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II.  £$.  IV.  $«nD.  % 


A.  ®rjic  ^btfyetlung. 

Hebet:  DAß  flSifenbuttempefen  im  2fUgemeinen. 

a,  JDAß  Vorkommen  De»  l£ifenß  in  Der  XTötur  unD 
Die  -öenuBung  Der  lEifenerse  in  Den  rerfc^ieDenen 
'  HdnDern. 

Unter  allen  SKetaflen  pnbef  pdj  ungreitig  baß  <£t* 
fen,  unb  jwar  ojrgbultrf  unb  ojrpbirt,  in  Der  grogfett 
Sßenge  in  öer  Statut*  Derbreifet.  3n  Denjenigen  9Kine» 
ralfbrpern  weld)e  man  ££ifener$e,  CStfmjleme  nennt, 
mad)t  Daßfelbe  einen  oorwalfenben  cijaracrertgrenben 
8>eganbf()ed  auß.  ©inb  biefe  goffilien  x>on  Der  Vbt» 
fdjaffenf)ett ;  bag^rSgengefjalt  burd)bie  gewöhnlichen 
$euerarbeifen  unb  miffelg  beß  Äofgengoffeß  außjttfdjet* 
ben  ig,  fo  peilen  ge  utiß  bie  ©rje  für  bie  ®i|enhüften* 
werfe  bar,  alß  3\ocl)eifengeiu  :c.  ‘Mnbere  Sogflien 
biefeß  ©efdgedgeß,  als  ber  ©d^wefelfieß,  baß  $itan* 
eifen,  fmb  wegen  beß  naef?theiligen  Singuffeß,  Den  t^re 
SMnbungsmittel  auf  baß  auß$ubringenbe,€tpn  haben, 
für  ben  Jpuffenmarm  unbrauchbar.  2)?an  fann  i^reti 
oft  fe^r  beträchtlichen  Sifmge^ait  nur  burd)  Die  c^enu* 
fd)e  Änalpfe  bargeilen.  3n  fe§c  fielen  Soffitten  mache 
baß  Sifen  einen  9lebenbeganbt§eÜ  oon  x  biß  ju  20  p. 
C.  aus»  Q3ep  ber  gugutemacfyung  biefer  würbe  man 
nid;t  auf  bie  Äopen  fommen,  mehrere  berfelben,  alß 
ber  gemeine  ©ranat,  gnb  inbegen  oft  .  fej)c  gute  3U< 
fdpage  bep  bem  SBerfchmeljert  ber  Sr$e» 

?(ucb  baß  ^pan^enreid)  f;at  feinen  2tnrf)eil  an  €t» 
fen»  OSerfcffiebene  wie  j,  einige  ©reifer, 
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geben  fogar  eine  burd)  ©fen  gerötete  TTfd^c  ^  unb  b \t 
aus  $pan$en  gebilbete  Torfmoore  entölten  jum  5^eil 
eine  nid)t  unbetrdd)tlid)e  9Kenge  beß  ©fenojrpbß.  €ß 
fdjehtt  bei)  ber  Gilbung  ber  9iafeneifen|ieine  fogar  ber 
©nfluß  ber  bOrl>et*gegangenen  Qöegetation  nid)t  $u  ber- 
fennen  $u  fepn*  2Beun  wir  biß  je§t  aud;  ade  9Kefade> 
mithin  aini)  baß  ©fen/  alß  Elemente  anerfennen;  fo 
ifi  eß  bod)  burd)  manche  forgfäkige  ©‘ptrimente  über 
5)flan^embäd)8r^um  unb  9}pön$en$ergliebetung  jiemlid) 
entfdjieben;  baß  in  manchen  ^flati^en  wal)renb 
SSachfenß  ©fenojrpb  gebildet  werbe. 

Daß  231ut  ber  warmblütigen  tljiere  fiat  enblid) 
auch  feinen,  obgleich  geringen  ©fengebalt.  Die  $ufr 
fd)icft  uns  in  ben  SKeteorjmnen  ober  SNonbjldnen,  (je 
nacbbem  man  nad)  feiner  2fnftcbt  biefe  9Ka|fen  nennen 
will)  beträchtliche  9Kajfen  gebiegenen  ©fenß  auf  bte 
(Erbe.  Daß  <£ifen ,  biefeß  nu£lid)jle  unb  unentbe()r« 
lid)fie  unter  öden  SRetaden  würbe  benn  aud)  fd)ön  feit 
ben  älteren  Seiten  oon  ben  9Renfd)en  erfannt,  unb  alß 
SRetall  beni|t.  5Bie  oid  Millionen  Zentner  biefeß 
SIRetadeß  l)at  dnß  rool)l  ber  ©d)ooß  ber  ©*be  bon  ber 
Seit  an,  alß  Die  rol)e  $unjl  baßfelbe  $wifd)en  j?o()len 
mit  Jpanbblafebdlgeu  ausfmterte,  biß  ju  ber  jetzigen 
Seit/  wo  man  nod)  tdglid),  in  biefer  nun  wijfer.fchaftiid; 
geworbenen  dfunfj,  gortfd)tifte  macht,  geliefert  ' 

Daß  ©fenfiuctenwefen  madk  befanntermaßen  in 
mehreren  Zaubern  einen  Jpaupfgegenßanb  ber  3fd>üfWe 
unb  beß  ©faatßeinfommenß  aue.  2(n  manchen  idn* 
bern,  Die  biß  je£t  wenig  ober  gar  fein  ©fe»  außbrin* 
gen,  fonnte,  wenn  fiel)  nid>t  politifche  Jpinftd)ten  ent* 
gegenfe^ten,  bi d  für  biefen  $t)eil  Der  ^taatßoconomie 
gefd)el)en.  Unter  Die  idnber  wdd)e  berbalfnißmaßig 
Die  größte  SSRenge  ©fen  liefern,  gefrort  lEnglanb* 
$ier  muß  man  Die  ?(nwenbung  beß  ©reinfotjlenfeuer* 


U\)  ben  ©fenarbeiten  jiubieren,  urtb  bie  mächtigen 
gorffcbrttte  in  Der  ©ieflerep  im  ©roßen,  fo  tote  bie 
h&chde  ©tatdoereblung  berounbern.  €$  £at  größten* 
t^eilö  ^()oneifenfteine/  bod)  aud)  etmaß  *%>theifendeinef 
S)?an  bearbeitet  fie  in  fef>r  großen  Jpoi>6fen  größten* 
t^i'üs  mir  Soatfß,  unb  fdjmeljt  bas  erzeugte  Sioheifen 
in  Supuloofen.  um*  ©er  größte  cU)eH  englischer  ©fen* 
Jütten  liegt  auf  bec  rc>ejtlid)en  i?ü|let  $ro|  biefeß 
SXeichthumß  unb  einer  beträchtlichen  ©fenaußfuhre,  be* 
jield  aber  ©iglanb  bod)  nod)  ptei  fd)tpebifd)eß  ©tab* 
eifen,  roelcheß  $u  £ementjla()f  verarbeitet  wirb* 
2)irmingbam  unb  C£^effie£b  muß  man  biefe  verleite 
©fenarbeit  betrachten*  9täd;d  Sngianb  perbienl 
Schweben,  alß  baß  ianb  ber  ©fenl)ü.ttetileute  naipu 
haft  gemacht  ju  tperben.  QJefanntlich  liefert  eß  baß 
hefte  ©fen  in  großer  Quantität,  unb  (>at  auch  mehrere 
porjüglicbe  ©chriftftdler  über  baß  ©fen ,  alß  5\mn? 
niann,  (ßamey  aufjuroeifett*  €ß  erzeugt  bas  hefte 
©tabetfen  auß  SMagnetetfenftein ,  roie  jti  ©anemora* 
©ie  ©ußroaaren  aber  tperben  außSmfeneijcnftemen  pro- 
bucirt*  2(ud)  nonvegen  f),at ,  obgleich  nicht  fo  piele. 
Doch  auch  fe^r  gute  ißaare  liefernbe  ©fenhiVtevt*  ©ie 
pufjtf4>en  difenhutten  ftnb  von  großer  s3efräd)tlich«> 
fett*  ©ie  liefern  mehr  ©fen  als  baß  ianb  bebarf«. 
TCuf  einigen  Jütten  ftuben  fid)  außprorbentlid)  große 
J^oftofen  ,  toie  \§u  93etrofamen§F,  wo  ein  Ofen  nach 
^errmann  tPod)e#tlid)  1000  biß  1290  Sentner  ©fen 
außbrtngt.  11  n  ben  bepben  feiten  beß  Uralß  in  ©ibu 
vien  liegen  bie  mef)rften  ©fenmetde  biefeß  ianbeß ,  bie 
auch  einen  ^eil  ©feit  nach  dften  abfe|en*  3u  ^etro- 
famobßf  am  iabogafee  ftnbet  man  ein  ju  ©ußmaaren, 
hefonberß  $ur  ^nnonengiefferep ,  oprtre)fiid)  eingerjeh* 
teteß  3Bec£,  roeldjeß  geftfd)teß  Sftorafterj  perarbeitef* 
©ie  ofierreicfytfdK  t11onat*d)ie  id  feljr  reich  «n 
©femoerfem  Suerft  jeichwt  ftch  Böhmen,  alß  ein 
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t>on  ber  STiafur  $u  biefem.Jpuffen6efriebe  fe£r  6egunjlig* 
tes  laut)  äug*  VortrefflicbeS^oneifenficine,  vorzüglich 
finfenformiger  unb  ftdnglid)ter,  fo  wie  Die  beflen  *Xotfi» 
cifenfteine  werben  bafdbfl  verfd)moljem  Ser  ^pitener, 
Q3eraunet*  unb  SXacfoiuger  .Sreig  f^aben  bie  mef)rpeti 
©fenwerte  aufjumeifen»  ©ie  liegen  jroifdjen  9^äg  unb 
beni  ^S6l)mi?rwalbe*  Sag  im  ^öerauner  Greife  gelegene 
©fenwerf  Jporfd)on>t|  zeichnet  ftd)  alg  eineg  bet-  groß* 
ten  unb  »orjugtid)en  aus.  ©  gehört  bem  jjrn.  ©ra« 
fen  von  5ßrbr»a  unb  man  trifft  ba jelbfi  bie  vortrejflid;* 
jien  ©iejferepen  am 

©nige  bo^mifc^e  ©fenwerfe,  alg  Jpel)enel6e,  liegen 
am  <$u£c  beg  SRiefengebirgeg ,  fe  wie  einige  auöete  alg 
Äalltd)  am  fdd)ftfd)en  ©jgebirge.  Ungarn'  ijl  ebcn^ 
fallg  reich  an  ©fen£ütten  unb  ungefdljr  mit  s2)6^meu 
$u  vergleichen*  Defterreid),  weld)eg  befonberg  viel 
©padj--  unb  ^rauneifenffrin  gewinnt,  ijl  wegen  ber 
Verarbeitung  biefer  ©$e  auf  ©djtnel^abl  mertwurbig* 
Sort  finbet  man  nod)  bie  mehrfle  s-ö!au6fenarbcif. 
Sicfe  janber  erzeugen  me(jr  alg  %  eigeneg  Sebürfc 
ttiß  an  ©fern 

Sag  Äonigreidj  Weftpfyalen  gefrort  nun,  nach* 
bem  eg  bie  Jparjer,  bie  ©ollinger,  bie  9Karfrfd)en  unb 
bie  Jpeffifd>en  ©fenwerfe  in  fid)  fagt ,  unter  bie  eifen* 
reichten  idnber.  ©  fann  viel  ©fen  augfü()rem  Sie 
rotlje  griffe  unb  bie  ^oniggljütte  am  Jparj  fo  wie  bie 
©d;malfalbener  58erfe  verbienen  befonberer©wdl)mmg* 

Sftidjt  unwid)tig  [inb  bie  facbftfd^en  ©fenwerfe; 
gtohtentheilg  in  ben  »ijanben  von  ^rivarbeft^ern*  Un* 
rer  allen  ^eidjnet  ftd;  bag  in  ber  iauft|  gelegene,  ©r* 
©cellenj  bem  Jprn.  9Kini(Ier  ©roten  von  ©nfteber  $u» 
gehörige  ©fenwerf  bet)  93?ucfeuberg  aug*  Sie  vortreff* 
lid)(ie  5vunftgieperet;  iji  hier  burd)  ben  thdtigen  Jjerm 
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QSejtger  emgefugrt  morben.  Sie  Sau figec  ©er te  ^a^eii 
fafr  alle  Siafeneifenfleine  ju  verfcbmeljem  Sie  ©jge* 
birgifdjen  unb  S?oigtlanbifcf;en  ©fenhütten,  verfcbniel* 
$en  9vvtheifenjlein  ,  ^auneifenfiem  unb  2föagnetdfen?r 
tfeim  ©egrerc  biefer  ©erfe  haben  vorjüg(id)  gut? 
Slecbhütten;  moju  t^ncn  ba$  in  ber  SKa^e  ausgebradjte 
ginn  fejjr  vortbetlbaft  £u  fragen  fcmmf*  Sie  ©e* 
fd7id>fe  biefer  ©fenlj)utten  $eidjnet  ficb  jegt  ganj  neuer* 
lieb  baburd;  auö,  bap  unfer  allevgndbigjier  .König  eines 
biefer  ©erfe,'  9?ieberplauentl)al  an  ficb  gefauft  1)af, 
tdo  eö  nun  mit  bem  t^dtigjlen  betrieb  als  2Kujfer  vor* 
an  ge^en  rnirb* 

9lodj  finb  bie  ^ennebergifcbeh  ©fehmerfe,  welche 
greptentheüs  ocfrtgten  23rauneifenjlein  über  QMauofeft 
verarbeiten ,  unb  neben  benen  fid)  auch  betrdchtlid;e  ©« 
fenmanufacturen  befmben,  ju  ermahnen, 

Sd)leften  in  ben  preugifchen  Staaten,  befonberS 
öberfdjleften  ()ä£  nacbbem  man  feit  einet#  fyaibm  ^Jajjr*- 
^unbert  von  Seiten  ber  Svegierung  für  biefen  ^nbuffrie* 
ätveig  auperj}  tf^dtig  mar,  vortreffliche  ©feumerfe  auf* 
jumelfen.  9ldd)ff  ©iglanb  finbet  man  bafelbfl  bie 
Kunff  ber  Stetrifofjienfeuruttg  am  weiteren  gebraut* 
Sie  ©feumerfe  ©leptvig,  SKallapane  m  ^aben  bie  vor* 
trefflichen  ©iepercpen,  Sie  0berfd)lefier  ©erfe  ver* 


am  metflen  ^bott  s  Ultö  4®n*uneifenffein;  bie 


Slißberfchlefifcben  aber  SKafenetfenfiein* 

5,r^n?retci>e  ©feribeburfmjfen  ifi  b,efonberg  burd> 
bie  neuern  'Mcquifttionen  in  .  Seu  tfd)lanb  abgepoffett 
worben.  Sonfi  finb  bejfen  ©fenmerfe  in  ben  fytjve» 
nden  unb  auf  $orfifa  weites  le|tere  ©fenglcnj  von 
ber3»fel©ba  verfchmeljt,  von  groper  ®id;tigfeit. 

Spanien  Ijaf  nicht  unbefrad;tliche  ©fenhutreu,  je* 
bo<h  erzeugt  e$  fein  Sebürfnip  bep  weitem  nitf;f.  Sie 
wrjiglicblien  ©femverfe  biefes  ianbes  liegen  in  ber 


§)robinj  33igcaja ,  $.  33«  bag  feie  ben  altejJen  £eite tt 
Mannte  3öerfr  $u  ©omanojlro,  n>eld>eg  ©patf)eifen* 
flein  unb  ocfrigten  QJrauneifenftein  verarbeitet.  2(rra* 
genteng  unb  ©renaba’g  (£ifenf)üften  ftnb  weniger  fee# 
Crathtlkh« 

$)ie  3)aperifchen ,  3Birtem6ergifchM,  33abifdjen 
ianber,  bie  ©d)wei|,  Italien  unb  bie^ürfep  erzeugen 
nur  etwas  0fen. 

©cf)lieg(id)  iji  noch  ber  norbamerifanifchen  grep* 
flaaten  Erwähnung  $u  ({jun^  weld>e  in  neuern  Seiten 
manche  wichtige  (Sifenwerfe  angelegt  haben«  33ep  ber 
Sntbetfung  2fnimfa’d^mar  in  bejfen  mehrten  ianbern 
ber  ©ebraud)  beg  Ijifeng  unbefannt.  2fn  manchen, 
alb  33raftften  wirb  je£c  noch  aug  politifdjen  ©rünben 
baß  änlegen  ber  <Jifenwer£e  von  ben  Siegterungen  per* 
fjinbert«  ? 

b.  Bpectelle  Betrachtung  ber  tEifetierse  unb  ihres  Vors 
kommen»  '*),  fo  ruie  ber  3ufd}läge« 

i£ifenet$e  ober  gewöhnlicher  *£ifen(ieme  nennt 
man  alfo  Diejenigen  goffilien,  welche  $u  wirklicher  7(u g* 
bringung  beg  Sifeng  angewenbet  noerben.  3Benn  man 
ben  ©d>wefel  aig  bag  vorjuglichfle  33ererjunggmittel 
ber  Metalle  betrachtet;  fo  iji  freilich  ber  2(ugbrucf: 
(£r$  für  bie  <£ifenfofft(ien  weniger  anmenbbar  alg  bie 
Benennung:  ©tein;  ba  ein  großer  M  augju« 
briugenben  ©feng  mit  ben  ©ben  in  ber  ©teinform  vor« 
fommt.  ©ag  eigentliche  2?ererjunggmittel  beg  ©feng 

*)  3ö)  habe  Jtror  fdjon  im  etffen  Sfoeif  Oer  JpöttenfunOe 
@.i87  big  196.  Oie  <£ifenerje  bürtenmannifcb  einges 
t&eilt;  Oeffen  ungeachtet  foü  ^  hoffe  ich  /  Die  folgenoe 
etrcag  genauere  Beitreibung  Oerfelben  Oem  gärten- 
mann  nützlich  fern,  intern  fte  manche*  in  Der  frühem 
Beftceibnrfg  feinte ,  erganjt. 


In  bet  Statur  {(l,  chemifdj  befrachtet,  ber  ©auerpoff, 
3n  bem  folgenben  follen  nun  biefe  (Jifenjieine  naher 
unterfudjt  werben, 

L  tttagneteifenfleiit, 

<$r  h<*f  befauntermaagen  feine  SSenamung  oon  fei¬ 
net  fiarfen  Polarität,  ©c  i(i  bas  merfwürbige  gofltl 
weld)es  uns  jur  .Sfenntnig  beS  ÜRagnetiSmus  führte* 
©ein  teilet  £ifenge^a(t  empfiehl*  iQn  bem  ©ifen* 
hüttenmann, 

©ie  erjle  Tlxt  besfelben  ifl : 

i*  gemeiner  tnagneteifenftein* 

(Et*  tj}  non  eifenfe^matjer  5arbi/meen((ifc5em©fanj/ 
giebt  einen  febwarjen  ©(rieb  unb  h<ü  eine  befräcbtlid)e 
©cbwere.  (Er  brid)t  berb  unb  frpfMifirt,  auch  einge- 
fprengr ,  in  Utgebirgen  unb  auf  fagetn,  Oft  finb  biefe 
ioget  fo  mächtig,  bag  fte  bepnafje  eine  ©ebirgsmafie 
hüben,  ©eine  Begleiter  ftnb :  jfalfgein,  g(u6fpat^# 
£).uar$,  Jjornblcnbe,  ©trahUWn,  ©limitier,  ©ranaf 
unb  etwas  ©cbwefelfies,  guroeilen  (inbet  et  ficb  wie 
3*53,  in  ©cbweben  aud)  im  §lobtraggebirge.  ©ie 
norbifebeu  iänbet  fuhren  biefen  (Eifen(lein  in  SNenge, 
3«  ©Sweben,  j.23,  $u  ©anemora  in  ©fiermannlanb, 
am  ^rosberge,  am  Daberg,  in  ©cbmalanb,  wirb  bas 
bejie  (Eifen  barauS  bereitet,  9)?agneteifen(iein  mit 
^ornblenbe  gemengt  wirb  bafelb(l  aud)  als  3ufd)lag  für 
ben  Jpobofen  gebraud)t,  3tt  Norwegen  wirb  ju  2(ren* 
bat  2Jtagnefeifen(tein  »erarbeitet,  Mehrere  rufltfebe 
®erfe  werben  mit  biefem  (Eifen  jiein  betrieben,  Magne¬ 
taya  yora  in  ben  Uralgebirgen  bat  feinen  Siamen  »on 
bem  bort  brecbenben3Kagneteifen(Iein.  Tludt)  bas  fäcbft* 
febe  (Erzgebirge  fuhrt  Stagneteifenjiein  bet)  ©rogorfth, 
Srogni|,  Q3erggieghübel,  9)tarienberg  :c,  ©er  $ut* 
tenmann  oerarbeitet  ben  SDtagneteifenjiein  am  liebjien, 
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wenn  er  »ort  serreibücfjer  Sonftffenj  borfontmt*  Stein 
gtebt  er,  wie  bep  Danemora,  bas  oortrejflicbjle  (Elfen; 
3tl  er  inbefl'en  mit  ©d)wefelfies  gemengt,  fo  i)T  bie 
23efd)icfung  fel)r  jum  ^usbcingeu  eines  bief greifen  Stofv 
eifens  geneigt«  Sr  vertragt  —  ba  er  bas  Sifen  im 
cjcpbulirten  gujfanbe  enthalt  —  gern  eine  ojrpbtrenbe. 
Stojlung.  Sr  foü  nad)  Älrwans  Angabe  30  Sifen  unb 
15  bis  20  ©auerjlojf  enthalten.  'Da  mir  aber  einige 
reine  9)lagneteifen|letne  bei;  ber  $)robe  auf  trodenem 
5Bege  87  bis  89  93rocent -Stoffen  gaben;  ba  ferner 
bas  (Eiten  in  biefem  goffil  nur  oppbulirt  oorfommt,  fo 
ijf  jene  Angabe  wohl  311  bejweifeln* 

2.  t&ifenfanb. 

$ommt  nicht  fo  häufig  als  bie  erfle  2frt  oor*  Sr 
finbet  ftcb  im  gemeinen  öuarjfanbe*  Sttan  finbet  i^n 
juroeilen  in  SSafait  uub  SBad’e  eingewad;fcn ,  aus  wel¬ 
chen  er  fid)  burd)  bie  QSerwitterung  biefer  Soffdien  aus* 
roafcbr*  Der  ^örud;  unb  ©trid?  ift  wie  bei?  ber  erjien 
2lrt;  allein  ba  er  burcb  ben  natürlichen  Q5erwafd?ungS« 
proceg  noch  reiner  geworben  ijf,  fo  liefert  er  aud?  nod) 
me^r  unb  bejferes  Sifen. 

•3u  ^irmont,  bet?  Sftcapel,  in*  Sßirginien  wirb  er 
aus  Dem  ©anbe  gewafc&en  unb  oerfcbmoljen* 

SSepbe  ©orten  oon  Sifenfleinen  gelten ,  nach  #or* 
hergegangener  SXojiutig ,  leichtflüffig  unb  werben  baher 
»on  ben  ©cbweben,  öuitfjleine  genannt*  ©ie  bebür* 
fen  wenig  3ufddrtg*  Snthalten  ftc  ©djwefelf tes ,  ber 
bet)  ber  9i6|tung  gefauert  wirb,  fo  lofcbt  man  ihn  wie 
$u  ballig  in  236hmen  nach  *>em  Sofien  in  Söaflfer, 
unb  giebt  il^m  bet?  ber  23efd)icfung  Äalf«  3Begen  beS 
fehl’  ftarfen  Sifengehaltes  fann  man  mit  ben  SWagtief- 
eifcnjleinen  im  ^)ohofen  $u  feinem  h °&en  Srjfa§e 
gelangen* 


II.  £Sif<>rtölatt3. 

Sr  iß  von  nietallifdjem'änfehen,  t>oit  ßa()fgrauer, 
juroeilen  eftvag  ing  SKorije  uberge|enber  garbe*  glicht 
feiten  fomint  er  angelaufen  vor,  unb  ber  ©trid)  iß 
immer  (alg  ein  ftdjereg  Äetinjeidjen  böserer  ßjnjbation 
alg  beg  ©agneteifenßeing)  rot§*  ©eiten  jeigt  er  ftd> 
ein  tvenig  magnetifcf;* 

i.  (Sememet  £Sifenglan$* 

tiefer  fiat  aug  ben  eben  angeführten  .Kennzeichen 
eine  große  J£)drre,  fo  baß  er  Seuer  fchfdgt,  tvoburd?  er 
ftd)  von  bem  Sißnglimmer  unterfcheibet.  Sr  hat  t^eilö 
bitten ,  t^eilö  blätterigen  <Q3rud)  unb  iß  nicht  fo  fchtver 
als  ©agneteifenßem*  Sr  fommt  an  vielen  Orten  vor* 
93erfd)mo4en  rvirb  er  häufig  tu  Schweben,  t^cilö  un* 
fer  bem  3Ramen  öuidßein  (leichtfüßiger  Sifenßein). 
3m  erßecn  gall  iß  er  mit  viel  ?honeri)e  unö  Öuar| 
vermengr.  2luf  ber  3nßi  Slba,  bep  ©uhl,  im  Slfag 
unb  ju  Srammont  wirb  er  auch  oerarbeitet.  Sr  giebt 
wenn  er  rein  iß  gegen  8°  3>rocent  Sifen.  Sr  fofl  nach 
Kirwan  70  big  76  Sifen  unb  30  big  24©auerßo(f  ent* 
galten;  allein  biefe  2Inatyfe  laßt  nod)  eine  beßdtigenbere 
erwarten.  3$  ha^c  *n  winßen.Stfenglanj  etwag 
Kiefderbe  gefunben,  unb  laßt  nicht  bie  ^arte  auf  einen 
Äohlenftoffgehalt  fdbließen  ?  ©enigßeng  fann,  wenn 
bie  ^Probe  auf  trodenem  ©ege  80  9)rocenf  giebt,  ber 
©auerjtojfgehalt  fo  groß  nid)t  fetjn.  So  iß  ber  lieber* 
gang  vom  Ojrpbul  jurn  Qj^be  Sifeng.  ©enn  bte- 
fer  Sifenjtein  gemohnlich  eftvag  üuarj  gemengt  enthalt, 
fo  zeigt  er  fid)  ßrengßüßig;  unb  bann*giebt  er  gern 
faltbruchig  Sifen;  ba  htn^gen  ber  reine,  guteg  Si* 
fen  giebt* 

2*  ^ßifetiglimmer. 

$af  eftvag  bunflere  5^^  alg  ber  vorige,  bldfferi- 
8«n  Söruch,  iß  ßarfgldnjenb  unb  halbpart*?  Sr  ßnbef 
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ftdj  nicht  fo  l)aufig  als  bei*  Sifenglanj,  »orjugftcß  a6er 
in  Deutfdjlanb;  aud)  im  gMemont*  £h;r  me£rjie  roirb 
im  oberpfalßfcben  Sid)felgebirge  gewonnen,  fo  wie  in 
etwas  geringerer  Sftenge  im  ganzen  Sid)telgebirge.  Sr 
macf)t  auf  einer  etwas  bollern  Djrt)bations|tu|fe  ben  Ue# 
bergang  in  ben  rotten  Sifenra^m.  Sr  foll  nad)  *$mzy, 
welcher  ifyn  neuerlid)  -unrerfucfrf  hat  enthalten :  66, oq 
Sifen,  28,00  ©auerßoff;  4,25  .^tefelerbe,  1,25 
erbe*  -£epbe  hier  obge^anbelte  Sifenfteinforten  brecben 
theils  auf  lagern,  tfjeife  auf  ©angen  unb  faß  bloß  im 
Urgebirge.  ©ie  finb  nad)  ben  SKagneteifenjfeinen  bie 
reicb^altig(lent 

III.  Kotbeifenjlei.n. 

2tt(e  SRotheifenjfeine  finb  fauerfloffreidjer  als  bie 
porherge&enben  2(rten.  3n  einigen  ärten  finbet  fidj 
ein  2)ejtanbr()eü  oon  Srben, 

j.  Kotier  iSidttröbm. 

©eine  $auptfarbe  ifi  jmtfchen  blttf  -  unb  firfd;* 
roffj.  Sr  iji  jerreiblicb,  unb  finbet  ftd)  t(jeils  in  ber» 
ben  SRafien,  theilS  als  lieber jug  unb  eingefprengt. 
Sr  i(I  aus  fcbuppidjfen,  fcßmad)  metallifcbglanjenben 
i^eilen  jufammen  gebaden,  färbt  darf  ab  unb  fu()It 
ftd)  fettig  an.  Sr  befielt  nach  23ud)l>ol$  neuerer 
Unterfucbung  bloß  aus  reinem  rotten  Sifenojrpb.  Sr 
fommt  feiten  fo  I)äufig  oor,  baß  er  für  ficf>  oerfchmol* 
jen  mürbe;  bod)  macht  er  auf  einem  ^of^ofen  bet)  ©uf)( 
einen  Jpauptt^eil  ber  3?efcbidung  aus,  mofelbjf  er  fic§ 
gut  per|d)mdjen  laßt  unb  ein  gutes  Sifen  giebt. 

2.  (Poriger  Jlotbeifendein. 

Sr  i|l  lidjtbraunltcßroth,  färbt  me(jr  ober  weniger 
ab,  fommt  mehr  ober  meniger  jufammengefmtert  oor, 
unb  fühlt  ftd)  mefjr  mager  als  fettig  an.  ©eiten  ßn* 
bet  ftd;  biefe  2trc  allein;  gewöhnlich  mit  rot^em Sifen* 
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tafjm  unb  3Didjtrotl)eifenfIein  gemengt.  $tt  SHenge 
findet  man  tl)n  auf  bem  ^rrgange  oljnwett  glatte  m 
Ö6(;men.  3n  #bfid>t  beg  (>uteenmdnnifd;ert  ©ebraud;g 
ijl  er  ber  bejle  biefer  ©attung. 

3.  IDidbtrötbeifenftdrt. 

t>ie  $mbe  begfeiben  ij \  pnfdjen  bunfeljlaljlgrau 
unb  braunlid;rot().  2(m  gemoi)nlid)ften  bricht  er  berb* 
©ein  ‘öruch  i|t  bicfyr  unb  fdjimmernb.  ©r  giebt  einen 
blutrotf^enSrnd)/  unb  ift  hduftg  mit  ror^em  ©lagfopf 
unb  ochrigem  9Jotl)eifenjIein  gemengt.  ©r  fort  nach 
25u<i)bol$  aug  70,5  ©ifen  unb  29,5  ©auerftoff  be* 
flehen.  ©emohnlich  aber  f>at  er  einen  betrdd;tlid;£rt 
Sljetl  jftefelerbe  innig  beygemengt. 

4.  Stotber  (glaötopf. 

©eine  5*arbe  (mit  bag  Mittel  jwifdjen  braunlic^rof^ 
unb  bunfel|lal)igrau.  ©r  bricht  gemüjjnltd)  berb  unb 
nierenformig.  £)er  ©rudj  ijt  gerabfaferig,  halb  gleich* 
laufenb,  halb  jletnformig  augeinanberlaufenb;  ber@lanj 
häfbmetaflifch*  ©r  brid;f  geroohnlid)  mit  ben  lebten 
bepben  Wirten  jufammen.  än  einer  genauen  Änalpfe 
begfeiben  fehlt  eg  big  je|t.  Ctemarm  fü^rt  in  feiner 
©ifen(jütten£unbe:  $t)onerbe  mit  etwas  erhärtetem  ©i* 
fenojrpb  unb  Sraunftein,  als  £3eftanbtf)eüe  auf.  lin 
einem  becrdd)tdd)en  ^bonetbegehalt  beefelben  läßt  fid^ 
aber  mit  Died)t  jweifeln. 

Wie  biefe  Wirten  £Rotf)eifenjleme  fommen  im  fächft* 
fchen  ©rjgebirge ,  Don  ©ie§t)übel  bis  ©ibenjlod:  #or* 
lim  ^arje  wirb  fa|!  nur  9iot()eifen(|ein  »erfdmioljen. 
©onjt  wirb  er  —  einige  Orte  im  '£at)reut()i|d)en  aug* 
genommen  —  wenig  yerfd)mol$en.  3«  ©nglanb  mirb 
er  $u  iancaiiafhire  unb  ttt  ©panien  ju  ©iscaja  oer* 
arbeitet,  ©r  jünbet  fid)  befonberg  im  Urgebirge  auf 
©dngen ,  Jagern  unb  ©toefen ;  feltner  im  Uebergangg* 


ge6irge.  Der  ©efpalt  an  Siojjeifen  mirb  oon  ben  Jpüt' 
tenleuten  t>on  60  bis  70  ^roccnt  angegeben,  unb  id) 
^abe  ii) n  im  erften  ?f)eile  biefeß  'Seines  unter  ben  fte- 
felf)afttgen  €ifenjmnen  aufgefübrt,  mdebe  gern  einen 
3ufd)(ag  oon  Äalf  unb  t>on  ^oneifenjlein  vertragen. 
(Ec  iji  mit  unter  bie  reichten  ©attungen  ju  jaulen, 
unb  giebt  gern  be^  bem  33erfd)me|$m  blaue  ©d)iuif’e* 
(Sollte  leftere  £rfd)einung  nid)t  auf  einen  ©el)alr  an 
^oßpborfaure  Anbeuten?)  Diefe v8ermntl)ung  mirb 
butd)  bie  Steigung  mand)er  9iot()ei|enfteihe,  ein  ror^- 
brud)ig  €ifen  $u  geben,  noch  mafjrfd>etnlid)er.  Da  er 
^oußg  mit  Quarj,  5aßP‘^/  ©fenfiefel  unb  Jpornftein 
brid)t,  fo  mad)en  i^n  aud)  biefe  nid;t  ganj  $u  tren* 
uenben  ©emenge  oft  jfrengftöfftg. 

IV.  Brauneifenftein. 

Diefer  gehört  ju  ben  gemof)nlid)ffen  ©affungen* 
(£r  halt  bnö  Sifen  auf  mittler  Djnjbationßjluffe  unb 
hat  immer  eine  größere  ober  geringere  Wenge  ’iöcaun* 
Peinojri;b  in  feiner  Wifd;ung.  Die  4rten  ftnb  folgenbe: 

1.  Brauner  (Sifenrabm* 

©eine  §arbe-hä(t  baß  Wtttel  ^mifchen  fla^Igrau 
unb  nelbenbraun.  Diefe  ausgenommen  fommt  er  im 
Tleußern  mit  bem  rotten  (Eifenraljm  überein.  (Er  ßn* 
bet  ftd)  jiemlid;  feiten  unb  auch  ba  in  geringer  Wenge, 

2.  (Dcbriger  Brauneifenfleirt. 

(Er  ijl  oon  lid)tegelblid)brauner  $arbe,  unb  fyalt 
baß  Wittel  $mifd)en  $erretblid)  unb  feft,  l;at  lidnebrau* 
nen  unb  gelben  ©trid).  Durd)  baß  ©lüften  mirb  er 
fd)mar|,  moburefy  er  ftd)  ^tn!äng(td>  oon  gelber  Öd)ei> 
erbe  unterfd>eibet.  Wan  finDet  i^n  $u  J£)ulrenberg  in 
■Karnt^en  unb  ju  jxamßborf  in  ©ad;fen. 
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3*  3D id)tet  23cauneifenfhim 
©iefer  ijl  oon  bunfler  unb  lic&ter  nelfenbrauner 
garbe,  auf  bem  35rud)e  bicfK  unb ..(jalbmetattifcfo  fd)im« 
mernb  glanjenb.  ©r  giebt  einen  gelblidjgrauen  ins 
Ödergelbe  übergehenben  ©trieb ,  uno  briebt  mit  brau* 
nrtn  ©laßfopf  unb  ocbrigem  SSrauneifenjiem. 

4»  Öraunet  (Blasfopf* 

l  getbojjnlid/  auf  frifd?em  33rudje  nelfenbraun, 
auf  ber  Oberfläche  fammtfcbmarj.  ßr  hat  einen  fqferi* 
gen  25rud)  unb  giebt  einen  odjergelben  ©trieb* 

©ie  bergen  I e|ten  2Cr ten  biefeß  ©ifenfleinß  bredjjen 
immer  mit  einanber* 

%\k  23rauneifenfleine  breeben  auf  ©angen  unb 
glo^en,  auch  in  ganzen  ©tücfen  ©ebirge  mit  ©cbmari* 
eifenflein,  ©patf)ei|enflein ,  Ouarj,  ©djwefelfparh  unb 
iuroeilen  Äalffpatf).  @ie  kommen  im  jaebflfeben  €r§* 
gebirge,  s25.  bep  ©eper,  ©cbmarjenberg,  ©ebnee* 
berg ;  im  QSogtlanbe,  am  gicbfelgebirge ;  auf  bem  Jjar$, 
am  Üjberge  in  2Beflpl)alen,  in  jfrain,  in  .S'arnthen 
unb  in  Sprol  oor*  ©er  korben  oon  ©uropa  giebt  ihn 
nicht*  ©enaue  “Mnalpfen  beßfelben  fet)len  nod).  ä\i$e c 
bem  oben  angeführten  ©ehalt  habe  ich  in  ben  meht’flen 
Ttrten  etroaß  ^ohlenfaure  unb  Äplferpe  gefunben.  ©io 
^)uttenmerfe  bringen  ju  50  ^went  unb  jumeilen  noch 
barunter  Steifen  auß ;  ber  braune  ©laßfopf  giebt  $u« 
»eilen  über  50  9>rocenf.  ©ie  SJrauneifenfleine  jinb 
fe(jr  leiebtflüflig  unb  man  giebt  ihnen  hier  unb  ba  fie* 
jelhaltige  gufcblage.  ©ie  liefern  eine  graue  ©dflade, 
unb  roeifleß  Schelfen,  baß  fid>  gut  $u  ©ta^l  uman* 
bern  lägt«  ©aß  barauß  $u  liefernbegrifd)eifen  ift  hart 
unb  |ahe.  ©aß  Steifen,  roekbeß  fte  geben,  ifl:  aud) 
ermaß  bid*  ©ie  geflaffen  einen  fel^r  hoben  ©rjfa|. 
Unter  allen  fcbmel^en  ber  od)rige  23rauneifenflein  unb 
ber  braune  Sifenraljm  am  beflen* 


V.  ^d)tt>ar3eifenfkttu 

©er  chorocterifirenbe  9tebenbe|fanbtheil  tiefer  ©of« 
tung  ifl  ebenfaUß  S3rounffeinoju)b  unb  eftooß  kohlen* 
faure*  ©ie  jie^e  mit  bem  »origen  fo  wie  bem  folgert« 
ben  ©patheifenfiein  in  ort)ctogno|li|cber  unb  geognofti* 
fd?er  oud)  cbemifcber  93erwanbt(d)aff.  3d)  habe  fie 
im  erften  ^^etle  ber  Jjffittenfunbe  unter  ben  brounffein* 
haltigen  Sifenßeinen  aufgefMt.  ©te  $arbe  ifl  bet) 
ber  ©ottung  ein  ©ttrtel  jtoifc^en  bläulfcfyfcbroarj,  ei» 
fenfdjworj  unb  ffahlgrou.  Sß  fomrnt  bei)  ibr2Ketall« 
glanj  »or,  welcher  ftd)  burd)  ben  ©trieb  noch  »ermehrf, 
ober  bte  Sorbe  beß  Soffitte  bef>olt,  ©ic  tfrfen  finbt 

i.  jDidbter  ^cbwoi^ifenfleirt. 

©iefer  jlettt  eine  gro§e  SRenge  »on  6efonbern 
äußern  ©effolten  bar,  bot  einen  mufcblicbten  inß  Un« 
ebne  übergehenben  s-örud>  unb  ifi  metaUifcfy  febimmernb. 

1.  fd;u?ar3e  (Blaelrepf. 

Sr  bat  einen  fe^r  $artfaferigen,  jlernformig  auß 
einonberloufenben  S3rud). 

S3epbe  3rten  finb  »on  mittler  Jparte  unb  febwer, 
ber  bicl>te  minber  hart  ate  ber  ©laßfopf.  SWan  jinbef 
biefe  ©ottung  $u  3°banrt  ©eorgenffobt  unb  ©d)nee* 
berg  imSr$gebirge,  ferner  ju  ©d)moIfolben  mit  febwor* 
jem  ©potb^iffufi^iu  unb  SSrotfeneifenjlein  bred)enb. 

3n  Jpinftcbt  beß  ^ftttenmäimifcben  Verholten« 
fornrnt  ber  ©cbwarjeifenfiein  mit  bem  Q5rauneifert|leitt 
febr  überein,  ©ein  ©ehalt  fieigt  oud)  biß  $u  50  9>roc. 
©enaue  Tinolpfen  ber  Wirten  fehlen.  Sion  giebt  Sifen* 
unb  SSrounffeinojrpb  ote  95e(lonbtbeiIe  am 

Vt.  £pfttbeifenfteitt* 

©btatalß  ba^  icb  biefe  ©ottung  noch  ber  befottnfett 
bergmonnifcbm  tfnaltffe  unter  ben  falfbaltigen  Sifen* 


x 
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fteinen  aufgefujjrt.  Sauere  Sergliebmmgen  von  2Unp* 
rotl?  unb  IDescotües  geben  einen  unbebeutenben  ©e* 
§aif  btefer  (Erbe  an,  unb  fo  muft  man  ben  foljfenfau* 
ren  SSraunfteingeljalt  berfelben  als  cfjaracteriftrenben 
9}ebenbcftanbtl)eil  betrachten.  Siefe  mit  bem  ^cäun* 
eifenftein  verraanbte  ©attung  (jat  fofgenbe  2  'Keren : 

i*  (Selber  0patf>eifenfteim 

(Er  tft  erbfengeib,  gelft  bis  inS-lid}te  ©elblidjgrau, 
unb  bis  ins  löldulidje,  feiten  ins  ©tune  über.  •’Surch 
langes  liegen  an  ber  luft  verdnbert  er  feine  garbe  ju« 
weilen  ins  ©d)tvar$e,  ba  er  benn  ber  folgenben  Krt 
al)n(id)  wirb,  Siefe  SBerdnbcrung  etleibet  er  aud> 
fcurd)  baS  Sioften  unb  man  muft  biefes,  ba  et-  bet;m 
®iul)en  9ßaf[erftoftgaS  giebt,  einer  ö(n;bation  bü rcf; 
bas  ®ajfec  jufdjreiben ;  bemn  obnebnp  ift  Q5raunftein* 
ojtpbul  weift  unb  ©raunjteinojr^b  fd;warj.  Km  ge* 
roobnlid)ften  ift  er  berb ,  fommt  aber  aud)  in  9K/omben 
ffijftaniftrt«  vor. 

d; 3>er  Q3r«c&  ift  blätterig,  unb  bie  ®rud)ftucfe  r^om- 
böibaf.  (Er  jeigt  fornig  abgefonberte  ©iticfe  von  allen 
©rabeu  ber  ©refte,  bie  an  ben  kanten  Durd)fd;emenb 

finb.  (Er  ift  von  mittler  Jparte  unb  fd)wer. 

-v.  ■  .  • 

1  2.  0d)mar3et  0patbeiien(lei'tt* 

(Et*  ift  von  brdunlid)fd)tvarjev  gatbe  bis  tn  ba$ 
©djmdrjlicbbraune*  ©onft  fommter  un  Keulern  mit 
ber  erften  Krt  uberein  ,  ausgenommen  baft  er  an  ben 
kanten  unburd)ftd)tig  Ift. 

3ebe  biefer  Krten  rornmt  für  fid)  unb  nur  jmveilett 
mit  eittanber  vor.  >  ■ 

Ser  lid)te  bridjf  auf  ©dngen  beS  Ur*  unb  lieber* 
gangsgebirgeS,  t£eils  auf  ©tocfen.  lSrid)t  er- nuf 
langen  jiemlicb  r ein,  fo  ift  er  ber  ©ewinnung  fdfftg ; 
brid>t  er  aber  als  3lebenbeftanbcf)eil  anberer  (Er  je,  fo 
n.«b..iv.«anb*  © 


»erlo^nt  bie  ©eroinmmg  ber  nid)t,  me  53* 

wenn  et*  mit  QMepglanj  unb  $al)ier$  vorfomint.  ©eine 
Begleiter  ftnb:  &uar$,  ©d)wer(patt),  ftiu^jpath  ge* 
tpobniid) ;  felrener :  Äaiffpatf),  SraunetjVnjietr,  Tupfer* 
fieö,  ©(^tpefelfieg,  ^ßicpglanj  unb  Slenbe. 

Ser  fd>n>ar$e  ©patfmfenjiein  femmt  feitner  auf 
©angen,  häufiger  auf  lagern,  §(6£cn  unb  liegetibert 
©tocfen,  aud)  alß  ©elnrgßmaffe  vor.  Sr  tutrb  vom 
23rauneifen|cein,  ©cbmaijeifcnjlein  unb  ©djrverjpatjj 
begleitet. 

iid^ter  ©patbeifenjtein  pnbet  fict>  im  Dlaflauifdjen 
auf  Sjfenjlemfiocfen  unb  auf  ©angen  ;  ferner  im  $8ap* 
reutl)ifd}en  unb  im  £Keujfifd)en.  Ser  Stfenfleinbcrg  ju 
Söißraja  in  Spanien  bej]e[)t  aus  gelbem  ©parj)ei|en|lem 
mit  Ödter  gemengt  unb  giebt  (V^r  gutes  Sifen.  S3ep 
5i}Ur-enberg  im  ©aijbuigtfchen  ftnbet  (td)  biefe  ttvt 
ebenfalls*  ...  , 

©ebtbar^r  ©pat^ifenftein  finbet  fid)  ju  ©djmal- 
falben  im  ©(a^lberge.  Sc  tji  cß  aud),  bei*  nebfr  bern 
^öraw^eijenfteinp  ■  vorjuglid)  auf  ben  jiei)rtfd)eiv  unb 
farntpifd)en  Jjuttemverfen  auf  Sifen  unb  ©ral)l  be* 
nu§t  wirb. 

Ser  ®el)öfr  btefer  ©aftung  belauft  fiel)  im  Surcfy* 
fc&nitt  auf  5o$)roc.  25duprotbs  2fnalpfe  giebt  in  et» 
ner2irt:  58,  fd)war jrß-SilenopDbu!,  4 >2 5  33rauhjfein* 
vp;b,  35,00  Äoi>leufdiire>  0,75  JSttterbe,  o,5oj?a(f* 
erbe  an.  Sa  bie  fohlen  faure  iuft  ju  ihrer  Siilbung 
jmmer  5$ajfer  erforbect,  fo  i|i  aud)  ein  betrdd)tlid)er 
^rpitaHiiadonswafftr  im  ©pathdfenftem>an$U* 
nehmen.  Sij^&i^ifmfdure  unb  baß  StBafler  enr^ic^t 
man  biefem  Sifenuein  burd)  Slofhing;  roorauf  fte  fid) 
beffer  fcbmeljen  iaffeu.  Sr  fdmreht  feür  gut,  bejon* 
berß  ber  braune,  Der  mit  odingem  s33rauneifeojtem 
vermengt .ift,  urtb  meieber  feiner  Svoftung  beDarf.  2lüe 
©pathet|«n|mne  .quaiijjiicireu  jteb  gut  $ur  ©cai;(erjeu- 
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gung  unb  werben  baijer  autf;  Dorjugficf;  ©fafßßeine 

genannt.  h; 

;  ,  ©er  23rauneiffnßein,  <Sc&n?ar3eifenflem  unb  ©pari}* 
faßen  fid>  vovjfisfid}-  gut  auf  23fau*  unb 
©tudpfen  bearbeiten. 

VII.  Cboneifenßem. 

;  SStefe  ©aftung  jeid/tiet  fid?  burdj  einen  bttva<$)tli* 
cfien  c^emifd)en  ©e^alt  an  $()on*  unb  ^iefeierbe  aug> 
©ie  enthalt  ba$  Sifen  im  roti)Ojrpbirfen  gujianbe  unb 
nur  einige  Ht fen,  ah?  j.  23.  ber  fdjtva v$e  fornige  $i)on* 
«ifenfleltfr fuhren  baö  Sifen  ate  öppbul.  guweilen  ent» 
Z^meijmßein  aud)  ©puren  uon  ©dwefejy 
fäure.  3'cigenbe  Kplen  bc$  ©^netfenßeinö  werben 
roirflid;  auf  ^uttenmerlen  verarbeitet  i 

■*":t  i«  &6rniger  dboneifenftein. 

>  ©ie  $arbe -  beöfelben  iß  braunlicbrotjj ,  rotijiicb* 
gplbltcbbrnun  unb  iid)te  effenfd)tt>at#i  ©ec  ©eßait  bt> 
fer  TlrC  iß  fein*,  wrßbieben.  ©ie 'fdjroarje  2irt  ifr  bie 
feltenße.  ©ie  bowmf  j.  23.  in  ber  ©ebroeij  ncr,  unb 
geftf  faß  in  SOlaJneteifenßein  über,  ©er  braune  for* 
nige  Sjoneiferißein  fommt  am  getbößniidjßen  non 
f lein »  unb  feinfernige  ab'gefouberfen  ©fuefen  vövj  unb 
flieht  einen  lid)fe  geiblidjbraunen’ ©trid;.  ©er  rotfje 
jeigt  ßd)  in  iinfenformig  abgefonberteu  ©tücfen,  unb 
flieht  einen  blutroten  ©f  rieft;  ©ie  fd)warje2Ut  femmf, 
teie  gefügt,  feiten,  j,23.  bepjpddp,  im  Äanfon 23cm 
in  ber  ©eftweij  i>or.  ©ie  braune  Ätt  fuhren  bie  3*i6f  * 
flebirge  in  23apern ,  ©aijburg,  Raufen  unb  ©eßwa* 
ben.  ®an  finbet  iftn  and;  in  ben  obertftdmfd)eir  iatt* 
bern,  fo  wie  in  ber  ©d)wetj.  ©er  rorfte  fommt  feftt 
ftaufig  tmJKa£om|er  Greife  in  23ej)men  ror,  wo  er 
ganje  ©fode,  mitunter  ©tücfeugebirge  hübet*  Sr  ge* 
ftert  bem  UebergaugSgebirge  jm 


2.  (Bemzimv  (Dboneifenftein. 

Siefer  ifl  lid)tegelbltd)grau,  perlgrau  unt>  braun* 
ficf>roc^  35er  lid)fegraue  oeranbert  feine  £ar6e  an  ber 
iufc  burd;  Dppbation  unb  fommt  hierin  bem  fickten 
©patheifenffein  gleich.  Ser  gemeine  ^boneifenftein 
brid>C  nur  auf  flogen,  gewohnlid)  in  eigenen  5lo|ge* 
birgen,  juweilen  and)  in  ©remfot)lengebtt‘gen.  ©c 
macht  in  ©nglanb  bie  gemohnlkbffe  ©infenftetngaftung 
au6 ,  wo  er  auch  zuweilen  mit  Bitumen  burchorungen 
ber fommt.  3n  ^en  g(6|gebirgen  ber  Dberpfalj  unb 
^Pohlens,  wie  fr  23.  in  bem  ©racauer  $lohgebirge,  fin* 
bet  er  ftd)  häufig,  ©a$  Oberiaufther©ifenroerf  2öe()rau 
wirt)  mit  biefein  ©ifenftein  betrieben»  ©r  finbet  fich 
wenig  mit  anbern  ©attuugen  gemengt* 

3.  ^«episattigec  Choneifen^ein. 

Siefe  ^rt  finbet  fid)  feiten,  unb  ifl  fo  oiel  mir 
befannt  i|l,  nur  bep  wienerifd)  Sfauftabc  auö  bem  ba= 
ftgen  glb^gebirge  gewonnen  worben. 

4.  tSifenniere. 

( Sie  ijl  oon  gcl&lichbrauner  Aarbe,  unb  fommt  in 
kugeln,  fnolügen  unb  nierenfonnigen  ©rucfert  oor, 
welche  juweilcn  gegen  einen  ©ubtffuh  0r6ge  haben, 
©ie  hat  concentrifchfd;alige  ©rücfe  unb  finbet  fich  in  ber 
luuejien  Alohformatioti;  fo  wie  in  ben  $el)m»  unb$hon* 
lagern  über  ©teinfohlenjTohen.  S)ian  finbet  fie  in 
Qberfd)leften,  in  gülden,  in  Schwaben  unb  irt  23a» 
ben,  nicht  gar  ju  häufig. 

5.  £obner$. 

Sie  $arbe  besfelben  i|l  bunfel *  unb  lidjtegefbltch* 
braun.  So  fommt  in  runben  ©md’en  oon  ber  ©roße 
ber  ©cbfeti  unb  Söhnen  t>or.  ©in  ?h^  Öeöfelben 
finbet  ftd)  in  ^pu^en  werfen  mit  Äalf  »erfintert,  la^t 
fid;  baher  mit  biefem  natürlich  gemengten  3ufd;lage 


(eid)t  Derfcbmefyen*  2(iif  bkfe  Hvt  femmf  eß  im  ©dp 
fenburger  ©albe  beo  ©Jüdflabt  in  $ranfen  Dor.  35ie* 
jer  ©fenffom  tfi  auferorbemftd)  weit  Derbreitet,  ©an 
ftubef  ibn  im  ganzen  ©übbeurfddanb;  ferner  $u  $alf* 
mar  in  S36£men,  ju  ©arborf  in  Reffen,  $u  bei;ben 
©eiten  ber  fcbwäbifdjen  20pen,  biß  kapern  auf  ber 
einen ,  unb  bis  ©jag,  biß  ins  innere  Don  granfreid) 
in  bie  franche  comte,  biß  2trau  va  ber,  ©d)Weij, 
auf  ber  anbern  ©eite.  2)ie  öejtanbtljeiie  ber  ?§on* 
fijmjieine  weid)en  febr  Don  etnanber  ab/  unb  nod)  ftnb 
mehrere  berfelben  nid)t  arialpfirt.  35er  finfenformige 
Sboneifenjhtn  Don  9vabni£  in  35o^men  entsaft  naofr 
meiner  dnalple:  64,00  rotheß©fenojrt)b,  23,00  Sh0*1* 
erbe;  7,50  Äiefelerbe;  5,00  ©affet*.  35er  gemeine 
Sboneifenftein  nad)  2\t4)ter:  31,50  ©fenoppb  (baß 
ift  bod)  wol^l  $u  wenig!)  20,00  ^bonerbe;  18,00 
ifiefelerbe;  29,00  ©ajfer;  bas  ^öobnerj  nad)  Pauc* 
queltn;  30,00  ©fenmetalt;  i8,oo@auerjicjf;  31,00 
?b*>nerbe^  1 5,00  ifiefelerbe;  6,00  ©aflfer.  3I)ie  Jpub« 
tenleute  bringen  aus  ben  $bcneMcnftewen  2  5  biß  4° 
5)rocenf  ©fen,  ja  auß  bem  rofhen  fornigen  wohl  über 
$o  55rocent  auß.  35er  J?alf$u(d)(ag  i|l  bep  btefer©at- 
tung  Dortreff(id) ,  wegen  beß  ®eijalreß  an  ^bon  unb 
Äiefelerbe,  worin  fte  aber  fel)r  Don  etnanber  äbweid^en. 
3)ieferbaib  Derbalfen  fte  ftd?  auch  Derfcbieben  bei)  i0rem 
©ange  in  bem  Jpoh'ofpn,  fo  wie  in  j£M»ftd)t  ber  ©enge 
beö  außjubrtngenben  ©ifeuß.  Äormger  ^boneifenfiein 
unb®obneri  8eben  meijle;  jaspteartiger  unb  ge¬ 
meiner  am  wenigen  ©fen, 

>>D •  \  /• 

3um  ?be^  Ö^bt  btefe  ©äKwng  febr  guteß  ©ugei- 
fen,  tDoju  J^orjowih  in  396{)min  unb  mehrere  engbfdje 
©femoerfe,  ben  Seweiß  liefern,  ©enn  ber  3.honei* 
fengein  ©dbroefelfaure  enthalt,  fo  giebt  er  leidet  bid« 
grelleß  SKo^cifen  unb  rothbrüd?{geß  Srifd;eifen,  ge^t 
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audj  nid)t  fonberlid;  im  Dfen.  JjMer  ftnb  6  6i$  io 
tyvomt  ivaltjiein  bas  bejle  $ülf$mittef» 

VIII.  31afetietfenflein. 

35er  ri)emifd)e  (E$aracter  biefer  ©affung  tfl  ber 
I>etradKlid;e  ©el;alf  pon  ^Phospljorfaure,  welchen  bie* 
feS  neue  gebübete  ©ifenoppbul  bep  fid;  füljrt.  35iefe 
©attung  ijl  pan  ber  neueren  Formation  unb  wirb  nod) 

\ e§t,  fo  wie  bie  Torfmoore  unter  unfern  3ugen  gebil« 
bet»  9ftan  f  turnte  fie  ein  ^probuct  ber  Vegetation  nen* 
nen.  3um  ‘Shell  ijl  a*  offenbar  em  91ieberfd>tag  aus 
bem  3Baj[er.  SDloraflerj  i|l  bas  neuejle;  biefem 

folgt  bas  ©umpferj  unb  bas  alcejle  ift  bas  SBiefenerj, 

i«  tHorafleta. 

(£s  jeigt  fid)  gelbitcbbraun ,  matt  unb  erbig  unb 
fe^r  leid)t.  3>aS  €ifen  ijl  in  biefem  etwas  jiarfer  als 
in  bem  folgenbeit  oppbirt, 

2»  0umpfer3» 

©S  ijl  gelblicbgrau  unb  bunfelgelblicbbraun;  fefl, 
unb  pon  blafiger  äußerer  ©eftalt.  3m  Vrud;e  jeigt 
es  fid)  uneben,  erbig  unb  pon  wentg  ©lanj.  ©S 
fü£rt  ^auftg  bie  p^osplwrfaure  blaue  €ifenerbe  bei;  fid;* 

3.  tt)iefetie*3. 

SDiefeS  fommt  pon  fd)war$lid)brauner  Por* 
SDie  aufjere  ©eftalt  ijl  berb,  in  Äornern,  burd)(6d)ert 
unb  fnoflig.  Ttuf  bem  Q3rud)e  $eigt  es  fid;  fleinmu- 
fdjelig  unb  wenig  glänjenb»  Qö  ijl  weid)  unb  Pon 
wenig  ©d;were» 

Wie  brep  'Hrten  gelten  in  einanber  über.  $)a$ 
SWorajlerj  fommt  immer  unter  bem  ®ajfer  por ;  ^baS 
Sumpfcrj  finbet  f in  Sümpfen;  aucf;  juweilen  mit 
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Krautern  iibermadjfem  ©aö  5Biefenerj  §at  eine  25 e* 
bedimg  non  ©anb,  $f)cn  ober  $orf.  'Mt  btefe  €*u 
ferierje  fmben  fid)  §auffg  in  bem  Sftorben  Suropenö. 
©ie  läufig ,  ©djtffien,  Sommern  /  bie  2Xarf,  2Befi* 
p^alen,  Jpodnnb,  ©annemarf,  §3ofylen,  (Eudanb,  9\u§= 
lanb  unb  ©ebroeben  liefern  ben  SJafeneifenftein.  ©a$ 
fd)6ne  ©nenroerP  ben  SDfücfenberg  in  ©ad)fen  roirb  mit 
biefer  (Laming  betrieben.  23 i 6  jet$f  l>aben  mir  nur 
non  einer  2trt ,  nomlid)  non  bem  ©iefenerj  eine  genaue 
Änalpfe  non  jflaprotj).  ©6  befreit  nad?  ihm  auö: 
66,00 ©ifenopnbul;  » ,5o23raunfleinoppb;  8,0°?^$* 
pl)orfaure;  23,00  2Bajfer.  ©er  f)uttenmannifd)e  ©e- 
ijalt  an  9iof>eifen  iß  non  3261$  38  $Pwent.  SXoraft* 
unb  ©umpferj  gelten  leid)t.  ©as  erjlere  bann  fd)ott 
im  fuppenfeuer  rc^ucsrt  roerben.  ©ou|l  geben  bie  9va* 
feneifenfteine,  roegen  ber  bei)  bem  ©d)mel$en  aue  innert 
rebucirten  $Pf)o£p(>orfaHre ,  roeld)e  ale>  ^bospbor  ftd) 
mit  bem  3\ot)eifen  oeebinbef,  ein  bimnßüfldgeö  unb  üum 
©u£  fef>r  gerieftes  5iol)dfen ,  roekbeö  freplid) ,  roenn 
e$  31t  niel  ^bosp^or  enthalt,  (eidjt  fpringt.  ©a$ 
gri|d)eifen  roirb  gern  faftbrucfjig ,  unb  es  erleibet  ba$ 
9u>f)eifen,  tnegen  ber  ©djroierigfeif  ben  ‘P^osp^or  ju 
§erfe|en,  niel  Abgang  im  §rifd)feuer.  ©er  Dfengang; 
tneld)en  biefe  ©tfenfkine  bernerbringen ,  ijl  mittel* 
ma£ig;  bie  oeferigen  geben  beffer  ab  bie  fejlen.  Äalf 
als  Sufdjlafl  unb  ©rjjobung  ber  Ofenfc^dc^re  pnb  £ier 
bie  jpülfsmittcl* 

©tefeö  rociren  betm  nun  alle  btejentgen  Kopien,  aus 
roeld)en  man  rotrClid)  9£oj)etfen,  grifd)eifen  unb  ©ta^l 
bar(Mf.  ©er  SXineraloge  |Mt  adetbings  nod)  meh¬ 
rere  ©atfungen  nori  ben  goffüien  be$  ©i|enge|dj(ed}fö 
auf,  n>e(d)e  aber,  ba  bie  j?un|}  fie  nod)  nid)t  auf©U 
fen  $u  nerarbeifen  ner|M)f,  nid)t  l>ierf>er  geboren,  als 
!♦  23.  ©d;roefelfie£,  ©taneifen,  28ürfe(er|  :c. 
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Von  ben  3ufd?tägen  bey  bem 

lieber  bie  3ufd)luge  unb  ihre  SEBitfung  ijl  $war  6c* 
reits  im  erfreu  ‘Sheile  biefeö  5£erfe6  gc^anbdf  worben ; 
allein  bie  3öjd)tigfeit  biefeö  ©egenftanbes  erfordert  Ipiec 
eine  fpecieüe  s2)etrad)tung  berjenigen  3wfd>Iage  welche 
bet>  betrt  QSerfdjmeljen  ber  ©ifenfleine  unb  besSioheifenö 
gebraucht  werben.  3?iefe  follen  auf  mehrfache  2trt 
nü|en.  SBorjuglidj  will  man  burrf)  biefelben  ben 
©d)meljgang  be$  Jpof)ofen$  ver6effern.  ©rrengflüjftge 
©ifenjteine  ober  aud)  freflenbe  25efd)icfungen  follen  öurd) 
einen  3ufd)lag  leid)tßüjftger  ,  unb  weniger  freffenb  ge« 
^enb  gemad)t  werben-  2(uö  ben  Tabellen  über  biß 
©cbmeljbarfeit  ber  ©rben  f.  i.^h*  &'1!0  ergeben  ftd) 
bie  QSerfjakniife  unter  welchen  bie  ©rben  mit  einanber 
gemengt  am  beflen  fd)mel$en.  Siefe  ©runbfa|e  jinben 
ganj  ihre  2(nwenbung  bei)  bem  ©tfenfcbmeljen.  .Salf, 
S&on  unb  Wiefel  mit  einanber  gemengt ,  fd)meljen  leid)* 
ter,  alö  ein  jebeö  für  ftd)  K*  Sie  Sufchläge  bet)  ben 
©ifenfcbmeljproceffen  wirfen  nod)  augerbem  abforbirenb, 
fo  wie  ber  $aH:  bet)  bem  9ia|eneifen(lein ,  bie  ^Ph°ö* 
phorfaure  betreiben  groftentheilö  in  bie  ©d)lade  über-* 
bringt.  Einige  berfelben  nuben  aud)  bem  ©chmelj- 
procef*  nod)  burch  ihren  ©ifengeljalt,  als»:  ©ranaf, 
Q3afalt.  Sftidjtö  i(l  freilich  vortrefflicher  als  wenn  bie 
Sachlage  mit  bem  Sifenftein  brechen;  mit  iljm  ver* 
mengt  ftnb;  bann  (wt  ntan  einerlei)  ©ewinnungöfojlen 
unb  Sifengehalt  im  gufdjlage.  Söejfer  iff  eö  freilich 
immer  wenn  man  bet)  bem  Jpo^ofer»  ohne  3uf4^ge 
wegfommen  fann.  ©inb  mehrere  Wirten  von  ©ifen« 
(leinen  511  haben,  fo  fucht  man  ftch  burch  93ergattirung 
berfelben  $u  halfen.  5?ann  man  aber  ohne  3ufd)lag 
nid)C  fertig  werben,  fo  uberfchreite  manbas  üggntum 
nicht.  Sie  gebräuchlichen  3uf^9e  folgenbe: 


i.  ÄttlFftein. 

<Jr  ifl  baö * gewo^nltd) e  3ufd)lagßmitfel;4  <ujib  man 
fiebient  ftd)  fowo^l  beß  Urfalffleinß,  alß  beß  Uebergangß* 
unb  gl6|falfjleinß.  3n  bte  J£>ol)öfen  fann  man  iljn 
ro unb  $um  Serfrifdjen,  gebrannt  anwettben.  2(1$ 
3ufd)lag  tm^oljenDfen  leijlet  ber  Äalf  hoppelten  9Ju§en. 
Sr  löfet  bie  ßrengfiüjftgen  Sifenfteine,  weld)e  für  ftd) 
fcfjroer  gejjeu,  auf,  unb  bient  alfo  als  Slupmitfel  ©o 
wirb  er  bet)  SKagneteifenfkin ,  €ifenglan$,  9lot(j*  unb 
Stafeneifenfiein ,  aud)  bet)  5^oneifen|leinen  ber  firen* 
gern  2lvt  $ugefd)lagen.  SDurd)  iljn  »erben  bie  in  bie* 
fen  (Etfenffrinen  befinblicljen  (Erben  unb  anbere  mitbre« 
d)enbe  jlrengflüfftge  §offtlien  aufgelofet.  5BiIi  man 
bie  ©djlacfe  abfiteßen  faffen ,  fo  muß  man  meljr  J^al! 
geben,  alß  wenn  man  fte  nur  ab^ie^en  will,  ©tnb  bie 
©ifenjletne  fdjweßtg,  fo  entfielt  bet)  biefem  Sachlage 
bie  fiarf  nach  ©djwefelleber  riecfyenbe  fd)aumtge 
©djlacfe. 

Set)  bem  Dvafeneifenßein  unb  allen  eine  ftpe  ©aure 
ent^altenben  ©ifenerjen  Iet|Tet  ber  ^al!  burd)  itbforbtion 
ber  ©auren  große  35ienjfe.  5Bürbe  oon  biefen  ©au* 
ren  nid)t  ein  5§dl  burd)  bie  $o£fe  beßojrpbirt ;  fo  würbe 
man  nid;tß  oon  iljnen  in  baß  Sxo^eifen  befommen,  wenn 
italf  jugegen  iß;  allein  fo  ge£t  bie  beßoppbirfe  Safts 
alß  ©cbmefel  ober  ^boßp^or  in  baß  Steifen  über.  3>a 
nun  bet)  bem  SerfrtfdEjen  eineß  gepl)oßpl)orten..ober  ge* 
fdjroefelten  Siofjcifenß  biefe  Safen  wieber  in  ©aure 
übergeben,  fo  leidet  ber  Äalf,  wenn  er  gepolt  mit 
aufgejlreuet  wirb,  abermalß  gute  Sienße,  inbem  er 
bem  3iotl)*  unb  .^altbrud)  entgegen  wirft.  91id)t  fei« 
ren  iß  ber  UrMfßein  mit  J  biß  f  Quarj  oermengt, 
©nett  fold>en  unreinen  Äalf  fofl  man  oermeiben.  3)er 
Äalfmergel  iß  $war  leichtfüßig,  allein  er  oerbirbt  we* 
gen  feiner  freffenbe»  ©igenfeßaft  ben  ©ang  beß  Dfenß; 
benn  eß  f)at  bie  (Erfahrung  gelehrt,  baß  bie  burefc  Sföer* 


get  gebilbete  ©cfdacfe,  basjemge  ^rifcheifen  welches 
bas  ©V’fhtf  Des  #ohofeng  gegen  bie  ju  fcbnefle  ®er  je£- 
runq  f8$?§ t,  auflofef.  ’J'er  Sifenecfer  enthaltenbe 
«Sal^ein  wirb  am  mrirjlen  gefudtf;  weil  er  felbft  ben 
(Sehalt  beß  Ofene  etwas  uermel)ren  hilft.  lilie  biefe 
j^alfdeine  werben  trocferi  gepocht,  unb  burcbgcftebt  mit 
ber  ©cbtdK,  am  beflen  n ad)  bem  ©errid)t  <^ut  per* 
mengt  iinb  auf  Die  (Sicf)t  gegeben.  3urn  Srifcben, 
brennt  unb  lofd)t  man  ben'^’aifjiein  mit  <2Böfjer  311 
9Ke£iralf- 

2.  SDec  (£t«ar3fattb. 

3}iefer  eigentlich  für  ftcfy  ftrenge  3ufd)lag  feijtet 
benned)  bei)  bem  QJecfcbmeljen  beß Spatf^ei jen|teine  unb 
jum  ?l)etl  bei)  bem  ^rauneifenfiein  gute  SMenjle.  Sc 
tt>irb  auch  bei)  bem  grifcben  unb  ©cbmieben  mit  juge* 
fe&t;  inbem  er  bie  §ri/d)fd)la<fe,  wenn  fte  md)t  fliegen 
null,  in  ben  Slug  bungt,  auch  bas  ©djweigen  beß 
Stdnß  erieid)tirt.  ®enn  j.  baß  Sifen  fahrig  ijl 
unb  ntd)t  fcbwetgcn  will,  fo  taucht  ber  .Öammerfcbmibt 
ben  glü^enben  ©tab  in  feinen  ©anb  unb  baß  ©d)U)ei* 
gen  erfolgt.  id)  oft  bei)  ©d)meljungen  im  Äletnen 
bie  beeorybtrcnbe  ©irfung  ber  Äiefelerbe  auf  bie 
SJIetallorpbe  gefeiten  habe,  fo  fragt  eß  ftd)  ob  hier  md)t 
auch  fo  etwas  ftatt  ftnbet. 

3.  £>et  Cbonfcfeiefer. 

Sr  leidet  bep  einigen  ju  leicht  gejuben  Srjen, 
wdcbe,  wenn  fie  ben  Ofen  $u  fcbnell  paffiren ,  ihren 
Sifengehalt  nid)t  ganj  abfe|en  fonnen,  gute  Sienfte. 
5Die  Sr  je  gehen  nun  muftg,  unb  ber  Ofen  fommt  in 
einen  guten  (Sang. 

4.  (Betueitier  (Granat. 

©owof)l  ber  braune  alß  ber  grüne,  werben,  unb 
am  Uebfien  wenn  fie  oerwittert  fmb ,  alß  3ufd)(ag  hier 
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unb  ba  gebraucht.  ©ie  fogenannfcn  SSarmannßgruner 
gluffe  im  Gtrjgebirge  ftnb  ntd)tß  als  fold)er  aufgelofeter 
©ranat.  ©ie  fonneu  iljreß  ©fengi’halteß  wegen  bei; 
affen  Sifenjmnen  mit  jugefcblagen  werben. 

5*  Bafalt. 

©iefeß  (eicf)tf(ufftge  unb  gegen  10  ^procenf  (Sifen 
faltige  gofftl  i|l  ein  fefjr  guter  gufdjlag,  wenn  man 
il)n  in  bei*  SRa^e  ber  ®ifenwerfe  ftnber<*  9Kan  wäl)lt 
gern  Den  von  ber  $uppe  ber  SSafaltberge  f^erabgerollten 
verwitterten  SSafalt. 

6 .  ^ornhlenöe. 

©ie  wirb,  wo  man  fte  haben  fann,  bep  allen  ©at* 
tungen  ber  Sifenßeine  $ugefd)lagen.  2fm  vorjualicbfien 
ijt  fte,  wenn  fte  verwittert  t|l,  unb  Sifcnocfer  enthalt* 
2fuf  bem  ©d)miebeberger  ©fenmerfe  wanbte  man  fonjl 
bie  Jpornblenbe  von  5)orfc^emni|  an.  3n  ©ci) weben 
wirb  fte  h<wjig  nte  3ufd)lag  verfcbmoljen. 

änbere  fonjl  ben  §(u£  beforbernbe  goffilien,  alß 
Slußfparf),  ©d)werfpat§,  wcnbet  man,  ba  fte  nach¬ 
teilige  (Stnfluffe  auf  baß  SRobeifen  äußern /(  nid>t  gern 
an.  ©trenge  ^alferbe  ^afttge  Sofftlien  mujfen  nach 
5ftoglid)feit  auß  ber  Jpofjofen  *  Sefchicfung  entfernt  wer* 
ben.  ©aß  ©dHt>ar$braunfleiner$ ,  welches  itn 
Jpohofen  ein  £arteß  Sio^eifen  erzeugt,  giebt  nach  meinen 
Srfaf)rmigen  ein  weidjeß  $rifd)eifen,  wenn  man  am 
Snbe  beß  grifd;enß  etwaß  bavon  in  bem  grifd>^terbe 
aufjlreut.  ©ie  le|te  ober  reid;e  ^rifd)f4)l acfe,  fann 
bei)  armen  (Eifenffeinen  bie  einen  fw^en  ©a|  vertragen, 
auch  tn  ber  9Kenge  .von  10  biß  15  ^rocent  wieber  mit 
jugefcf)Iagen  werben. 

c.  Burse  Ueberficbt  Oer  (Setoinnung  unO  2fufbereitutig 
Oer  Ißifenftetne. 

©a  eß  außer  bem  9>lane  biefeß  5Berfeß  liegt:  eine 
außfubtlicbeSSefcbreibnng  beß  Sijenbergbaueß  ju  liefern. 


% 
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fo  wif(  ich  in  gelangter  ,Ä«r|c  mir  eine  Ue6erftd)t 
ber  21rten  bie  Etfenjteme  6uf$ufucbett,  bie  aufgefun* 
benen  $u  gewinnen,  unD  bie  gewonnenen ,  wenn  eß 
ttothtg  ift,  aufuibereiten,  mttthdlen,  5Benn  man 
auß  ben  vorigen  #bfd)nitten  baß  natürliche  Sorfommen 
ber  Eifenfteine  nebjl  i^ren  Eigmfdjnften  fennen  (ernte, 
fo  fielet  man  hier,  wie  biefe  ^cffiüen  bem  Schocße  ber 
Erbe  entnommen,  unb  med)anifd)  vorbereitet  benJpuf* 
tenmerfen  $u  chemi{d)er  Bearbeitung  ubergeben  werben, 
gu  aßen  btcfni  Arbeiten  muß  fretdid)  ber  ^(fen^ütten* 
mann  feine  Äenntnijfe  burch  baß  ©tubium  ber  Berg« 
baufunbe  bereichern;  benn  aud)  bet)  biefem  l^dle  beß 
Bergbauiß  fommt  alfeß  auf  bie  bejte  '2(nmenbung  ber 
mechanifdjen  £u(fßmittd  unb  auf  gute  Ökonomie  an. 
gum  ^heil  ifi  ^war  bie  ©ewinnung  beß  Eifertfieinß  eine  * 
einfache  leidet  ausführbare  ©ad)e;  jum  Ipet!  aber  aud) 
verwickelter  unb  nur  burd)  Jpulfe  guter  9Rafd)inen  ju 
betreiben. 

®aß  nun  i)  bie  $ufftid)ung  ber  Eifenfldne  felbjl 
anlangt,  fo  geht  biefelbe  tn  nod)  uuaufgefd)loffenen  ®e« 
birgen  vom  läge  nieber  burd)  .  Schürfe,  ©iub  fd?on 
Baue  vorl)anDen ,  unb  wif(  man  baß  §e(b  me(jr  in  ber 
leufe  unb  in  einer  nicht  fo  weifen  Er|Iredung  unter« 
fueben,  |o  erfolgt  biefeß  burch  anbere,  von  ben  fd)on 
vorhanbenen  auß  betriebenen ,  ©rubenbaue, 

Sie  Bcrgbaufunft  (ehret  weitlauftiger,  wie  man 
bie  erwähnten  Wirten  ber  #uffud)ung  ju  oeranftalten 
habe.  3d)  will  nur  nod)  bemerken,  baß  biefdben,  unb 
befonberß  Die  juerjl  erroabnren ,  eine  Jffenntniß  ber  ©e« 
birge,  ber  in  benfelben  vorfommenben  iagerjTaffe,  unb 
ber  Berhaltnifle  erforbert ,  unter  welchen  bieSifenjieiue 
barauf  Vorkommen. 

Bei)  einer  fo!d)en  2(uffud).ung  muß  man  nad)  geogno» 
fitfeben  ©runbfa&en  unb  Erfahrungen  bie  verfd)iebeueti 
©ebirgßencbioßungen  ju  benugen  verkeimt. 


v  (Einige  ©atfungen  oon  Sifenjleinen,  afß  j.  Q3* 
SKötj)*  uni)  ötauneifenflein,  auch  Sfroneifenftan,  ge* 
bert  |id)  biircb  aus  bem  ©ebirge  ^erau$fufer-nöen  <£ifen- 
oder  ober  fbgenatmte  ©ufpren  ju  ernennen* 
f».  ©o  tote  bet)  jebem  anöern  SBergbaue,  fo  audj  be\) 
bem  auf  ©fenßeitt,  iß  eß  not()n>enbig ,  toa^rettb  beß 
Slbbdueß  ber  febon  bekannten  ©jmtttel  immer  an  bie 
3iuffud)tfng  neuer  ju  benbeu ,  toenn  matt  mcj>r  fonß  ei¬ 
nes  großen  unb  lange  außrcicbenben  SSorratjjß  oerft- 
d;err  tft. 

gur  eine  ‘tfrf  t)oo  ©fenßein,  ndmfidj  für  baß 
5S  iefenerj,  f)at  man  eine  befonbere  2t u ff« d) u ngßme t  f)  o  b  ?♦ 
€ß  (mb,  tote- fd)oa  irm Vorigen  ang?ful>rer  roorben,  bie 
i  guß  biß  i  ©fe  mächtigen  tagerbeß  2Bie{ener$eß  ned) 
tfnit  einer  hßbt  gat  ßarferi  tage  iDammerbe,  ©anb  jc* 
bebed't.  Um  nun  baß  ©iejmerj  barunfer  aufjußteben, 
(jaben  bie  ©ßnßeingrdber  einen  biß  3  ©den  fangen 
©pieß;  btefen  ßoßen  ftc  an  folgen  Drfen,  n>o  ße  ®ie* 
fenerj  t>ermut£)ert ,  an  xverfdjiebenen  fünften  in  bte 
(Erbe  hinein ;  gebt  ber  ©pieß  gattj  meber,  fo  iß  ait 
foId)en  fünften  feir^  ©j  oorßanben;  gefß  aber  bet? 
©pteß  nieße  9ani  ^inein ,  fo  oerjüd)t  man  eß  an  einem 
foicben  Orte  in  einer  £)ißan<5  oon  einigen  ©dritten  an 
mehreren  fünften,  unb  gel)f  bafelbß  ber  ©piep  eben* 
falte  nid)t  fdnetn,  fo  barf-man  üeemuf()en,' baß  bafelbß 
©iefenerj  oorbanoen  ifl ,  unb  fann  ^ur  meitern  Unter* 
fud)ung  nun  afß  Anfang  ber  ©eroinnung  einen ©d)urf 
auftoerfem 

(ßeminnung» 

©iefe  gefdjief)r: 

,i*  $}urd)  ©egfuflem 
2,  9Dfrf  ber  j^eifbaue* 

3*  5S)iit  ©djidgel  unb  ©fern 
4»  2)urcb  33ol)reh  unb  ©dßeßen. 

5«  ‘Jlueb  Surd;  geuerfe|em 


©oßbloge  ©egfüllen  finbet  (iaft  bet)  bem  Sftorafl* 
«r je  >  $um  ‘Sbeil  äud^bep  bem  ©umpferje. 

©aß  SOcocaflerj,  weldjeö  unter  bem  SSaffer  auf 
bem  s2)oben  alß  eine  fcglammige  Prüfte  oorfommt,  wirb 
t>on  ben  Arbeitern  mitteljl  Ijoljernen  Ärüden  ober  Äraren 
gergoßen,  unb  in  eine  in  ber  SRttte  beß  ©umpfeß  b# 
gmblid)e  Vertiefung  gelegen  unb  geflogen.  SSJenti  baß 
©t'3  auß  bem  ©urnpfe  bepfammen,  unb  in  ber  erwähn¬ 
ten  ©rube  i|l,  fo  lagt  ober;fd)6pft  man  bas  ®a|fer 
baoon  ab,  rodfd)t  mit  bem  lebten  beßfelben  baß  ©rj  erg 
uod>  ab,  ,unb  fann  eß  uacljf)er.  aus  ber  ©rube  £er- 
ausfYito.  \ 

©aß  eifenfebufftge  ÜBaffer,  weld)eß  man  aus  einer 
©rube  (jerauefcbopiv  Iricet,  inan  allemal  in  bie  fd)on 
außgeleerten  ©ruben  jutüd,  in  welchen  fid>  nad)  unb 
nad)  fo  Diel  ©r$  wieper  nieberfdgagr.,  bag  inan  etwa 
binnen  iq  ober  12  ^a^ren  an  jebem  $hirifäe  wteber 
tüdfommen,  unb  non  neuem  ©c$  gewinnen  fann. 

*  ©aß  SBiefener^  unb  ein  (£l)dl  beö  ©umpferjeß, 
rnitb  mit  ber  j?eÜ()anc  unb  mifc  ber  23red))lange  ge¬ 
wonnen.  ©ie  mef)rffcn  ber  übrigen  ©tfengetne  werben 
mit  ©dgdgel  unb  ©tfen,  ober  burd)  '23of>ren  unb 
©digegen  gewonnen,  je.nad;bem  if^re mehrere  ober  mitu 
bere  Segigfeit  eß  erforberr.  ©iniae  aud)  burd)  Neuer- 
fe£en,  wie  3,  ©♦  ber  SRagnetetfenftem  am  gtauenberge 
im  ©rjgebirge. 

©aß  §euerfe($en  fjaf  nebenher  nod)  ben  Vorteil, 
bag  bie  ©ifenfteine  babep'etwaß  geroget  werben,  wel¬ 
ches  einigen,  j.  23.  bem  9)?agneteifengem ,  fe£r  bien» 
lid;  ig. 

(Grubenbaue. 

©iefe  finb  bet)  bem  ©tfengeinbergbaue  febr  Derfdjie» 
ben,  unb  werben  burd)  bie  jebesmaligen  Umgdnbe, 
unb  baß  Verhalten  ber  iagergdtfe  begimmt.  ©ie 
l) ter  alle,  unb  i£re  Vorteile  unb  Dlatytyeile,  anjufufc» 
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mt,  mare  ju  meiclaufttg  —  eß  gehört  biep  *orjuglic& 
in  bte  23etgbau6unjh 

<£&  i|i  nur  nod;  ju  Bewerfen ,  bn§  man  bet)  bem 
iEifenjleiubergbau  aorjügiid;  fejjr  ofonomifd?  »erfahren 
muß/  inbem  nach  Proportion  beS  $u  erjieienDeui8orrl}eilß 
ober  Ueberfcbujfeß,  ein  fef>r  großes  Quantum  t>m\  G> 
fenjieinea  gewonnen  tperDen  muß,  unb  alfo  eine  im 
Süijelnen  fiemfd;cnienbe  Sifparni^  im  ©aryen  }d;on 
|e(fr  niel  ausmad)t. 

Hm  .meifren  jmbef  biefeß  6ep  ber  Sprberüng,,  fo 
ioof;i  in  aiß  ’auö  ber  ©rube  ftatt,  ate  aud)  mit  über 
'Sage ,  bereu  gute  unb  ofonomtübe  ©nrtä)timg  ba^ec 
be^m  Sifenjleinbergbait  ein  J£>auprgegen|tariö  ijt* 

Hbbauurtgsarten.  <:r> 

Hußet  bem  ffäehen  Tagebau ,  roeldjer  bet)  bem  9ta« 
fenei|en|letne  (latt  fmbet,  (jat  man  auf  ©angen  unb 
ü£niid)en  Jagern,:  ©troffen--,  gotjien*  unb  Querbau* 
ie|ferer  ßnöet  feiten,  unb gen>6^uitdf>  nur  bet;  madjti* 
gen  lagern  .  ^1*:  - 

Huf  mebrigen  Slofen  ober  lagern  werben  brefe  0* 
fenjleine  jumeiietf  aud;  burd;  eine  Hrt  :oon  &biuiirti§äl* 
^erarbeit  gewonnen.  :  ©lefeß  fmbet  in  einigen  ober* 
*I;eitttf#eh  unö  bdbmifd)en  ©vgenben  fratt. 

Huf  ©ro  cf  werfen  —  biuui;  ©reefroetfsbau ,  ^ 

im  ©taf^lberge  fu  ©cbmaifatben  ;r  unb  auf  bem  febon 
■«warnten  ©patijeifen(iemftocfe  ju  SRüßen  im  9Zaf* 
fauifdten. 

im  ©fücfae&irgen  —  burd;  beit  ©teinbrudjßbau, 
wie  .  ju  Sauewoca  in  ©d;tpeben  >  unb  auf  ber  3nfel 

4 ;  .  -  -J 

v  ?Daß  bie  Hufbereirung  bei)  ben  0&nßeinen  nujf  f® 
n>etClaufci0  fn;n  fann  alö  bet>  anbern  0}en  pon  f;6f)erm 
StBevt^e,  ijl  ieid;t  ein^ufegeiu:  SRan  würbe  feyr  übel 


faxten,  wenn  man  $.93.  ben  Sifengeitt  mit  eben  ber 
©orgfalt  burcf)  Soeben  ober  9Bafd;en  aus  einer  ©ang* 
ober  ©ebirgSart  au$fd)eiben  wollte,  in  welcher  er  ein* 
gefprengf  oorfame,  als  in  gleichem  0.uantitafS*9Ser* 
f^altni§  ©olb,  ©über,  Tupfer  unb  anbere  Sr$e  oon 
^o^erem  SSert^e  als  ber  Sifengein. 

Sie  micbftggen  Auf6ereitungSarbeiten  alfo,  ba$ 
Soeben  unb^Safdjen,  fommen  bep  Den  Stfenfreinen  gar 
nicht  in  33etracbtung.  .  ‘  ’ 

'r  $)ie  mefjrge  Aufbereitung  alfo,  welche  hier  galt 
jinbet,  ifl  bie  ©d)etDung  mit  ber  *£anb.  £>iefe  wirb 
gewo^nttcl)  auf  ber  ipalbe  im  Srepen  unternommen,  unb 
man  gellt  am  begen  einige  alte  tnoalibe  Bergleute  ba* 
$u  an,  bie  bie  ©rube  nicht  mehr  befahren  fonnen,  unb 
benen  man  übeibieß  bod)  einen  ©nabengepalt  geben 
müßte*  25on  biefen  faun  man  aud)  zugleich  nod)  er» 
warten,  baß  fie  in  ber  €rfennung  ber  Signgeine, 
welche  oon  ben  bepbredjenben  unb  gewoljnlid)  fe|r  be- 
fcbmu|ten  gofftlien  oft  nicht  leiebt  $u  unttrfebeiben  ftnO, 
bie  mehrge  Erfahrung  baberu 

©oldje  Grifengeine,  welche  nicht  t)iel  Dcfer  bet;  ftcb 
führen,  lagt  man  erg  eine  Seit  lang  liegen ,  Damit  ber 
Siegen  ben  barauf  ffebenben  ©chmanD  erg  etwas  ab» 
wafche,  unb  man  fie  bejfer  erfennen  fenne;  finb  bie 
GÜfengeine  aber  fefyc  jocfrtg ,  fo  barf  man  biefes  nicht 
tfjjun,  um. ben  Dcfer  nicht  $u  »edieren,  welcher  $u  ei* 
nem  guten  ©ange  bes  ©d;meljenS  oiel  beptragt. 

93ep  ber  Aufbereitung  felbg  werben  bie  ®anbe  mit 
^äugeln  $erfe|f,  unb  bie  unnü|en  unb  bas  ©chmeljen 
erfd)werenben  Jofglien  baoon  abgefdgeben,  unb  jurücf» 
geworfen*  Brechen  aber  folcbe‘gofftlien  mit,  bie  ben 
©ang  bes  ©djmdjens  beforbern,  unb  beren  man  ftcb 
überbieg  als  Sufdgag  bebient,  §,  93.  ^alffpatlj  ic.,  fo 
wirb  man  biefe  gleich  mit  babep  julajfen. 


(£ß  ift  it6rigenß  aud)  gut,  menn  man  bie  Orte  in 
bet’  ©rube  fdjen  fennt,  mo  gute,  unb  mo  fd)led)te  ©* 
fenjWne  brechen ,  um  fic  ndcbhet  in  bem  gehörigen  S$er* 
hdltnijfe  mit  einanber  mengen  ju  tonnen, 

$3dfcberet),  unb  $mar  ©iebmäfdjeret)  fommt  bet) 
einigem  53ohner|,  wenn  eß  mit  $bon  Webt,  unb  bet) 
bem  ©iefenerje  oor,  meldjeß  legrere  man  feiten  non 
iegm  /  $hon  unb  ©anb  rein  erhalten  fann,  unb  melcbe 
man  baoon  gu  fdjeiben  fueben  mug*  ©iefeß  gefd)iehe£ 
auf  foigeube  2lrt :  ©aß  2Biefenerj  mirb  $u  ©rüden, 
in  ber  ©roge  einer  ®adnug  etma,  jerfeht,  'Ztlßbann 
bat  man  ein  ruubeß  ©teb,  baß  wie  ein  gemohnlicbeß 
©e|fteb  gefialtet  tjl*  €ß  höC  «wen  bbfjernen  burd)lo» 
cbercenS&oben,  i|l  etma  i|  ©de  weif,  unb  8  Soll  hod). 
3n  baß  ©ieb  mirb  baß  $erfe|te  ©j  i  biß  iföueer» 
banb  boeb  gefebüttek  gerner  f)Ut  man  eine  ©rube  in 
Die  ©rbe  gemad;t,  unb  feibige  ood  ®afler  gefüllt,  — 
©eraohnlid)  finb  bie  ©egenben,  mo  ba£  ®tefetterj  t>or» 
fommt,  jiemlicb  majferreicb ,  unb  man  braucht  besgalb 
eine  fokbe@rube  nicht  tief  ju  mad)en,  um  baß  ®ajfec 
bamit  ju  erreid)en. 

lieber  bem  ®ajfer  liegt  ein  ©feg ,  auf  melcbem  bet 
SfBdfcber  (legen ,  unb  fo  baß  @teb  mit  bem  ©j  in  baß 
SBajfer  einlaffen  fann.  ©aß  ©ieb  breget  er  nun  hin 
unb  (^r,  unb  galt  e6  habet)  in  einer  ermaß  fdjiefen  Stieb» 
rung*  Jjjierburd)  rnitb  bemirft,  bag  mahvenb  bem 
•gin  =  unb  gerroden  ber  Sr jflücfe ,  unb  burd)  bie  93e= 
rnegung  beß  ®aflerß,  ber  bem  ©rj  anl>angenbe©anb, 
le^m  unb  bie  SKoorerbe  ftcb  baoon  trennen,  unb  bepm 
©mpotheben  beß  ©iebeß  t>on  bem  ®afier  burd)  bie  in 
bem  SSoben  beftnbücben  ioegev  mit  abgefügit  merbetu 
©iefe  'ärbeif  mirb  fo  lange  fortgefegt ,  biß  baß  ©rj  ge» 
hörig  rein  ijh  ©er  lehnt  unb  bie  SJloorerbe  gehen  im¬ 
mer  eher  baoon,  als  ber  ©anb.  2(uß  ber  ©rube  met* 
ben  oon  Seit  ju  Seit  t>ie  burebgefadenen  Unreinigkeiten 
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fjermrögejfodjm/  unb  weil  bei)  bem  ©afdjen  nod>  »iel 
flctne  ©$theild)en  mit  burt&gefaUen  finb,  fo  roirD  ba$ 
Jjcro«6gfjlod)ene  nod)  einmal  burd)  ein  enges  brautet* 
neö  ©ieb  orbentlid)  gefegt* 

d,  «£uttemtiötimfd)e  tJorarbeiten  mit  Öen  Elfenbeinen. 

Dbgleid)  ein  großer  $heil  ber  ©fenbeine  roh  »er- 
arbeitet  wirb,  fo  erforbern  bed)  einige  berfelben  Q3er* 
arbeiten,  burd)  welche  fie  Jum  23erfd)mel$en  gefd)icfter 
gemad)t  werben.  <£ö  finb:  bie2\öffung,  bas  üer» 
wittern  unb  bas  ?lu$laugcn. 

I.  3Die  Heftung  Oer  Eifenbeine. 

©ie  wirb  aus  me^rern  Tibftcbten  unternommen, 
unb  war  in  altern  ßeiten  nod)  läufiger  als  je|fy  nad)* 
bem  man  bte  ©d)ad}tofen  mehr  erlebet  bat,  im  ©e» 
braud).  §olgenbes  finb  inbejTen  &jc  g^((e  fn  t»c|d)en 
bie  ©fenbeine  wirflid)  einer  Stojhing  bebürfen. 

i»  ©entt  fie  »ermoge  ihrer  eigenen  55ebanbthei(e 
ober  »ermoge  ihrer  ©emengtjjeile  ju  feb  finb,  um 
ftd)  gehörig  pod)en  taffen,  wie  biefeS  ber  $all 
mit  bem  ÜHagnefei  enbein,  mit  bem  fUfelhalfigen 
35id)trotbeifenbetn  unb  anbern  t'b. 

2.  ©enn  man  einen  grifdjgang  ber  ©fenbeine  im 
hoben  Ofen  $u  befürchten  l^at ,  bas  §ei$t:  wenn 
fie  ju  wenig  ©auerboff  fuhren  unb  baher  gern  ju 
»iel  3rifd)ei]en  im  hohen  Ofen  erjeugen.  9vobung 
in  biefer  »£mftd)t  erforbert  j.  ©.  ber  Sttagnet- 
eifenbein. 

3.  ©enn  bte  ©fenbeine  mit  frembartigen  goffilien, 
beren  flud)ttge  Q3e|lanbtheile  auf  bas  auSjubrin» 
genbe  ÖxojKifen  einen  nadjtheiligen  ©npuf;  ha^en/ 
innig  gemengt  finb.  ©0  muffen  bie  mit  Tirfenif- 
?ies,  fd)war$er  Q3lenbe  unb  mit  ©d)wefelfieö  »er- 
mengten  ©attungen  ber  ©fenbeine  geroftec  wer» 
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ben,  «m  ben  ©djmefel,  ben  2frfemf  unb  jum 
$()ei(  ben  3mf  aus  ifynen  ju  enrfernen. 

4.  2Benn  ber  ©eljalf  an  QBaflfer  unb  Äohlenfaure 
in  ben  ©ifenßeinen  fe£r  betradjtfid)  i(t ,  unb  man 
$u  befürdjten  &at,  bep  bec  Berechtigung  biefer 
®eflanbt^üe  im  <Sd)melpfen  ben  geuersgrab 
ju  fejjr  jti  uerminbern.  Öiefes  ifi  bec  gall  mit 
<3pat{jeifenftein ,  bc v  in  ©ntö'bfen  mfcßmoljen 
werben  foü. 

5*  ^nbücf>  ift  e$  auch  feljr  fauerjfojfreichen  £ifenf}ei« 
neu  jutrdglid) /  wenn  fie  vov  Dem  ©djmeljen  mit 
föofylenUeie  be$ojn)birenb  gerejlet  werben. 

golgenbes  ßnb  nun  hie  t>erfd?iebenen  Hxten  bec 
SJojlung  *)  felbß. 

i*  2>ie  Rodung  in  fceyen  Raufen* 

©iefe  fann  mit  ©<heitljöl$,  mit  9Wftg>  mit  guten 
<8teinfol)len,  mie  gutem  5orf  ,  aber  auch  mif  benÄo^ 
len  biefer  Brennmaterialien  unternommen  werben.  ©a 
jebes  i>erfof)(te  Brennmaterial  fd)on  einen  großen  S(jeif 
feiner  ‘UBirbfamfeit  verloren  (jat,  fo  bin  ich  me(jc  fue 
hie  2{nwenbung  ro£er  Brennßoffe  jum  Siofien;  <)ucf) 
greift  hie  glamme  hie  ©ifenßeine  mejjc  an.  9iur  bep 
beöo^birenben  Stbfiungen  muffen  bie  9\6{I^aufcn  mit 
^obleufleie  bebecft  werben.  3U  &en  SWfipldgen  fud)£ 
man  einen  trocfenen  $la§  auf  bem  Jpüttenhofe,  in  bec 
9ia()e  beö  J£)oj)ofengebdubeö ,  aus.  ©oflte  bet*  ®runb 
fumpjig  fei;n  *  fo  muß  man  i£ri  pßaflern.  2)ie  Raufen 
muffen  uon  mittler  ©roße  uorgerid)tet  werben,  kleine 
Svoßbaufen  geben/  ba  bie  ©ifenjlcine  nicht  felbj}  bren* 
wen,  ju  wenig  £i|e,  unb  in  ju  großen  Jpaufen,  fd;mel* 
$en  bie  Sifenjteine  in  ber  Stiitie  leid)t  jufammen.  ttn* 
ter  ben  mittlernSioßbaufen  oerjlcjje  ich  btejenigen/  bere» 

*)  Weber  t>ie  ÜKSßung  ö&er^awpf  fe§e  man  t.  ©.274» 
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BafiS  24  bis  30  OJuabrdfellen  unb  beren  Jpolje  5  bis  6 
guß  betragt.  5ftan  fann  fie  oierfeitig  *  ober  runb  co* 
nifd> ,  ben  Kohlenmeilern  gleich,  anfegen.  3u?l'ß  fegt 
man  auf  ben  init  Äo^lenloj'c^e  beamteten  Boben,  etwa 
6  3^11  £od)  Eifenßeine  ber  großem  ©tücfe.  'Darauf 
fommt  eine  ©d)id)t  ©cbeithofj  ober  4  bis  5  3^1  f)od) 
irgenb  einer  Kc()le  ober  aud;  eine  ©d)icbf  nid)t  su  bicfer 
SXeie^oljbunbel.  2(uf  biefe  läge  fommen  wieber  6  3oU 
Eifenjlein,  unb  fo  faßte  man  bis  $u  6  Sagen,  beren 
oberjle  ber  klarere  Elfenbein  ifi,  fort.  ©oll  beSo,n;bi* 
renb  gerodet  werben ,  fo  laßt  man  bie  Jpaufen  unbe* 
betft;  imSegent^eü  bebecft  man  fie  einige  3o((  bicf  mit 
jpoljfofjlen-- ,  EoacfS-  ober  'iorffo^leriloföbe.  Die  ?(n« 
$ünDung  fann  auf  bre^erlety  ’ilrt  unternommen  werben; 
namiid):  in  ber  SÖiitte;  oon  oben  unb  an  ber  ©eite, 
^m  erftein  gaüe  entjünbet  man  fd)on  bet;m  Sauen 
bes  SKoßeS  bie  4fe$age  bes  Brennmaterials,  unb  ßürjt 
bie  nod)  übrigen  ©cßichfen  fd;nell  auf.  ©et)r  gut  er* 
folgt  bie  Entjünbung  oon  oben  nieber,  wenn  in  ber 
SIKitte  bes  9l6ft^aufenö  eine  ©d;icßt  Brennmaterial 
fenfred;t  nieber  geht/  weld;e  mit  allen  ^orijoncalcn  Sa* 
gen  in  Berbinbung  3n  biefem  gall  gießt  man 

oben  auf  ben  Jpaufen  eine  ©d;aufel  ooll  glü(jenber  Jpoh* 
ofenfcßlacfett  unb  fo  fenft  ftch  bas  geuer  regelmäßig  oon 
oben  nieber.  gür  bie  'Mnjüttbung  oon  unten  ftimmen 
bie  wtnigßen  Erfahrungen,  weil  ftd;  bas  geuer  nid;t 
gern  gleichförmig  ausbreitef.  Dergleichen  SXofl^aufen 
brennen  bet;  ruhigem  unb  jufraglidmt  ®efter  in  etwa 
5  lagen  aus.  Bet;  ©türmen  muß  man  an  ber  3Binb* 
feite  burd;  'Mufjlreuen  oon  ettoaS  flarcn  Eifenßein  ba$ 
geuer  ju  oerminbern  fließen,  fo  wie  bet;  feuchtem  Kef¬ 
fer  bem  geuer,  ba  wo  es  oerlofcßf,  nachgeholfen  wer¬ 
ben  muß.  Ht\  einigeti  Orten  bebicnt  man  ftd;  auch  bet; 
fehr  (lürmifcßer  ©ttterung  ber  ©cßirniwanbe  aus  h^ 
fernen  Brettern  jufammengcfcßlagen,  weld;e  man  an 
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ber  38etrerfeite  auffe(3f,  um  baburch  ben  $u  jlavfen 
lufrjug  $u  ocrbuten.  9Kan  fügt  aud)  mof)l  biefe  Sfofr* 
Raufen  mit  berben  © tiefen  (fifenfidn  ein,  ober  legt  fie 
an  bie  ©orrat()6f)aufen  an,  mobued)  biefe  Umgebungen 
fd?on  etroaß  gerodet  merben,  unb  nadlet  nid>C  fo  x>tef 
geuer  jur  mißlichen  SKoffung  beburfen.  Ifuf  ben  fchme* 
bi|'d>tn  <£ifenf)ulten  bedient  nian  fid)  einer  leichten  be* 
meglichen  ©ebachung,  um  bet)  eintretenbem  najfen.  ®et* 
fer  bte  9i6|le  bagegen  $u  fehlen,  unb  überhaupt  ijt 
ber  j?cfienaufmanb  fo  grog  nicht,  merm  man  $u  biefen 
Störungen  einen  feidjteu  ©d;uppen,  in  ber  £ftd§e  beß 
J^o^ofenß,  erbauet* 

2*  £>ie  Roftung  in  KoftfHttem 
©ie  wirb  entmeber  in  Diojhnaueen  ober  in  -föoflgru* 
ben  ünternommen.  Sie  ÄofJmauem  merben  als  ein 
ldng(id)eß  ©iereef ,  non  i§  biß  2  gug  £)itf'e  unb  4  biß 
5  8ug  Qtytf  aufgefu^rt*  5Die  lange  berfelben  rid>tet 
fid?  mit  nach  ber  lange  beß  $ur  Dtoßung  gebrdud)lid)en 
©cheitlmljeß.  3>ji  biefeß  j.©.  oon  2  i£üen  lange,  fo 
fonnen  bte  Sioftftdtte  9  Sllen  im  liebten/  unb  6  €ffen 
in  bie  ©reite  gemauert  merben*  ber  SHauer  legt 
man  ringß  herum  Zuglöcher  oon  4  biß  6  Soll  im  ©urd)* 
mejfer  an ,  meld)e  mit  Siegeljlucfen  nad)  ©elieben  ver* 
fdjlojfen  merben  formen,  bamit  man  nad)  ©efdjajfeu* 
^eit  ber  Umftanbe  baß.  $euer  oerjtdrfen  ober  oermin* 
bern  fann.  2fn  einer  ber  fdjmalen  ©eiten  bleibt  bie 
9?6{ltrtauer  fo  meit  offen,  bag  man  ©rennmaterial  unb 
€ifenftein  bequem  £tneinfd)affen  fann*  3|1  ber  ©oben 
nicht  fejl  ober  feud)t,  fo  muß  matt  i^n  pflaftern,  unb 
bamit  ber  3ug  bejfer  mirft,  lagt  man  bte  ©of)(e  ber 
9iojijldtfe  nach  hinten  du  ctn)a  1  8ug  anfleigen*  55ie 
#uffcbid)tung  beß  ©rennmaterialß  mit  bem  Sifeu» 
dein  erfolgt  in  biefen  Dvoftfldtten  eben  fo  mie  in  ben 
fm;en  Raufen*  *kan  braud)t  aber  etmaß  weniger 


38 


^Brennmaterial,  unb  f>at  bas  geuer  mepr  in  feiner  ©e* 
Walt.  Und)  £iec  tonnen'  tterfcfyiebene  ©rennßojfe  ge* 
brauet  werben. 

©ie  ÄdfJgruben,  welche  man  nur  in  Crocfnem 
fef  en  Säoben  anlegen  tann ,  gleichen  benen  in  mannen 
idnbern  gebrdud)lid)en  jvaltbrenngruben.  ©ie  werben 
an  jiarf  abfpdngenben  £ügeln  gegraben ,  unb  erraffen 
ben  iuftjugang  burd;  einen  mit  ©reinen  ausgefe§ten 
Äanal,  weldjer  non  auffen  bis  auf  ben  ©runb  ber 
©rube  geführt  wirb.  3n  biefen  ©ruben  wirb  bie  Jpi|e 
noch  befer  als  in  ben  Siojimauern  jufammen  gehalten; 
nur  ijt  bas  gullen  unb  'ÄuSrdumen  berfelben  etwas 
imbequemer. 

2lud)  bety  biefen  eKofungSborricbtungen  ifi  bas  £3e* 
beeten  mit  einem  leid)ten  ©djuppen  $u  empfehlen« 

3.  £>ic  Koftmig  in  Kofiofen. 

©ie  Siojlung  ber  Sifcnfeine  in  SJeoerberirbfen 
fommt  feiten  oer.  ©ie  wirb,  weil  ber  ©fenjlein  (^od)f 
feiten  in  fein  med)anifd;  $ert()etltcr  gorm  oorfommt, 
unb  weil  $u  wenig  auf  einmal  gerojlet  werben  faun, 
faß  gar  nid)t  angetroffen.  ©olke  inbefen  eine  fold)e 
SKojiung  unternommen  werben,  fo  bient  f^ier^u  ber  Die* 
berberivofen,  welcher  im  erflen  ^eil  ber  Jputtenfunbe 
Tab.  B.  abgebtlbet  ifh 

©ebrducblid)er  ftnb  bie  B4)art)trdft6fen,  welche 
ben  ^altbrennofen  gleidjfommen,  unb  weid)e  oor$ug* 
lieb  ba  $u  empfehlen  finb,  wo  es  barauf  anfommt  ben 
Sifenfiein  $u  burci)glü(}en  ofnie  ifjn  ju  ejrpbiren.  €c 
wirb  oon  ooaler  gorin  unb  in  ber  Jpef)e  oon  10  bis  15 
guß  angelegt,  aud>  mit  einem  10  bis  12  gujj  (jo^en 
fonifeben  ^urme  bergen.  2fm  23oben  biefes  Ofens 
werben  rings  herum  *8  Soll  (jo^e  unb  breite  3$än£e 
gemauert.  93on  biefen  Södnfen  aus  fe£t  mau  bie  ber* 
beflen  ©Cucfe  <£i[cnjmn  fo  auf,  ba£  fie  ein  ©ewolbe 
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bilben,  worauf  fobann  bie  f {einem  Sifenfieine  bis  jur 
©egenb  be$  Sljurmeö  aufgcfd)id;tet  werben.  ©urd> 
bie  aufgeroolbten  Sifenßeine  entfielt  ein  geuerbeerb, 
von  welchem  auß  bie  glömme  bes  @d)cif^o4es  ober 
SJeifigö  bie  Sifenßeine  burd;g!ü()et.  Sine  geurungvon 
1 2  biö  i8  ©tunben  reiche  jur  2(br6|iung  in  biefen  Defen 
{jim  ©dl  mön  mit  $ol)len  roßen,  fo  iß  baß  @e* 
wol6e  von  Sifenßein  als  ber  9foß  ju  befrad;ten,  unb 
nun  muß  ber  Dfenfd;ad)t  fd)id;fenweife  mit  jfoljlen  unb 
Sifenßein  befd)ictt  werben. 

SRod).  will  icb  hiev  eineß  (Eifcnfteinvoftofenß ,  ben 
f? r.  Ciemann  in  feiner  Sifen^uttenfunbe  befd;reibr, 
Srrodj>nung  t^un.  5)a  id;  betreiben  nicht  fclb^r  gefe¬ 
iert  ^abe ;  fo  bejie^e  id;  mid;  auf  je  ne  6  ®er£  @.515. 
tiefer  Ofen  iß  bafelbß  nid;t  fo  genau  befd;riebe»,  baß 
id;  von  bejfen  ©imenftonen  etwas  mitt^eilen  fonnte* 
S)aß  ausgezeichnete  besfelben  befiele  barin:  baß  bie  jn 
roßenben  Sifenßeine  mit  Äofylen  gefd)id;tet,  aufburd;» 
lodjerten  glatten  von  ©ußeifrn  liegen ,  unb  auf  ben¬ 
felben  geroßet  werben,  in  bem  burd;  bie  erwähnten 
Oeffnungen  in  bem  eifernen  £Rbftf>eerbe  bie  iufr  aus 
bem  untern  $f>eile  bes  Ofens  eintritt*  unb  bas  geuer 
unterhalt. 

©elcbe  nun  von  allen  biefen  verftf;iebenen  9ioßme» 
droben  vorjuglid;  ju  empfehlen  fet>n  bürfte,  lagt  fiefr 
barum  nict;t  genau  befunvmen,  weil  eß  fd;wer  halt* 
ben  eigentlid;en  äufwanb  an  Brennmaterial  unb  ben 
baburefy  bewirken  ©rab  beS  Stoßens  auf  ganz  ver¬ 
triebenen  ©erfen  zu  vergleid;en.  2>ie  meißen  ©erfe 
bleiben  bet;  hergebrachter  ©ewol)n[>eir.  Oft  begtiujiigC 
auch  bas  iocal  unb  baß  SHafeeial  eine  Svoßmetbobe 
vor  ber  anbern.  Jpoljarme  ©egenben  würben  z-  B. 
bie  febwebifebe  von  ©arney  befd>rtebene  9Retj)oöe,, 
Siafenßein  zu  roßen,  gar  nid;t  natha^inen.  5oofd;web* 
Tonnen  Sr|  erfordern  bafelbß  6  febmeb.  gnber  tcocfneS 
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©djeifßolj»  Q3ep  unö  bauet  mau  ben  öfcnfc^ac^t  et¬ 
was  fyofyer ,  unb  roßet  ben  Siafenßein  gar  nid)f.  S*üv 
ba$  Allgemeine  glaube  id>  bie  gemauerten  Stoßßatren 
mit  einem  ©djuppen  uberbauet  ate  bie  $wecfmaßigße 
SKoßanßaft  für  Sifenßeinc  empfehlen  5«  fonnen. 

5ftan  mag  nun  vollen  wie  man  will,  fo  (mb  foC* 
genbe  SWaßregelrt  $u  befolgen : 

a)  93kn  fudje  mit  ber  geringßcn  SRenge  Srennma* 
teriaf  burd)  ju  fommen* 

b)  3)ian  berücffid)tlge  bie  Tlbßdjt  beö  Roßenö;  foll 
fte  &erßüd)tigung  bea>irfen,  fo  gebe  man  bem 
Sifenßein  mogüdjße  95erbuttßungsßad)e;  foll  fte 
örpbafion  bewt’rfen,  fo  muß  bie  $uft  •gutrirt  er* 
galten ;  fbll  ba$  ©egentl)eil  erfolgen,  fo  Ijalfe  man 
bie  iuft  moglicbß  ab  1 . 

c)  ©te  (jifcnßeine  bürfen  nicf)t  jufammenfdjmifljm 
ober  ftnfern  in  ben  Stoßen,  fonß  ge^c  Der  3rDcc^ 
bes  Stoßens  üerloren. 

ä)  ©ic  müßen  gleidjformig  gerößet  werben* 
biefeö  aber  nid)t  gegeben,  fo  muß  ber  fdjledjt 
geroßefe  ©fein  auögejudjt,  unb  oon  Steuern  ge* 
roßet  werben. 

e)  3D»e  Neuerung  muß  anfänglich  gelinbe  gegeben, 

unb  gegen  bas  (£nbe  ber  Sioßung  nad)  unb  nad) 
verßarft  werben.  ^ 

f)  £)ie  großeßen  ©tücfe  oon  Sifcnßein  werben  un¬ 
ten  in  bie  Stoße,  bie  Heineren  oben  aufgefd;üttet. 

II.  SDas  Yerttmtmt  ber  Ürifenßeine. 

©iefer  $>roceß  iß  für  einige  ©attungen  oon  (Eifen* 
ßeinen  nicßt  o£ne  9}u£en.  ©ie  werben  namlid)  burd) 
jahrelanges  liegen  an  ber  fuft  f^eilS  ßarfer  oppbirt  als 
fte  es  im  nafürlidjen  Sußanbe  ftnb;  t&eilö  verlieren  fie 
einen  S^eil  ißreS  ÄrplMifationSwafierS,  unb  511m 
$:f)eü  werben  and)  burd)  bas  fallenbe  Stegenwafter  feine 
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crbtgon  ‘Ifyciie  cbfyefpütt  unb  etwaß  fcftwefeffaureß  (Et* 
fen  aufgelofet.  3iur  feine  odjerige  (Eifenfteine,  Don 
Denen  burd)  $(a|regen  viel  vonitjvem  eigenen  ©dealte 
fortgefd)wennn£  werben  fann  >  muß  man  nid;t  e^ne 
03ebacbung  aufbewabren,  ober  inan  muß  roenigfrcnß 
in  ber  Silage  ber  (8orrat$ß$aufcn  ©impfe  anbringen, 
um  baß  fortgefd)lemmte  n>ieber  ju  fammeln.  Oülen 
fe)ien  herben  ©fenfteinen  fchabet  Daß  liegen  in  freier 
hift  nicht,  unb  einigen,  me  j.  ©.  bem  ©partjeifen» 
ßcin,  bem  fieß^altigen  SSRagneteifenjldn  ijt  es,  wie 
gejagt,  nü(Mid).  3ji  mau  auf  einem  ©fcnwerfe  Den 
Der  -  3lu|lid)feif  ber  oppbirenben  SGerwitterung  über« 
jeugt,  fo  fötm  biefelbe  baburd)  beforbert  werben,  baß 
man  Die  ©fenjleine  in  langlidjt  ppramibalifdjen  jpau* 
fen  in  ber  lange  een  Dften  nad)  OBejten  aufjiurjt  unb 
mifteljl  bmeingdegfer  ^olj^rner  an  ben  ©eiten  me^r* 
ma(ß  burd)led)mer  Sw^ren  (f.  Sb*1*  ©*3O40  bet 
lufc  mehr  S^gang  t>crfc^affe. 

III.  JDa»  2Juß!Äug?n  Oer  (£ifenßdne  tiad>  ber  Kcftung. 

9Kan  hat  baßfetbe  auf  nerfchiebenen  ©fenwcrfen, 
wie  $.  03.  auf  ber  ©abrieienljutfe  in  03of)men,  bet) 
fd)wefelfteßhaldgen  ©fenfteinen  northetlbaft  gefunben. 
^«d)  muß  eß  bep  f upf^rf icö^alrigen ,  blenbigen  unb 
arfenifalifchen  ©$en  nicht  of>ne  2ftu£en  fepn.  OBerben 
namiid)  biefe  Sr  je  gerojlet,  fo  serßuchtigef  fid)  aller* 
bingß  ein  *bre6  ©chwefelß,  Sinfß  unb  2(rfentfß. 
(Eß  wirb  aber  aud)  fdjmefdfaureß  €ifen,  fdjwefdfau* 
reß  Ä’upfer,  fchwefdjdurer  £int  unb  arfemffaureß  ©* 
fen  erzeugt.  S)iefe  rebuäeen  ßd)  nun  im  Jjohofen 
wieber,  unb  uerunreinigen  baß  Siebeifen.  S)urd>  baß 
Ofußlaugen  aber  werben  biefe  auß6ßitd>en  SHetafKatye 
fortgefchafft,  unb  jener  9tad)thdi  wirb  »er^uct>er ; 
außerbem  werben  aud)  nod>  nebenher  feine  erbige 
mit  abgefd;ieben.  ©oft  biefe  SJorarbeit  unter- 


nemmen  werben  ,  fo  bringt  man  bie  geropeten  (Eifen* 
peine  nod)  warm  aus  ben  Sioppatfen  in  f)6ljerne  jur 
Hälft?  mit  ©affer  gefüllte  über  ber  £rbe  befmblidje 
Sattgefdpen  ober  iSofttge,  Inge  bas  ffiafjer  24  ©tun» 
ben  baruber  pej>en>  unb  laßt  buefelbe  ölsbann  burd* 
einen  am  ©oben  bejtnblidjen  Jj)a()n  ablaufen.  ^Darauf 
muffen,  bie  (Jifenpeine  crft  micber  lufttrocken  werben, 
el)e  man  fte  oerfdjmeljen  fann. 

e.  ?Dae  X)etfd)niel5ett  ber  lEifenfleine. 

35iefeS  iff  aderbings  bie  Hauptarbeit  auf  ben  Sri* 
fenfjuttenmerfen,  meld)e  ben  3  me  cf  (>af,  bas  oppbirte 
(Eifen  aus  ben  Sifenpeinen  mit  bec  möglichen  Öefo« 
nomie  burd)  ben  c^miifdjcn  ©eseppbationsprocef}  mit» 
telfi  bei*  jtoble,  meljr  ober  weniger  metaflifirt  (im  er» 
ftern  Jaü  als  grtfd)»  im  jwepten  als  9vof>eifen)  aus,«» 
bringen.  3n  ben  altern  Seifen  mürben  nur  leid)t  pfif¬ 
fige  Sifenffeine  burd)  bas  fogenannte  üuppenfcuer 
0ute  gemad}t.  Sftan  gab  biefem  Suppenfeuer  mef)r 
$iefe,  unb  umgab  fie  nod)  mit  einer  deinen  9Kauer. 
©0  bilbeten  ftd)  bie  erpen  ©d)ad}tofen.  9JJan  fanb 
in  biefen  bas  Umfd)mdjen  oort^eüljaft  unb  gab  ben 
deinen  ©d)ad)ten  immer  mef)r  H6f)e.  £>iefe  ctpern 
Oefen  gaben  immer  nur  3rifd)eifen.  ©et;  ber  fort» 
fd)reitenben  (Erhöhung  ber  ©d)acf)te  enblid)  traf  bie€‘r* 
^eugung  beS  3voI)dfenS  ein,  unb  fo  entpanben  bie  je£t* 
gen  <ool>6fen  $uv  äJr$eugtmg  fcee  J^obetfens. 
©ep  bem  Agricola  pnbet  man  nod)  feine  Hoffen, 
fonbern  nur  mehlige  unb  deine  (Eifenofen  bcfdjrieben. 
2Be(d)e  Jortjcbritte  oon  bem  wod)entlid)en  Ausbringen 
einiger  3c  Zentner  5rifd)eifen  bis  ju  bem  Ausbringen 
oon  1200  (Eenfner  3io£eifen  tn  ben  großen  fibirifcf>ert 
Hoffen  in  einer  €£Becf>e  ?  3Jof^ioetibig  mürbe  enbiicb 
in  neuern  Seiten  berHö&ofen  baburd),  bap  es  an  feidjt* 
pfiffigem  gijenfteinen  mangelte*  2Kan  wollte  bie  pren» 
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gen  e&enfalls  Bernden ,  uni)  tiefe!  formte  nur  burd> 
baS  lebhaftere  geucr  beö  JjjofjofenS  gefeiten.  SJian 
tüeiß  /  bap  aber  auch  biefe  Öcfen  nid;e  gfeidj  Anfangs 
Die  jeftge  Jjohe  hatten.  SKan  bauere  pe  io  bis  13 
§up  hocö*  3n  ®RSfonb  tarnen  wegen  bes  ©ebräud;es 
ber@oadS  jtierfl  bie  über  20  gug *f)o£en  .0 o^ofen  auf, 
weil  Die  €oadS/  wie  fc&on  im  erpen  ^(iriie  biefes  2Ber* 
feS  gefagt  worben  ip,  einen  parfem  hifi^ug  erforbmn 
3e|f  werben  biefe  in  ©ngfanb  40  gup  ^oc£>  getaner, 
uni)  bie  mit  ^oljPonlen  ju  betrdbenDen  Jpobofen  er §aU 
ten  am  gcwopnüdifmi  eine  Jjwlje  von  28  bis  30  gup* 
Unter  bie  Tfuönahmcn  gehören  bie  fibtrifdjen  Jpofwfen, 
bon  35  bis  43  gup  Qty?,  welche  12  bis  13  §u£  im 
S>urd)mej[er  haben,  mit  6  .Splinbergeblafen  nerfeben 
fmb,  unb  2  bis  3000  Sentner  ,%>be!f?n  wo:f)entIid) 
ausbringen.  UebrigenS  wirb  ber  ©ifent)uftenmann 
nie  ben  ©ang  beS  €ifenl)o(jofeuS  nach  bem  Stuanfo 
beS  SlohdfenS,  *n  ^nec  ©od)e,  fonbern  befonbers 
nad)  ben:  ^'ohlenaufwanbe  unb  ber  ©iite  bes  .% Rei¬ 
fens,  fo  wie  nad)  ber  reinen  ^usfdjmeljung  ber 
©chlad'e  beurt|eilen, 

A,  £>aa  ^obofeitfdmieljem 
1.  2>ie  £8mnd;tung  be*  ^o^ofen»  felbfl  *). 

lieber  Jpopofen  bepefp  in  Jpinpdp  feiner  gorm  aus 
brep  £aupfc(jeilen/  bem  ©cl^adpt,  ber  Äafi,  unb 
bem  (Befielie;  in  ^infic^t  ber  ©cbmeljarbeit  aber 
aus  vier  Slaumen,  nanvlid)  bem  ^iufgebungsraume 
(@iebt) ;  bem  Hofftmgeraunie  (oon  ber  ©idp  bis 
$um3u'p)>  bem  Qe^nieljungsraume  (oon  bemSiop 

*)  gur  <£rgan&ung  beS  hier  ^cr^ufragen^en  felje  man 
tten  erflen  biefeö  SBerfeö  e>.  333,  340,  350  nad;, 
fo  tt>ie  ich  and)  bie  SÖtßterie  «bec  fcad  ©eblöfe  ouö 
jenem  Zfyeilt  aie  betanut  hier  ocrauSfefce. 
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biß  unter  Me  Sorm),  unb  bem  Sammlunggraume 
(JjDeerb,  QSor^eerb).  .&ier  folien  befonberß  bie  erfrern 
befrad)fet  werben.  $5ct)  brr  Sporte  beß  £ol)ofenprü- 
cefles  werbe  t d)  nocb^er  bie  leftern  berücfgcgtigen. 
©er  Jpo^ofenfcbadK/  weiter  rf)eilß  eine  piered'ige,  jegt 
ober  gr6gteml)eilß  eine  runbe  conifcf>e  §orm  bar,  wirb 
außgiegeljlemen  unb  gutem  ief)m  aufgefufprt.  Qrr  lauft, 
je  nad)bem  feine  ©egalt  ift,  conifd)  ober  ppramibal  gu. 
©en  obern  ^^eil  btefeß  ©cgadjteß  nennt  man  bie 
< Bicfyt  ~).  Öftan  fann  fid)  biefe  einige  teilen  in  ben 
Ofen  nicberge^enb  benfen.  ©ie  erjlern  gwet;  ©rittf^eil 
beß  3^9fifd?a(bteß  erweitern  ftd>  aüma^id) ;  baß  le£te 
©rituell  aber  mel)r,  fo  bag  btefer  mit  ber  bar* 
auf  folgenben  gd)  wieber  perengenben  J\aji  einen 
©aud)  in  bem  Dfen  bilben.  ©ie  SKafl  gar,  wenn  ber 
Jpol)ofen  30  gtfg  i)od)  unb  bet)  ber  ©id)t  3  gug  weit 
ig:,  etwa  7  gug  ©eite.  ©ie  wirb  wie  ber  übrige 
$l)eü  beß  Dfcnß  auß  gut  gebrannten  Siegeljleinen  er¬ 
bauet.  ©ie  perengt  fid)  nie§r  unb  in  fürgern  ©ijlan* 
gen  nach  bem  ©egeüe  gu,  wie  ber  ^3aud)  über  ber 
Siajl.  ©iefeß  war  befonberß  garf  bet)  ben  altern  Jpef)* 
ofen  ber  jafl.  3R  neuern  giebt  man  ber  9iag  mel)r 
gaß,  weil  fon|f  ein  ‘if^eil  ro[>er  (Jifenfreine  in  ben 
® infein  berSlag  liegen  bleibt,  ©ie  gefagt,  Perlauft 
fid)  bie  9iajf  genau  biß  an  baß  ©efiell,  wcldjeß  ben 
untern  ?l)eil  beß  $ol)of?nß  einnimmt,  ©a  f;ier  beß 
geuerß  gatfge  ©irfung  iff,  fo  mug  man  auf  bie  rich¬ 
tige  g*orm  beofelben  unb  auf  feuerfejlen  23au  gang  be¬ 
fonberß  9Mcfftd)t  nehmen ;  benn  fobalb  baß  ©egell  un» 
tauglid)  wirb,  mug  aud)  gum  2fueb!af?n  beß  öfeitß 
gefd;ritten  werben.  ®eld)e  natürliche  ©teinarten  unb 
welche  fünglid)e  Qftagen  gum  ©efrell  anwenDbar  fmb, 
gnbet  ber  iefer  im  praparatipen  ‘tjKil  biefeß  ©etfeß. 

<*)  ©td)t  ober  ©ift  oon  2(ufgeben. 

**)  Q3on  Diaften,  2lugiegen  Der  (Eifengeitn  mit)  ßofctenfäule. 


©aS  ©eftefl  im  Jpofjöfen  ijt  nun  nodj  mit  einer  Siegel* 
mauer  umgaben,  welche  mit  ben  übrigen  feilen  bes 
^c^ofengemauerö  fo  in  SBerbinbung  ,  bag/  wenn 
nad)  einem  Tlusblofen  bes  Ofens  bas  ©ejldle  nun  ein¬ 
gefeit  ober  reparirt  werben  foll,  biefe  ^ftauer  ben  Jpo|- 
ofen  trogt  unb  bas  ©ejhlle  fd)ü|t.  ©er  Siaum  jwi- 
fd)en  biefer  ougern  9J?auer  unb  bem@ejMe,  ber  einige 
Soll  Qöeite  (>ajt,  wirb  mit  troefener  Äo|(en(6fcf)e  aus- 
gejiampft«  ©ec  inwenbige  Siaum  bes  ©ejldles  ifi 
»ieredtg  unb  lauft  nad)  unten  ju  etwas  jufammen/  fo 
bag  er  bie  §orm  einer  ftarl?  abgejlumpften  9)pramibe 
fjat.  Sftad)  ber  SSerberfeite  bes  Ofens  ju  bleibt  bie 
öejfnung  jum  Tlbjied;en  beS  9\o|etfens  in  bem  ®e- 
gdle.  ©ie  ©eite,  wo  ber  ©fid)  erfolgt/  l)eigt  bie 
i^eevbfiite,  unb  bie  gegenüberjlebenbe  bie  ÄucFfette» 
©ie  ©eite,  wo  bie  #orm  liegt,  nennt  man  bie  Jornt- 
feite  unb  bie  gegenüber  bie  Vümfcfette* 

©iefes  ganje  ©egell  wirb  aus  oerfdjiebenen  ®e* 
fWlfteingüden  $ufammengefej|t.  ©ie  |aben  tl)re  be- 
jlimmte  ga|l  unb  gorm.  Tluf  ber  Äuofertafel  jeigen 
bie  Umriffe  folgenbe  ©tücfen  beS  ©eftelles  an: 

a)  ber  /Q$obenfi;em ; 

b)  ber  Siud’enjlein ; 

c)  bas  untere,  mittlere  unb  obere $ormjlu<f; 

d)  bas  untere,  mittlere  unb  obere  ÜSinbjiucf; 

e)  bie  33adfenjKi<fe; 

f)  bie  bepben  ©impelßucfe ; 

g)  bas  <3öall|]u<f ; 

h)  bas  ©tiddoefj* 

Tille  biefe  ©teine  muffen  ba,  wo  fte  jufammenge« 
fögt  werben ,  möglich)!  eben  unb  glatt  bearbeitet  fepn/ 
bamit  fte  febarf  auf  einattber  paffen/  aud)  barf  man 
fte  nicht  feud)t  oermauern,  wenn  fte  ntd)t  bet)  bem  er- 
flen  Tluswarmen  3u)fe  bekommen  follen.  SDlan  lagt 
bie  ©ejMfieme  fo  bredjen  unb  Juristen,  bag  i^re, 
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wenn  gleich  fef>r  ,  fd)iefrige  Sertur  ge* 

gen  bie  ©eite  bes  Ofens  gerietet  n>lrt> ,  fonjl  würbe 
ftd)  ber  @tein  bei)  ber  ©rl)i|ung  Ieid>t  öbblatter». 
©anbjrein,  nJfldjer  ©[immer,  @d)wefelfie$  oberstem* 
foijlenabern  fü|rt,  mujj  ganj  oermieben  werben,  wel» 
d;e  ©ubfranjen  entweber  Zerreißen  ober  ©djnieljen  bes 
©ejWljleinö  nach  fid)  jiefjen. 

£)dß  ber  ©eßeftraum  fid>  nad)  unten  $u  oerengf, 
iß  bereits  oben  gcfagt  worben»  2(n  einigen  Orten 
giebt  man  bem  ‘Bobenßetn  einige  3oll  rudwdrfS ,  an 
anbern  Orten  einige  goll  oormdrts  gart.  $)ucd)  bas 
erftc  feil,  ba  immer  ein  Heiner  $(jd(  Siojjeifen  nach 
bem  2(bßed)eir  jurüd bjeibt,  ber  25obenßein  oor  bem 
2lnfe|eu  ber  @d;lade  gefehlt  werben,  $}urd)  bas 
legte  bewirft  man  einen  fd)neHern  2ibßuß  ber  ©d)melj* 
maffe.  'Set)  ßrengßüißger  s<öefd)idung  mad)t  man  bas 
©efMIe  enger,  bei;  leid)tßüßtger  Q3efd)idung  weiter. 

3)ie  altern  jpof)6fen  Ratten  nur  ein  ©efreü  oon  2  ©Uen 
dpol)e  00m  SSobenßeine  bis  £u  ber  Stajh  2>a  aber  bie 
§orm  i() re  beßimmte  Jp6()e  »on  14  gell  £at,  fo  wirb 
bei)  31t  niebrigem  ©eßeüe  basfelbe  leid)t  auf  Der  $orm*  0 
feite  3U  weif;  iß  cS  aber  §o()er,  fo  gefdßcßf  biefes  nid)t 
fo  leid)t,  unb  es  fd)abet  nid)tö,  wenn  bie  ©den  ber 
3{aß,  wie  gewojjnlid),  mit  fortge^en.  9San  giebt  ba*  1 
fjer  bem  ©eßefle  jegt  gegen  5  guß  .gope,  unb  batü- 
*  ber,  wenn  es  anbere  Umßdnbe  3.  23.  jtoei)  über  cinan* 
ber  liegenbe  germen  er(jeifd)en.  5Die  Umgebungen 
be$  SJorljeerbes  finb  mit  ©ifen  befdßagen,  bamic  bie 
©den  unb  bauten  besfelben  burd)  baS  ©ejdjje  ber  ^(r* 
beiter  nid)t  b^fd^abigt  werben  fann. 

7£uf  ber  .geerbfeite,  fo  wie  auf  ber  Sonnfeite,  wo 
man  bis  511m  ©eßelle  muß  gelangen  fonnen,  werben 
biefe  SKaume  burd)  ©ewolbe,  ttämlid)  bas  ^ecrb*  unb 
Tonnengewölbe,  weld)e  ben  obern  Äernfd)ad)t 
tragen,  gcbilbec.  3n  ber  ©egenb  ber  SKaß,  ift  nod) 
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rings  um  ben  Ofen  jur  beffern  Unterfiü(3ung  ein  jfranj 
Don  ©upeifen  (bie  Fracht)  gelegt.  ©iefes  ifi  nun 
ba6  üorjuglid){ie  über  bie  innere  ©efchaffenheit  bes 
ÖfenS.  ©en  äußern  5^ei(  beS  Jjpofjofens  nennt  man 
ben  Jtaul?|ci)a4)t,  welchen  Dlamen  er  non  ben  rau* 
£en  unbehauenen  ©rud)fteincn,  aus  melchen  er  gebauet 
mirb,  erhalten  h^*  Sr  bient  jur  Haltung  unb  $ura 
©d)u|e  bes  Äernfd;ad)teS*  ©er  ©runb  biefes  ©d)ad)* 
teö  fommt  bis  auf  ben  gemeinfchaft(id)en  Dfengrunb, 
unb  fdjliept  biefen  bis  $u  ber  erforberlidjen  Jpohe  an 
bas  ÄaubgeiTiauef  an*  ©er  9iauf)fcbad}£  befommt 
eine  ©tdrfe  non  2  bis  3  gup.  Q3on  ber  Jpüttenfohle 
aus  finb  9Jauhs<?mauer  unb  9iauhfd;ad;t  nermauert* 
Jobber  h^uf  aber  trennen  fie  pd;,  unb  laffen  einen 
3mtfd)enraum  sort  1  gup,  in  meld)em  bie  guge  jur 
5roi’enha(tiing  beS  ÖfenS  fo  angelegt  merben,  bap  in 
jeber  Ecfe  ein  Heiner  Äanal  jmifchen  ben  bet;ben  ®e* 
mauern  heraufgeführt  mirb*  9ftit  biefen  flehen  miebec 
fpiralformig  um  ben  Öfen  auffleigenbe  TlbjugSrohren 
in  ©erbinbung*  ©ie  merben  alle  and- Siegeln  aufge* 
mauert ,  unb  ber  übrige  9vaum  $mifd)en  bem  9vauhge* 
mduer  ünb  bem  9iauhfchacht  mirb  rttit  einem  fchled;ten 
SBdrmeleiter,  als  Jfohlenldfche,  ©anb,  ^fecbebunger 
unb  ©cbiacfen  ausgeftampft*  ©iefeS  heipt  bie  $iiU 
lung.  3wifd)en  bem  Äernfd)ad)f  unb  bem  9tauh* 
fcbad)t  mirb  ebenfalls  eine  gülluug  angebracht*  ©ec' 
9iauhfcf)ad)t  farm  nierfeitig  fepn,  unb  bem  ungead)fet 
fann  ein  runber  jfernfchacbt  etngefe^r  merben*  ©efier 
tfi  es,  menn  bepbe?he|le  eo»form  gebauef  ftnb.  ©aS 
Siauhgemduec  beS  JpohofenS  mup  gut  neranfert  mer* 
ben.  ©ie  fpeciellere  Einrichtung  ber  Jpohöfen  ergiebt 
fich  aus  bepliegenben  Jfupfertafeln. 

3Bie  nun  bas  3ujWlen  bes  J£h>hofen$,  fo  mohl 
mit  ©ejMjteinen,  als  auch  mit  einer  fün|llid)en  ©e* 
ftellmafle  unternommen  mirb,  feh*  ber  iefer  im  ijfen 
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^jjeüe  biefeS  2öerfs  ©.342  u.  f.  nad).  3^  Srgan* 
jung  bes  Dort  Q3orgetragenen  ereile  idj  ()ier  nodj  nad) 
Jprn.  JCiemanns  Angabe  t>ite  2(bnmcfyungen  Der  ®e* 
fMlraume  nad)  befoubern  S3efd)tdungen  mit» 

a.  SufleUung  bey  einer  Eiefell)Ältigen  «öefd)icEi»ng. 

$un  3^- 

Dom  öobenjlctn  bis  an  bie  iXu(l  4  8 

—  biö  in  bie  gorm  —  —  1  3 

"  Obere  ® eite  vom  ^ümpef»  jurn  9utcfenjlücf  2  8 

—  —  Dom  gorm*  bis  jum  9Btnbjtucf  2 

Untere  ®eite  DomSuid'llücf  bis  j.  ®attftein  4  8 

—  —  Dom  gorm *  bis  ÖBiubjlucf  1  6 

©feigen  ber  Stdjl  —  —  ~  8 

—  ber  gorm  —  —  10  ©rab* 

b.  Sufiettung  bey  einer  tonhaltigen  £efd)ic£uHg. 

Jpi^e  Dom  33obenftein  bis  jur  9iajl  —  4 

—  —  —  bis  in  bie  gorm  1 

Obere® eite  Don  ber  2{rbeit$*  bis  j.  Smcffeite  2  2 

—  — - -  gorm:  bis  ®inbfeire  1  10 

Unten  lang  bis  Dor  bas  2Bafljiücf  4  6 

—  weit  Don  ber  gorm  *  bis  ®inb|eite  1  4 

©teigen  ber  9vafl  —  —  -  io 

—  ber  gönn  —  —  8  ©rab* 

c.  Aufteilung  bey  einer  falfartigen  Eefdndfung. 

8u§.  3cff. 

Jpofje  Dom  S5obenftein  jur  SKafl  4  3 

—  —  —  big  jn  bie  gorrn  1  2 

Obere  ®eite  Don  ber  ,2(rbeifS=  jur  SKüdfeife  2  4 

—  —  —  —  gorm*  bis  ®inbjeite  i  10 

Untere  lange  bis  Dor  ben  ®allftein  3  1 1 

—  ®eite  Don  ber  gorm*  jur  ®inbfeite  1  3 

©teigen  ber  9laft  —  —  -  6 

—  ber  gonft  v  —  —  4|  ©rab. 


d.  SupeUnng  bey  einer  25ef<£icEung  mit  tttngnet? 
eifenfieitu 

3off. 

Q3om  ©obenpein  6 is  $ur  9iap  —  5 

—  —  bis  in  Die  gorm  1  6 

Oben  von  ber  3{rbeifS*  bis  Slucf  feite  weit  2  g 

—  —  —  gorm-  bis  ©inbfeite  2  2 

Unten  lang  —  —  —  5  4 

—  breit  t>oti  ber  gorm*  bis  ©inbfeite  1  7 

©teigen  ber  9iafi  — ^  —  -  3 

—  bei*  gorm  —  —  6  ©rab*  - 

e.  Stellung  bey  einer  flrengflufpgen  23efd;i<fung 
überhaupt# 


J£)6(je  »om  ©obenjlein  jur  Siap 

3u§. 

4 

goir. 

8 

—  —  —  $ur  gorm 

1 

3 

Obere  ©eite  oon  berHrbeitS*  bis  Suicf feite 

2 

4 

—  —  —  —  gorm»  bis  ©inbfeife 

2 

3 

Unten  fang  —  — 

4 

6 

—  breit  oon  ber  gorm *  bis  ©inbfeite 

i 

4 

©teigen  ber  9vap  —  — 

- 

6 

—  ber  gorm  —  — • 

6  ©rab* 

f)  SupeUung  bey  einer  leid?tflüfpgen  Jbefcfcidung 

überbauet. 

gott. 

93om  ©obenpein  bis  $ur  Kap/  §odj 

4 

—  — - gorm,  —  . 

I 

2 

Öbenoon  ber  Krbeits»  bis  Svücf feite,  weit 

2 

■  — 

—  —  —  g0rm »  bis  ©ittbfeire,  — 

I 

9 

Unten  lang  bis  oor  ben  ©allpein 

4 

4 

—  breit  oon  ber  gorm  jur  ©inbfeite 

X 

2 

©teigen  ber  9kp 

6 

—  —  gorm  6  ©rob* 

Sie  ©epelle  a,  c,  d,  e,  f  finb  für  runbe  Jjjo^ofen 
*>on  2&  bis  30  gup  ijofje  unb  7  bis  3  gup  ©eite,  baS 
ix.  $mv.  $an>*  © 


©eflell  c  aU r  ifl  meljr  für  einen  pierecfigett  ©d)aeht 
berechnt* 

9?dd)  ber  Betrachtung  be&Jpoljofens  gehen  mir  nun 
$ur  Jjjohofenarbeit  fe|b|f  übetv  erfolgt  ^uerfl ; 

i.  2Da»  Sfuemdrtuen  fcea  ^o^ofene. 

©obalb  bas  ©ejM  neu  oorgerichtet,  unb  ber  Öfen 
überhaupt  mo  c£  not^ig  mar reparirt  ijt,  fo  mirbber- 
felb'e  burd)  ein  geltribeö  "gelier  dbgemdrmt,  bamif  bie 
gcudjugfeit  aus  bem  ©ejtell  langjam  m’buntfe,  unb 
bie  '2(uSbehnung  ber  ©reinma||e  allma^fig  erfolge. 
SRan  fie^t  leicht  ein,  ba£  bep  p!6|lid;er  geurimg  ldd)t 
bdö  Serfprengcn  bes  ©ejlelles  erfolgen  formte.  ©iefeS 
Abmdrmen  mirb  auf  wrfdjtebene  2(rten  mit  allerlei) 
Brennmaterial  unternommen.  golgenbe  $a‘thbbe 
fdjeint  eine  ber  porjuglidjern  §u  fepn.  ßuerft  macht 
man  ein  ifpfjlenfeuer  auf  ber  JpuCfctifo^le  in  ber  Sftäfje 
ber  Bormanb.  ®al^renb  ber  geit  mirb  bi'c^ff  ror  ben 
Kumpel  eine  aus  eifernen  Blattern  $ufammengefe|te 
9t bl) re  gebracht.  ^  ©iefV  9v6yre  iff  ocrne,  mo  man 
feilen  null,  3  gug  meit  unb  jmep  gu£  hinten 
aber  nur  i\  gujj  roeit  unb  8  gell  hocb*  ©ill  man 
mit  Jpolj  abmdrmen,  fo  giebt  man  ber  9y6hre  einen 
©ecfel  non  7  gü$  Singe'  imb  iuir  $mep  ©et'ftnwät» 
ter.  ©er  Boben  ift  fo  oiel  turnet*  als  ber  offene  9taum 
jmtfehen  bem  $üropel  unb  ©allfKid  betragt.  3$ bte 
Bormanb  $iemlid)  troden  fo  fc^tcbt  man  bie  Sohlen 
nad)  nnb  nad)  in  bie  jjei(3ung£r6hre  ein  unb  unterhalt 
nun  fo  ein  mäßiges?  geuer.  Jpolj,  5orf ,  (larfeS  Siet* 
fig,  ©teinfol)ien  fonnen  ebenfalls  $um  Abmdrmen  ge-, 
braudjt  merben.  ©ic  ©auer  biefer  Vorarbeit  ifi  nicht 
fo  genau  511  befiimmen.  ©ie  rid)fet  ftd)  nach  ber  SKajfe 
bcs  ©efieflS  unb  fann  gegen  8  auch  gegen  14  ?age 
bauern.  3e  bn)utfamer  unb  mit  je  meniger  Brenn¬ 
material  man  abmdrmen  faun,  um  fo  helfet-  ift  e$. 


3*  £>ie  Süüwng  bea  (Dfetts, 

©er  abgewdrmte  J?o()ofen  wirb  nun  gefußt,  b.  fj. 
ber  Dfeti  wirb-  nad;  unb  nad;  mit  ivo^len ,  bi'e  man 
o^ne  oor  bec  Jpanb  bas  ©ebldfe  angeijen  ju  faj]en,  oon 
oben  nieber  cntjünbet,  ooßgeflür^t.  3öiß  man  rec^C 
fcejjtiffäm  gehen,  fo  muffen  gorm  unb  Kumpel  anfdng« 
lid;  oerfd)(o|fen  Weiben,  unb  erjt  geöffnet  werben,  wenn 
rnan  bas  ©ebldfe  jür  Verarbeitung  bee  erjlm  leicht 
jWfftgen  Vefc^icfung  atdapc. 

©ie  gußurig  barf  man  nicht  ju  fcftneff  unternehmen, 
fonbern  man  giebt  aßemal  aisbann  erfi  wieber  oom  frt* 
fcben  Äoi)len  nad;,  wenn  man  bie  obern  brennen  fiei)t+ 
Suiie  man  ben  Öfen  ju  fdmefl,  fo  entjünbef  ftd;  ofe 
titif  ©jrpfofwn  bas  ftd)  büöenbe  ©ajferjloffgaS,  weichet 
butd)  bie  &itfe$ung  beS  wod)anbenen  SSaffers  burcb  öte 
gluheubeiv  jfohlen  gebdbet  wirb. 

9cad;bem  ber  Ofen  mit  5?o(jfen  ungefaßt  ijf,  fe|t 
man  einen  fe^r  leidsten  ©af3,  einer  fei) r  k i cp t ft u jpg e n 
23efd;i<fuug  (am  beften  mad;t  man  bie  erfte  aus  Jjam* 
merfd)lag,  £od)falj  unb  einigen  erbigen  $ufd)Idgen)> 
^ietbur^erhalf  bas  ©ejMe  gewijfermafjen  eme  ©tafur, 
unb  wirb  oor  bem  gefd>u|t.  ©iefe  ‘23e« 

fcbtcfung  fann  man  and)  wo[)l  fdjou  aufgeben,  wenn 
ber  Öfen  ju  §  ungefüllt  ifi,  unb  bet;  ber  ooßigen  gut* 
lurtg  bebienet  man  fid;  aisbann  erjl  ber  2ten0id;t,  wo 
man  eine  S3efd;ichtng  oon  I^icbtftuffi’gen  Sifenfieineri, 
unb  Dielen  fUjj^beforDernDpn  3ufd)lag  nehmen  fann* 
2in  einigen  Orten  fußt  man  aud)  ben  Öfen  gldcf;  bis 
o6en  mit  Sohlen  unb  $obcfenfd;Ia<fen,  um  bas  ScjjmeU 
$en  in  bem©ang  ju  bringen,  ©arauf  fahrt  man  im* 
merfort,  mit  ber  größten  Vorftci;t  bet;  bctt  nad;fol* 
genben  ©id;ten  immer  um  etwas  in  bem  Srj)d|\jii  flei* 
gen.  ©as  Inhalten  bet;  ber  Verjtdrfung  Des  €rj* 
fa^es  giebt  ber®ang  beS  ho§en  Ofens,  ben  man  fleißig 


hierbei  beobachte n  >  ober  Dietmar  gar  nicht  auß  bett 
klugen  laflfen  muß.  3rt  ber  Siegel  iß  baß  langfame  2ln* 
blafen,  etwa  ein  achtmaliger  53ed)fel  beß  ©ebläfeß  in 
berSSRinute,  $u  empfehlen.  ©el^r  ffrenge  ©ifenfteine 
muffen  freplid)  gleid)  etwaß  fdjärfer  mit  bem  ® inbe 
angegriffen  werben ;  eß  bauert  aber  langer  t\)t  man  $u 
einem  Ieiblid>en  ©a|e  gelangt,  ©in  alter  febon  außge* 
troefnefer  Ofen  fann  auch  etwaß  fd^neller  alß  ein  neuer 
angelaften  werben* 

4,  Arbeiten  auf  bet  (Sicht, 
a.  2Da»  2Juflaufen  bet  Jbefcbiä’utig, 

Kuf  ber  ©id)t  iß  bie  erjie  Arbeit  bie  gemachte  25e- 
febitfung  auf  bem  ©id>tboben  aufjulaufen,  weldjeß  nad) 
Rubeln  ober  Darren  gefdjießt,  beren  ^nßalt  man  ge» 
nau  wifßn  muß,  um  nad)  i^rer  Mnjaßl  ben  fumtnart» 
fdjen  3«balt  beß  ganzen  ^uflaufenß  beßimmt  nach  ©u- 
bif?  ©ebuf^  unb  fo  weiter  angeben  $u  fonnen; 

5öegen  ber  beffern  Slecbnung,  oeranßaltet  man  bie 
Aufläufen  immer  in  gleidjen  beßimmfen  Quantitäten, 
unb  welche  Quantität  man  mit  ber  Benennung  2luf> 
laufen  belegt,  benned)  aber  juweilen  aud)  wo^I  nur  bie 
halbe  Quantität  auflauft,  unb  ein  fold)eß  Quantum  £ 
Tlüflaufen  nennt, 

S3ei)  bem  Tlußaufen  iß  aber  nur  bie  Quantität  beß 
©ifenßeineß  feß  beßimmt,  niebt  bie  beß  Sufcblagß,  in» 
n  bem  ftd)  biefe  nach  ber  oerfdjiebenen  S5efcbaffen(>eit  beß 
©tfenßeinß  richtet.  ©ß  muß  übrigenß  fdjon  ein  äußerß 
fdßimmer  Sad  fetyn  t  n)enn  bie  Quantität  beß  3ufcbto» 
geß  \  ber  ganjen  SSefdßcfung  außmad)en  fall, 

Q5ep  SSeßimrnung  beß  quantitativen  unb  quatifa^ 
tioen  ®erf)altmjfeß  ber  ©ifenßeine  rtd)tet  man  fic^ : 

j,  n ad)  fcem  $u  erhaltenden  T^obetfen; 

2«  nac t)  bem  (Bange  beß  (Dfens;  unb 


—  53  — 

3«  £aupcfad?fid)  nad)  Den  porbanbenen  Porra- 
tbcn  ber  perfdnebenen  Sorten  pon  ärifen* 
(leinen* 

Huf  bem  ®tcf;rboben  muß  eine  Xafel,  bie  <35td)tcn» 
täfel,  befmblid),  fepn,  auf  weldje  ber  Tluffe^er  be$ 
©djnieljens  ba$  jlblaufen  aufjdweibt,  jur  9lad)rid)t 
ber  Arbeiter,  bamit  biefelben  genau  willen,  pon  we(* 
eben  ©orten  ©fenjlein  unb  wie  viel  von  einer  jeben  fte 
außaufen  feilen,  unb  wie  oiel  3ufd)lag  baju  genom* 
men  werben  muß.  £)aß  Die  Sifen|reine  fdwn  Pöt  zer 
forfirt,  unb  ju  befferer  Äenntniß  etwa  numerirt  ftnb, 
perlle^f  ftd)  pon  felbji.  Otjne  äflot(j  muß  man  aber  bie 
Skfcbtdung  nicht  perdnbern,  inbem  baburd)  gewolm* 
lieb  ber  @aug  beg  Ofens  etwas  jurucfge(e|t  wirb* 

5)a$  Aufläufen  gefebiehf  entweber  in  ganjen  ober 
falben  ÜKollern,  (euerer  bebient  man  fid)  aisbann  be* 
fonberö,  wenn  man  Q3erfud)e  machen  will. 

$)ie  gornt  etneß  foldjen  2K6l(ec$  ober  tfußauferS  ijt 
ungefähr  bie  einer  jlart  abgejlumpften  pierfeitigen  tyt)» 
ramibe,  beren  Jpefje  etwa  2  Sllen  betragt* 

S)ie  perfd;iebenen  ©orten  oon  ©fen|leinen  werben 
©ebiebtenweife  über  einanber  gelaufen,  unb  eö  fommt 
auf  beren  gleid)fekige®ertbeilung  bureb  bas  ganje  Hb* 
laufen  piel  an.  ®roße  9>ojlen  ereile  man  aud)  wo£l 
in  jwep  pon  einanber  getrennte  0cbid)ten  ab;  Pom 
3ufd)lag  bringt  man  eine  ©d)icb*  in  bie  2Ritte,  bie 
anbere  oben  auf. 

b.  £>a*  2|ufgeben  ber  (Bienten* 

©tefeS  wirb  pon  ben  bepben  Tfufgebern,  welche  ftcb 
entweber  nad)  einer  gewiflen  ©tunbenjat)!,  ober  nad; 
einer  geroiflen  ‘dnjahl  eingegangener  ©ieftten  ablofen. 

55epm  2(ufgeben  muß  ber  Aufgeber  bie  größte 
^unftlidbfeit  beobad)ten  ;  er  muß  bie  Äofjlen  unb  Sr* 
fenjteine  mit  ber  mbglicbflen  Sorgfalt  einjiehen,  unb 
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bepbeö  ^  fdjon  $ur  tiacfeflen  ©id)f  parat  flehen  haben, 
barmt  ber  öfpciant  feine  Arbeit  nacbfehen  fann,  ob  ec 
namlid)  Die  notigen  Sohlen  etngejogen  ^abe ,  unb  ob 
in  bem  it)m  uorgefcbriebenen  83erl)afrmß  ber  r>crfd)tebe* 
tien  ©orten  bon  Sohlen  $u  einanber;  ob  ferner  feine 
Äohlenlefdje  unter  ben  Äof)len  befinblid),  weld)e  bem 
©cbmrljen  fcf)r  nad)fbetlig  iß,  tnbem  fie  einen  fe^c 
fermeren  ®ang  im  Öfen  oerurfadjt;  ober  einen  bem 
gegenwärtigen  ©äuge  beö  Ofenö  empaffenben  2t’fa§ 
fü^re  ic* 

$5et)  bem  ©nfcfyaufefn  ber  S3efd)ic£ung  aus  ben 
2(ußfaufen  tfr  311  bemerfen,  baß  man  ben  Raufen  jletö 
mit  ber  ©diaufd  rou  oben  nad)  unten  ju  burd)ßed)en, 
unb  ba$2(bge(fod)ene  mof^l  burd)  einanber  mengen  muß. 

Sohlen  unb  ©fenßein  giebt  man  nad)  einem  be« 
fjimmten  Sftaaße,  beffen  ^N&alt  man  genau  nad)  bem 
@en)id)te  fennen  tmi^;  aud)  biß  Seit  beö  TfufgebenS 
beftimmt  ftd)  nad)  einem  gewijfen  QSer^dltntg  ber  ?iefe 
beö  StlebergeljenS  ber  @id)ten  gegen  ba$  in  ber  Seit 
uerfcbmoljene  Quantum, 

SDiefes  QSerhältniß  bleibt  unoeranberlidj  unb  alfo 
bie  liefe,  in  weld)er  man  bie  ®id)ten  bis  5 um  ?{ufge* 
ben  einer  neuen  niebergeben  laßt,  gleid);  eö  fei)  benn, 
baß  man  für  gut  fänbe,  bie  ®id)ten  überhaupt  tiefer 
mebeigeljn  laßen,  um  alfo  aud)  biefelben  großer 
ju  machen. 

(Ein  beßimmfes  ®id)fenmaaß ,  ba$  eine  eiferne 
©fange  ift,  bie  fiel)  an  einer  ijanb^abe  beßnbef,  bient 
bem  Aufgeber  511m  Inhalten. 

3ß  bie  ®icbf  halb  eingegangen,  fo  wirb  bie  flam¬ 
me,  wdd>e  aus  berfelben  fcblagt,  lebhafter,  unb  blefe 
glamme  bient  auch,  wie  weiterhin  gefagt  werben  wirb, 
bem  Aufgeber  fowobl,  als  bem  Jpo^ofner /  jur  2Je* 
flimmung  be$  ©cbmeljgrabeö» 


*Jfüf  ber  ©id >t  nuig  eine  Safe!  befmblfch  fei;n,  tun 
Darauf  Die  aufgelaufenen  unb  burd)gefe|ten  ©id;ten  $u 
fcemerfen.  QSor  Dem Äufgeben  ntuf?  ber  Aufgeber  Durch 
©djlage  an  eine  ®lod’e  anbeuien,  bie  wie  mdte  ©id;t 
er  aufgi?6t,  welches  man  bäs  2fnfd)lagen  bet*  ©ic^teit 
nennt/  unb  wonach  man  dfjn  fogl ätf),  unb  noch  oor 
Dem  Sufgeben  controflireit  fann. 

£>as  Verfahren  bei;  Dem  ‘2(uf&e&en  ber  ©id)t  i|i 
fofgeubes: 

9lad;bein  bie  ©icht  bis  ju  ber  bejlimmfen  Siefe 
eingegangen  ifl,  fo  werben  juerff  bie  grobem,  unb 
auf  bie  je  bie  deinem  ^o^len  in  Den  Öfen  gefJürjt,  unt) 
biefe  werben  aiebann  mit  ber  ©idjtfrucfe  eben  gemacht 
unb  feji  gefchlagen.,  2{uf  biefe  wirb  nun  bas  erforber* 
Iid;e  öuantum  oon  ©fmjldnm  gefd>uftet,  welche  ju* 
fammen  ber  @a|, feigen*  -Der  €ifenffein  mu^  mit 
ber  [djon  erwähnten  ©ichffruefe  auf  baß  genauere  Durch 
ben  gaujen  Öfen  uertbeift  werben«  h^hsr  &et  öferi 
t|I,  je  (eb§after  bas  ©ebldfe  wirft/  unb  je  leichter  Die 
Sohlen  fmb/  um  fo  fchneller  geben  bie  ©id;,ten  nie  ber. 
S5ei)  ^o()6fen  ber  mifdern  2lrt  erfolgen  gewöhnlich  bcr> 
garten  Sohlen  24  biß  26,  unb  bei;  weichen  ^ot)lm  30 
biß  36  ©i ehren  in  24  ©tunben«  €in  gewijfer  Jfo^Ecnr 
fajj  oon  einem  be  Summeen  tragt  auch  nur  eine 

gewijfe  -Stenge  Srj»  3)ic  Jpobdfen.  arbeiten  ^tertn  febc 
uerfchieben/  unb  ber  JDof}ofen  gef;t  at)\  bpttfommen^u, 
ber  bie  größte  SHmge  gutes  9\ojt)eifen  bei;  einem  hoben 
6tjfa|  m6glid>ff  rein  aus  ber  ©d;lacfe  fd)cibcf.  ©oaefß 
tragen  einen  hohem /(  ^orffohlen  einen  geringem  ©a| 
als  ^oljfohlen. 

£)a£  etwas  feuchte  Sohlen  einen  hohem  ©a£  tra* 
gen,  als  gan$  troefene ,  ijl  fchon  früher  erwähnt  wer* 
ben.  2>ie  nofhigen  ©ejdhe  Der  Aufgeber  fmb:  bie 

Xöaage,  Die  Cröge  unb  2\arren,  bie 

jum  Sohlen,  bie  (B^tfrürfe,  Die  <mc^t£euie  unb 

•  .  .  . 


—  f<S  — 

bas  fcfjon  oben- erwähnte  (Bicbtemnnnß.  35ct>  ben 
neuetn  Jpol)öfen  wirb  forootjl-  Die  23efd)itfwig  als  auch 
bie  Äo&len  burcfy  SRafc&mede  gehoben. 

!  '  ’• 

5.  Arbeiten  vot  bem  beerbe, 
a.  SDic  abfonberung  Oer  0dplac?e. 

£)ie  Einrid)tung  be$  JpeerbeS  iji  jwetjfad);  entwe* 
ber  fo,  bap  bie  ©d)lacfe  abfttept,  weldje  Einrichtung 
man  ein  ©4)t\>abenge(ieUe  nennt,  ober  fo,  bap  bic- 
felbe  abgehoben  wirb. 

£>a,  wo  man  Eifenfieine  oerfdjmiljt,  bie  eine  fe$r 
bunnflufftge  @d;lacfe  geben,  ober  wo  man  burd)  oiele 
3ufd)ldge  biefe  Eigenfchaft  (Kworjubringen  fudjt,  fin¬ 
det  man  bie  ©djwabengeftelie  oor  juglid)  im  ©ebraucfje* 
®aS  abwerfen  Der  ©djlncfe  ftnbet  man  mehr  bei) 
ffcengenErjen,  bei;  benen  bie  ©d)lacfe  jäher  iji.  S5ei) 
biefen  hat  man  nid)t  nothig,  bie  Sefd;icfung  burd) 
»ic(e  3ufd)(age  ju  oermehren,  benn  man  fann  ben 
fd)nellern  ©ang  burd)  häufige  Arbeit  in  bem  beerbe 
beforbern;  h^n9f  aber  öuc&  *m  ©egentheil  wieber  fe^tr 
oon  bem  Sleip  unb  ber  $ün£t(id)feit  ber  arbeitet  ab* 
®aS  abwerfen  ber  ©d)(acfe  wirb  aisbann  oerrid)* 
tet,  wenn  man  bemetff,  bag  bie  $orm  etwas  bunfel 
ju  werben  anfdngt,  unb  bie  ©d)lade  in  bem  23or« 
beerbe  erfaltet.  9Kan  barf  mit  bem  abheben  ber 
<Bd)lacfe  nid)t  ju  lange  warfen,  weil  man  fonji  ge« 
nbthigf  iji,  ju  oiel  ©d)lacf e  ans  bem  Ofen  ju  fd)arren, 
unb  bie  folgenbe  ©d;ic()t  ju  halb  in  ben  Jpeerb  einfenft, 
woburd)  ein  unreines  ©djmeljen,  unb  ein  roher  ©ang 
oerurfad)f  wirb.  Ein  ju  frifd?es  abwerfen  hat  wieber 
ben  9iad)theil,  bap  bas  ©ebmeljen  ju  oft  gehört  wirb,, 
unb  bap  bie  ©d;lacfe  nid)t  gehörig  oon  bem  bepfetjen« 
ben  Eifen  getrennet  iji. 

SOas  Verfahren  begm  abwerfen  iji  folgenbes : 


—  f7  — 

95ermitfelfl  ber  Jpanbßadje!  fjeb t  man  bte  erftarrfe 
©djtafe  unv  fo_  nie!  auf ,  baß  man  mit  ber  ©Raufet 
barunter  fahren  fann ,  um  bie  ©djlacfenmaffe  abju^e» 
ben.  Stacbbem  btefeo  gefdjeljen  iß ,  {jauet  man  mit 
ber  Sdjaufd  bie  fjeroorbringenbe  ßuffige  ©djiacfe  aus 
bemJpeerbe,unb  reinigt  bann  mit  bem  Jpanbßad)el  6epbe 
SSacfen  beS  $ümpd$,  inbem  man  mit  bemfdben  (et 
£at  am  unterßen  €nbe  SReifelfotm)  bie  erßarrte 
©dßade,  welche  ßd)  an  ben  ©eiten  bes  Jpeerbes  an* 
gefejjt  ljat,  fogbricht,  unb  fte  in  ben  Jpeerb  bringt,  fo 
baß  man  fie  mit  ber  ©e^aufd  au$  bemfdben  heraus* 
(jeben  fann* 

9flad)  biefer  Q3orarbeif  fommt  bie  Jpauptarbetf, 
namüdj  bas  Siengeln,  inbem  man  mit  einem  10  bis 
1 2  guß  langen  unb  i  Soft  ßarfcn  eifernen  ^nßrumcnfe, 
weldjeS  oorn  einen  Jjafen  i)at,  an’ ber  gorm  hinaus* 
fa^rt,  unb  mit  mehrerer  ober  minberer  ©ewalt,  \t 
nad)bem  ftd)  bie  ©chlacfe  an  ber  gorm  ober  gormfeife 
fe(igefe|t  ^at,  biefelbe  abflopt,  unb  oermittdß  be$ 
Jjmfens  in  benffior^eerb  $iehf*  biefe  Arbeit  »ollen* 
bet,  fo  wirft  man  etwas  feine  Äo^Ienlofcbe  oor  ben 
Sümpel,  unb  fchiebt  »ermittelß  ber  ©cbaufe!  btefe  fo 
unter  ben  Sümpe!  unb  oor  bem  ©all  nieber,  baß  bfo 
©cfyfacfe  bafelbß  nicht  anhangen  fann. 

Stacßbem  ber  £3orf)eetb  fo  mieber  »ollig  gefdjfoflert 
iß/ geht  man  ju  ber  gorm,  um  bie  nod)  etwa  anf;an* 
genbe  ©dßacfe  »ermitfelß  beS  gormeifens  fosjufroßen. 
©  enjj  ber  Arbeiter  gut  gerengdt  ^at ,  fo  foilte  er  bil* 
!ig  bie  gorm  oon  afler  ©dßacfe  befrept  haben,  unb 
biefta  !e|tern  Arbeit  überleben  fepn,  inbem  burd;  bie« 
felbe  bie  gorm  gemeiniglich  leibet. 

£)a$  Svengeln  muß  oon  3dt  ju  £ät  nur  auf  ber 
SBinbfcitc  unternommen  werben* 


b.  2fbfhc£etv 

5DaS  laufenden  ober  bas  2fbjTechen  rid)tef  ficft 
«ad)  einer  gemifien  2injaf)l  ©idjfen,  unb  nad)  bergu(« 
Jung  bes  JpeerbeS  mir  €ifen* 

3fi  bet;  einem  Öfen  feine  Formerei),  fo  Jagt  man 
tm$  Sifen  entmeber  $u  ©anfen,  ober  in  ©nicfe  laufen, 
inbem  man  bie  germung  besfelben  in  bem  vor  bem 
Öfen  beftnblid)en  gormheerbe  vernimmt,  unb  bas  <£i« 
fen  in  biefe  rinnenformige  ©raben,  welche  man  itt 
bem  feud)ten  ©taube  bilbef,  einlaufen  lagt.  QSor  bem 
2lb}led)en  flieht  man  bas  ©efKibe  vor  bem  ®a((  um, 
befeueret  es  mit  ®ajfer,  unb  fd)lagt  es  wieber  an 
bem  SBalle  feji»  3Dann  legt  man  ein  @d)otten  vor 
bas  ©tichled),  um  auf  biefent  bas  ©tid)lod)  bejfer 
fuhren  ju  fonnen» 

Set)  bem  Jaufenlaffen  legt  man  etwas  in  bie  gorm, 
bamit  ber  ®inb  ntcf>t  auf  bet»  entblogfen  ©efcefiflein 
fo  luftig  wirfen  forme,  unb  aud)  bie  Arbeiter  nicht 
fo  fe^r  Don  ber  $i§e  leiben» 

Sßor  bem  iaufenlaffen  inujj  ber  Aufgeber  bie  ein« 
gegangene  ©id)t  erft  gefüllt,  unb  ber  Jpohofner  ab* 
geworfen  h^ben» 

Slacfj  bem  $6flechen  mu£  ber  Arbeiter  ben  $eerb 
von  ®d)lacfen  reinigen» 

2(uf  einigen  ®erfen  gefehlt  bas  ©d}meljen  mit 
grifdjeifen,  bep  anberti  mit  einer  Heinen  9iafe  von 
©dilacfen,  unb  bei)  einigen  mit  völliger  heller gorm,  je 
nad)bem  bas  iofale  einer  jeben  ©djmeljung  es  erlaubt, 
35as  ^oh6fnergejahe  begeht  in  $wep2lbwerffcfyäU* 
fein;  einigen  dengeln;  bem  ©pettober  bem  «Sanft* 
ffac^el;  bem  üauflagfpett  unb  ber  ^onimietßd* 

6»  Pas  Umformen 

tfl  eine  Arbeit,  weld)e  man  unternimmt,  wenn  bie 
alte  gorm  unbrauchbar  geworben  ijf ,  unb  man  fie  mit 


einet*  neuen  t?ertaufc&en  mup*  SKan  nimmt  m  bfefcm 
galle  bie.,  ölte  gorm  £ecauß,  nad)bem  man  ft’cf)  genau 
if)re  $6l)e  unb  i£r  Mittel  »on  bem  $rad)fei[tu  ange* 
merft  ()af;  aueb  mu{$  man  wiffen,  wie  weit  fie  gleid) 
anfänglich  in  ben  Jpecrb '  f>tneimeicf;te ,  unb  wie  iljre 
tage  war,  um  bie  nette  gorm  in  eben  biefe  tage  $u; 
bringen.  öftan  legt  bie  gorm  nur  feiten  etwas  $u* 
rücf,  unb  nur  in  ben  gallen,  wenn  man  bemerft,  bag 
|ie  fo  weit  in  ben  Jpeerb  ^ernerfriff,  ba§  ro^er  ©teirt 
hinter  i£r  burd)gel)f.  $at  b er  Ofen  auf  ber  SBinbfeite 
ftd)  fe£r  erweitert ,  fo  bringt  man  fie  etwas  oor, 

7*  2>itection  Des  ttfinbes 
9Kan  bläfet  entweber  mit  i  ober  2  ©üfen,  unb  in 
bepben  gallen  muß  bie  tage  ber  $)üfen  ber  tage  bec 
gorm  gleich  .fcpn ,  bamit  ftd)  ber  SÖinb  nicht  an  bei* 
gorm  (lege. 

8.  J^egterung  Des  Bcbmelsens, 

3 5aS  oerfcfjiebene  Tfusbringen  ber  Jütten  mit  ein- 
anbec  £u  oerglsidjen,  i|l  bann  md)t  wot)(  möglich, 
wenn  man  nicht  juoor  bas  Q3erl>alcen  bec  oerfd;iebene« 
(Sifenjleine  in  Srwägung  gezögert  l)at. 

3um  Ueberblicf  über  eine  mod)entlid)e  jährliche, 
ober  irgenb  eine  anbere  ©cbmeljperiobe  $u  (jaben,, bient 
eine  fpeciclle  unb  eine  generelle  ©d)me1jfaNbelle* 

Srflere  enthalt  ben  wocfeentlidjen  Aufgang  an  ß'o^- 
len,  ©fenjleinen,  3ufd)(agen  :c.  nebjl  einer  SRubrif, 
wo  bie  ^o|lcn  aufgefüfjrt  fmb,  wobep  man  frets  ben 
Sftiftelpreis  antiel^men  mu£. 

Tlud)  bonnen  gerbet;  bie  Ärbeitedo^ne,  unb  an* 
fcere  ©djmeljbojlen  beredjnef  werben.  3n  biefe  jufam* 
mengejogene  ©umme  mit  ber  ©umme  beß  wod^enfli* 

Ueber  bic  oerfcl)iebene  2(rfen  511  blafen  fe&e  man  ben 
et|fen3&eil  ber  ^ttttenfunbe  ^317  nacfj. 
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eben  probucirten  Sifens  biöibirf,  giebf  ben  $t*obu* 
ctionspreis  beS  le|tertt  an. 

2)iefe  wodjentlichen  Tabellen  geben  $war  nur  ein 
ungefähres  Anhalten ,  aber  genauer  beftimmf  man  es 
aus  ben  jährlichen  Tabellen,  weld)e  mehr  fummartfd) 
aufgejMf  werben ,  unb  wo  bie  unbejltmmten  'Ausga¬ 
ben  für  Ausbeflerung  ber  SWafcbinen,  Defen,  ©ra- 
ben  :c.  mit  in  Srwaguttg  gezogen ,  unb  auf  bas  Aus¬ 
bringen  mit  überfragen  werben  fonnen. 

Um  bie  ©djmeljurtg  richtig  beurteilen  $u  fonnen, 
mug  man  mit  ber  ©üte  ber  Sifenfhine,  ber  ©üfe  ber 
Sohlen  unb  ©efdjicffichfeie  unb  ‘Sljdtigfeit  ber  Arbeiter 
befannt  fepn. 

2)aS  Ausbringen  ber  Defen  ift,  wie  fdjon  oben 
gefagt,  feljr  Perfchieben,  unb  rid)tet  fid>  fowohl  nach 
ben  Sifenfteitmt ,  als  auch  nach  ben  Sohlen,  fo  wie 
ber  Sonjlrucfion  bes  Ofens  unb  ©eblafes  unb  bern 
©erfahren  bepm  ©chmeljen  felbjf.  Auf  einigen  puf¬ 
fen  ifi;  baS  wod)entlid)e  Ausbringen  an  Steifen  mif 
einem  Jpohofen  etwa  200  Sfr.  bet)  aubern  auch  wof)f 
400  bis  600  Sfr«,  ja  bet)  ben  gbirifdjen  Jpohofen  jleigf 
es  in  bie  $aufenbe.  3n  allen  biefen  galten  mug  man 
genau  überlegen  unb  beredmen,  in  meld)em  ©erhalt- 
nig  ber  Äoftenaufwanb  mif  ber  ^robucfiott,  unb  biefe 
wieber  mit  ber  3e*t  f^he* 

6.  &eM!3eid?ett  eine«  guten  Bcbmehene. 

Sie  ^ennjetd)en  bes  ©d)meIjenS  nimntf  man  wahr 
aus  ber  ©efd)affenf)eif  ber  ©chlacfe,  bes  SKoheifenS, 
bem  ©erhalten  in  bemJpeerbe,  unb  auf  ber  ©idj*. 

Srfd)einet  bie  ©djlacfe  glaftg  unb  btcht,  jeigf  ei- 
tten  mufd)cligen  ©rud),  unb  ifl  etwas  burd)ftd)tig,  fo 
lagt  fid)  auch  auf  ein  gutes  unb  reines  Ausftf>meljett 
fchliegen.  2)te  garbe  ber  ©chlacfe  iji  ^torbep  feljr  wer* 
fchieben,  unb  biefes  rid;fef  fich  nach  ben  verfehle* 
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benen  j«  berfcßmeljenben  Stfenßeinen.  ©ie  blaue 
©cb lacfe  erjeugt  ftd;  gern  bei;  bem  93erfd;;melien  Der 
3iotf)cifenßeine.  ©ie  braunßeinf)altigen  Sijenßeiue 
hingegen,  nämlich  ber  Qirauueifenßein,  ©d;warj*  unb 
©patheifenßein  ic ♦,  btc  oud;  nod;  Diel  i?alf  bepgemifcht 
entölten,  geben  gern  eine  grüne  ©dßacfe. 

©ie  blaue  ©dßacfe  rüf;rc  waßrfcheinlid;  bon  eini¬ 
gem  ^oep^orfaurege^ak  her.  ©ie  grüne  unb  blaue 
garbe  iß  nur  nod;  berfd;iebentlid>  nüanjirt  in  ben 
©dßaden.  S3ep  einem  guten  Sange  be$  Ofens  iß 
außer  ber  fd;on  erwaljnfen  guten  glaßgen  ©cf)lacfe  noch 
eine  weiße  ins  53laulid;e  fpielenbe  (Bidhtflanime  ju 
bemerfen,  bie  ftd)  lebhaft  unb  rafd;  erhebt. 

©as  ©djmeljen  bor  öer  erfcbeinf  ruhig, 
o§ne  platcernbeS  Seraufd;.  —  ©as  erjeugte  Steifen 
iß  gut,  wenn  es  burd;aus  rein,  gleich  im  S3rud;e  unb 
ben  grauer  3*<tfbe  iß;  eSfeß  benu,  baß  man  abfidjtlich 
auf  eine  3voi;eifenforte  bon  anberer$arbe  hinarbeifete.. 

©d)led)t  iß  baß  ©cbmeljen  aber,  wenn  bie ©d;lacfe 
bon  bunfler  unb  fcßwarjlicbgrüner  garbe  iß.  ®enn 
ße  nicht  meßr  compact,  fonbern  blafig,  fd;lecht  gesof¬ 
fen  unb  überhaupt  fdßecht  bergfaß  iß. 

©ie  (Bidjtflamme  erfcheint  bann  matt,  unb  bon 
einer  5*arbe,  weld)e  ber  J^oljßamme  aßniid;  iß.  ©ie 
wirb  aud;  woj)l  alßbann  nod)  bon  Stauche  begleitet, 
welcher,  um  fo  bunfler  erfd;eint,  je  fchled;ter  ber  Sang 
in  bem  Ofen  wirb. 

io.  2tnmerEungen  über  ben  ^ohofetigattg. 
Sinigeöefen  rauchen  auch  bei;  &cm  g^rßen  Sange; 
biefeß  rül;rt  aber  bon  Süchtigen,  bie  Qrifenßeine  beglei- 
tenben  ©tojfen,  unb  iß  nid;t  mit  erßerem  $u  ber- 
wechfeln. 

©ie  5c*m  überjeugt  ebenfalls  leicht  bon  einem 
fehlten  Sange  im  Öfen ,  inbem  man  burcb  biefelbe 


leid)*  bas  irregulaire  ©djmeljen  bemerft*  £>iefe$  beu* 
tet  ftd)  burd)  ein  niedreres  ober  minbefeS  ^Martern  per 
ber  gönn  aus* 

®a$  ££i fen  wirb  bet)  anf)alfenb  fd)ledjtem  ©ange 
toeig  unb  fptobe,  evfl  bünn  *  unb  bann  bicfgrell* 
gufjrt  man  einen  ju  geringen  @a|  oon  ©ifenffrinen, 
fo  |at  man  jroar  alle  juoer  erwähnten  itfennjeidjen 
eines  galten  ©anges,  man  Derbrennt  aber  $u  t>iel$of)* 
len  unhu|>  erfdjrt'ert  ftd)  ben  folgenben  grt'fdiproceg, 
fo  wie  auch  bie  Jpo^üferxarbeie  felbft,  weil  eö  alöbaim 
ber  ©d)fade  an  'ber  gehörigen  g(ff[pgfeit  feglt,  unb 
btefelbe  $u  einer  fe^r  fteifen  teigarttgen  Stoffe  wirb, 
beren  glüffigfeit  nid)t  burd)  ojrpbtrteö  ©tfen,  welches 
mit  in  btefeiben  uberging,  beforbertwirb.  35ie©d)la<fe 
Ijat  in  biefem  feinen  ©lasflug  ge’gabfP 

fonbern  er fd) eint  nur  croig  im  Q5rud)’e* 

Sas  ©ifen  fliegt  afsöanri  jlreng,  unb  iji  im  Sru* 
«je  fefir  bunfel  unb  Wn  grobem  Ä'orne.  ©6  ift  mit 
boffig  gefohltem  grap()itdf)ulid)eti  ©ifen  bebe.cft,  weld;e$ 
fiel)  and).  auf  ber  @d)Iöcfe  jinbef. 

^n  weit  geringerer  Stetige  finbet  man  biefeS  ge* 
folgte  ,©ifen  bet)  bem  .  richtigen  JSerljdltmge  .beö  auf* 
gelten  .©ifenfteines^,  jy  ben  ^of^len.  3n  biefer 
minder  grogen  £tuantitdt  fte^r  man  es  als  einen  Q3e* 
tp,ei$,eiueö  guten  unb  $wechuagigen  Jpo^ofenganges  an* 
lim  bei)  ben  oerdnberfen  ©id/ten  genau  bie  folgen  bep 
ber  ©d)mel$ung  ju  fefjen,  mug  man  genau  mi||en, 
n>ic  aiei  ©d)id)ten  ber  Öfen  bebarf,  e()e  ber  Jpeerb  ooll 
wirb,  um  bepm  ©intreffen  ber  oerdnberten  ©id)t  in 
bem  beerbe  feine  ©emetfyngen  mad)en  ju  fonnen* 

2llle  Sßerdnberungcn,  welche  man  mit  ben  ©id)fen 
unternimmt/  betreffen  ben  ©ifenff ein/  ntd>t  bie  Äog* 
len;  es  fei)  beim,  bag  man  ein  ganj  neues  £3erl)dlt* 
nig  einfnjjren  wollte* 


$>aß  Me  ®ute  ber  5?o{jien,  gufcßfage;  unb  artet 
§ie()er  511  red;nenben  SSHaferiaiten,  feljc  viel  ju  dem  gu* 
ten  ©ange,  eines  DfenS  betragen,  bebarf  feiner  mei* 
fern  ßrflnrung.  Äann  man  ^inlduglicf)  ecferigen  ®» 
fenjlein  jufc&lagen ,  fo  erzeugen  biefe  gemdfmlich  ben 
bejien  ®ang 

rMe  bie  SSerdnberungen,  mefc'k  bet;  ber  ©d;mef* 
jung  porgenommen  werben,  muffen  lebtgüd;  oon  ben 
betrieb, fit^renben  Beamten  unternommen ,  unb  burcß* 
aus  nid;t  bem  ©d;mcijer  felbji  überlajfeu  fet;n,  — 
SDie  bes  le|tern  ijl  nur,  arte  95ei‘dnberungen> 
roeld;e  ftc^  bet>  bem  Ofen  upb  ber  ©d;meiaung  erge* 
ben,  genau  unb  fobalb  als  möglich  anju^eigen.  r— 
©e^rfef^er^aft  ijl  bie  ^bmmijt^aticn,  wenn  man  me* 
gen  Mangel  an  Sftareriaiien  einen  Dfen  in  feinem  gu* 
ten  ©ange  muß  ausgeben  laffem  Sfttir  bann,  menn 
man  fte^t',  baß  ber  Dfen  bet;  ber  ©c^mdjung  fe^r  ge* 
litten  £at,  unb  aus  biefer  Urfadje  in  feinem  porthetl* 
haften  ©ange  jurüdfcmmt ,  fo  ijt  es  Seit  ausjublafen* 

S)ieß  ganje  Ser^alfen  bes  Jpot)ofens  in  JptnftdjC  bet 
©ute  beS;  beugten  ßifenS  /  bes  beftmoglicbften  #us* 
bringen  S  tc*  nennt  man  aud;  bie  2frr.  3ft  bie  ^et* 
lung  bes  SNefarts  mdgliebß  rein,  bie  ©ä>Iacfe  gur  per* 
glafr,  bas  ^usbrwgen  betrdd)tlid),  ber \^o§!enperbranb 
gering  k\,  fo  beißt  biefe  eine  gute  21  rt  ober  guter 
©ans* .  3m  ©egentßeil  artet  ßd)  ber  Ofen  fd;ledjf 
ober  er  bat  einen  fd>led)fen,  ©ang.  ©0  rote  firf;  ber 
k|te^igt,  muß  man  ben  Urfad;en  fogleicb  nadjfpüren* 
SDaS  Ut’bei  fann  tm  med;amfd;en  bes  DfenS  ober  tm 
ef)emifd)en  bet*  $öefd;icfung  unb  beS  Brennmaterials 
and)  ber  fuft  feincn©runb  haben.  gur  naßern  Srfdn* 
teeung  beS  oben  bereits  SSorgetragenen  fittb  noch  bie 
bepben  Sjrtreme  int  Jpobofengange ,  roeld;e  man  ben 
©a^rgang  unb  ben  &oi}gang  bes  Dfens  nennt, 
nabet*  au  betrachten,  3m  erflen  garte  fe£(t  es  becS5e* 
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fchicfung  an  ©auerjloft,  im  jwepfen  §at  fte  beflen  $u 
Diel.  2Benn  su  Diel  ko^lc  unb  ju  menig  ßifenjiein 
gefebf,  unb  ber  opt;btrenben  ofmofpf^arifcfjen  iuft  nicht 
genug  in  ben  Öfen  gebt arf;t  wirb,  fo  gef;t  ber  Öfen 
gab^  €s  jeigt  ftdj  benn  ein  meiner  Anflug  in  ber 
Sftunbung  ber  ©id;t,  unb  bie  glamme  §at  Diel  ©ampf 
unb  9caud;;  eö  jei;"'  [td;  an  ben  SXengeleifen  ein  weiter 
glajtgter  Ueberjug ,  unb  bie  ©chlacfe  iß  Derglafet  unb 
burchftdrttg ;  ^orjuglid;  aber  jeigt  ftd;  Diel  gefolgtes 
€ifen  Don  blätteriger  gorm  in  ben  ©Fladen  unb  auf 
bem  abgeßod;enen  3ioljeifen;  auch  ftnbet  ftd;  &auftg  bie 
ßarf  nad;  ©d;w  efclmajfer jiojf  ried;enbe  weipe  bimjrein« 
artige  ©chlacfe  ein* 

©er  Öfen  ge£t  int  ©egenf^eil  vob ,  wenn  auf  eine 
gegebene  9)ienge  Don  holden  ber  ©rjfa|  $u  fjodj  iß, 
oberbaö0eblafe  311  Diel  ©au erhoff  jwifd)en  bie©d;melj* 
maße  bringt*  ©ann  fie§t  man  eine  blaue  f>elle  glamme 
in  ber  ©id[)t  unb  feinen  Mnflug  öafelbß  wenn  nicht  bie 
<£rje  jinfißh  ober  arfenifalifch  fmb ;  bie  geh  an  bas@e* 
$af>e  legenben  ©dßacfett  fmb  bunfel  unb  unrein,  $u* 
weilen  wo(jl  gar  mit  ungefd;moljenem  ©ifenßein  Der* 
mengt;  auf  bem  Steifen  finbet  ftd;  fein  ©rapl)it.  ©S 
tß  weig  unb  oft  auf  ber  Oberfläche  Doller  iodjer;  es 
giebt  feine  bimßeittarttge  ©chlacfe,  unb  bas  9io()dfen 
iß  bidgrell,  unb  fpielt  bepm  ©techen  ins  ©unfelrot()e* 
©obalb  fid)  ba$  eine  ober  anbere  biefer  ©pfreme  jeigt, 
fo  mug  man,  jebod;  fe^r  befnitfam  Don  ©rieh  ju  ©tid> 
mit  bem  ©r$fa£  ßeigen  ober  fallen ,  baS  ©eblafe  Der* 
ßarfen  ober  Detniinbern,  unb  mel^r  ober  weniger  Don 
bem  3ufd;iage  geben.  3?n  ben  mejjrßen  gallen  beßnbef 
man  ftd;  am  beßen  bet;  ber  ©rjeugung  eines  grau* 
weigert  ober  fogenanttren  halbirfen  Sioheifens,  welches 
fo  wol;l  311m  ©iegen  als  aud;  jum  ®erfrifchen  tauglich 
iß.  <£s  giebt  nur  wenig  Ausnahmen,  weld;e  bas 
Steifen  Don  ben  bepben  Stremen  auSjubringen  notjjig 


machen»  ©o  tf)uf  matt  j*33»  6ep  bem  Anfänge  bet 
(Eampagne  roofjl  ben  Öfen  ga()r  ge£en  $u  laßen*  ©riffe 
man  ben  Öfen  gleich  ju  flat f  an,  fo  würben  bie  innern 
5f;ei(e  ju  feljr  (eiben,  unb  man  mürbe  eine  fürjere 
Campagne  $u  erwarten  haben* 

©ie  fc&on  oben  gefaxt  morben,  giebf  bie  53eobadj* 
fung  bes  öfenS  burch  bie  gorm  ein  J£>auptanf)alten  gut 
Beurteilung  bes  Öfenganges,  unb  ein  geübter  ©fen* 
^üffenmann  nimmt  feinen  erjtert  ©eg  jur  gorm*  jpier 
ergeben  fiel;  bann  auch  bie  ifennjeidjen  bes  fogenannfert 
Jormens  unb  beS  ^rifcfiens.  ©enn  bie  ©efehiefung 
formt,  fo  fieljf  man  oen  ber  gorm  bie  flüffige  ©aße 
ftd)  ru^ig  melienb  bewegen,  fie  erjiarrt,  ‘  fegt  fid>  um 
ben  germrüffel  unb  hübet  eine JRafe,  weldje  nadj  unb 
naef)  langer  mirb  unb  hier  unb  ba  lecker  befommf* 
©urcf)  biefe  2lv t  oon  burd)lod)erter  Slojn’e  mirb  bie  fufe 
im  ganjen  ©epeHc  auSgebreüet,  unb  manche  S5efd)if* 
fangen  gehen  auf  biefe  21rt  ganj  oortreffüd)  nieber* 
hierbei;  .geh*  ber  Ofen  etwas  gat)r ,  unb  bie  gormmaße 
fdjmeljt  ieiebt  majjrenb  bes  ©ted)ens  ab*  ©oll  bas 
gönnen  oer^inbert  werben,  fo  muß  man  bas  ©eblafe 
fcfyarfer  anlaßen,  man  muß  feiffig  rengeln,  unb  bie 
gorm  'Aufräumen  laßen,  unb  etwas  mehr  ben  glußbe* 
foebernben  -Sufchlag  geben*  ©enn  ber  Öfen  frifcht, 
fo  jeigt  fid)  anfänglich  eine  fyelk  blenbenbe  gormmün* 
buug;  bie  ©id)ten  fangen  an  etwas  311  (loden ,  unb 
man  bemerft  nachher  um  ben  gormrüßei  einen  anfang* 
Itd>  twnfelrothen  unb  julcfjt  fd)warjen  9ianb*  'öiefer 
entfielt  oon  aufgetropftem (Elfen ,  wdcfyes  ftd)  burcf)  Die 
©irfung  bes  ©eblafeS  »erfrifdK»  21m  feidjtejlert  er* 
giebf  fiel)  ber  frifdje  ©ang  bep  eifeitreidien  unb  fauer* 
Oo^armen  ©rjen,  bep  SHdgneteifenjleiir*  9U* 

ftung  berl&je,  gaf^s  21ufgeben  ber>23efd)icfung  unb 
ritt  mäßiges  ©eblafe  Derfyinbern  biefe  ©rfchdnung*  ©ifC 
man  aber  bas  angefe|te  grifcheifen  fortfehaffen;  fo  map 
»•  S-MV.  ®sn&,  € 


man  mefjr  j\obfe  geben ;  an  her  gormfeife  etwas  fref- 
fenbe  ©je  fe|en,  ober  in  bie  gorm  etwas  ©chwefel 
bringen  um  baS  gtifd)eifen  wegjufd;meljen.  Jpierbep 
wirb  aber  bie  gorm  felbjl  l€td;r  angegriffen,  unb  man 
wirb  fieberet*  bei;  bem  ©egmeiffeln  gelten,  waf)renb 
beffen  bie  übrigen  ©egenmittel  burd;  ^efd^d’ung  unb 
®eblafe  angewenbet  werben. 

©a^venb  ber  ^)o^ofenar&eit  |eigf  fid;  auef;  nod)  bei; 
fehlerhafter  Arbeit  bas  fogenannte  fangen  unb  Stei¬ 
nern  ber  Siebten*  ®enn  man  in  bem  ©eftelle  eine 
fdbaumenbe,  fpi^ige,  ftrenge  ©d)lacfe  entbedt,  weiche 
fid;  bem  ©tromc  bes  ©eblafes  jiarf  enrgegenfe|t  unb 
ein  eigenes  ©eraufd;  oermjad;f/  fo  fagt  man  es  frei-  , 
nert  oor  ber  gönn. 

SSey  biefer  ©fcfjemiuig  gehen  bie  Sichten  fd;ledjf,  i 
unb  man  tarnt  amiehmen,  nicht  jum  befien  oergattirt  ju 
haben.  9Kan  nuiß  fud;en  einen  beffern  gluß  hen!)or$u* 
bringen.  2Benn  burd;  ein  fd;led;teS  ©eblafe,  burcf> 
eine  unooÜtommene  ‘Sefcbidung/  burah  unregelmäßiges  i 
Schienen  ber  ©id;f  bie  ©d;mefjung  aufgehalten  wirb, 
fo  legen  fid;  bie  ©id;ten  auf  ober  nahe  über  ber  9ia(l 
auf,  unb  ber  Ofen  fann  baburd;  fclpr  in  Unorbnung 
gerathen.  ©er  bem  ©fenjlein  ntd>c  angemeffene  23au 
beS  DfenS  unb  ber  Stafr,  fann  and)  Urjad;e  Des  i^an* 
geuS  ber  ©id)tcn  fei;n.  üje  mehr  fid;  bas  ©ibe  einer 
Campagne  nähert,  um  fo  behutfamer  will  ber  j)ol)ofen 
bebient  fet;n.  ©ie  j)arjer  ©fenhütten  hüben  ©eweife 
geliefert/  wie  man  5  bis  6  3al)re  mit  einem  ©ejlefle 
vorteilhaft  arbeiten  fann.  ©as  ©eftelle  war  hierbei; 
ganj  in  einen  Mafien  von  grifd)ei|en  umgeanberf.  grep* 
fiel;  femmt  hierbei;  vieles  auf  bie  *Krt  ber  ©fenffeine 
•felbfl  an,  unb  es  Durften  fid)  wenig  ©fenmerfe  (inben, 
wo  man  fid;  bei;  einer  fo  laugen  Campagne  gut  bc* 
ßmben  würbe* 
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tu  €f?eorie  Des  ^obofenprocefleo. 

Sic  Jpojjofenarbeit  befielt  in  einer  S)eöojri)bafion 
bcö  ©fenojrpbß  ber  ©fenfieine,  wobei;  ober  baß  ©fen 
tud;t  uoffig  beßop;birt  unb  mef;r  ober  weniger  mi£  .ftoij* 
lenfloff  oerbunben  wirb.  3‘nbem  baß  ©fen  beßojrpbirt 
auß  ber  93erbinbung  ber  ©ben  tritt,  lofen  fid;  Diefe 
burd;  bie  ©d;mel$ung  $u  Jpojwfenfcblacfen  auf,  unb 
bie  fadenben  tropfen  beß  faß  mefa(Iifd;en  ©fenß  miy 
men  bep  ifjrer  jteren  23eru(jrung  mit  ber  i?o()le  etwaß 
gefoljlteß  ©fen  in  ifyve  ©runbmifdjung  auf.  Sie  oer* 
fd;icbenen  2(rfen  beß  3io§eifenß  finb  fdjon  im  erffen 
Steile  ber  J^uttenfrmbe  ©.  8 i  befd;rieben  worben.  3,n 
adgemeinen  betrad;te  icf>  baö  9to^eif<;n  a(fo  alß  mefadi* 
fdjeß  ©fen  mit  einigen  ^rocenfen  ©auerfloff,  mit  roel* 
eben  mehr  ober  weniger  gefofdteß  ©fen  in  feinen  SMatt* 
d;en  innig  gemengt  tft.  9J?an  I>at  biefer  #rmaf)me 
hier  unb  bomben  ©nwurf  gemad)t,  baß  man  fid;  ben 
Äpblenjioff  unb  ©auerffojf  jugleid;  im  ©fen  nid;t  an* 
berß  alß  im  ber  5?o(jfenfäure  benfen  fonne. 

Ueberlegtman  aber:  baß  ber  &of)lenjlojf  beß  9iot)eifenß 
burd;  einen  beß  ©fenß  cf;emifd;  gebunben  t|l, 

unb  baburd;  gegen  bie  ^n^e^ung  beß  ©auerjloffß  in 
bem  übrigen  ^eile  gefd;ü£t  wirb,  ferner  baß  bie  3  biß 
7  ^roeent  gefojjlteß  ©fen  mit  ben  übrigen  97  biß  93 
feilen  fd;wad;  optjbirten  ©fen  nur  tnrng  med;anifd; 
gemengt  finb;  baß  enbüd;,  wie  unß  2?crtl;oUetß  oor« 
trejfiid;e  2fnßd;t  ber  QSerwaubtfd;aften  Jeßrt,  Die  $ren* 
nuugen  ber  ©foffe  feiten  oollßanbig  erfolgen,  fo  wirb 
biefer  gweifel  gehoben.  Ueberbem  ijr  fa  bie  feßmarje 
.$?of;le  aud;  fd;on  ein  Dpi;b  unb  alfo  unrfo  mcjjr  gecig* 
net,  fid;  mit  einem  ojrpbirten  Sdetade  ju  oerbmben. 
Sa  id;  nun  biß  je£t  feine  Seranlaffung  gefunben  l;abe, 
meine  auf  c^emifd;e  Prüfung  gefixte  ‘iljcorte  über  baß 
9vo(;ei|cn  $urücf$unef)men ,  fo  betrad;te  id;  nod;  immer 
&a$  S^tfc^eifen  alß  reines  ÖJifenmetaU;  baß 
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exfen  als  f4m>achopyt>irre$  mit  2xof>lenf?off  unb 
wenig  erbigen  feilen  gemengtes  €ifen,  unb  ben  Ötahl 
als  reines  t£ifen  mit  gefohltem  iEifen  gemengt.  2>te 
5^eorie  bes  J^ohofenprocejfes,  welche  id)  im  Satire 
1798  bei*  Ä*  jf*  6>cfeüfd;afc  ber  SSGij]enfd)aften  in  936h* 
men  überreichte  /  ifl  folgenbe: 

€’S  wirb  angenommen ,  bie  $u  Derfdjmeljenbe  93e* 
fdjicfung  eines  ^o^ofens  befiele  ju  ettrKi  gleichen  5^ei* 
len:  aus 

geroflefem  2D?agneteifenjlein  mi^  wenig  bermeng» 
ten  @d}wefelties ;  / 

besgleidjen  Dfofeneifenjlein; 
rohen),  braunen  5^onei|en|iein ; 
gerojlefem  ©par^etfenflein; 
besgfeichen  btd)t  9iotl)eifeH#ein; 
besgleid)en  (Eifenglanj;  nebft 
einem  5t)eüe  $rifd)fd)(acfen  unb 
eben  fo  oiel  gepochtem  ^alfjlein* 

€'S  fep  biefes  ©emenge  groblid)  gepocht  auf  ber 
@id)t  aufgefaufen  unb  werbe  mit  ber  gehörigen  Äo^len* 
menge  über  einem  32  guß  hohen  Ofen  uerfebmoijen, 
unb  baraus  ein  grauweißes  SKejKifen  erzeugt,  ,fo  erlet- 
bet  .biefe  35efcf;icfiing  bis  jum  2(bfted;en  fclgenbe  93er» 
anbenmg : 

^n  bem  obern  ?he^e  ^o&ofens  oon  10  6is  12 
guß  über  ber  Diaß  entweidjen  bie  flüdxigßen  93eßanb* 
theile  in  bem  Äöfhmgsraume.  ©iefe  ßnb  5Ba(fer 
unb  fohlenfaure  iuft.  tiefer  bis  jur  SXaß  nimmt  biefe 
93erflud?tigung  ju,  unb  es  ftnbet  in  bem  2\efcuctions» 
raume  fd)on  bie  ©eSojrpbiriing  bes  ©ifenojrpbs,  ber 
©d)wefeifaiirc  unb  ber  ^h°^P&orPure  ß<*tt.  &eö* 
oppbirfen  93afen  ber  (entern  /  nämlich  Phosphor  un& 
©d)wefel  werben  oerßuebrigf*  95on  ber  3ia(t  bis  ju 
ber  S'orm  in  bem  Qfd)mel$raiim  wirb  bie  ©eSoppba» 
tion  poüenbet;  bie  Srben  oerbinoen  fid;,  behalten,  ba 


69 


bie  3erfc$un<J  im  $euer  nie  ooüfommen  erfolgt/  einen 
5^eil  (Eifenojrpb  unb  atteö  23raunft€tnop)b r,  fo  tote  bie 
ttod)  nid)t  beeo,ri;birte  ^oöplumfaure  unb  ©d)mefel* 
faure  in  ftd>  unb  hüben  fo  bie  i)ol)ofenfd)Iacfe,  2>a$ 
beecf*t)birre  ©fen  fenimt  in  nähere  23erui)rung  mit  ben 
.ftofüen;  es  erzeuge  fid;  gefohltes  (Elfen,  melcfreö  fid; 
mit  bem  Sifen  oenrtengf  unb  baö  SKo^eifon  hübet*  (Ein 
$(jeil  beö  burch  bie  35eöo);i)bafion  mifteljt  ber  j?oi)(e 
§erge|Mfer  Phosphor  u»b  ©d;mefel,  formten/  ba  fte 
fdjtuli  vom  fluffigen  (Eifen  angejogen  mürben  fid)  md?t 
wrflüd;tigen  unb  gingen  baijer  an  baö  Steifen  über. 
3ftumne§r  erreid;f  baö  ®an$e  bie  heftige  ®irfung  beö 
©eblafeö ,  mo  ber  ^ochflc  ©rab  ter  ©c^meljung  patt 
finbef,  unb  bem  mebertrepfetfben  gefönten  (Eifen  ©auer« 
jloff  auö  ber  mit  ©emalt  ^uftromenben  Sebenöluft  beö 
©eblafeö  mitgef^eüt  mirb*  >Durd;  baö  pete  tröpfeln 
beö  (Eifenö  auf  Äofpe  bis  in  ben  Qarnmlungöraum 
mirb  nod)  mel;r  gefohltes  (Eifen,  unb  ^umeüen  in  ber 
SWenge  erzeugt,  baj}  eö  nid;t  aüeö  oom  $ifen  aufge* 
nommen  räerben  fann,  fonbern  auf  bem  abgepod;enen 
Svo^ctfen  fd;mimmt.  9lun  fonbern  fid)  bte‘gefd)moije- 
nen  Stoffen  im  untern  Steile  beö  ©epedeö  nad)  if^ren 
fpecipfcben  ©emuliert  ab,  unb  baö  Stoffen  mirb  ge* 
gen  bie  meitere  (Etnmirfung  beö  ©eblafeö  burd)  bie  55a* 
berfung  mit  ber  $o§ofenfd)lacfe  gefd;ü§f,  unb  fo  be* 
pef)t  baö  SKof^eifen  oor^üglid)  auö: 

(Eifenmetaü, 
gefohltem  (Eifen, 

©auerpojf; 
enthalt  aber  jufaüig ; 

(Erben, 

$)£oöp()or, 

©cbmefef, 

Sgraunpein; 

feiten 
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Tupfer, 

Tlrfenif, 

£>ie  Jpof)ofenfd)(acfe  enttjmt  6ep  obiger  Q$efd;itfung : 
.SfiefeJerbe, 

$()onerbe, 

dfalferbe, 

§){)oßpljorfdure, 

©djmefeffdure, 

©ifenoppbul, 

QiraynjleinojrpbuJs 
unb  juweilen 

gefügtes  ©ifen'eingemengt,  aud;  wo£( 
gefcbmefeite  j^afferbe. 

3ui’  ßrddrung  beö  Jj?oi)ofenproceffeß  gehört  and) 
nod)  bie  £3ered)nung  über  bie  in  einet-  gegebenen  3dt 
in  einem  $of)ofen  »erbrantife  Qttenge  oon  Äoijlen,  nebjf 
ber  Sttenge  ber  burd)  bie  ^o^fe  jerfegten  iebensfuft  beß 
©ebidfeß.  $err  ©ifenoerwefer  ©d^tnbicr  fyat  unß 
barüber  fofgenbe  intereffante  ©pempei  mirgedpeilt: 

®enn  ^mep  ©ebidfe,  jebe  von  40  Söiener  ^ubifr 
fuß  3nl>alt  in  einer  SKinuce  14  mal  me  d)  fein ,  fo  brin* 
gen  fte  in  biefec  £ät  560  Äubiffuß,  ober  in  24  ©tun* 
ben  806400  dvubdfuß  atmoßpfjartfdje  Utft  in  ben  ipojj* 
ofen.  3Diefe  miegen  53Ö37^funb  uttb  enthalten  (nad) 
ben  altern  2inalpfen,  bie  neuern  geben  anbere  SXeful* 
tute)  36982  fg.  ©ticfluft,  15853  fg*  *eben$Iuft  unb 
802  {g.  foljlenfaureß  ©aß.  3n  biefer  iuftmenge  fann 
außerbetn  219  {g.  <2Baßergefjalt  angenommen  werben* 
2(n  ©ifenfleinen  foflen  in  24  ©funben  6963  {g.  mit 
einem  9io()eifengef)a(t  von  2607  fg.  mit  6786  fg.  $o()* 
len  burdjgefeft  merben.  Jperr  Sd^inbler  nimmt  fo* 
bann  in  6963  fg.  ©ifenffein,  2607  fg.  ©ifen ,  1095  fg, 
©auerftoff  unb  3261  fg.  ©rben  an,  mobep  aber  ba  auf 
fein  SBSajfer  unb  auf  feine  j?o£lenfdure  9iudftd;t  ge* 
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Kommen  würbe,  ber  €rbengef>aft  ju  groß  mtSfaffen 
butfte,  jumai  bod)  auct;  7  bis  io  ^rocenc  ©fenojrpb 
in  ber  @d;(acfe  bleiben.  €s  würben  alfo  in  24  ©tun« 
ben  in  ben  $ofjofen  gebradjf: 

2(tmoSp()drifd)c  luft  -  53637 

®ajfergel>alt  berfelben  *  2191g. 

Noblen  -  *  6786  jg. 

©fenjlein  3  *  6963  fg. 

Summe  67605  |g. 

welche  nad?  bem  ©d;meljen  umgeanbert  ftnb  in: 
©tidiuft  *  3  36982  fg* 

,$ot)lenfaureS  @as  aus  bem  ©auerfloff 
ber  iufr  unb  ber  ©fenjreme  induftoe 
802  |g.  in  ber  atmosphärische«  iuff 
praeeptgirenben  *  *  24523  $g. 

@d)laden  •  -  3405  £g. 

9\of>eifen  *  »  2607  jg*. 

Sied?  unjerfeffe  iebenSluft  *  5.5 .  |g. 

SDurd)  bie  S^legung  beS  SBafierS  er* 

^eugte  brennbare  iufc  *  33  fg* 

©umme  67605  fg. 

Ueb  eigens  fe|$e  idy  biefe  intereffante  ^Berechnung 
nur  bes  weitern  gorfdjenS  wegen  ^er.  9Ran  ftelje 
leicf>t  ein ,  ba£  fte  aus  mel)rern  ©rünben  nicht  für  rid;* 
tig  anerkannt  werben  (rann,  befonberS  ba  neub  2fnalp* 
fen  ben  ©ef)alt  ber  lebensluft  in  ber  2(tmc6pt)dre  auf 
22  bis  23  ^procent  rebueiren,  urtb  weil  bie2(nfid)£  bes 
■S'ohlenjlolfs  feit  (ßu^tona  Uirterfudjimg  fefjr  rem  ber, 
welche  uns  .ßauotffer  gab ,  abweid;f. 

12.  2Das  2tueblafen  bee  ^obofetts. 

©as  ©ibe  einer  ©djmdjdmtpagne  im  ^obofen 
wirb  in  ber  Siegel  fo  weit  wie  moglid;  hinausgefd^oben. 
Öft  fuhren  jufdllige  Umjidnbe  es  früher  als  man  wunfebe 
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fjerbep.  ©ief«  finb  ^auptfc&aben  in  ben  vergebenen 
Stilen  be$  Öfenö,  bie  man  nod)  nicbt  erwartete ;  2Baf» 
fermangel ,  ttebcrfd>tt>ernmun^en  u.  bergl.  ©emo^nlid) 
wirb  ba$  2luöblafen  burd)  ein  $u  fel^r  auögefreffeneS 
ober  fonfl  fd)abj>aft  geworbenes  ©ejM  veranlagt* 
QÖenn  bann  ber  Crjfals,  meld)en  biß  Äoljlc  tragen  will, 
}u  geringe  wirb,  fo  enbigt  man;  imb  jwar:  wenn  es 
fepn  fann,  mit  einer  leid)rßüffigen  etwas  freffeuben  23e* 
fd)icfung,  um  ben  Öfen  gewiffermagen  auöjun)afd;en. 
9?un  wirb  mit  Tiufgeben  aufgeljort,  niebergeblafen  unb 
immer  abgeworfen.  (£nblid)  lagt  man  alles  Siobeifen 
aus  Dem  Jpeerbe  unb  fd/ü|t  bas  ©eblafe  ab*  UBenn 
aber  anbere  Ürfdd)en  als  eine  fd)led)te23efd)ajfeu()eit  bes 
öfens,  nur  einen  @riü|lanb  von  einigen  2Bcd)en  er» 
forbern,  £.23.  bei)  2Baffermangel,  ober  weldies  frei)* 
lid)  auf  fd>(ed)te  QBtrrljfcbaft  (unbeutet,  aus  Äofjlen« 
Mangel,  fo  fann  man  bie  ©icftf  mit  einer  glatte  be* 
becfen  unb  verflreidjen,  bie  gorm  vergopfen  unb  ben 
Sümpel  verfd)lof[en  galten,  bas  ©eblafe  abfd)ü|en, 
unb  nad)  ‘Mbf^ulfe  beS  Mangels  ben  Öfen  tvieber  an» 
I affen  ,  wobei;  aber  allemal  ein  betrad)tlid)er  ©cfyaben 
verurfad)t  wirb* 

B.  2Da»  23lauofenfd)njd5eH* 

3bie  23lauofen  bilben  tonnenformige  Staume,  unb 
£aben  in  ber  9föitte  il^rer  Jpolje  bie  grogte  2Öeice  (circa 
7  gug).  97ad)  oben  unb  unten  511  $iel )en  fie  fid)  ,wie» 
ber  $ufammen. 

€in  Sölauofen  bat  fein  ©ejlefle  unb  feinen  23or* 
§eerb.  9Kan  fcfymiljf  mit  einer  23rufl  über  bem  2(uge, 
unb  es  bcgnben  fid)  gier  3  Dehnungen  über  einanber/ 
eine  fürs  baS  ^bjledjen  beS  (Jifens,  bie  anbere  für  baS 
3tb|tecgcn  ber  @d)(acfe. 

S5as 'Sbflecgen  bes€ifcns  gefcgief^t  alle  4©funben* 
SBenn  fid)  <£tfen  an  ben  Stoben jiein  anfe£t,  fo  mug, 
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wenn  man  ftdj  burc&  bie  SSefcbicfung  nicht  Reffen  fann* 
bie  23rufi  aufgerijyen,  unb  baöfclbe  mitteljl  SBrecheifen 
foSgeflogen  werben. 

9Kan  oerfchmiljt  in  ben  QMauofen  nur  feid;tflüfftge 
©fenfteme:  als  @par^eifen|tetn  unb  odrertgen  SBraun* 
eifenfrein  u.  f.  ro. 

2)ep  einem  guten  ©ange  erhalt  man  wegen  be$ 
»ielen  ifrtlirS  in  ber  SBefdjkfung  oft  bimjleinarfige 
@d;lade;  augerbem  ijl  fie  aber  auch  feji,  unb  uerfchie* 
bentiicb  gefärbt. 

©aS  burcb  SSlauofen  erzeugte  Steifen  wirb  oor* 
juglid)  jur  ©raf^fabncatioti  benu($t,  $ur  ©iegerep  i|t 
eö  ju  bicfgrell. 

®ie  SMauofen  finb  aus  bcn  fogenannfen  ®olfsofen 
entflanben,  wo  man  gleid)  bep  einem  jebesmaligen 
9]iebergei;en  eines  befd)ic£tenDfens  gleich  ga^res  fchmieb* 
bares  ©fen  erlieft ,  weld)es  fich  in  bem  untern  ${jdk 
bes  Ofens,  wo  es  bem  ©eblafe  ausgefe^t  war,  (am* 
melte.  ©iefe  OTajfe  ©fen  nannte  man  ben  £üolf 
'(Lupus),  woraus  aud)  nad^er  bie  Benennung  Suppe 
entßanben  i|i.  ©tefe  würbe  nad)  'Mufbredjung  ber 
QJrujI  mit  Sangen  «nb  ®inben  herauSgejogep ,  3er* 
fairen  unb  perfcbmtebef,  unb  ber  Ofen  oon  neuem  wie* 
ber  befcbidt. 

S3ep  ben  S3lau6fen  führte  man  aber  (Eampagnen 
»on  15  bis  25  ^Soeben  ein;  man  brachte  bas  ©fen 
nicht  fo  unmittelbar  in  23eru{>rung  mit  bem  ÖBinbe, 
unb  erzeugte  alfo  ein  9\ol)eifen,  welches  fid>  wegen  ber 
geringen  Stetige  bes  in  ihm  enthaltenen  $ohlenpojfes 
»on  gnbern  Sioheifenforten  unterfcheibef,  unb  bem 
3rtfd)etfen  baffer  fdjon  naher  f'ommt,  ober  ftch  an  ben 
^fahl  anfd)lieft,  jebori)  nod)  beträchtlich  mehr  ivofj* 
lenjieff  als  biefer  enthalt,  unb  alfo,  um  es  baju  ju 
mad)en,  etft  nod;  in  bie  '  genommen 

Serben  mu$< 


74 


C.  ^c£>niel3tiH3  ber  CStfenfhitte  in  £uppe»tfeuertt. 

53  n)  btefem  ©djmefyprocefle  fd;me($t  man  fogfeicf) 
gaf;reö  ©ifen  auö  ben  (Eifenjleinen.  S)?a n  ßnbet  biefe 
Arbeit  bloß  ned)  auf  ber  3nfel  (Eorßca,  unb  bei)  einU 
gen  9>rioateifenmerfen  in  ©djiefien. 

2fn  einer  $uppcnfeuerf;utte  beßnbef  fiel)  ein@djmefj* 
unb  ein  SBärmfeuer,  nebjf  einem  Jammer. 

Sag  ©djnietyfeuer  ifl  ein  enger  eingefd)(oflener 
Summ,  bem  eineg  $rifd)feüers  afjnüdj*  Siefen  Siaum 
flampft  man  mit  leid;rem  ©e|lube  aus,  unb  laßt  barm 
eine  fleinc  Vertiefung.  Siefen  ^>eerb  fjauft  man  ooft 
^ol)len,  unb  bringt  auf  biefe  ben  leidrtßüfffgen  <&fen* 
(lein  fbenn  nur  fo(d?e  fann  man  auf  biefe  2lrt  ncrar* 
beiten)  oben  auf»  9)?an  verarbeitet  gemojjnfid;  ©unipf- 
unb  ^Jiorafrer^  Sag.eiufdjme^enbeSifen  fmbet  feine 
©elegenf)eit,  Äof)lenfloff  aufjunelnuen,  inbem  eg  mit 
bem  5Bttibe  in  fiarfe  Verutfrung  fommt,  unb  wirb 
alfo  $u  grifd>eifen,  welches  baburd),  baß  eg  in  ben 
aus  ^o^lenlofcbe  gefd;lagenen  Jpeetb  einfmft,  ooc  ber 
Verbrennung  gefd)u|t  wirb. 

2)ian  muß  aber  aud)  2(cf)t  f>aben,  baß  bie  iuppe 
nid)t  anfdjweiße.  Sie  ©d)Iacfe/  bie  ficb  x>om  Qüifen 
trennt,  giebt  nun  ben  Jpeerb. 

Sie  53efd)ojfen(;eit  biefer  ©djfacfe  ijl  *>erfd;ieben, 
unb  fie  iß  nad;  bem  TfuSbrucfe  ber  ©cbmefjer  in  i(j* 
ren  <£j:tremen  entweber  311  matt  bei;  einem  matten 
©ange,  ober  $u  frtfd;  bei;  einem  frifdjen  0ange  beg 
©cbmefyenS.  CSei;  einem  guten  ©djmdjcn  muß  ber 
©ang  begfelben  3wifd;en  beiden  bas  Mittel  galten. 

5Benn  ber  ©ang  $u  frifd)  ijt,  fo  erfd)einet  bie 
<Bd;lacfe  fe£r  glafig,  unb  eg  pflegt  bei;  biefem  ©rabe 
ber  J£n|e  fid;  gern  etwas  ^P(jogp()orfaure  $u  beSoppbi* 
ren/  unb  ber  entßanbene  9>l)ogpf)or  fid;  mit  bem  (£ifen 
ju  oerbinben.  53ep  311  mattem  ©ange  bleibt  ebenfalls 
ein  Sjjed  J)^oSp^or  bei;  bem  <£ifen,  unb  beßljalb  muß 


bie  Jjif  e  gerabe  fo  fepn ,  bap  ftc6  btc  leidjtflufirtge  pfjoß- 
p^or^afttge  ©fenfdjlacfe  vom  ©fen  abfeigerf* 

©n  foldjeß  5*rifd;flucf  (Luppe)  ir>iege  ungefähr  2 
©ntner,  wirb  jerljauen,  unb  bepm  2Barmfeuec  ver- 
fdjmiebef.  ©n  ^peil  btefeß  ©fenß  fann  oft  gleid) 
auf  ©ta()l  verarbeitet  werben. 

Sie  ©nfaebheit  biefer  'Arbeit  tjt  intereffant  $11  fe- 
tyn,  ob  fie  gleich  wegen  beß  großem  2(ufwanbeß  an 
Brennmaterial  nicht  $u  empfehlen  ifl. 

Die  meipnifdjen  unb  thuringifchen  5errermfeucr 
barf  man  nicht  mit  ben  befchriebenen  iuppenfeuern  vcr-, 
wechfein;  ^tngegen  fommen  bie  oberpfaljifcben 
beerbe  mit  ben  iuppenfeuern  uberein. 

f.  &u*3e  Äetradptung  bec  ££ifetig ießerey. 

Saß  in  ben  Jjohofen  erzeugte  Siobeifen  wirb 
ju  ©upwaaren  verbraucht,  tpeilß  verfrifcht,  unb  baß 
in  ben  Blauofen  aufgebrachte  Siobftahleifen  auf 
©djmelj(lal)l  verarbeitet.  Saß  $u  verfrifebenbe  9\ol)* 
eifen  giepf  man  in  ©anb  ju  (Banken  (©aufen),  Plat¬ 
ten  ober  Knüppeln.  2Bie  nun  bie  ©upwaaren  auf 
bem  Steifen  erzeugt  werben,  foll  ^icr  nur,  ba  bie 
Erörterung  ber  jfunffarbeiten  beß  Eifenhüttenmanneß 
aupec  bem  biefeß  SBerfeß  liegt,  in  gebrangter 

Äürje  angegeben  werben.  Sie  ©ieperep  jerfallt  in  2 
befonbere  ?irbeiten,  namlid;; 

Sie  eigentliche  ©teperey  unb 

Sie  95erfchiebenheiten  ber  ©iep »  unb  gormerep 
ffnb  folgenbe: 

1)  Ser  frepe  ©anbgup. 

2)  Ser  iabengup. 

3)  Ser  halbe  ieluugup. 

,  4)  Ser  iehmgup. 

5)  3)tt  Äunjigup* 


6)  Der  fette  ©anbgufj* 

7 3  Der  ©d)alcngu(5t 

i*  Sey  den*  freyett  Öanbguß 
wirb  ein  aus  $ol$  gearbeitetes  SKobell  in  ©anb,  wel¬ 
cher  mit  etwas  ,$of)lenlpfd;e  nerbunben  if},  eingebammt/ 
unb  norjtdjtig  roieber  (^ausgenommen,  Der  Jldd>e 
wirb  aber  ein  geringer  Jall,  welchen  man  mit  ber 
©e§wage  beftimmt,  unb  eine  gleidje  läge  gegeben, 
bamie  Das  ©fen,  roe(d;es  man  Darüber  laufen  (djjf/ 
/eine  gleiche  ©tdrfc  erhalte* 

Um  bem  ©u§  me(u*  ‘Jeine  ju  geben,  wirb  ber  ©anb, 
in  bem  fid)  bie  abgebrüdte  Jorm  beftnbet,  ober  Diel* 
mef)r  bie  Jlädjen  ber  Jarm,  mit  fel)r  feinem  Sohlen* 
pulner  aus  garten  Noblen,  gepulvert,  unb  bann  gegoflen* 
Damit  ftd)  bie  gegebenen  ©tüde  uid)t  jieben ,  fo 
wirb  i£ re  öberfldd)e  gleid)  nad)  bem  ©u§  mit  ^o^len* 
I5fd;e  beworfen,  unb  fte  fp  ber  aHmdf^ligen  Sr  Faltung 
uberlajfem  k 

z ♦  2>ee  halbe  &ehnigu$« 

wirb  ebenfalls  nod)  auf  bie  befd)riebene  SBeife  im 
©anbe  unternommen,  bod)  bebient  man  fid)  babep 
fd)on  eines  Zornes  sen  keimen,  unb  jwar  aus  bem 
©runbe,  um  innerhalb  ber  ©ugwelle,  einen  non  Sifett 
umgebenen  Siaum  $u  bilben,  ber  aber  (jicrbep  immer 
nod)  fel)r  einfach  fepn  mug.  2tuf  biefe  %vt  werben  $♦ 
©d;miebeformen  unb  grofje  eiferne  ©erpichte  gegojfen, 

3.  ^Dec  £adenguß 

wirfr  ebenfalls  im  ©anbe  unternommen,  nur  ifl  fdjon 
bie  Jormerep  babep  fun|llid)er* 

■8Kan  bebient  ftd)  l)ier$u  jweper  h^jerner  inben, 
beren  53oben  ein  barunter  gelegtes,  fef>r  ebenes  ®ret 
erfegr.  SSepbe  laben  finb  Durch  einen  ©d;ieber  genau 
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mit  einanber  oerbunben/  fo  baß  fte  unoerrucflid;  in 
^rer  Jage  gegen  einanber  ftnb. 

2öül  man  j.  33.  ein  Safferol  formen,  fo  bebienef 
man  fid;  ba$u  eines  SftobelieS,  welches  aus  CDteJfmg 
gearbeitet  iji/  unb  aus  2  Jjdlfte«,  bie  genau  an  ein- 
onber  paffen  /  befte^et*  Diefeii  ©ajferol  füllt  man  nun 
mit  bem  jum  Sieben  erjt  praparirten  ©anb,  jebod; 
aber  barf,  Weber  ju  fejl,  nod;  ju  lofe  gefüllt  werben. 

Den  untern  haften  ober  $abe  fiampft  mau  mit 
©anbe  aus,  flreidjt  bie  Dberßddje  mit  bem  ©treid)* 
^of|  eben  auS>  unb  (Teilt  bas  ebenfalls  mit  ©anbe  ge« 
füllte  Sajferol  beljurfam  mit  bem  obern  ©nbe  barauf, 
fo  baß  ber  ©anb  in  bemfelben,  ben  barunfer  bejmbli* 
eben  ©anb  in  ber  labe  berühret.  3?un  fe|t  man  ben 
obern  Äafren  auf,  bejTdubt  bie  ©anbßdd;e  mit  hartem 
unb  feinem  ©eßube,  unb  jTampft,  nad;bem  man  ben 
©inguß  auf  bie  obere  glddje  beS  Safferols  gcjTellt  hat, 
ben  obern  Äajfan  ebenfalls  ooll  ©anb.  hierauf  wirb 
berfdbe  nebjT  bem  barin  beßnbltd)en  ©anbe  mit  aller 
$8orßd)t  abgehoben,  bas  mejfingcne  ßafferol  behutfam 
abgeuommen,  unb  ber  Mafien  mit  eben  ber  9Sorficbt 
wieber  aufgefe§t.  3n  ben  baburd;  oon  bem  9)lobell 
jiirudgclaifenen  3caum  wirb  6urd)  bas  oben  bejmblicfee  * 
©ießlod)  bas  €i(>n  hmeingebrad)f.  9Tad;  bem  ©rfal* 
ten  nimmt  man  bas  gegoffene  Safjerol  heraus* 

4.  jDer  Öd)alcitgu$. 

'  Diefen  menbet  man  bei;  fleinen  ©ießerepen,  23* 
bep  Dörfern  ic.  an. 

Das  SRobell  i|T  hier  oon  befall,  j.  33.  SJteffing, 
unb  hübet  bep  biefer  ©ießerep  bas  Jpembe.  S?an  um« 

[  fd)ldgt  baS  SDZetafl  non  außen  mit  einem  aufs  bejle  $u* 
bereiteten  ieimen,  unb  füllet  aud;  bte  innere  Jpohlung 
j  mit  bemfelben  aus.  Darauf  $erfd;neibef  man  ben 

S  SKantel  in  2  $h^e/  nimmt  bas  metallene  SKobeH 
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gratis,  bringt  ben  SSBantel  wieber  um  ben  $ern,  unb 
gießt  burcb  eine  Deffnung,  roeldje  man  in  bm  SRantel 
road;t,  baß  Sifen  ein* 

5*  <&an$et  £el;miguß.  £ebmfötmerey\ 

Siefer  2(rt  $u  gieren  bebient  man  ftd;  fel)r  {jaußg. 

23epfpiel  bann  bie  gorm  einer  Retorte,  ober  einer 
öfenblafe  bienen.  Sß  fommen  hierbei;  oerfcfyiebene 
Singe  in  35etrad;tung ,  roeld;e  man  ted;nifd; 
ben  25*ern, 
baß  ^embe, 

bie  Schale  ober  ttlantel 

nennt* 

Ser  Äern  roirb  $uerfl  gebilbet,  um  btefen  fommt 
baß  $embe,  unb  auf  biefeß  roieber  ber  SDIantel.  Saß 
Jpembe  nimmt  ben  9iaum  ein,  welcher  mit  (£ifen  gefüllt 
werben  foü,  muß  aljb  genau  bie  gorm  beß  ju  gießen* 
ben  ©tüdeß  (jaben. 

Saß  QSerfafjren  bei;  bem  gönnen  tft  folgenbeß: 

Ser  ie^m ,  worauß  geformet  werben  foü ,  wirb 
auf  ber  ie(>mbanb  mit  ^Pferöemijf  bermifeftt,  unb  mit 
bem  ie^mmaffer  auf  baß  forgfaltigfte.  burdjeinanber 
gearbeitet.  Ser  ^orb  an  ber  gormweüe  wirb  er|i 
mit  ©troj)  umwidelt,  woburd;  er  ungefähr  bie  gen n 
beß  ju  bilbenben  Äernß  erhalt,  hierauf  wirb  nun 
$el)m  aufgetragen,  unb  barauß  ber  j?ern  nad;  feiner 
gehörigen  ©roße  unb  genau  in  ber  gorm  aufgetragen, 
weld;e  baß  $u  gießettbe  ©tud:  inwenbig  f>aben  foü. 
üftan  ^at  biefe  ©eftalt  l;a(b  in  ein  23ret  außgefd;nitten, 
()dlt  biefeß  bid;t  an  bie  gormweüe,  fo  baß  ber  j?ern 
in  ben  2fußfd;mtt  ßineinpaßt,  unb  bref;t  alßbann  bie 
SBeüe  unb  mit  ifjr  ben  barauf  beftnb(td>en  ie^mfern  um, 
bamit  ber  Äern  glatt,  unb  burd;auß  gleid;  ftarf  werbe, 
hierauf  wirb  berfelbe  getrodnet,  unb  mit  einer  9Ka|fe 
auß  Jpefen  unb  jfienruß  befiridjen. 


s 


—  79  — 

£>Jefer  $ern  wirb  nun  mit  einem  fefjr  fein  gear¬ 
beiteten  Sel)m  in  Der  ©tarfe  überlegen,  als  bas  ©fett 
fcitf  fet;n  foll.  liefen  Uebcrjug  nennt  man  bas<£>emfce, 
unb  es  enthalt  ade  bie  Ser,$eid;nungen ,  weld;e  äugen 
auf  bem  ©efage  fet;n  feilen*  ®S  wirb  auf  bie  nam* 
Iid;e  2lrt,  als  fdjon  bei;  bem  $erne  erwähnt  worben, 
abge&rehet* 

Sfadjbem  bas  Jpembe  noflig  abgebre^f  unb  ausge- 
trodnet  ijt,  wirb  es  ebenfalls  mit  einem  ©emengeauß 
Äiemug,  $efen  unb  Öel  überzogen,  unb  bann  mit  bem 
JWanrel,  ber  aus  le(;m  gefd;lagen  ijl* 

SDer  SRanfel  wirb  barauf  ber  Sauge  nacf;  burdj- 
fdmttfen,  unb  non  bem  Jfrembe  aufgehoben;  alsbaiw 
wirb  bas  ^)mibe  behutfam  nön  bem  Äevne  genommen, 
unb  ber  9)ianfel  wieber  über  ben  ifern  gelegt*  %n 
bem  SDtanfel  wirb  ein  (Einguß  gemacht,  unb  in  bem 
an  ber  ©teile  bes  $embeS  entjianbenen  leeren  9taume 
bas  ©fen  eingegoßen*  Oft,  unb  bieg  bei;  grogen 
©tucfen,  wirb  es  and;  nofgig,  Suftoffnungen  $u  laßen* 
€s  nerfleht  ftd;  non  felbjt,  bag  man  bie  SBelle,  wor¬ 
auf  man  bie  ?(bbrefmng  bes  9)iobells  unternommen, 
nad;  ber  gormung  wieber  (>erau$jie£f* 

©inb  bie  ©tucfe  fe^r  groß,  bie  man  auf  biefe  litt 
geformet  hat/  fo  mug  man  fie  in  ben  ©anb  npr  bem 
Ofen  eingrgben,  feft  ßampfen  unb  bie  Oberfläche  bes 
©anbes  wohl  nod;  ©ewichten  befd;weren,  bamit 
bas  ©fen  bte  gorm  nid;t  aus  einanbei*  bringet* 

Sei;  bem  gejlßmnpfen  beö  ©anbeö  hat  man  fl$ 
nor  bet*  Sefdjabtgung  ber  gorm  in  lld)t  $u  nehmen* 
Sepm  ©ng  legen  bes  ©fenS  mug  man  ftd)  fein*  in  2lcl;c 
nehmen,  bag  ©teine  ober  fonfi  etwas  auger  bem  rei¬ 
nen  ©fen  nid;t  mit  einfließen* 


80 


6»  &unft  s  unb  <3>chftletig!ej5erey\ 

SKoil  hat  bet)  betreiben  ebenfalls  ^ern,  Jpembe  unb 
Sftantel,  aber  bie  Verfertigung  btefer  formen  iji  nid)C 
fo  leid;t  als  bie  Dorier  befd)riebene,  weil  man  biefelbett 
nid)t  abbre^en  fann,  unb  bie  Figuren  bod)  f)ol)l  fepn 
muffen,  rl^eils  bamie  fie  nid)t  fo  fdjwer  unb  intranspor¬ 
tabel  werben,  tl^eils  bamit  man  nach  ©elegenljeit  ben 
in  i^nen  befmblichen  Svaum  benu|en  forme;  als  bep 
giguren,  Defen  tc. 

Äern  unb  5Kantef  werben  fyiet/  wie  btt)  ber  oori- 
gen  Hxt,  aus  ie^m  gemad)t,  ber  oon  eben  ber  ©üte/ 
unb  wo  möglich  nod;  feiner  fet;n  mu§  /  ju  bem  Jpembe 
wirb  aber  $ßad)S  genommen.  —  *©iefeS  aus  $8ad;S 
bejfehenbe  Jjjembe  wirb  in  einer  guten  ©ppsform  ge- 
goffen,  auf  eine  fcbi<fl;dje$Beife  in  ©tücfe  jerfchmtten, 
unb  biefe@tucfe  auf  ben  jfern  aufgefe^t;  bod)  fo,  bajj 
jte  genau  jufammeti  paffen 

Um  aber  bem  Äern  feine  gorm  $u  geben,  ijf  nofhig, 
ein  eigenes  ©erufle  $u  machen,  unb  $war  aus  (£ifeu- 
jlabeti,  bie  gewiffermaßen  bas  ©feiet  Der  gigur  abge¬ 
ben*  2(uf  biefe  wirb  alSDann  ber  Äern  aus  ie^m  auf» 
getragen,  nadjbem  fie  <$uoor  mit  Stroh  überwun- 
ben  finb* 

.  3DaS  ©adjshembe,  welches  ,  wie  fchon  erwähnt, 
auf  ben  .Sern  aufgefe|t  wirb,  bilbet  hier  gewiffermajjen 
bie  Jjaut  ber  gigur. 

rÜuf  bas  ©ad)S  wirb  nun  wieber  behutfam  feiern  . 
aufgetragen,  weicher  augcrfi  gut  ju  bearbeiten  fepn 
mu£.  Sftan  nimmt  |u  ber  Verfertigung  Dtejes  Man¬ 
tels  ben  leljm  gern  etwas  weid),  bamit  fich  aud)  bie 
feinflen  gormett  gut  einbrucfen. 

ffiachbem  man  ben  Sftantel  aufgetragen ,  unb  um 
ihm  oon  einigen©tellen  mehr  Jjjalt  ju  geben,  mit  ©raljt 
umwunben  hnt,  fo  wirb  ec  getrocfnet,  unb  bann  baS 
2Bad;S  h^röusgefchmDljen. 


©iefe  gornten  werben  nun  entroeber  gleich  oor 
bem  Dfen  eingegraben ,  unb  man  lagt  baß  Sifen  gleich 
auß  bem  Dfen  in  ben  angebrachten  ©ngug  einlaufen, 
ober  man  fcbopft  auß  bem  beerbe  auß,  unb  gieße  bie* 
feß  in  bie  gerat,  le|te reß  me§c  btty  Meinen  ©tücfen. 

7.  JDer  fette  0anbgug. 

©aß  formen  im  fetten  ©anbe  iji  juerjl  in  ©nglanb 
in  2iußübung  gebracht  worben. 

©iefer  fette  ©anb  i|i  ein  ©emenge  oon  ©anb,  unb 
fettem,  b.  b*  reinem  $bon>  biefer  wirb  in  ein  SWobell, 
(wabrfcbeinlicb  auß  Sföetall)  welcbeß  auß  einanber  ge* 
nommen  werben  fann,  eingebrüeft,  unb  baß  5Wobell 
außwenbig  ebenfalls  mit  biefer  SKajfe  überzogen. 

©er  ^ier  entfie^eube  ÜKanfeJ  wirb  jerfebnitten, 

!  baß  iWobell  beraußgenominen,  ber  SKantel  wieber  auf* 
gefe|t,  unb  bie  gorm  alßbann  burt  gebrannt,  ©aß 
©ngiegen  iji  halber  wie  gewöhnlich. 

2lnmer£ung. 

^Sei)  ber  gormung  eineß  ®urfelß  in  ©anb,  welcher 
auf  allen  ©eiten  giguren  buben  unb  bo&l  fepn  foll, 
mug  man  ein  9J?obell  buben,  welcbeß  in  4  $b^e  jer» 
legt  werben  fami. 

©ep  ber  gormung  oon  ©afferrohren  unb  bomben 
wirb  erg  bie  ganjeSKaffe  abgeformet,  unb  in  biefe^in 
jfern  gelegt. 

8.  V>on  fcem  (Biegen  felbfl. 

©iefeß  unternimmt  man  entweber  gleich  auß  bem 
Jpobofen  bureb  baß  Tibgecben,  ober  man  fd>opff  baß 
€ifen  mit  jfelien  auß  bem  Jpeerb.  3m  bepben  gallen 
mug  man  ü&)t  buben,  bag  feine  ©d;lacfe,  fö>()le?c» 
mit  eingiege  unb  ben  ©ug  oerbetbe. 

3u  ben  oerfebiebenen  ©ugwaaren  mug  man  auch 
t)erfd>iebene  ©orten  von  Sifen  buben.  ©0  erfovbern 
«•».  iV-  VM.  S 


feine  ©ief$eret;en  ein  weites  bfbüies  Stoljet'fen,  ©ug» 
waaren  aber,  welche  nad)ljer  geuer  oug$ul;alfen  §aben, 
alg  j*  ©*  Defen  :c*  »erlangen  fcfyon  ein  erwäg  graueg 
ßlifen,  weil  fie  widrigenfalls  ju  leid;t '  äerfpringett 
würben* 

•3Diefe  ©erfd)ieben£eiten  beg  (Sifeng  erhalt  man 
.  tf;eilg  burd)  ©eranberung  beg  ©a|eg,  tF;eiig  burd; 
©etanberung  ber  ISefcbicfung* 

Tilg  Hadjarbett  bet;  ben  "©tegerepen  tann  mai\ 
dag  @d)leifen  »erfd)iebener©ußwaaren  anfefjen,  fo  wie 
aucf;  bie  2lugarbeitung  ber  miprat^enen  ©reden  mit 
geile  unb  Sfteifel* 

33ie  gefertigten  ©ugmaaren  werben  nun  nad)  3Ka&{5* 
gäbe  beg  ba»on  $u  machenden  ©ebraud>eg  probiert,  unb 
eigentlid)  aisbann  erjl,  wenn  fie  bie  ^Probe  auggel^alfen 
£aben,  in  ben  Jpanbel  gebracht. 

Um  einen  gegebenen  Öfen  ju  probieren,  fjei|t 
man  benfelben  mit  einem  (tarfen  ^o^lenfeuer,  unb  ftf* 
£et,  ob  er  biefeg  augf)alt,  of;ne  gu  jerfpringen.  Sopfe 
unb  al)nlid)e  ©efa£e  füllet  man  mit  Gaffer,  unb  fielet, 
ob  bagfelbe  nid;t  burd;laufe.  2lmmunieion  fd;iebt  man 
burd;  ein  bejiimmtcs  ßaliber,  unb  wirft  |le  aud;  wofd 
»ott  einer  beßimmfen  <£)6()e  auf  ©feine  Ijerab,  unb  fie* 
£et,  ob  fie  biefeg  ausljält* 

g.  2Die  Srifcbproceffe* 

5ri feiert  nennt  ber  Sifen^ütfenmann  diejenige  2(r« 
beit,  burd;  weld;e  er  dag  fp r ob e  9vo Reifen  ^u  bejjnba* 
rem  grifd;eifen  mad;t. 

©g  wirb  namltcb  »orjüglidj  burd)  ©nwirfung  beg 
©eblafeg  dag  gefohlte  (Stfen  beg  9rol;eifeng  gerfrort, 
bie  €‘rben  auggefdjmoljen ,  ber  ©aueifrojf  burd)  J)eg» 
ojrpöation  unb  oer  9>l)ogp!jor  unb  ©ctywefel  burd;  öjrp« 
bation  getrennt* 


gu  biefem  groecfe  fann  man  auf  perfdjiebenen  3Be* 
gen,  Die  in  Jjinfidjt  be$  geuerbaues  unb  ber  $anbgri|fe 
serfdjieben  finb,  gelangen.  Ser  cjjemifcfje  |>rocefj  iji 
u&rigenö  bei;  allen  griftf;meefjoben  berfelbe.  Sie  rrji* 
genannten  $auDtoerfd;ieDen|etten  machen  folgenbe  ef* 
genf&umlidje  grifdjmetljoben  auö: 

1 )  Sa$  warme  ober  teutfe^e  griffen,  unb  biefes 
tljeilt  ftd;  mieber,  in 

a)  griffen  mit  Anlaufen, 

b)  griffen  of)ne  babfelbe. 

2)  Sag  j&altfrifcben. 

3)  Sa$  waUonif4)e  Jrifc^ent 
v  4)  Sie  0smunb*  Arbeit. 

5)  -Sofc^arbeit* 

,6)  Qtabifrifcbcm 

7)  iEiegelfrifd)cnr 

8)  Saß  5nf4>en  bit  offenen  Ueoerbettrfeuer*  . 
.  Siefe  J?auptoerfd;iebenfjeiten  beö  grifd;pcoce|TeS 

ridjfen  fid;  entroeber  nad;  ber  Befd;ajfenl>eit  beö  $o£* 
eifens,  ober  aud;„  ©rfparung  uon  Brennmaterial  unb 
Sifen,  ober  aud;  nad)  ©ewinnung  ber  geif. 

Ser  groeef ,  $u  roekftem  man  bie  Arbeit  beg  grt« 
fdjenö  unternimmt,  ijt  affo  tote  fdjort  ermahnet  bie  Um« 

]  roatiölung  be$  9\o()eifen$  in  fd;miebbareö  ijifen,  unb 
biefeö  gefd;ief)t: 

1)  Durd)  2(bf4)eibung  bes  ÄobltnfJoffee  von 
j  bemigifen,  unb  biefeö  iß  bie  Jpauprfad;e,  in« 

bem  fie  bei;  jeber  ©orte  oon  Steifen  unb  bet;  je« 
bem  grifcbproceffe  oorfommt. 

2)  3Dur4>  ?(bfd)etbung  bee.in  einigen  2\obcifen« 

I  forten  entbotenen  gepboepborten  igifens. 

I  3)  Durch  ^tusfebeibung  bea  in  bem  ixobeifen 

enthaltenen  Sauer  jloffs,  unb  ber  wenigen 
igtbeiv 
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4)  2>urc|>  Crertnung  von  anbern  tttetätlen, 
als  Tupfer,  S5raun(lein  je.*  welche  ojrpbirt  tner* 
ben,  unb  in  bie  ©djlade  mit  übergeben* 

5)  3Dutc^  ?lbfd)etbung  bes  Schwefels,  welcher 
ebenfalls  irt  me^rern  &o()eifenforten  enthalten  iji* 

3ber  §dfcbproceß  ijl  eigentlich  ein  Djrpbationspro* 
<e§ ,  aber  ein  fV£r  fünjllicbee,  inbem  e$  nad)ff  ber  3^- 
fiörung  beS  Äo^en|loffeö  im  ©ifen  burd)  Djrpbation 
noch  auf  ©Haltung  beS  ©tfens  anfommt* 

$)as  netfcbiebcne  tt>ocf>entlid)e  Ausbringen  bes  §rifcb* 
eifenS  tneid)t  oft  fe£r  non  einanber  ab.  ©o  fann  matt 
auf  einigen  Werfen  auf  ein  ro6d)ent(id)eS  Ausbringen 
non  50  bis  60 ,  ja  70  Zentner  red)Uen ,  bd  man  hin* 
gegen  auf  anbern  n>ol)(  nur  30  bis  40  erhalt. 

5Daö  Dio^eifen ,  tneldjes  $.£&♦  non  23rauneifert{lein 
erhalten  wirb,  tji  fe^r  leicht  unb  gut  $um  QSetfrifchen, 
unb  man  §at  wenig  Abgang  bdbep.  2)ag  aus  !Xafen» 
etfenftein  erhaltene  9iol)eifen  ifl  bagegen  ferner  ju  ner* 
frtfd)en ,  unb  nid  Abgang  babep. 

IDic  Abf4>etbung  beö  Boblenffoffö  mirb  burd) 
©irnnithing  ber  iufr  eines  ©eblafes  bewirft,  welches 
jlets  ftifdje  iufr  herbepfuhret,  aus  weldjer  in  ber  ©lujj* 
l)i|e  bie  Jfoble  ben  ©auerjloff  abfd;eibcr  /  unb  fiefy  ba» 
bamit  als  jfo()lenfatrre  nerflud)tiget*  - 

3Die  Abfcbcibung  bee  Pi)öspl)6reifen$  gefcfjiejjt 
fomo^l  burd)  eine  Art  non  Ausfaigerung  unb  Djrpbation 
jugleid) ,  inbem  bas  $l)0Sp()öreifen  leid)tflüfftger  unb 
aud)  leid)ter  iji,  unb  alfo  in  bie  ©d)lacfe  gebrad)twirb, 
als  aud)  burd)  einen  gufcblag  non  jfalferbe,  welche 
noeb  etwas  ©ifen  non.  ber  9^oSpborfaure  befrepf,  unb 
mit  in  biefe  ©djlacfe  nimmt,  inbem  fte  eine  ettnas  na» 
f^ere  Q3erwanbtfd)aft  als  bas  ©ifen  ju  berfelben  hat* 
S)iefe  bepben  Arten  ber  Ausfd)eibung  fmb  am  bejim 
mit  einanber  in  a3erbinbung. 
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Off  enthalt  bag  9iof)eifen  oucfj  fo  »iel  ©c&rotfel 
(toie  j.®.  bag,  njelcfjcs  man  in  einigen  ©egenben 
©nglanbg  burd)  Bag  ©djtneljen  mif  fdwefügen  Goatfg 
erhält,)  Ba§  Bie  geroo^nlidjen  SDlitfel  biefeiben  abju» 
fd)eiben,  nid)f  mel)c  fjinlängiid}  ftnb.  .fnerb«)  fiid)£ 
man  Bie  burd)  Bag  §rifd)en  entfie^enbe  ©djrocfelfäure, 
roeldje  fonjf  letd)t  roie&er  Burd)  bie  Äofjie  in  ©djroefel 
umgeänberf  roirb,  ober  pieileid)£  Ben  ©djroefel  be$ 
SKo&eifeng  feibjl  an  Ä'aii  ju  bringen ;  roie  biefeg  gefcfjie« 
f)ct  ?  feil  bei)  S3etrad)fung  beg  Siegel » grifdjeng ,  roel» 
d;eg  in  fold;en  Sailen  gebräud)Iid)  iji,  gezeigt  merben« 

i)  JDae  vcavmc  obtv  teutf4>c  ^rifc^em 

a)  !Da$  2(nfauffrtf4>en. 

©as  |u  biefer  Arbeit  erfprberfitfje  geuer  *ft  utigc« 
fa(jr  eine  ©fle  ins  ©epierte,  unbuft  alsbamt  i43otf 
jjoeb*  ©a£  ,£eucr  nennt  man  namlicb ben  SKaum,  in. 
welchem  bä$  (£ifen  ber  Stiftung  &e$  geuerS  ausge* 
fe|t  ijh 

©je  aufern  Umgebungen  biefes  9taumeg  ftnb  mj$ 
©feinen  aufgemauert;  inrpenbig  bejinben  fid>  aber  ei* 
ferne  glatten,  unb  ber  Svaum,  ben  bie|eiben  einfcblie» 
feit,  £at  bie  $unor  angeführten  ©imenftonem  ©ie 
^Matten  ^aben  foigenbe  Benennungen: 

»)  ©er  5örnibobcn;,  i(l  ungefähr  3  3pK  |tarf. 

b)  ©er  jfrifdttapfen» 

c)  ©er  <0i4)t$apfem 
cl)  ©er  ^interjapfen» 

©ie  porbere  ©eite,  auf  bep  ber  Arbeiter  ßeljf ,  ift 
ttidjt  mit  einem  fairen  3aPferi/  f^nbern  nur  mit 
fenlofdje  gefdjlpjfen. 

©ie  ©eiten  bep  geuerS  £abeu  befonbere  Bencn« 
nungen : 

a)  ©ie  ^eerbfeite  ift  auf  ber  ©eite  m  ber  Ar¬ 
beiter  ftejjt. 
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b)  Sie  Äucffeite  tfl  ber  »origen  gegenüber. 

c)  Sie  Sotmfeite  giebt  i(jre  iage  burd)  ih^ 
Slamen  $u  ernennen. 

d)  Sie  EDinbfeite  ift  ber  »origen  gegenüber 

Set;  ben  grifd)procefien  fommen  »orjüglid;  folgenbe 

fünfte  in  (Erwähnung: 

1)  Soö  ^etierbab» 

2)  Sa$  iCinfcbmefcen* 

3)  Saö  ^rifct)en  felbjh 

a)  Saö  2tufbr(*4>en. 

b)  Sa$  <5d>tauf  brechen. 

4)  S00  ?iu6jc^micben. 

Sep  bem  2ln(auffrifd;en  gefehlt  boö  Anlaufen  fo* 
gleich  nad)  bem  ©ahr  »Tlufbrechen,  unb  nach  bie.em  i(l 
baO  Sangen  be$  £he*te* 

Sei)  ber  2lnlaufarbei£  befinben  jtd)  bep  einem  geuer 
4  2(cbeifer. 

1  )  Ser  I17ei|{er  ober  Stifter. 

2)  Ser  Porfc^mibt. 

3)  Ser  2lufgtc£er. 

4)  Ser  ^uttenjunge* 

Sumeiien  wirb  bie  Arbeit  audr  nur  »on  3  SSann 
»erfe^en,  bann  ifi  fie  aber  nicht  fo  continuirenb,  unb 
ge^t  nid)t  fo  »on  ©onnabenb  $u  ©onnabenb  ununter* 
brodln  fort. 

Saö  griffen  rid)fef  fid)  gan$  nad)  ber  23efd)af* 
fen^eit  be$  Siotjeifeng.  9Kan  hat  (Eifen,  welches  fid) 
fo  leidjf  frifdjet,  baß  e$  fd;on  bep  bem  bloßen  ßin* 
fdjmeljen  gahr  wirb,  wie  biefeö  bep  bem  ÖSmunb* 
frifcßen  ber  gatt  ijf.  Sei;  bem  teutfchen  griffen  »er* 
half  ftd;  bleß  aber  ganj  anbetS.  Sie  grifdjer  werben 
in  £inftd)t  be$  (Eifen»erbranbe$  gewöhnlich  auf  ein  gi* 
pmn  geYe^f.  Jjaben  fie  mehr  Abgang,  fo  werben  fie 
gejlraft.  9cad)  ber  beffern  unb  fd)led;fcren  23efd)af* 
fenheit  bes  ju  »erfrifd;enben  Sioheifens  iji  auch  &ief*$ 
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»erfdjieben,  unb  in  Saufen  fofgenbermaßen  ber* 
bunben : 

Set)  SKofjeifenßetnen  redjnet  man  auf  $  Sentner 
SKo^eifcn  /  5  Eentner  grifd)eifen, 

Sep  Sttagnet*  unb  .9lotf>et’fenjIeinen  auf  7  Eentner 
5  Eentner. 

Sei;  Srauneifenfletn  aus  7  Eentner  6  Eentner. 

Sei;  bem  grifdjproce§  fyat  man  in  9iucffid)t  beg 
©angeg  mehrere  3Serfd)teben(jeiten  beSfelben  411  be* 
erachten,  al&: 

ben  galten  unb  3ftol>gang,  ober  baö  ga!)re  unb 
ro^e  Sdpmeljen. 

Scp  bem  EKofjfcfcmefyen  erfc^emcf  bas  Eifen  &i(Kj 
in  bünnem  im  entgegengefeften  Jafle  nlfo  bet) 

bem  ga^ren  ©cbmeljen  jeigt  eg  fid)  halb  fef)r  ja^e. 

5Benn  baö  Eifen  feljr  rofj)  fdjmdjt,  fo  bauert  eg 
lange,  ef)e  eö  ga£r  wirb,  ©cbmiljt  eg  im  ©egent^eil 
4U  gaf)r,  fo  f)a.r  man  ftd)  entroeber  einen  fiarPeu  Eifen* 
branb  ju  gemärten,  ober  man  erhalt  bas  Eifen  nid)t 
burcbgangig  gaf)r. 

'äußerbem  l)at  man  noch  $u  bemerken,  bie  falte 
unb  wanne  Sefcbaffenfndt  beS  Sauers. 

Sep  faltem  >5euer  fcbmüjt  es  leicht  rclj,  bei)  war*  ' 
mem  ieid)t  ga^r;  bem  311  reifen  ©an ge  fann  man.affo 
bureb  dn  etwas  ^eißeres  geuer,  unb  umgefeprt  bem 
$u  galten  ©ange  burd>  ein  etwas  kälteres  Seuer  ab«» 
Reifen. 

Set)  $u  rofjem  ©ange  fegt  man  auch  gagreSdjlaf* 
fen,  unb  aud)  gagreö  ober  ojrpbirtes  Eifen  4u,  unb  man 
arbeitet  aud)  bas  Eifen  Ijduftg  buref),  unb  bringt  es 
oor  ben2Btnb.  3öas  ben  3llfal  betrifft,  fo  beferbern 
bie  ojrpbirten  ©d)lacfen  bie  ©djwdglen ,  bie  Rammen 
broden,  unb  ber  Jpammecfdjlag  ben  gagren  ©ang. 
^tueb  ba,  wo  ba$  'Äusfd;mieben  bes  Eifeno  aus  bem 


©cbmeljfeuer  gefehlt,  gahren  bie.  fuppen  leider, 
weil  bas  abfchmeljenbe  ojri^birte  (Elfen  hierzu  beitragt. 

©chmiljt  ein  ©fett  gaßr/  fo  barf  man  nid^t  fo 
leicht  bie  ©d)lacfe  abßechen,  wie  bep  verfdjmeljenbem 
(Elfen,  weil  bie  ©djlacfe  im  erjien  gatte  bas  €ifen 
meßr  vor  ber  Verbrennung  fd)ühf* 

5BaS  ben  geuerbau  anbetrijft,  fo  giebt  ein  tiefes 
unb  weites  geuer  jugleid)  auch  ein  f  altes,  ein  enger 
unb  flacher  geuerbau  hingegen  ein  hcißeß  geuer* 

iaßt  man  ben  Siucf  japfen  aus  bem  geuer  fangen, 
fo  erweitert  man  bas  geuer,  unb  es  wirb  falter.  iäßt 
man  i(jn  fid>  gegen  baS  geuer  ju  neigen,  fo  erhalt  man 
ein  warmes  geuer*  gerner  i|l  ein  troefneß  geuer  al» 
lemal  warmer,  als  ein  weniger  troefenes. 

(Es  finb  baher  ©ajferrinnen  unter  ben  grifdjfeuern 
angebradjt ,  um  ein  $u  heißes  geuer  bamit  abjufuhlen. 

©aß  grifchen  geht  am  vollfommenften  afsbann, 
Wenn  es  folgepbe  (Eigenfcßaften  hat : 

1)  ©aß  es  ein  vottfomnweS  gahreß  unb  gutes  €e* 
fen  erzeugt. 

2)  ©iefes  mit  bem  möglich#  geringen  Äohlenaufc 
wanbe,  unb 

3)  in  ber  größten  Quantität  unb  fürjeßen  Seit* 

Um  biefes  ju  bewirfen,  muß  ber  griffe 

1)  fein  @ifen  fennen, 

2)  hiernach  fein  geue,r  bauen; 

3)  ben  S^ecf  ber  'iftbett  unb  bie  ©ittel  fennen, 
welche  ihm  jur  Erlangung  biefeß  3«>ecfs  bienen. 

4)  Unermubet  unb  mit  voller  'Jtnßrengung  feiner 
Ära  ff  e  biefeSföitfel  in  Ttußübung  bringen; 

5)  mit  bem  (Elfen  fowohl/  als  mit  bem  s^3rennma* 
feriale  fo  ofonomifd)  als  möglich  umgehen* 

©er  ©ang  beS  TCnlauffrifcßenS  von  Anfang  an,  iji 
folgenber : 


m  ,  •  ,  Y  "v  •  -  '  '  ■■  •  . 
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SDie  evjie  Tlrbeit  ifi  baß  iSinfc^meljen  beß&oh* 
eiferte 

<£ß  werben  von  f  bis  £  Stn.  auf  einmal  einge* 
fdjmoljen.  Sie  babep  vorfommenbe  Arbeit  Derrid;tet 
ber  2(ufgießer.  QBa^renb  bem  ©nfcbmeljen  beß  Qi* 
fenß  »Derben  auch  bie  Kolben  Don  bem  vorigen  grifc^ctt 
außgefebmiebet* 

3>aß  Sifenfcbmeljen  unternimmt  man  mit  jiemlich 
heftigem  ®inbe  unb  reichlichen  Sohlen. 

Dlacbbem  atleß  eingefcbmol$en  ifi,  wirb  jum  erjien* 
male  aufgebrochen,  uub  nun  gefjf  baß  eigentliche 
5rif4)^n  erft  ön/  wobep  mit  einigen  ^oljlen  gearbeitet 
wirb*  S)ie  ©d;Iacfe ,  welche  ftch  fammelt ,  wirb  ab* 
gejiodjem  2Öenn  ber  Srifcber  jum  erfienmale  auf* 
bricht/  fo  jertheilt  er  bie  ©fenmafie  mit  ber  großen 
S3red;jiange,  unb  bricht  baß,  maß  auf  ber  ®id)f  feite 
lag,  auf  bie  gormfeite,  unb  umgefe§rt,  fo  wie  auch 
baß  unferjie  ju  oberfi* 

£>iefeß  2(ufbred;ett  wirb  nach  Q3efd;affenheit  ber 
Umjianbe  mehreremale  wieberhof)lf*  fl3or  ber  ©a^re 
(licht  man  auch  noch  einmal  nach  ber  ©chlacfe;  jeboch 
gefehlt  bießetroaß  hoch/  bamit  fietß  etwaß  ©d;lacfe 
in  bem  Jjeerbe  bleibe* 

2Benn  baß  ©fett  bie  Äennjeicben  ber  ©a{)re  bliefen 
laßt,  fo  bricht  man  eß  noch  einmal  auf/  unb  nennet 
biefe  Arbeit  baß  gajjre  Tlufbrechen*  £)iefeß  aufgebro* 
ebene  ©fen  wirb  alßbann  bet?  jiemlid;  heftigem  $8inbe 
eingefcbmoljen*  ©e|t  ficb  nun  baß  ©fen  bet;  ber  55e* 
arbeitung  mit  ber  23recbjiange  fiarf  an  biefelbe,  fo 
ifi  bieß  baß  fid;erfie  Äennjeichen,  baß  man  nun  bie 
Operation  beß  Anlaufens  anfangen  Cgnn.  SDian  hebt 
baß  an  bem  SSoben  beßnblicße  unb  fdjon  erjiarrte  ©* 
fen  etwaß  auf  /  fo  baß  ficb  baß  hod;  flüffige  in  biefem 
Svaume  fammeln  fann,  unb  biefe  Arbeit  nennt  man 
baß  Pfannemadjerv  3n  biefeß  fd;on  |iemlid; 
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<£ifen  f afyct  man  mit  einer  ©fange  ginetn ,  unb  &refjf 
biefelbe  beganbig  barin  um;  aisbann  fe|t  ftd)  emÄlum* 
pen  €ifen  baran,  ben  man  etmas  ausfegmiebet ,  unb 
hierauf  von  9?euem  bannt  ins  geuer  fd()rf,  bamic  ftd^ 
nod)  me|r  Sifen  baran  fege*  Jpat  nun  ber  Kolben 
eine  genüge  ©rege  erlangt/  fo  bringe  man  ign  unter 
ben  Jpammer,  unb  fegmiebet  ign  ju  einem  galben  ©fabe 
aus.  Das  anbere  (£nbe  fegmiebef  man  erg  bei;  bem 
ndeggen  geifdjen  mieber  aus ,  mie  fd)on  ermdgnt  mor* 
ben,  mdgrenb  ber  geit,  als  bas  SXogeifen  eingefcgmol* 
$en  wirb* 

2Smn  bie  Arbeit  beS  TfuSlaufenS  guf  gegf/  fo  bleibt 
nur  ein  Xbeil  oon  nugf  megr  als  \  bis  4  Sfr.  juruef« 
©emognüd)  lauft  aber  nur  J  bes  ©anjeh  an. 

Der  jurucfgebliebeue  Sgeil  mirb  äerfegt,  gejdngf 
unb  ausgeggmiebef* 

Dag  bas  Tlnlaufeifen  bem  $geileifen  oorjujiegen 
ig,  lagt  fkf)  leiegf  oermutgen 

3g  betSgeif  faftig,  oon  meiger  garbe,  unb  fcgdlf 
fid;  bei;  bem  gangen/  fo  fmb  bieg  bie  geiegen  eines 
guten  SifenS.  3g  er  aber  im  ©egenfgeile  froden,  garf, 
von  rofger  garbe,,  unb  gegt  mogl  gar  unter  bem  Jpam* 
mer  in  ©tüden,  fo  ftnb  bieg  bicgeid;en  eines  rogen 
©ifenö. 

Die  Meinungen  über  basSBergalfen  bes  falfcn  nnb 
warmen  geuerS/  $um  rogen  unb  gagren  ©atige  bes 
grifegenö  fmb  fegr  verfd)ieben.  3d>  trete  ben  SKet« 
nungen  berer  be X),  mekge  behaupten/  bag  ber  falte 
'Bang  bes  geuerS  ein  roJ>es  ©d^mel^en,  unb  ber 
warme  ein  gafcres  Scfcmiel$en  t>erurfad>e*  Da  bet) 
einem  jebeSmaligen  wocgentlidjen  griffen  ju  Anfänge 
ber  ®od)e,  mo  bas  geuer  nod)  falt  ig/  ein  roger  ©ang 
gatt  gnbef/  als  augerbem,  menn  bas  geuer  feine  oollige 
^i|e  erlangt  fo  mirb  baburd)  biefe  Meinung  be* 
gdtigt*  S5ep  einem  rogen  ©ange  gat  man  gemognlicg 
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cinbeffereß  Ausbringen,  aber  aud>  eine«  gropern  jjeit- 
aufroanb ,  unb  einen  h^mit  in  ®erhdltnip  (le^enben 
^ofpenaufwanb.  53ep  bem  gahren  ©ange  hingegen 
fangt  bie  iuppe  jwar  efjer  an,  ga^r  $u  werben,  bie 
©a(;re  verbreitet  ftc&  aber  nid;f  burch  bie  gan$e  COTaffe 
gleichförmig.  Sucht  man  biefeß  mm  burd;  längere  Ar¬ 
beit  ju  bewirfen ,  fo  mup  nothwenbig  viel  von  bem 
fd)on  gahren  ©fen  verbrennen,  unb  man  §ac  einen 
jtarfen  Abgang  bet)  bem  Srifchen. 

©en  angeführten  SSemerfungen  ju  $olge  ip  alfo  ein 
©fen,  weldjeß  nicf>e  ^u  viel,  unb  nid;t  ju  wenig  jfoh* 
lenpopbepgemifcht,  enthalt,  jur£3erfrifu)ung  am  bepen. 

Dbber©ang  beß  Dfenß  roh  ober  galjr  fep,  erfen- 
net  man  an  folgenben  SKerfmalen:  ©enn  baß  ©fen 
bunn  piept,  eine  rot^e  3<*rbe  $eigf,  unb  rotheguufen 
fprü^et,  bie  in  biefem  galle  nicht  von  verbrennenbem 
©fen,  fonbern  von  hwaußgeroorfener  ©chlacfe  (muh* 
ren,  fo  fd>müjt  eß  rot h 

©ap  eß  ga^r  phmelje,  fann  man  alßbann  fugen, 
wenn  eß  eine  parfe  ©eipglühh‘hß  $eigt,  nidjt  me&c 
flüffig ,  fonbern  phon  teigartig  ip.  %n  biefem  gupanbe 
hangt  es  fid;  gern  an  baß  ©e$d(je  an,  mit  roeld)em 
man  barin  arbeitet,  unb  fprü^et,  wenn  ber  ©mb 
barauf  popt,  ober  eß  fonp  mtf  ber  iuft  parf  in  35e* 
rührung.fommt,  weip*  unb  fyelle  gunfen,  bie  alßbann 
von  verbrennenbem  ©fen  (mühren. 

©aß  rohfcbmeljenbe  ©fen  mup  baljer  vorjuglid) 
flarf  vor  baß  ©ebldfe  gebracht  werben,  weil  eß  bued) 
ben  in  ihm  enthaltenen  ifohlenpoff  vor  bem  SSerbren* 
nen  gefehlt  ip,  unb  biefelbe  burch  ben  parfen  ©inb 
um  fo  eher  getrennt  wirb. 

©er  ©inb  wirft  um  fo  heftiger  unb  jerporenber 
auf  baß  ©fen,  je  pehenber  er  ip,  b.  h*  je  mehr  bie 
§orm  nach  bem  §rifd;(mbe  ju,  unb  je  niebriger  bte* 
fer  ip,  je  mehr  alfo  baß  ©fen  bem  ©inbe  außgefelp  ip* 
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Die  tiefflen  grifd)feuer  enthalten  nicht  übet  14  unb 
bie  flacbflen  nic&t  unter  7  3otl  Defe* 

Um  flacbjfen  liegt  bie  gorm  fo,  baß  bie  Sudjfung 
beß  ©inbeß  3  3°H  über  bem  ©oben  beß  grifcbfeuepß, 
an  ben  ©idjfjapfen  trifft,  Die  me^rfle  Steigung  £at 
fte  ober  wo^l,  ober  am  jle£enb|len  ijl  fte,  wenn  bie 
£Kid)tung  beß  ®inbeß  |  ber  lange  beß  ©obenß  auf 
bemfelben  ontrifft.  3Ran  fc&mtfje  —  3  — 4  (Str* 
auf  einmal  ein,  weniger,  wenn  bie  Arbeit  fcbwierig, 
mef^r,  wenn  fie  leichter  ifi* 

i*  3Da»  WAt'ttifrifcben  of>ne  Anlaufen. 

Diefer  grifcbmetfwbe  bebient  man  ftd)  am  Jparj, 
unb  in  ben  umliegenben  ©egenben.  ©6  wirb  wieber 
obget^eilt  in  g rifeben  mit  bem  Slump,  unb  in  gris 
fd>cn  mit  ILbeiten.  3m  erjiern  gaüe  wirb  bie  ganje 
iuppe  ungeteilt  gefrifdjt,  im  (extern  aber  wirb  fie  in 
©tücfe  oon  gewijfer  ©to§e  jertfjeilt,  nnb  biefe  einzeln 
vor  ben  ®inb  gebracht* 

®al)renb  bem  grifd;en  wirb  bie  SKajfe  mehrere 
SSiale  aufgebroeben,  unb  wenn  fie  gafjr  ifl/  unter  ben 
Jpammer  gebracht,  jerfefjt,  gelangt  *c*. 

3Da*  Äaltfcifcfeew^ 

Diefe  grifcbmetlwbe,  beren  man  ftd)  auch  in  ben 
9l()eingegenben  bebient,  nennt  man  be^balb  auch  baß 
rl?emtfc^e  Srifdpsn,  web  nwb  fie  wo^l  baß  So 4>* 
frifeben  genannt. 

Sian  £at  babep  nur  einen  flachen  Jjeerb,  unbfüfwt 
ben  ®inb  etwoß  tief.  Daß  Steifen  lagt  man  in  bem 
Jpeerb  uoflig  lauter  werben,  inbem  man  i^m  etwas 
alteß,  fdjon  gefrifebteß  ©ifen  $ufe|t«  Sftacbbem  afleß 
lauter  ifi,  entblößt  man  eß  etwaß  non  .Sofflen,  unb 
röhret  eß  beflanbig  um*  #ierbep  bemerft  man  eine 
©ewegung  in  ber  ©cbmeljmaffe,  bie  bem  Aufwallen 
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girier  foc^ctibeti  3(uf{igfeit  ä(jnlicb  ifl,  unb  ma^rfcßein* 
lieb  burd)  bie  ficb  in  bem  (Bfen  entmicfelnbe,  uno  au$ 
bemfelben  (jeraustretenbe  Äo^Ienfaure  entfielet.  9lacb» 
bt’m  man  biefe  gleicbfam  fod)enbe  33emegung  bemerlt 
bat,  tjjut  man  bem  ©ebläfe  £inf)alt,  unb  lafjt  ba$ 
©ifen  erflarren, 

Tllöbann  bridjt  man  bie  verhärtete  SWajfe  mieber 
auf,  bringt  fie  auö  bem  geuer ,  febuffef  Noblen  auf 
baßfefbe/  bringt  ben  $he**  mieber  auf  benfelben  hinauf, 
unbfcbmiljt  if)n,  naebbem  man  bas  ©ebläfe  mieber  tu 
Jjjätigfeit  gefegt  §at,  ein*  ©enn  ber  $hcM  mieber 
eingefcbmdjen  ifl,  fo  ifl  er  ga^r,  unb  aum@cbmie* 
ben  gefebieft/ 

JDiefer  grifebproeeß  ifl  fefjr  leicf)f,  unb  ftnbet  nur 
ba  jlatt,  mo  man  bas  SXo^etfen  ausTSpath *  unb  23'raun* 
etfenflein  ober  fönfl  ein  fejjr  reines  Sioheifen  gebenbeti 
gifenfleinen  gemonnen,  als  in  ben  SKbeingegenben  un& 
ju  ©cbmalfalben. 

$5 ep  allen  ben  bisher  befebriebenen  grifdjmefhoben 
mirb  bas  'äusfebmieben  Des  erjeugeen  grifebeifens  gleich 
aus  bemfelben  geuer  unternommen, 

3.  $Das  maUonif4>e  Stiften* 

tiefer  grifdjprocej?  mirb  nur 

1)  bet)  fe£r  meinem  Steifen  unternommen,  roeldjeg < 
aus  braunen  unb  fpat^igert  ©ifenfleinen,  auch 
einigen  $l>oneifenjleinen ,  erhalten  ifl 

3)  Srforbert  es  ein  fefjr  Heines,  fjeifjeö  unb  troefe« 
nes  geuer,  einen  fletbenben  ©inb  unb  ein  febar* 
fe«  ©ebläfe. 

SDJan  macht  bet)  biefem  grifeben  nur  Heine  Sjjeüe, 
melcbe  man ,  menn  fie  ga£r  finb ,  im  eigenen  ©arme» 
feuer  «usfcbmicbet. 
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5öei  1  man  baß  Kopeifen  fepr  weip  bei)  biefern 
grifchprocep  anwenbef,  fo  pat  man  $war  einen  ntd)C 
gan^  Urnen  QJerlup,  man  erfjäfc  aber  ein  gufeß  ©fen, 
unb  fann  x>iel  fertig  madjcn,  inbem  eß  fe^tr  fchnell  gef)£. 

Die  ©anj  liege  bepm  ©nfd;mel$en  ber  gorm  nid^C 
gegenüber. 

4*  £>ße  fteyrifepe  Stippen. 

Diefe  *2Cre  beß  Srifcbenß  pat  i^ren  Kamen  Don  ber 
(©egenb,  in  welcher  fie  gebräuchlich  ift;  namlid;  in 
©repermarf  unb  ben  angrenjenben  ianbern.  Die  bor* 
ligeu  ©fenpüttenleute  nennen  eß  aud;  Serrennen; 
unb  jwar  baßjentge,  wobei)  Äabeifen  eräuge  wirb, 
baß  XCeic|)$errennen,  jum  ©egent^eü  oon  bem©fa(jl- 
frippen ,  ■  welcpeß  bort  ebpnfallß  fe§r  f>aupg  ip,  unb 
weldjeß  pe  baß  ^attjerrennen  nennen.  Der  2(uß« 
briitf  -gerrennen  bebeutef  bort  überhaupt  fo  oiel,  alß 
3erfcfemel3 cn  ober  oergeljen. 

Dap  in  biefem  S'rifcbprccep  fommenbe  9u>£eifen, 
wirb,  in  jenen  ©egenben  außSpatl)*  unb  Srauneifen* 
peirien  tm  ©lau»  ober  Slopofen  erzeugt.  . 

(E^e  eß  ju  bem  eigentlichen  grifd;procep  fommt, 
wirb  erp  eine  Vorarbeit  bamiü  twrgenommen ,  welche 
man  baß  äjtfenbraten  nennt,  b.  £.  bie  Dio()cifcn* 
platten,  weld;e  man  bafdbp  anpatt  ber  ©anje  giepf, 
werben  in  einem,  bem  jfoblenfaigerofen  af)niichenDft’tt 
aufgePeflt,  nad)  2lrt  ber  §rifchpücf  e ,  wirb  auch  eben 
fo  mit  Äoljlen  überfJjüttet,  weld)c  ange^ünbef,  unb'fo 
bie  ©fenpfaften  einem  parfen  ©lut^feuer  außgefe|t 
werben  (wobei;  waf)rfd;emlicb  fchon  etwaß  .fi'oljlenPoff 
außgefd;ieben  wirb). 

Q5ep  ben  peperifdjen  Jrifcbfeliern  feplt  berSoben* 
japfen,  unb  anpatt  beflen  wirb  ber  23oben  auß  naflec 

#)  $>en  (Eifenbratofen  pnDet  man  abgebilDef  in :  Drei)  216« 
Landungen  über  bie  «Preisfrage :  über  Den  Unferfd;ieO 
itrifepen  Öioieifeiuc.  ßeipjtg  1799.  Tabulall. 
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iofdje  gefdjlageu,  mit  einer  Reinen  93ertiefung ,  bie 
'  ©eifenjapfen  ftnb  aber  pprbanben.  ©abrenb  bem 
5*rtfd>cn  wirb  gabreß  (roaß  man  barunter  per- 
fiebt,  iji  fcfcoti  fetter  ermahnt  worben)  jugefddagen, 
‘Unb  eß  fommt  biefeß  aud)  nodj  burd)  baß  2(ußfd)mie* 
ben  beß  gd^ren  ©ifettß  in  bemfdben  geuer  baju. 

2tufgebrod>en  mich  bie  frtfd>enbe  fföätfe  gar  nicht/ 
fonbern  nur  etwas  burd)  einanber  gearbeitet* 

SRan  perarbeitet  in  ben  ftepetifd)en  grtfd)feuern  ein 
reineß,  weißes,  etwas  braunjlänbaltigeß  SKo^ifen* 
£>er  3)raunßein  iß  permoge  feiner  leisten  Djcpbafiott 
leicht  m  bie  @d;lacfe  ju  bringen* 

-  5.  ?Da&  Ö)emuttbfrifd>en 

ftubef  man  in  einigen  ©egenben  ©eftpbälenß,  unb  fatm 
bep  beirtfeiben  nur  ein  fe^r  reines  unb  gufeß  SJobeifen 
perfrifdjt  werben* 

©ß  gtebt  ein  fe^r  gutes  ©ifen,  gebt  fe£r  fdjnetf,  hat 
aber  piel  Abgang,  9Kan  arbeitet  bep  bem  Dßmunb- 
frifd)enin  einem  eigenen  aus  iofd;e  porgerichfeteu  geuer, 
hiebt  jlef>enbem  ©inbe* 

‘Sie  gorm  wirb  wenig  in  bas  geuer  gerüeft,  unb 
baß  ©eblafe  muß  fcbneil  geben* 

Sep-bem  Dßmunbfrifdjen  werben  auch  ©anje  per« 
fcifd)t ,  bie  bebuffam  abgefd)nwfjen  werben  muffen* 
Sas©ifen  frifebt  babep  fogieid),  als  eß  bureb  bie  Soh¬ 
len  gebt,  unb  babep  bem  ©in&  ausgeßlf  iß,  unb  fam« 
melt  ftcb  auf  bem  33oben  beß  geuerß.  @d)Iacfe  fam« 
melt  ßd)  nur  wenig  mit,  tnbem  bie  mebreße  burd)  bet* 
©viubauß  bem  geuer,  unb  befonberS  an  bie  gorm  ge« 
warfen  wirb* 

©ß  iß  ieiebt  einjufeben,  baß  bep  ber  Dßmunbfrifdjj- 
^erhöbe  mit  ©tfen  perbrannt  werben  muß,  inbem  baß 
®ifen  $u  lange  als  gabreß©ifen,  unb  nur  mit  wenig 
©d)lade  bebsdt  unb  gefepubt,  ber  ©irfung  beß  ©in« 


beß  außgefe|t  ip*  SDiefe  Sftethobe  fyat  bar  in  einige 
2(e^nlic^feif  mit  bem  2(nlauffrifchen ,  bap  man  baß 
flefdjmoljene  grifcheifen  orbentlid)  an  einem  Älump 
fammelt,  biefen  fogleidj  unter  ben  Jammer  Bringt, 
halb  außfd)tniebef/  unb  bep  bem  näd;Pen  griffen  wie- 
ber  »erarbeitet* 

9ftan  erhalt  bet)  l)tm  ößmunbfrifchen  ein  harfeß 
ja§e$  €ifen,  wefc&eö  f ich  fej^r  gut  $u  ©raht  qualifteiret, 
wo»on  ber  befannte  Sfetlohn  ©r a&t  ein  Sepfpiel  giebt* 

6)  2>as  &6fchfeuerfcbmel3en, 
ip  in  ber  ©egenb  beß  ^§uringer  2Salbeß  gebräuchlich/ 
vunb  hat  audj  bafelbp  feinen  Urfprung. 

©iefe,  wie  bie  »orige  Sttetjjobe  beß  Srifdjenß  ip 
fehr  einfach,  unb  »on  bem  gewöhnlichen  teutfehen  3ri- 
fd;en  fe§r  »erfchtebeti. 

©aß  iofehfeuer  h«it  ^ehnlidjfeit  mit  einer  Sdjmie- 
beefie,  ober  einem  Sapnfeuer,  unb  ip  aud)  eben  fo 
hod;  alß  ein  fold;eß  über  bem  SSoben  erhaben. 

©er  eigentliche  Schmeljraum  begehet  auß  einer 
fadjen,  mulbenformigen  Vertiefung,  welche  in  iofd)e 
gefd;lagen  ip,  unb  bann  einige  Soll  unter  bergorm  hegt. 

©ie  gorm  liegt  fol)lig,  unb  bie  2(d)fenlinie  ber  in 
$ofd)e  gefchlagenen  SDIulbe  iji  bie  Suchtung  beß  ©inbeß* 
©aß  Seifen,  weldjeß  im  ^^urtng(fd;en  ju  biefem 
iofebfeuerfriphen  auß  Äammßborfer  odrigem  Vraunei- 
fenpein  erzeugt  wirb,  ober  auß  fchwarjem  Spatljeifen- 
Peine,  wirb  burch  bie  Sd>me4ung  biefer  <£ifenpeine  in 
SSlauofen  erhalten,  unb  in  glatten  gegofjen,  woher 
*  man  eß  bann  auch  ©cheibeneifen  nennt.  ®ß  ip  ein 
weißeß,  bunneß,  grelleß  Sioheifen.  Sftan  fe|t  in  ben 
iofehfeuern  bie  EKoljeifenplatten  auf  Äoljlen  über  bem 
SBinbe  auf,  unb  fchmeljt  fie  fo  behutfam  ein. 

Um  nad;  bem  Sinphmeljen  bie  »eilige  ©ahre  ju 
erhalten ,  fefct  man  bie  fchon  bey  ©elegenheit  ber  ©lau- 
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ofen  erwähnten  ©ufjfiücfen  ju,  welche  fc^ott  jt^m(tc& 
gahr  ftnb* 

ÜKan  ermatt  bet;  biefer  $rifdjmethobe  ein  gutes,  ja* 
fye$,  aber  erwaß  haejeß  <£ifen  ^  weld;eß  ju  bem  baü^m* 
tcn  <&uf)lev  ©curjbled;e  oerarbeitet  wirb,  ©a  es  aber 
fcbeint,  als  werbe  biefe  §rifd;methobe  mit  einem  ju 
großen  jfohlenaufmanbe  betrieben,  fo  $dt  man  groß* 
tenrjjeite  baß  r^einifd;e  §rifd;en  bafür  eingefüjjret* 

?)  5Das  £iegdfrifd;ett, 

ijl  Bloß  in  ©nglanb  gebräuchlich,  unb  jroar  auß 
bem  ©runbe ,  weil  eß  [td;  mit  ©feinfohlen  oerrichtert 
1  &$t,  beten  man  befanntlid)  in  Snglanb  genug,  beß 
Jßoljeß  aber  nur  wenig  hat. 

©aß  Siegelfrifd;en  gefehlt  im  ^fammenfeuer ,  m 
einem  ©inbofen,  in  welchem,  wie  fd;on  ermahnet, 
©teinfohlen  gebrannt  werben,  ©iefe  Defen  haben  bet;* 
nahe  bie  ©eftalt  ber  ©laßofen,  muffen  aber  einen  nie! 
ftärfern  geuerßgrab  alß  biefe  außhalfen. 

©aß  Stoheifen  wirb  in  Siegeln  in  biefen  öefett  ein« 
gefcbmoljen,  unb  ba  baß  in  <£nglanb  erjeugte  SKo^eifert 
wegen  feiner  £t  jeugung  mit  ©feinfohlen,  gewöhnlich 
©cbmefel  enthalt,  fo  fe|t  man,  um  beb  bem  ju  erhal* 
tenben  §t:ifd;eifen  bcti  Stor^bcucf^  m6glid;jl  ju  oerhm* 
bern,  eine  falifd;e  ©ubftanj,  ober  aud;  Äalf  ju,  att 
welche  ber  bet;  bem  (jrifchen  gefauerfe  ©chwefel  geht* 
©aß  Svoheifen ,  weld;eß  in  bett  Siegel  gechan  wirb, 
wirb  juoor  gefornt,  inbem  man  eß  in  SBafler  ftie* 
ßen  Iaht* 

^ttger  bem  5?alf  werben  auch  noch  ein  Shetl  gahre 
©chlacfen  jugefchlagen ,  welche  eigentlid;  baß  £Ko^eifen 
jur  ©ahre  bißponiren. 

“Muß  ber  garbe  ber  flamme,  weld;e  auß  ben  Sie* 
geln,  bie  jebeßmal  jerfprtngen ,  §eröUöfd^lAsf  /  wftmnt 
n.Ä>.  iV.®a»o*  © 
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man  bio  ©a§re  bes©fens,  bk  etwa  nach  einem  jwetj» 
ßünbigen  ©chmeljeti  evfofgt* 

g.  5Da»  Ärifchen  im  offenen  Kenetberitfeuer» 

S5ei;  allen  Den  vorhin  betriebenen  grifchmethoben 
haben  wir  gefehen,  Daß  nur  Heine  Sofien  oon  Steifen 
auf  einmal  oerfrifchf  werDen  konnten. '  ©iefer^alb  unb 
um  wo  möglich  mit  einer  geringem  SRenge  Sörennma* 
terial  größere  Mengen  Sio^eifen  auf  einmal  ju  oerfri* 
fcben,  gab  Die  SBeranlaflung  $u  Den  £ßerfud)en  Diefe 
TtrbeiC  Durch  Simrbertrfeuer  ju  betreiben,  ©e.  ©> 
celten$  Der  Jpr.  9Rinißer  ©raf  x>.  £tnftebtf ,  Q3efi^er 
Des  ©fettwerfs  bet)  SSRücfenberg ,  reich  an  QSerDienfien 
um  bas  <£tfen^utterm>efen  in  ©eutfchfanb,  räumten  ge» 
naunfeS  ©fenwerk  ju  Dergleichen  grtfdjoerfuchm  ein. 
£>a  nach  Der  neuern  ^eorie  baS  griffen  größtenteils 
tn  einem  Djcpbationsproceß  befielt ,  fo  f>alte  ich  um  fo 
mehr  v>on  Diefer  SRethoöe;  Da  bekanntlich  Die  oppbiren» 
Den  Arbeiten  befier  tm  Suoecbertr  *  als  im  $eerbge* 
blafefeuer  von  ©taffen  gehen,  ©o  macht  man  fejjr 
unreines  Äupfer  leidjfer  auf  Dem  großen  als  auf  Dem 
fleitien  ©ahrheerbe  gaf)i\  €s  folgen  hier  nun  Die  Da» 
mals  angefMten  ©erfudje,  weldje  feit  jener  £eit  fo 
weit  getrieben  würben,  Daß  man  t>6ili.q  fchmieDbareS 
©fen  Durch  Das  offene  Sieoerberirfeuer  erhielt.  Sftur 
kam  bis  je£t  DiefeS  ©fen  h«>her  Das  ©fen  in  ge» 
wohnlichen  grtfchheerben  $u  flehen. 

3n  ©tglattb,  wo  Das  fd)6ne  ©teinkohlenßammen» 
feuer  ju  ©ebote  fleht,  ha^en  Die  Jperren  <£att  unb 
ParneU,  wie  Die  weiter  unten  mitjuthcileubeföefchret* 
bung  jeigf,  fchon  weiter  gebracht» 
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a)  Verfuge  übet:  bas  (Sifenfrifc^en  int  Heperbetirfeuer; 
angetfellt  auf  Dem  (Sträflich  t£infiebelfd;ett  £ifemp«fe 
bey  tttücfenbe rg. 

guerji  will  id>  beg  medjanifcben  5Serf  jeugg  erwalj* 
nett,  in  weld;em  biefe  Verfuge  unternommen  würben* 
£)a  (jier  nid)t  von  unmittelbarer  praftifefcer  2(nwenbung 
für  anbereSifenwerfe  biß  Siebe  tft,  fo  wirb  eg  jureidjenb 
fepn,biefeg2Berfjeug  (einen  befonberg  ju.biefem  gtvect 
erbauten  Sieoerbertrofen)  oljne  Seicfynung  im  Tlllgemei* 
«en  ju  bcfd;reiben*  Sr  beftanb  namlid)  aug  oier  Jjaupt* 
teilen,  b,  i.  bemgug*  unb  ?ifd>en()eerbe,  bem  Siojl* 
ober  glammenfKerbe,  bem  ©cbmeljljeerbe  unb  Siaudj* 
fange*  Um  baö  Sioljeifen  im  gehörigen,  lebhaften 
gluffe  ju  erhalten,  ober  eg  woljl  gar  etnjufdjmeljen, 
war  ein  rafcfyeg  geuer  noü^ig ;  biefeg  bewirke  ein  me(j* 
rere  ©len  aug  bet-  5 iefe.  ^erbepgefüjjrter  Sag  ober  lütte/ 
in  weldjcm  eine  fttljle,  feudjre  unb  conben|ufe  iufc  über 
einen  2Baf|ergraben  fd)nell  einftromte,  ftd)  mit  bem 
Jpolje  $erfe£te,  unb  fo  eine  lebhafte  röufdjenbe  glamme 
in  bem  ©djmeljofen  erzeugte*  £>er  ©d^melj^eerb  felbfi 
bejianb  aug  einer  ooalen  Vertiefung,  welche  juer|t  mit 
fünjilidjet  ©ejlellmajfe  aug  $£on  unb  gebrannten  .$?ie* 
fein,  unb  barauf  mit  fd)werem  ©efiiebe  auggejiofien  war* 
lieber  bemfelben  j?rid)  ein  feuerfejieg  ©ewolbe,  mit 
eben  ber  ©ejWlmajfe  auggefuttert,  unb  ben  2iugweg, 
najjm  bie  glamme  nebji  bem  Siaucb  auf  einem  8  €flett 
§o()en  Siaucbfange.  5)er  Ofen  hatte  oorn  nur  eine 
Jjbauptöffnung,  we(d)e  nach  belieben  burd)  eine  eiferne 
$f)üre  geöffnet  unb  oerfdjlojfen  werben  fonnte.  Sine 
Heinere  Dejfnung  pon  einigen  Sollen  im  föuabraf,  war 
nod)  über  bem  glammenlieerbe  fo  angebracht,  baß  matt 
iuft*  ober  23a jferbampfe  parallel  mit  ber  glamme  in 
ben  Ofen  führen  fonnte.  Uebrigeng  {jatte  ber  Ofen  bie 
©coße,  baß  man  füglid;  Verfuge  mit  3  big  4  Str* 
SKo^eifen  auf  bejfen  beerbe  anjMen  fonnte* 


fcerfucb  mit  Kofjeifeit  im  biogen  2Ut>*rberitfeuet* 
Sine  Quantität  oon  ungefüge  3  Sentner ~)  grauen 
feinkörnigen  SXobeifertö,  mürbe  nod)  güfftg  in  ©iegfeU 
ien  auß  Dem  beerbe  beß  Jjobofenß  gefdjepft ,  unb  in 
Den  feit  einigen  gtunben  ersten  Dveoetberirofen  ge* 
tragen,  mobep  baß  lebhaftere  geuer  unterhalten  mürbe* 
Sftad;  ungefähr  einer  <8tunbe  fonberte  fid)  eine  fd)au* 
mige  <Bd)latfe  ab,  bie  bem  2(nfcbein  nacb  grogtentheilß 
auß  gefohltem  Sifen  (carbure  de  fer,  bejtanb.  SSir 
oerfudnen  es  fte  abjujie^eti,  brachten  aber  babureb  bie* 
leß  Sifen  mit  auß  Dem  Dfen,  meld;eß  fid>  meebanifd) 
anf)angte,  unb  unterliegen  Daher  biefe  ‘ifrbeit.  Säalb 
Darauf,  alß  Der  Dfen  mieber  berfcblojfen  mürbe,  lieg 
fid;  ein  ununferbrod)encß  jifcbenbeß  ©eräufd),  gleich* 
fam  alß  bon  bem  Soeben  einer  ja(>en  ^a(fe  in  t>erfd)lof* 
fenen  ©efagen  boten*  S)et)  Der  Deffnung  beß  Dfenß 
geigte  eß  ftd)  nun  Deutlich/  Dag  bie  ganje  DJtaffe  auch 
mirftid)  in  einer  maüenben  Vemegung  mar;  inbem  fort» 
bauernb  Suftblafen  aufftiegen,  meldje  mit  einer  febonen 
blautid;en  §!amme  an  Der  Dberfläcbe  jerplahten!  Diefe 
glämmd)<m  maren  Derjenigen  in  Der  garbe  ähnlich/ 
melcbe  fid)  bei)  Der  Verbrennung  bet  fohlenhaltigen 
brennbaren  fuft  (gas  hydrogend  pesanl  jeigt*  Säet) 
immermabrenber  Unterhaltung  beß  $euerß  mährte  biefe 
Srfdyeinung  fort,  mobep  fid)  jugleid)  eine  jiemlidje 
SHenge  $rifd)fd)lacfen  erzeugte,  Die  jebod),  megen  beß 
nunmehro  eintretenben  jähen  3ul^anöpö  beß  Sifenß, 
nid)t  gefebieben  merben  fonnten.  Da  ferner  bie  ®?ajfe 
im  Dfen>  Der  Srneuerung  Der  Dbergadje  megen  geigig 
gerührt  merben  mugte,  fo  mürbe  auch  bie  (Belade, 
>>')  n 

r&).  €ß  irurbe  namlicb  eine  ©ießfeHe  S«fen  oußgegoffen, 
unD  Daß  erfaltere  Sifeu  gerjogen ;  bie  2lnjabl  bet  jleU 
len  mit  Dem  ©ewictue  einer  einigen  mulriplicirt,  gab 
bann  ein  tmgefa&reß  fln&alien  übet  bie  Qftcnge  ber 
ganzen  OJlaftt* 


mit  Oerfe(6en  oermengf.  3Tlac&  5  ©funben  j eigfe  fic^ 
Oaß  Sifen,  roeldjeö  mm  nid)£  mc(jr  tm  g(ujfe  ju  er« 
galten  war,  fcifdj.  Sß  fyarte  feinen  grauen  feinforni« 
gen  23cud)  in  einen  meinen  grobförnigen  perdnOerf/ 
jeigfe  |üd)  auch  jdfjer,  ol^ne  fid)  jeOod)  prbenf(id)  fdjmte« 
Oen  $u  (affen,  ©ec  $rifd)ep  erhielt  eß ,  of^ue  feinen 
JpeerD  anOerß  als  aufSKo^cifen  $ujurid)ten,  jurgrifd)« 
Arbeit/  uni)  perfidjerte  fd>cu  mdl)renO  Oer  Arbeit,  Oag 
eß  Diel  ga^rer  wie  SKpfjeifen  einfd)melje,  ^erfparfe  aud> 
wirf(id)  ein  ?tufbcecbem  ©a  man  aber  bep  Oiefem 
SSerfucbe  Oie  Srifd)fd)lacfe  im  SKenerberirofen  nid)* 
fcbejOen  konnte  ,  unO  melleid)t  Oie  »fprm  Oeß  $rifd)(>eer* 
Oeß  l^atte  eine  anOere  läge  befommen  fallen,  fa  lieg  fid) 
in  Jpinftc^t  eines  praftifcben  ^Sort^eüö  hier  npd)  nid)tß. 
entfd)eiOen,  fonOern  wir  mujTen  uns  begnügen,  Oie 
S)JiQglici)feit  Oer  ®erwanO(ung  Oeß  %)f)eifenß  *n  fdfd)e$ 
<£ifen,  auf  Oiefem  5Bege  ju  bewcifen,  auf  weldjem  ju* 
gleich  0(e  Theorie  Dtefer  Arbeit  Oeutlid)  bewtefen  wirb, 
Sidmfid)  Oaö  SKo^eifeti ,  würbe  in  frifcbeS  nerwanOelf, 
(nOem  fid)  Oer  ©aureffojf  auß  einem  geringen  iljeil  at« 
mospbdrifd)er  luff,  wdd)e  in  ®erbinOiing  mit  ©ticf- 
(uft  unO  iuftfdure  über  Oem  fd)mel$enOen  S^o^eifen  war, 
mit  Oem  gefolgten  ©fen  nerbanö,  woOurcjj)  ftcf)  Oenn 
jugleid)  iuftfdure  unO  (^ifenfalf  bilOeten,  ©a^er  Oie 
aufwadenöen  iuftbiafen  unb  Oie  (Sntjlebung  Oer  Jrtfcf)* 
fcblade,  ©te  erjlere  '^bfonOerung^  Oer  fd)aumigett 
©d>lacfe  (aßt  fid)  (etd)t  oermege  i()reß  geringen  fpecifii« 
fd)en  ®ewid)tß  erflaren.  ©obalO  Oie  luft  $u  wirfen 
anjing,  wurOe  and)  Oiefe  jerfiorf, 

Vetfud)  mit  &ol>eifen  unb  VOafferpampfen  im 
Keperbprirfeuer, 

©a  mir  Oie  Srfajjrung  im  kleinen  geteert  £atfe, 
wie  baß  gefaulte  ©fen,  Ourd)  Jpülfe  Oer  SBafferOampfe, 
im  glubenOen  SwfunO  jerßorf  tpirO,  inOem  j)ier,  Ourdj 
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bieSttfefung  beß®affer$,  fuftfaure,  6renn£>areß  ©a$ 
uni»  Sifenfalf  entfielen.  35a  ferner  ber  ipauptunter« 
fd)ieb  jinifefeen  Sief)  *  unb  grifefceifen  in  einer  geroijfen 
SKenge  von  gefolgtem  (Elfen  befielt,  welche  auß  bem 
erftern  gefebieben  werben  mup,  um  in  Ufyte res  oerän- 
fcert  511  werben:  fo  wunfd)te  id)  in  biefer  J?infid)t  bie 
®irfung  ber  ®afferbämpfe  auf  baß  EKe()et|>n  in  un- 
ferm  Sveuerberttofen  ju  unterfud)en,  um  oorjuglid)  ben 
@rab  ber  ©a^re  $u  erfahren ,  welchen  öiclleid)t  baß  Ei¬ 
fert  hier  .annehmen  fönnte.  60  würben  baffer  auf  eben 
bie  2(rf,  wie  oben,  15  ©iepfellen  (ungefähr  3  (£tr*) 
twfl  pfiffigen  SXohrifenß,  »on  grauem  feinforntgen  SSrucf), 
auf  ben  glü^enben  ©d)mel$h^rb  getragen ,  unb  bie 
geuerung,  wie  oben  forrgefe^t.  35er  Unrerfcbieb  in 
ber  Sßorricbtung  bejtanb  in  einer  großen  fubulirten  ei¬ 
fernen  Sietorte,  welche  mit  18  bis  20  §)funb  ®ajfer 
angeffillt  war*  3n  ihren  Jpals  würbe  ein  eiferner  glin* 
fenlauf  geffitret,  unb  bie  ganje  ©orridjtung  fo  getrof¬ 
fen/  bap  baß  anbere  (Enbe  beß  Siohrß  in  bie  oben  er¬ 
wähnte  Heine  öeffnung  beß  Sieoerberirofenß  geleitet, 
unb  baß  ®ajfer  in  ber  Sietorte  $um  ©ieben  gebradjt 
werben  fonnte*  ©o&alb  baß  Sio^eifen  eingetragen  war/ 
ließ  man  fogleicb  baß  ®ajTer  $um  Äod)en  fommen, 
unb  auf  biefe  2fr f  bie  ®afferbampfe  mir  ber  glamme 
auf  baß  (Etfen  wirfen*  ©epon  nad;  Verlauf  einer  h<*l* 
ben  ©tunbe  pellten  fiep  affe  juoor  genannten  (Erfd;ei* 
nufigen  beß  grifd)enß  ein*  Saß  QMafenemffthen  ge* 
fepap  mit  rne^r  febhafrtgfeit,  unb  bie  glamme  beß 
©d)ornjleinß  erfd)ien  lidjter  (weil  ber  in  bem  ®affer 
enthaltene  ©aureftoff,  ben  freien  Ä'ohlenjloff  in  ber 
glamme  o,n;birfe,  unb  babutep  eine  größere  ^ipe  unb 
lidpere  glamme  peroorbraepee)*  9iad;  jwep  ©tunbeti 
würbe  bie  Retorte  nod;malß  mit  ®affer  gefüllt*  ©epon 
in  ber  vierten  ©tunbe  peng  bie  Sttajfe  im  Öfen  an  mu- 
ficht  unb  frifd;  ju  werben,  unb  mit  ©eplup  berfelbm 
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glaubten  wir  biß  Operation  beenbigen  j«  müflen,  ba 
bas  ©fen  bie  j?enu$eid>en  bes  gcifchens  angenommen 
hatte*  Sebod)  bemerken  mir,  baß  basfelbe  feinfornt* 

%  ger,  mie  bas  oom  erflca  QSerfuche,  unb  mit  f  leinen 
2>lafen  angefüllt  mar*  Voller  Sfteugier,  wie  ftd>  biß* 
feS  ©fen  im  Srifcbfeuer  »erhalten  werbe,  mürbe  e$ 
bewfelben  9)W|ler  $ur  $rifd)ung  ubergeben,  weldjereS, 
unter  berfelben  93orrid)rung  bes  J^eerbS,  mie  bas  et+ 
fteteSflal  be^ar.belte,  unb  fte^e  bai  unfer  ©fen  neu* 
Ijielt  ftcb  bep  weitem  roher,  als  baS  rofjefie  ©fen>  in* 
bem  er  einige  3Hal  me(jr,  als  gewöhnlich  aufbredjen; 
unb  über  eine  ©funbe  langer  frifdjen  mußte*  7(1$  ich 
nach  meiner  SRudtunft  einige  Unterfudjungen  mit  bie* 
fern  ©fen,  fo  mie  es  aus  bem  Svenerbericfeuer  gefom* 
men  mar,  anjWlte,  fo  fanb  es  ftd)  halb,  Dag  es  eine 
größere  SRenge  ©aurejleff,  a(ls  baS  gewöhnliche  Stölj* 
eifen,  enthielt«  3n  meiner  Tlb^anblung  habe  ich  ge* 
$eigt;  baß  ein  halb  §)fünb  graues  Steifen  ,  mit  4ifn* 
$en  iuftfaureleerer  Ä-o^le  aus  einer  SSSalöenburger  9le* 
forte,  im  ©iu^efeuec  32  &ibif$öfl  iufefaure;  eben  fo 
niel  meines  hingegen,  megen  ber  großem  QKenge  bes 
in  i()m  enthaltenen  ©aurefiofts  aber,  165  ©ubifyoß 
Jener  iuft  lieferte*  2tuf  eben  bic  ürt  behanbelt,  liefern 
4  Unjen  biefes  ©fens,  mit  2  UnjenÄohle,  96  Ctubif- 
joll  iuftfaure. 

3«  Jpinfidjf  ber  Stenge  bes  ©aureftoffs  fanb  baljer 
unter  biefen  ©fenforten  folgenbeS  QSerljaltniß  jiatt; 
Steife«  mit  ®afjerbampfen  uberfeifd^t  192* 

©emeines  weißes  kofjeifen  165* 

©raues  Svoheifen  „96# 

3d)  nenne  baS  erhaltene  ©fen  ufeerfcifcf>f,  in* 
bem  ich  mir  bie  2frt  feiner  ©ntpehung  folgenbermaaßen 
gebenfe:  bie  ®afferbampfe  ^erlegten  jtd)  allerbings  mit 
bem  gefohlten  ©fen ,  unb  jerjiortm  basfelbe,  mie  bie 
atmospharifche  iuft,  be$  ber  gewöhnlichen  grifchme* 


(hebe;  juglcid)  aber  mürbe  aud)  ber  ganzen  €D2aflfe  beß 
(£ifenß  ju  oiel  ©durejfoff  auß  bem  ©affer  mitgefheilt, 
unb  ber  grifdjer  fyattt  eß  nicht  etma  bloß  mit  2(bfonbe* 
tung  ber  ©d)lacfe  $u  tjnm,  fonbern  er  mußte  mieber 
rebuciren,  maß  imSXo^ifen  j.u  fe^r  oerfalft  mar*  £)icfe 
Erfahrung  betätigt  alfo  oon  neuem  bie  (£igenfd)aft  beß 
ßifenß,  ftch  auch  in  üHetallgejtalt  in  perfcbiebenen  ©ra* 
ben  ber  Djrpbirung  $u  geigen.  ©enn  baffer  biefer  2?ec* 
fud)  aud)  nicht  unmittelbar  non  praff ifd>em  9iu|en  iji/ 
fo  giebt  er  unß  bod)  einen  kleinen  23e*;trag  §u  ber  na* 
j)ern  Äenntniß  ber  ^igenfd)uften  beß  SKo^eifenö. 
bod>  fragt  es  ftd),  ob  ftd)  nicht  burd)  perpielfaltigte 
SSerfucbe  im  ©roßen  nod)  etmaß  9?u|bareß  für  bie 
9>rajriß  auß  biefer  Erfahrung  Riehen  la|]e ,  ba  hier  nur 
etmaß  in  einem  ho^ern  ©rabe  gefchah  /  mo  ein  fd;mä« 
euerer  |d)on  ^ingcreid^f  hatte, 

X)erfud;  mit  ^obeifen  im  ^eoerberirofen  nebfi  (Bebldfe, 
©anj  mie  ber)  ben  erflen  bepben  33erfud)en  mürbe 
ber  Dfen  juerjl  angegilbt,  unb  mit  fluffigem  Dvo^etfen 
auß  bem  £eerbe  beß  ipobofenß  gefüllt  ,  nad)bem  jupoc 
folgenbe  Vorrichtung  getroffen  mar,  um  atmofphdrifdfje 
iuft  auf  baß  Steifen  auf  bem  ©chmeljheerb  $u  fuhren, 
®in  leberner  ©oppelbldfer,  nämlich,  melchen  man  $u 
SSRütfenberg  gemohnlid)  ju  Sifenproben  gebraucht,  unb 
melcher  etmaf  5  guß  lang,  3  guß  breit,  unb  aufgejo* 
gen  an  feinem  hintern  Sinbe  4  guß  h°d>  war,  würbe 
neben  bem  SKeoerbertrofen  fo  angebracht,  baß  man 
burd)  ein  eiferneß  SKo^r  ben  ©inb  in  obenbenannfe 
öeffnung  parallel  mit  ber  glamme  auf  bie  3Ritte  beß 
Jpeerbß  führen  fonnte.  Sie  2(bficht  hierbep  mar,  ju 
unterfuchen,  mie  eine  größere  SRenge  pon  herbepgefuhr* 
ter  iebenßluft  baß  griffen  beß  (Eifenß  befd)leunigen 
mürbe,  ©0  mie  nun  alleß  gehörig  eingerichtet  mar,  fo 
ließen  mir  baß  ©eblafe  in  einer  Minute  acht  biß  jehn 


CfKat  ununterbrochen  $tehen,  unb  beobadjfeten  barnt  bie 
<£rfd)einuugen  im  Öfen*  .ßier  geigte  eß  ftd)  fdjon  nad) 
Verlauf  einer  falben  ©tunbe,  bafj  eine  roett  jrdrfere 
Jpi |e,  wie  bet;  bem  erfien  urtb  ^wepten  Verfuche,  in 
bem  Öfen  entftaub,  wobei)  ftd)  fogleid)  bie  oft  genann¬ 
ten  ©fd)emungen  beß  grifd;euß  einjMten.  ©tatt  ber 
fdjaumigen  ©d)lacfe  ober,  welche  ftd)  bet)  bem  erjien 
Verfuge  abfonberte,  bilbete  fid)  §iex  eine  duperjl  bünn* 
fltiffige  grifchfd)lacf e ,  welche  baß  ganje  9{oheifen  be* 
becfte,  unb  wirf  lieh  baß  grifd)en  beßfelben  uerljinberte, 
33et)  ber  ^öeftd)tigung  zeigte  fte  ftd)  oon  fd)warjbrau* 
ner  garbe  unb  glaftgtem  95rud).  ©an  verflechte  e$ 
mehreremal,  biefe  ©chlacfe  abjmpehen,  welche^  aber 
wegen  her  duperf}  bünnen  ©d)td)t  nid)t  möglich  war; 
aud)  bilbete  fich  ftatt  bei*  wegge$ügenen,  fogletcb  eine 
neue*  SRachbem  nun  biefe  Operation  jehon  4  ©tun» 
ben ,  ohne  befonbere  Verdnberung  fortgefe|t  war ,  unb 
baß  ©fen  immer  duperft  flüffig  blieb ,  fo  fing  man  an, 
baßfelbe  von  geit  ju  %eit  umjuruhreu ,  um  ber  atmo* 
fphdrifeben  iuft  ©trfung  auf  baß  ©fen  311  verschaffen, 
jjierburch  entjianb  eine  außerordentliche  Jgdfe  in  bem 
Öfen,  wobet)  ein  gunfenfpruhen  unb  trennen ,  gleich 
bem  Verbrennen  ber  ©tatpfeber  in  iebenßluft  ju  be* 
merfen  war*  $)urd)  biefe  Verfalhtng  bilbete  f ich  nun 
immer  eine  neue  ©fenfdjlacfe*  ©obalb  man  mit  fXul)* 
rett  aufhdrte,  fiep  alleß  wieber  rußig  ^  unb  bie  93er« 
fatfung  war  burd)  bie  ©d)lacfenfd)id)t  unterbrochen 
Snblid)  nach  Verlauf  von  3  ©tunben.  (jufammen  7 
©tunben) ,  wdhrenb  weldjen  oft  gerührt  würbe ,  feßien 
eß ,  alß  wenn  baß  ©fen  etwaß  biefer  werben  wollte* 
2luß  biefer  Urfad)e,  unb  weil  man  bie  ßifenmenge  bc* 
trdchflid)  abnehmen  faß ,  würbe  enbHch  bie  Operation 
beendigt ,  ba  man  bie  ©affe  im  Ofen  erf alten  ließ» 
©ie  nun  bie  falte  ©fenmajje  gehörig  unterfucht  würbe, 
fo  zeigte  fid)  auerjl  (nach  ungefährer  Berechnung)  ein 
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fcetracft fltdjer  ©ewid;>fßDertu|T  unb  ein  merfwurbiger 
S5rud}  beß  (Jifenß ,  welcher  fd)cn  Dorlaufig  auf  eine 
flarfe  Dppbation  fcbliefien  lieg*  35ie  graue  Sarbe 
fjattt  ßefe  m  eine  fdberweige,  unb  ber  fornigte  Q5rud> 
in  einen  bienten  Dern>anbelt,  in  weldjeni  ftd>  aber  eine 
SKenge  größerer  unb  fletnerer  2Mafen£6f)Un  jeigren, 
weiche  metfi  bunt  angelaufen  waren  ,  imb  bie  Snffte» 
^ung  einer,  luftformigcrt  ^luffigf eit  in  ber  gefdjmolje* 
nen  SRaffe  beutlid)  beroiefen.  5Begen  einer  nicht  ge» 
nugfamen  ÜKenge  fonnte  jroar  mit  biefem  Sifen  feine 
grifd)uug  uerfuebt  werben ;  inbeffen  überzeugte  id)  mich 
burch  ben  oben  genannten  Serfud)  halb  Don  ber  großen 
SDtenge  beö  in  bemfelben  ent^af renen  ©durejlojfß,  in» 
bem  4  Unzen  beßfdben  37  (Eubifzefl  iufrfdure  (alfo 
boeb  9  ßubifjofle  weniger/  mic  baß  mit  9Ba)]erbdmpfen 
behanbelte,  SKol^cifen)  lieferten.  Jjjecfcfr  wabrfcbcinlicb 
würbe  alfo  aud)  fyiw  burd)  eine  $u  ftarfe  Serfalfung 
baß  SHobeffen  wieber  überfrifcht.  35a  eö  nun  ferner  in 
ber  5Hitte  ber  Operation  in  feinen  zähen  guffanb  über* 
ging,  fo  würbe  eß  gleich  olä  ro£e$  (£ifen  mit  Saure» 
floff  uberfarriget,  wobep  benn  freilich  baß  gefolgte  £i» 
fen  gänzlich  jerflort,  unb  babutdj  bie  filberweipe  §arbe 
ijenwrgebracbt  würbe* 

f>)  <Eam  unb  Partielle  Srifcbmetbobc* 

3n  ben  3<*hren  1784  unb  1787  befd;aftigfcn  ficb 
Bereits  zwe^  engfifd)o  Äunftler,  Sftamenß  <£art  unb 
Partiell  *)  mit  ©nriebfungen,  ben  befrdcbrlidjen  Ser- 
Iu(l  bet}  Serfertigung  beß  Sifenß  ju  Derminbern ,  unb 
ben  ©«brauch  ber  SrifcB&^^t’be  unb  ber  Jjammerwerfe 
gänzlich  ju  oertilgen.  3&rcn  ^reinigten  Semüf)un* 
gen  haben  wir  bie  €ntbedung  einer  Serfahrungßart 

*)  U>ilbelm  ParneU  erhielt  ein  patent  ber  (frfinbung 
für  feine  QSerfa&rungeart  am  5- 3«no  1787;  f.  tte 
pertory  of  Arts  and  Manufactures  Vol.  IV.  Lond. 
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6*9  ber  QSerwanblung  be^  ©ußeifeng  in  Srifdjeifen  Jtt 
Derbanfen. 

gRan  braucht  bag  ©ußeifen  entweber  im  Suflanbe 
b*g  fchon  erwarteten  ©ujfeö,  ober  in  feinem  pffigen 
3ußanbe,  wie  es  gerabe  aug  bem  ©chmeljofen  fommt* 
S)ie  Operation  gefehlt  in  bem  Sieoerberirofen,  bejfen 
(Einteilungen  ben  93erl)alfniffen  beg  (Sifenwerfg  ange* 
meffen  fepn  muffen*  SRan  macht  in  ber  SSauart  einige 
leiste  SJeranberungen,  j.  23*  einen  Siauchfang  mc(vr 
unter  bem  SKofl  angebradjt;  man  uerfiefjt  il)n,  fo  wie 
jenen,  weld;er  ftd)  am  anbern  ©nbe  beg  SKoßg  beßnbet, 
mit  einem  flarfen  3«ge  ober  iuftfocfje  oon  gebrannter 
(Erbe;  biefe  303*/  welche  nach  belieben  gefchloffen  unb 
geöffnet  werben  fonnen,  bienen  baju,  bie  9\id)tung 
beg  ©tromg  ber  Stamme  ju  oeranbern.  Sieben  ber  . 
(Erdung  beg  Dfeng  werben  $wet)  Dehnungen  ange* 
bracf>t ,  um  ©tätigen  hinein  $u  fd)ieben,  weldte  man 
er^i|en  will;  bag  23ecfen  muß  etroag  runb  fepn,  um 
bag  Staßbab  aufjufaffen*  35er  Öfen  wirb  mit  ©fein* 
fohlen  geteilt;  man  gie6t  bag  §euer  bis  an  Diesem* 
peratur  ber  $i|e  beg  ®*ißglül)eng.  Jpierauf  füllt 
man  ben  Öfen  mit  jerpcf’tem  ober  fdjon  pfftgem@uß* 
eifen,  fo  wie  eg  aug  bem  ^o^en  Öfen  fommt.  5« 
bem  erftern  Salle  berpfießt  man  forgfaltig  alle  Oejf* 
rnrngen,  weldjeman  mit  ©anb  uerflebt;  in  30  big  40 
SKinufett  fließt  bag  9Ketall  im  23abe*  5B enn  ber  liu 
beiter  bemerft,  baß  ber  Staß  oollfommen  iß,  ope  baß 
ber  geringjle  $ljei(  ber  ©irfung  ber  Jpi|e  entgangen 
wäre,  fo  $aft  er  bieß  für  bie  red)fe  3*i*  $um  Umrüp 
rem  hierauf  berfdßießt  er  ben  3^9  beg  großen  Stand)- 
fattgeg  unb  öffnet  ben  3ug  beg  Jpeerbeg,  um  bieSlamme 
wegjttlenfen.  35ann  fangt  er  an,  ben  ©uß  burd)  bie 
©chaufellodjer  $u  bewegen  unb  umjurüljren,  weldje  un¬ 
ter  ben  ^pren  gerabe  vor  bemSluffe  angebracht  finb* 
3)iefe  Operation  gefehlt  wrmittelft  langer  unb  jiac* 


fer  ^rucfcn  ober  eiferner  Stangen,  welche  er  von3eif 
ju  Seit  jutücfjiefjr,  bamie  fie  ftd)  nid)t  ju  fe()r  er* 
hi|en,  3n^em  tx  fortfahrt  .umjurühten ,  wirb  ba$ 
©ab  in  weniger  als  einer  falben  ©tunbe ,  inbem  e$ 
erfaltet,  $u  einem  $etg,  unb  fannnun  in  Heine  ©tuet* 
eben  ger^eiif  werben, 

5Benn  man  bie  ©tellung  ber  guge  veranbert,  fo 
nimmt  bie  §lamme  gegen  baö  ©ab  non  neuem  ihre 
JXtd>tung;  ji^t  giebt  man  ein  jlarfes  §euer;  ber  Ar¬ 
beiter  paßt  ben  Augenblick  ab,  wo  bas  Metall  fließt, 
er  t>6rt  nicht  auf,  umjurübren*  9kd)  einigen  Minuten 
bemerkt  man  eine  Art  VQn  ©a^rung ,  welche  ftd)  über 
bie  ganje  2)tajfe  entwickelt.  ©an  lenkt  bie  Jlajmme 
von  neuem  ab,  inbem  man  ben  3U9  b«6  9\aud)fange$ 
am  Jpeerbe  öffnet  unb  ben  in  ber  f£iefe  »ecfd)ließt;  bie 
©affe  fcbwtttt  auf  unb  i^ebt  ßd)  burd)  1 1) v c  innere  ©e^ 
wegung;  je|t  (leigt  nad)  unb  nad)  eine  giamme  von 
einer  bunfeln  93iolett  *  Sarhe  in  bie  Jpofv?,  weld>c  fid> 
über  bie  ganje  Oberfläche  verbreitet;  alünabdg  verbicft 
ba$  SMetan/  e$  fallen  von  3*it  5«  3^1  Sinken  au$ 
bem  ©etall  in  bie  Jfjphe,  welche  ben  ang’mehmflen  An¬ 
blick  gewahren  würben,  wenn  bet  bienbenbe  ®lanjr bie« 
fer  fleinen  ©terne  unb  biefer  $euerbüfd)el,  baö  äuge 
nicht  fo  fe£r  ermübete,  fo  baß  eö  i^re  ©ürfung  un* 
möglich  lange  äugelten  kann. 

©ne  halbe  ©tunbe  wirb  kaum  hinreicben,  bte©ah* 
rung  ju  ^erflreuen;  bie  ©affe  wirb  fcbroerkalt;  ber 
Arbeiter  beurteil*  nun  ben  Sortgang  fei,ier  nad) 
bem  großem  ober  geringem  Anhänge  bc$  ©etallö  an 
feine  ©erzeuge,  28enn  ber  ©uß  anfangt  fid)  ber 
Jpammerbarkeit  be$©fens  $u  nähern,  fo  $ie()t  ber  Ar* 
beiter  feine  ^rücfen  allmaljlig  von  ber  ©affe  weg ,  unb 
glaubt,  baß  bas  ©etall  genug  gegohren  habe,  ©enn 
man  mal)renb  5  biß  6  ©muten  von  neuem  ,  fo 
erhält  bie  <5arbe  ber  Stamme,  bie  nun  wieber  auf  bem 


äftetall  erfdjeinet,  weniger  Dichtigkeit,  unb  wenn  man 
antjatfer.fc)  fort  umrü^rec ,  fo  wirb  bie  üKafle  fo  bröcfltd), 
wie  ÄieS;  wenn  man  noch  jfdrfer  fo -gerat!)  ber 
©uß  luftig  in  ©ahrung,  bie  blaue  $arbe  oetminbert 
fid;,  man  bemerft  einige  ©d)lacfen,  weiche  oon  Seit 
$u  Seit  an  berÖberßdd)e  erfd)einen,  unb  bie  man 
forgfaltig  abnimmt*  Die  Arbeiter  etflaren  aus  biefem 
Umllanö  folgenbe  ©cfcheinmigen  t  SKan  giebt  noch  ein 
ober  jwepniai  fiarfes  $euer,  über  ln  unterbrod)enen 
gmifcbenjeiten;  ber  Arbeiter  brefjt  unb  rü^rt  wdf^renb 
biefer  Seit  unauffwrlid)  um.  ©)e  nun  ber  gasförmige 
Ausfluß  aufge^ort  l)at,  ()6rt  man  fel)r  betulich  ein  an* 
(jalfenbeS  3*fd)en,  Weites  nor  bem  QSerfdjwinben  ber 
bfauen  foamme  unb  ber  tnrtem  ©df>rung  borausgel)t» 
Das  Metall  wirb  fe&t*  teigig;  man  fann  es  in  j?!um* 
pen  abtl)eilen,  unb  biefe  bleiben,  wenn  man  fie  in  ben 
Ofen  legt,  o^ne  ben  genügten  £ang  jum  ©djmeljeu 
^u  jeigen;  bas  ©ejifch  oerliert  ftd)  nacb  unb  nad),  unb 
es  erzeugt  fid>  fein  ©as  me^r;  ber  Arbeiter  i|l  befchdf* 
tigt ,  ben  klumpen  mit  einem  ©pat^  eine  größere  form 
}U  geben ,  be|fen  Äopf  fefjr  fdjwer  ijf ,  um  bie  ©chlacfen 
l^raus  $u  $iei)etn  €r  legt  fie  an  ben  heißejfen  Ort  beS 
Ofens,  fd)ließt  forgfaltig  olle  Oeffnungen,  unb  giebt 
wdt)renb  7  bis  8  Minuten  ein  heftiges  §euer;  bann  ijl 
bas  Detail  fertig  um  unter  bie  treffe  gebracht  JU  werben» 
SJlan  bemerft/  baß  jwep  bis  brep  ©tunben  ju  bie* 
fer  ’ärheit  ungefähr  hinrdd)en»  Diefe  Seit  richtet  fich 
nad)  ber  9Kenge  bes  ©ujfes,  welchen  man  in  Eifert 
berwanbeln  will,  unb  ob  es  falt  ober  fd)on  in  glühen* 
hem  Suftanbe  in  ben  Ofen  gebracht  wirb» 

Der  Srfolg  wirb  alte  9Jtal  fel)r  non  ber  (£injTd)t 
bes  Arbeiters,  unb  t>on  feiner  ©efdjicflkhfeit,  ben 
Öfen  ju  unterhalten,  ab^angen,  wenn  er  auf  alle  bie 
<£rfd)einungen  4cht  giebt,  welche  währenb’  her  Arbeit 
bövfommen* 
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©ie  Treffen,  Deren  man  ficfr  bebient,  erfegen  bie 
(Stelle  bei-  großen  Jammer  unb  ©tampfer  in  unfern 
Sifeh()dmmerm  ©ie  9Baf$en  finb  v>ott  ©u£*Sifen, 
unb  werben  Durch  5i3af|er,  ober  eine  ©ampfmafchine 
in  Bewegung  gefegt*  ©ie  finb  in  ber  moglicbft  groß* 
fen  SMfee  ber  Sieoerberirofen  angebracht,  Damit  bie 
.Stumpen  wa^renb  Des  ßinubertragenö  nic^t  erfalten. 
©ec  Arbeiter  nimmt  bie  Suppen  aus  bem  Öfen  mit  ei* 
ner  eifernen  ©chaufel  ober  mit  einem  ©patjje,  beffen 
SSorbert^eil  etwas  er£6j)t  ifl ,  um  bas  Sntwifdjen  ju 
vermuten;  er  wirft  fte  auf  eine  patte  non  ©ugeifen, 
weidje  an  ber  SrDe  unter  bem  ©d)iunbe  Des  Ofens 
jiejjt.  D3Zit  einem  ober  jwep  Jpanimerfchidgen  fdjldgc 
man  ben  einen  SXanb  ber  Suppe  ab,  um  fte  in  bte?>rejfe 
tfefjmen  $u  fonnen.  9Kan  muß  feljr  fdjned  fepn ,  Da- 
mit  ba6  SKetad  nid;t  erfaftet*  '4n  bem  QSorbert^eü 
ber  treffe  unb  t>orn,  in  bem  Swifchenraume  ber  ®a(* 
^en,  befinbet  fic^  eine  oon  gegoffenem  Sifen, 

weiche  nad)  ber  öeffnung  $u  etwas  geneigt  i(i,  auf 
welker  ber  Arbeiter  bie  iuppe  ^ingleiten  lagt;  bann 
bringt  er  fte  burd)  einen  leidsten  (Stof?  mit  bem  SXucfen 
feines  ©partes  in  bie  3»  einigen  ©d)mieben 

id^t  man,  um  bie  Arbeit  befdjieunigen,  bie  Spiaften, 
inbetn  fte  aus  ber  treffe  fommen,  in  ein  93e()dlfm£ 
faden,  in  weldjem  man  einen  2Öajfer|trom  forgfddig 
unterfjdit*  ©er  ©ang  ber  2Ba(jen  muß  fangfam  ferm, 
bamit  fte  nicht  Durch  eine  ju  fchnede  Bewegung  Die 
wenigen  ©chlacfen  mit  fortreißen,  mld)t  ftd)  Durch  bie 
3dach(dffigfeit  ber  Arbeiter  wa^renD  ber  Operation, 
barinne  befmben  Tonnen*  Sin  langfam  gemäßigter 
©ang  wirb  bas  neroig  unb  jdjj  machen;  bie  ©djfacfen 
werben  ftch  oon  ben  iuppen  ablofen  unb  auf  ben  S?or* 
bertijetl  ber  treffe  faden*  ©iefe  ©chiacfen  werben,  fo 
wie  Diejenigen,  wejche  bep  Dem  Verfahren  entfielen,  auf 
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W  ©ei fe  gelegt,  um  noch  einmal  gefcbmoljen  werben 
ju  fonnen.' 

$Die  glatten  ©aljen  haben  »  guß  in  t >er  idnge, 
30  bis  36  goll  im  ©urdjmeffec,  unb  muflen  hinldng- 
lid;  bid  gegoflen  werben ,  um  bem  ©iberjlanb,  wel* 
eben  ihnen  bie  iuppen  barbieren,  ^u  rciberjjeljen.  ©enn 
ber  Arbeiter  gefd;idt  tji,  fann  er  jlünblich  ungefähr 
2000  Eifen  preßen.  Verlangt  man  eine  größere  ©e- 
fd)tvinöigfeit,-fo  barf  man  nur  bie  Tlbmejfimgen  ber 
treffe  vermehren,  ober  il)re  3^1  vergrößern* 
erftern  gälte  bringt  man  mehrere  iuppen  jugleidj  vorn 
bin,  unb  man  befd;leunigt  bie  Tlrbeit  bis  ju  bem 
©raö,  eben  fo  gefchminb  ju  preßen,  als  ftcb  bie  iup¬ 
pen  aus  bem  Ofen  nehmen  laßen* 

Sie  Eifenplatten  werben  aufs  neue  bem  geuer  aus* 
gefegt ;  man  bringt  fie  auf  bie  Erhöhung  Des  Ofens, 
bureb  bie  oben  genannten  ideber,  welche  man  fogleicb 
.  forgfaltig  vergebt,  ©dl)renb  man  an  ber  SSerwanb« 
iung  einer  neuen  SKenge  von  ©uß  arbeitet,  erhi|en 
fi^  bie  glatten,  ohne  einen  Suwadjs  an  Sofien  be$ 
Särennmaterials,  ©enn  bas  Eifen  eine  jlatfe  JjM|e 
erlangt  \)at,  welches  ber  verjlanbige  Arbeiter  mit  et* 
nemSSlicfe  bemerft,  fo  bringt  man  es  in  bie  J£>ohl« 
preffe,  ümihm  bas  SKußer  ju  geben* 

Sie  ^rejfe  haf  *&re  untere  tief  eingefebnittene 
©al^e«,  von  einer  Söreite,  welche  mit  ben  4bmeßun- 
gen  ubereinftimmt,  bie  man  ben  ©fangen  geben  will, 
welche  verfertigt  werben  follen ;  bie  obere  ©alje  iji 
mit  eben  fo  viel  Erhöhungen  verfehen,  als  bie  untere 
Einfcbmtte  hat,  unb  wdd)e  genau  in  einanber  eingrei- 
fen,  olme  SRae^t^eü  ber  ju  jeber  ©tange  erforberlidjen 
©tdrfe. 

23ep  ber  93erfertigung  von  ©fdben,  runben  ©fan¬ 
gen,  ober  folgen,  weld;e  mit  ieißen  $u  SSalcons,  krep¬ 
pen  »©eldnbern  unb  begleichen  gejiert  fwb,  wirb  man 


bie  (Einfchniffe  unb  bas  Untere  ber  ©rreifen  fo  einricf)* 
ten,  baß  fie  mit  ber  gewünfd)ten  Sjorm  übereintreffen, 
hieraus  erteilet  aber,  ba§  ber  ©ang  biefer  treffe 
niel  fd)nefler  fepn  muß,  als  ber  ©ang  ber  glatten 
§)reffe. 

®enn  bie  <£ifenpfatten  fefjr  breit  finb,  muf;  matt 
fie  biegen,  $erfd)neiöen,  ober  i^nen  fonf!  eine  ©eflalf 
geben,  ef)e  man  fie  in  bie  ^ofjipreffe  eingretfen  (aßt* 
Sttan  fann  bie  Sofien  einer  Vorrichtung  jum  ©tab* 
fd;neiben  nermeiben,  wenn  man  neben  ber  treffe  et* 
nen  großen  Jammer  anbringt,  wefd;er  burd)  bie  nam* 
liehe  Vewegfraft  in  'Shatigfeit  ge|e|t  wirb,  burd)  wel* 
d)e  man  eine  grobe  Verfantung  mad)f,  um  bie  ©tange 
in  bie  Vertiefungen  ber  53alje  eingreifen  ju  (affen. 
S9Tan  mad)t  non  neuem  geuer,  fcblagt  auf  bie 
Vierecfe,  um  bie  ©plitter  abfaflen  $u  (affen;  man 
bringt  bie  Snben  in  bie  <£infd)nitte  ber  ®af$en,  we(* 
che  mit  bem  nerlangren  SWufler  übereinflimmen,  unb 
bie  ©tange  nerfangert  unb  bilbet  fich  in  Furier  geit 
mit  einer  Reinheit,  Voüfommenhdt  unb  'Cebnbarfeif, 
welche  man  burd)  ben  Jammer  nid)t  erhalten  fann; 
bas  (£ifen  ift  non  ber  erjien  ©üte,  unb  ber  barauö 
gejogene  -@taf>(  ganj  nortrefffid).  Um  $u  uerbinbern, 
baß  bie  ©tangen,  wenn  fie  aus  ben  ®af$en  treten, 
fid)  nid)t  biegen,  welches  i^re  fange  unaufhörlich  ner* 
urfad;en  muß,  führt  man  ein  Sftauerwerf  bis  $u  bet 
J^ofje  ber  Deffnung  ber  treffe  auf,  we(d>es  man  mit 
glatten  non  ©uß  bebeeft,  auf  welchem  bte  ©tangen 
aufgenommen  werben,  unb  worauf  man  fte  erfaften  (aßt. 

38if(  man  ©fangen  non  F(eineni  dufter  nerferti* 
gen,  fo  werben  mehrere  Reihungen  erforbert,  unb 
biefe  ©tangen  muffen  burch  Sinftynitfe  non  mehreren 
TCbmeffungen  gehen ,  um  nad)  unb  nad)  ju  bem  ner* 
langten  Sftufter  ju  gefangen;  bann  wirb  ihre  fange  eS 
unmoglid;  mad;en,  fie  queer  im  Ofen  ju  fyeifyen,  unb 
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matt  muß  ft«  nach  ber  iange  berfefbett  ^trtetnBrtn^^n# 
um  fte  oon  einem  (Snbe  jum  anbertt  ju  er£n|en. 

S)er  (Jrfofg  Diefer  Operation  giebt  ein  reines  ©fen, 
t>on  einem  gleichartigem  ©ewebe,  als  jenes,  welches 
burd)  bie  Arbeit  ber  grifd)f)eerbe  j)ert>orfommt*  £>iefe 
33et}an&lung  berotrft  eine  beträchtliche  ©fparnifr  ber 
Äojlen  bet;  ber  Verfertigung ;  alle  Unteinigf  eiten;,  bie 
©d;(acfen  unb  bie  frembarcige  SKaterie,  welche  bett 
Dor§ergej)enben  23e()ant>lungen  wiberfleljen  fonnten, 
finb,  anfiatt  mit  ben  tuppen  oetbunben  ju  f?t;n,  Unb 
bet;  ber  Sormengebung  in  ber  Jpiajfe  burd;  bie  ©d)ldge 
be$  Jammers  jufammengebrucft  ju  werben  r  uom  ©* 
fen  ganjlid;  getrennt,  unb  bas  reine  Sftetall  ge()t  gan| 
öliein  burd;  bie  QBaljcn.  ©te  ^reffen  oerbienen  bal)et 
ben  Vorzug  oor  ben  5Öirfungen  bes  größten' $am* 
niers,  inbem  fte  feinen  frembett  Äorper  in  bie  $ti* 
fcbimg  beö  €ifenö  eintrefen  fa|fen/  inbem  fte  es  feiner 
Unb  be^nbarer  machen ,  unb  tf)irt  eine  ®(eid)^eit  int 
SKujf er  geben>  bie  fonft  fd)wer  ju  erhalten  (ie^c* 

9*  Änt)Äng  über  bie  t>erfd>iebenen  Srifc^metbobcn. 

Von  ben  oorijm  befd)debenen  grifd;met^oben  wei* 
djen  folgenbe  in  etwas  ab* 

S>u6  f4)irebif4)e  ®6mutt&sfrtf4)eti*  35urd) 
biefes  wirb  in  <Sd)weben  meiffenS  EPafct)ei|eh  aus 
ben  $ebofenfd)facfen  in  jfornern  erfjdften ,  oerfrifdjt* 
35er  ^eerb  in  biefett  §rifd)f;ürten  iff  fe^r  einfad) ;  er 
befielt  ents  einer  in  feud)te^pf;(enlofd)e  gemad)ten®er* 
tiefung  auf  einem  Söobcnftein  non  ©ußeifen  unb  einer 
eifernen  ftormplatte.  {jjjdn  fdutteljt  etwa  go  ^funb 
SBafdjeifen ,  bie  man  auf  ben  mit  Äo^le  gefällten  Jpeerb 
Pur  jf  t  ein;  bie  Corner  fd)weißen  ju  einem  klumpen 
Jufammen,  unb  bie  babep  erzeugte  ©d)lad*e  wirb  ab= 
gepodm*.  3>ie  jufammen  gefrid)te  Suppe  nennt  matt 
bas  ösmunbspücf,  wirb  etwas  |ufammengefd)i^ 
n.  fcfc  iy*  $ 
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gen,  unb  in  Met’  bis  fünf  ©tucfe  »erteilt  unb  au$ge* 
fd;miebet* 

<Das  Sutfrif4>en  ifi  bem  Ädtfrifcben  febr  dhn* 
üd);  nur  mit  bem  Unterfd)iebe ,  baß  man  weber  bas 
Soeben  ned)  anbere  befonbere  jjanbgriffe  babep  beob* 
ad)tet.  9ftan  laßt  baS  in  bem  s^3utt>eerbe  mit  Noblen 
er^i^te  Sto^etfert  o^ne  weiteres  bet)  einem  ftarfen  @e* 
bläfetuebergeben.  3fl  biefeS  erfolgt  unb  baS  erjle 
Aufwallen  im  beerbe  vorüber,  fo  bebe  man  ben  b<db- 
gefrifd)ten  klumpen,  ben  öut,  aus,  lofd>t  t^n  in 
Söaffer  ab,  unb  glüh*  i^n  nun  aufs  neue  jwifeben  ben 
Noblen  im  ijeerbe  bis  er  ju  einer  gabren  iuppe  aus* 
gearbeitet  werben  fann* 

2)as  ©ulufrtfdjen  ijl  eine  Tlvt  vom  SBatmfri* 
fcf)en,  bep  weld)em  man  nDajjrenb  bes  '2lufbred)enS  foldje 
©tüde  von  ©fen ,  roeldje  früher  als  bie  gan$e 
bie  ©ahre  erreichten ,  aus$iebt  unb  fie  $u  ©tdben  ver¬ 
arbeitet*  ®aS  ju!e|C  gabr  übrig  bleibt  wirb  $u  einer 
iuppe  jufatnmen  gefebweißt.  9ttan  verarbeitet  in  fol* 
d)en  J^eerben  meiftens  bie  grauen  £Robeifenforten*  ©aS 
©fen  fallt  bep  biefem  9>roceß  febr  ungleich  aus* 

2Dae  ^albvoatlonfrifcben  ip  faum  von  bem  beut- 
fdjen  $Öarmfrifcben  unterfd)iebeu*  ©er  Jpeerb  ijf  io 
Soll  tief  aber  etwas  enge,  ©ie  gorm  jiid)t  wenig 
nieber ,  bat  a^ei*  *ine  weite  SRünbung.  6s  wirb  f?br 
fleißig  aufgebroeben  unb  jebes  aufgebroebene  ©tuef  ©* 
fen  wirb  fleißig  bem  ©eblafe  jugewenbet*  ©ie  SJlenge 
beS  auf  einmal  $u  verfrifebenben  ©fen$  iji  febr  be* 

trdd)tlicb» 

ÜDas  englif4>e  <5eerbfrif4)en  gleid)f  wieber  bem 
oben  angeführten  waÜonijdjeU  grifcben.  6s  beßnben 
ftd>  unter  einer  6ße  $rocp  geuer*  3n  bem  einen  wirb 
baS  Öiobeifen  mit  J)oljfoblen  gefrifd)t,  unb  in  bem  an- 
bern  wirb  bas  gaffte  ©fen  mit  6oads  ge|d;imebett 
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io.  Efyeotie  t>ec  ^rifcfrpeeceftW 
©o  abroetdjenb  nun  aud)  bie  grifdjmetfjoben  in  JjMn* 
fic^c  ber  ^anbgriffe  unb  beß  Jpeerbbaueß  finb,  fo  muß 
fcod;  bercf;emifd)e93organg  bei;  biefen  Arbeiten  auf  eine 
(mb  biefeibe  ©eife  ßd;  erffdren  (affen.  3d)  fjabe  be p 
meiner  bekannten  Unterfttcbung  biefeß  ©egenjlanbeß  baß 
beuffcbegrifcben  jum2fii$d(ten  genommen  unb  fofgenbe 
S§eorie  beß  grifdjenß  aufgefMt: 

^genommen,  eß  werbe  ein  ©tucf  grauweißes  3£o(j* 
eifert  non  a|  biß  3  (Eentner  tn  einem -beuffcfren  grifcß* 
beerbe  mit  Sohlen  bebecft  unb  baß  ©ebföfr  angeldffen* 
Suerfi  wirb  baß  Steifen  jur  ©rweicfjtfng  gebracht, 
unb  je  fidrfer  ber  geuerßgrab  wirb,  um  fo  me(jr  nähere 
fid;  baß  €ifen  bem  mufigen  Suffotibe,,  wo  ftd)  gegen 
baß  ©ibe  fd;on  etwas  ©d;(ade  abfonbert.  ©iefe  $3e« 
viobe  will  id/bte  erfte,  ober  04>me($pcnobe  nennen* 
SJumnefjro  fornmt  baß  SKoijeifen  in  bengfuß,  unb  baß 
2(ufb'fed;en  nimmt  feinen  Anfang ,  wobei;  fid;  (jdußge 
©d)fad*e  abfonbert.  ©iefe  Seif ,  welche  fo  lange ,  biß 
baß  ©ifen  galtet,  bauert,  nenne  id)  bie  eigentliche 
Öjrpbations*  ober  ^nf4)pertot)e«  baß  ©i|en  nun 
genug  aufgebrodjen  unb  gafw,  fo  laßt  man  eß  wieber 
inStu^e,  bamif  eß  ftd>  jufammenfjdnge,  unb  511m 3(uß* 
arbeiten  gefdjicffer  werbe,  mb  man  bert  einen  S()eil  an 
eiferne  ©tabe  anlaufen  (aßt,  unb  ben  übrigen  ?^eif 
3ufammenfd;miebet.  SMefeß  erfolgt  in  ber  <3d)ttue« 
freperfobe.  ©egen  baß  ©nbe  ber  erfien  ?)eHöbe 
nimmt  bie  c(jiem{fch.e  ^Seranberung  beß  Sipjjetfens  ihren 
Anfang,  inbem  bic  *tyf|inifäf  beß  ©auerflofs  auß  ber 
lüft  beß  ©ebldfeß  auf  bie  ©ubjlanjen  in  bem  9io(jei* 
fen  wirffam  wirb,  unb  bauert  biß  ^ur  brieten  ^eriobe  ' 
ununterbrochen  folgenbermaßen  fort :  ©er  ©auerjloflf 
auß  beriufe  uerWnbef  fid)  bep  biefem  ©raöe  ber  Sem« 
perdtur  mit  bem'  gefot)icen  €tfen  in  bem  Steifen, 
oerwanbelt  beffen  Äo^le  in  fphlenfaure  iuft,  unb  baß 
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Elfen  beg felben  in  fdjwar jeg  Eifeno(rpbuf.  Ertfere  wirb 
oerflüchtigt  unb  le^ccreö  geht  in  bie  ©d;lacfe  über* 
Sas  in  bem  Stojjeifen  enthaltene  Eifenojrpbul  wirb  ab- 
gefonbert  unb  in  bie  ©d;lacfe  gefingert*  Sie  in  bem 
Sio^eifen  enthaltenen  Erben  lofen  ftch  in  bem  Elfen* 
ojrpbul  ouf  unb  gehen  in  bie  ©chlacfe  über.  Ein  ge* 
ringer  Shell. be$  defohften  Ei|eng  geht  unoeratibert  in 
bie  gufd)fd;Ia<f e ,  weil  eg  leid;tflüffiger  iji,  als  bag 
gahrwerbenbe  Eifen.  Eö  oermengt  ftch  aber  nur  me* 
cbanifd)  mit  ber  ©chlacfe  unb  i(l  in  berfelben  als  Heine 
SMättcfcen  $u  erfennen.  ©eil  bas  Eifen  eine  grofje 
Affinität  $um  ©auerftoff  ljat ,  fo  wirb  aud;  ein  großer 
Shell  ber  ganzen  Eifenmaffe  mit  oerbrannt  unb  ge§C 
alg  fcbwarjeg  Djrgbnl  in  bie  ©chlacfe.  Siefeg  finb  bie 
Jjiaupterfcheinungen.  Enthalt  aber  bag  9io()eifen  noch 
23caunjtein ,  $>hogphor,  ©cbroefcl,  'Jirfenif  ober  3inf, 
fo  werben  aud;  öiefe  ©ubjlanjen  oppbirt  unb  theilS 
oerflüchtigt;  tf)cils  in  bie  ©d)lacfe  gebracht.  ©e|t 
man  bei;  bem  griffen  Sufchiuge^  fo  beforbern  biefe  bie 
Srennung  ber  Siebenbejlanbtheile  beg  Sioheifeng  unb 
gehen  mit  in  bie  §rifd;fd;lacfe  über.  3n  &er  brieten 
g>eriobe  roerben  bie  Sheilchen  bes  weichen  gahr  geioor* 
benen  Eifeng,  rocldje  eine  Steigung  $ur  Ärp(laÜi|ation 
£aben,  burd;  ben  Srucf  bes^ammerg  ober  ber  ©til¬ 
gen  einanber  naher  gebrad;t,  unb  babei;  wirb  aug  ben 
9)oren  noch  etwag  Eifenoppbul  (Stodfd)lacfej  auege* 
pregt  /  wobei;  aber  immer  noch  etwag  Eifen  mit  oer* 
brannt  wirb.  2tug  allen  biefen  erhellet,  baß  bag  gri* 
fchen  ein  wahrer  Dppbattongproceß  ijt.  ©o  wie  man 
auf  bem  ©afjrheerbe  bag  Eifen  oom  .Kupfer,  unb  auf 
bem  Sreibheerbe  bag  s23lei;  oom  ©über  fd;etbec,  alfo 
hier  gefohltes  Eifen  oom  heilbaren.  Eg  unrerfcheibef 
fid;  aber  baburd;  oon  ben  genanntest  Arbeiten,  bag 
außerbem  noch  ber  im  9to^ei|Vn  enthaltene  ©auerjfaff 
nebft  ben  Etben  getrennt  werben  muß*  Sah*r  muß 
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tiefer  $roeeß  fo  6ehutfam  $tt)tfrfjen  Äo^teti  getrieben 
werben.  Der  Sferluß  an  ©fen  bet>  t)er  Umänberung 
bep  9lp(jeiftn$  in  5rifd)ei|>n  befiehl  bemnach ; 

1) : in  Qferfalfiuig  be$  ©fen£,  wekbep  mit  bem 
Äp|)ienjteff  gebnn&en  mar, 

2)  in  Abfonberung  be$  mit  ©auerßpff  oerbunbenen 
©fen$, 

3)  in  ber  jufäfligen  SSerfalfang  be$  ©fen$  ma^* 
renb  ber  Arbeit,  unb  ba$  ©emicbt  bep  ©anjens 
mich  noch  oernunbert: 

4)  burch  bie  2tbfpnberung  ber  nie|rern>a^nreti  97e? 
benbeßanbthetle  beö  3u>l)ei[enp. 

2(uP  ber  ©fafjrimg  ge£t  Terror:  baß  ba$  ©fen« 
frifchen  mit  einem  beträchtlichen  ©fenperbranfc  ocrbim« 
ben  iß,  melcher  aber  megen  ber  Snhigfeit,,  mit  melebec 
bie  $oble  am  ©feu  hängt ,  unb  megen  ber  na§en  93er« 
roaubtfcbaft  beö  ©fetis  $um  ©auerßpff,  nicht  fonber» 
lid>  mirb  oermmbert  merben  fonneu.  ©ne  Jpauptfache 
iß  eß,  bie  jebem  Socal  am  beßen  juträgliche  grifd;me« 
tl)obe  ju  mä()len. 

tu  2>ie  Varietäten  bee  gefrifdj)teu  rmb  gef4?miebetett 
C£ifen». 

SSenn  man  im  'Allgemeinen  ba$  burd)  bie  Srifdj« 
proepffe  b'argeßellte  ©fen  als  retneö  ©fen  betradjten 
fann,  fo  ßnben  bod;*  permoge  fleiner  SDcengen  auö  bem 
Steifen  jurucfgebliebener  ©eflanbtheile ,  ober  megen 
ber  Art  ber  med)anifd)en  Öehanblung,  merfli.d)e'Abmei« 
d)ungen  unter  bem  ©fen,  als  Jjmnbetemaare  betrachtet, 
ßatf.  ©anj  furj  finb  biefe  ©fenforten  fd;on  im  erßen 
?hei(  ber  Jputtenfunbe  ©.79  aufgejMt  morben*. 
wirb  aber  noefng  fepn,  biefelben  mit  Uebergef)ung  b,e$ 
wth-  utv&  fattbruefcigen  ©fenö,  hier  beßimmter  ju 
betreiben. 


Der  £ier  aufjujMenbe  Unterfd)ieb  ber  (£ifenfortett 
Dangt  ron  bem  abroeicbenben  ©rabe  i()rer  ©efcbmeibig* 
f eit,  ^>acfe  unb  SBeicbe  ab. 

PoUtg  gef4>mei0ige$  ttifen  mufl  ftcf>  unter  bem 
Jpammer  falt  unb  warm,  ol>ne  9\ifl'e  $u  ^befommen, 
ßreden  unb  auch  gut  fd>meijfen  la|ten.  '  ®aö  befte 
fcbmebtfdje  Sifen  (aßt  fid)  um  einen  in  bcr  Jputfenfo^le 
feflflebenöen  eifernen  »ier  bie  fünf  iWai  aufc  unb 
abwinben  o^ne  $u  brecben. 

<Salbgefd)nidbigc5  £Eifen  vertragt  nur  ein  mapi« 
ge$  jammern  uub  $erretpt  an  ben  bauten. 

Ungleiches  ££tjen  hat  in  einer  unb  berfelben 
©tange  ^artereö  unb  weicheres,  roheres  unb  gaf)re$ 
€ifen  zugleich« 

partes  i&ifm  wirb  ju  matidjen  ‘öebürfniflen  fe£r 
gefuebf*  £s  fann  »on  £o()er  ©efd;meibigfeit  fepn,  er* 
forbert  aber  $u  feiner  ©tredung  me^r  .ftraftaufwanb* 

£artfiar?es  i£ifen  oertragt  bas  ©d;mieben  unb 
SSiegen  gleich  gut. 

*Sartfprdbe$  ÖJtfen  ifl  jwar  fd)miebbar  aber 
fcrid)t  btp  bem  23iegern 

*£>art$cU>es  iEtfen  lapt  fid)  fait  unb  warm  guf 
fd;mieben  unb  bred)en. 

^attnulbee  Öjifen  laßt  fid)  nur  falt  fd)mieben/ 
fcrtdjt  aber  in  ber  ©d;weiphi(3e.  Die  ^ennjeidjen  bie* 
fer  (Eifenforfen  bei;  ihrer  <£ntfM;ung  im  grifebfeuer  ftnb: 

i)  bap  es  bunfelrüt^  unb  ohne  glammc  glühet  unb 
wenig  ©iühfpan  giebt;  2)  bap  es  aus  ber  ©cbweiflhihe 
mit  conoeper  Oberfläche,  in  gerunbeter  ©eflalt  fommt; 
3)  bap  auf  ber  Oberflad;e  ber  Suppe  fid;  bie  flüffige 
©d;lade  wie  Sett  auf  SBafler  fraufelnb  jeigt;  4)  bap 
es  ficb  unter  bem  Jammer  hdrt  jeigt;  5)  rot£e  ©d;roeip* 
funfen  j prüfet ;  6)  bap  bie  gefebmiebeten  ©tobe  nach 
bem  Srfalte’u  ins  SKot^lic^e  fpielen;  7)  bap  ber  23rutf; 


gasartig  unb  furj  ig;  B)  bag  e$  burdjg  loggen  pat¬ 
ter  wirb. 

K$tityc$  ä?t fen  faßt  fiel)  in  ber  5?d(te  unb  3£drme 
(eid;t  burrf;  Jammer  unb  ®alje  beeilen« 

Wtid)$ab/e$  iEifen  lagt  geh  in  allen  Semperafu* 
ren  (eid)t  biegen  unb  breljen. 

SXkkbfpvobes  ££tfm  lagt  ftefe  warm  unb  fale 
leid;t  fchmkbeu ,  fair  leicht  unb  gut  feilen ,  brtd;t  aber 
bei;  einer  gdrfern  jfraft. 

flPcicbbtcbtes  ££ifen  lagt  geh  falt  unb  wavm  leid)* 
greefen,  ju'SIed)  febmieben  unb $u ©vaf)t  gef)en,  bricht 
a6er  bei)  mteberlvokem  liegen  mit  faferigem  23rucg« 

3)ie  Äem^eicben  ber  n>eid>en  <£ifenfatfen  finb :  i)  bte 
meige  garbe  nad;  bem  geilen;  2)  bk  3M;nbarfeit  un« 
fer  bem  Jammer;  3)  bk  wenigere  £>td)re,  unb  Damit 
»erbunbeneö  geringeres  fpecijigheS  @cwid;t;  4)  bas 
weige  gunfcnjpruf;en  in  ber  Schwelgte;  5)  bev  (je 
j£)i§grab  welchen  eö  jum  ©djmeigen  erforbert;  6)  ber 
gdrfere  Abgang  im  geuer;  7}  baö  5öeid;61etbcn  be$ 
bem  iogben;  g)  ber  lid;tgraue  33rucb* 

3dl;c$  öjifen  uollfommene  ©eghmeibigfeit 
unb  ig  gut  oerghmkbbar*.  ©  lagt  ftd)  falt  unb  warm 
biegen  unb  ju  feinem  Sraljt  ouSjkhen*  ©  gnbetgeh 
weid;,  f^art  unb  jdlje  jugkief)« 

Steif  tm&  ffarfes  i£iferc  nertrdgt  bas  ©kgfcu 
unb  nugt  füg  nicht  leidjt  ab,  ol>ne  jeboeg  unter  bem 
Jpammec  unb  ber  geile  fonberlid;e  Jjjarte  511  feigem 
fommt  jiemlicb  mit  bem  jdl)f)arten  ©fer»  überein« 

Seße$  biebtee  iEifen  ig  bem  weichen  unb  unbich* 
ten  entgegengefeft.  €s  mug  burd;gel)enb$  gleid)fdrmig 
feqn,  unb  unter  bem  Jammer  n id;t  rifftg  werben,  auch 
bei;  bem  9>öÜren  feine  Streifen  unb  Unrichtigfeiten 
jeigem 
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h.  $D«o  (£upulofd>mel3eH* 

/  2fn  vorigen  haben  mir  gefeljen  mie  ein  großer 
5^eil  De$  SKo^eifens  aus  Dem  Jpo^ofen  fogleid)  $u  ©uß» 
tvaaren  benutzt ,  unb  ein  anberer  Xbeii  verfrifebt  mirb« 
Sin  Dritter  feinerer  ?^eil  DiefeS  SifenS  mirD  in  eige¬ 
nen  Sceverberir  *  oDer  auch  in  fieinen  ©d)ad)f6fen  mit 
©eblafe  umgefdjmofjen  unD  jum  ?beil  verfeinert.  ©ie: 
Tlbfubt  aus  meld)er  man  (Eupuloofen  anlege,  ifi  jmep* 
fad).  Snfmeber  mill  man/ um  große  ©tude,  Die  mehr 
Sifen  erforDem  als  Das  Jpohofengejted  faßen,  Durch 
Das  ©ammlen  mehrerer  ©fid)e,  oDer  Durch  Das  3«s- 
fammenfcbmeljen  einer -großem  EEftenge  venSifen,  gie¬ 
ßen  >  oDer  man  mill  Das  Sifen  Durd)  Umfd)meljen  meßc 
reinigen,  gur  Den  erjlen  gall  ijl  es  freilich  am.  vor- 
thetlfjafteften,  einen  großen  Dveoerberirofen,  DeßcnJpeerb 
tiefer  als  Der  Q)obenjtein  im  Jpolwfen  liegt,  anjulcgen, 
unD  Das  Sifen  von  4  bis  6  ©rieben  Durd)  eine  9\inne 
von  ©anb  auf  Den  ijeerb,  Der  in$mifdjeu  immer  ge¬ 
feuert  mirD,  ßießenju  laßen;  mo  man  Denn,  mennDaS 
gehörige  Üuanfum  bekommen  ijl,  große  ©rüden,  als 
$eßel  geuermafd)inen,  :c.  gießt.  3>n  SuglanD  mirD 
Diefe  Arbeit  größten  $l)eilS  inSMeverberirofen  mit  ©tein- 
tollen  betrieben.  Jfebod)  bat  man  Dafdbjl  aud),  mie 
Die  bepgefugten  ^upfertafefn  feigen,  Heinere  ©d)ad)t- 
ofen  mit  mehrern  ®üfen,  von  tbeifs  runDer  tbeilS  vier» 
ediger  gorm.  'Mud)  in  ©cbleften  bebient  man  jtd)  fol- 
ebtr  nieDriger©cbad)tbfen  mit  ©eblafe  ju  Diefer  Arbeit« 
Unrid)tig  nennt  man  aud)  le|fere  Supuloofen ,  Da  ihnen 
eine  Suppel  ober  ©emolbe  als  Der  mefentlicbße  ?be^ 
eines  Supuloofens  fehlt.  35iefe  tleinen  ©ebaebtofen 
müjjen  aus  feuerfeften  ©teinen  unD  fe^r  Dauerhaft  ge« 
bauet  merbem 

S)urd)  DaS  Umfd)mel$en  Des  SifenS  ju  feinem  ©uß* 
maaren,  melcbeS  befonbers  Das  Durd)  Soad’S  eräugte 
fd)mefelbalcige  Sio^cifea  notbmenbig  machte,  fonDert 
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ftch  «od>  eine  beträchtliche  ©enge  ber  9Men6efIanb* 
ereile  beß  SKoheifenß  alß  ©djlacfeab,  unb  ein  fo  oer# 
fetnerfcö  ©ufjeifen  fommt  in,  feiner  Statur  bem  0u£« 
näher;  nur  entsaft  eß  boch  nodj  etwaß  @auer(loff, 
unb  ijf  immer  nur  alß  ein  reineß  fernem  Steifen,  oon 
meinem  bann  bie  feinjlen  ©acb-en  alß,  ^3orrraifö  un& 
bergl»  stoffen  werben  fonnen,  jn  betrauten, 

i)  jpae  Umfcbmeken  beß  alten  Srifct>cifen», 

SDiefeß  ijl  fein  wichtiger  ©egenjlanb*  3n  ©ad)« 
fen  erfolgt  baßfelbe  in  ben  ©d)mel$feuem  ber  3eug* 
fdjmiebe,  welche  ©fab  *  unb  3nijneifen  barauß  fd>mie* 
ben»  SDiefe  Seugfdjmiebe  bürfen  nur  ibfebfeuer  haben, 
um  bie  Sioheifenparrhiereret)  oon  ben  (Sifenhutten  an 
biefe  ©cbmiebe  babureb  ju  oerhuten« 

©o  auf  Hammerwerfen  alteß  Sifen  eingefauft, 
unb  wieber  »erfchmoljen  wirb,  if!  gewohnlid)  in  ber 
Sapnbutte  baju  ein  Seuer  oorgeridjtet,  unb  baß  eingc« 
fcbmoljene  <£ifen  wirb  $u  3eugeifen  »erarbeitet« 

23eoor  baß  alte  (Sifen  eingefdnnoljen  wirb,  mug  eß 
gut  fortirt,  unb  alleß  gelotete  unb  oerjinnte  heraußge* 
worfen  werben*  ©iefeß  nimmt  man  nachher  befonberß 
$u  folcben  ©acben,  benen  ber  Siotb&ruch  nicht  »iel 
fcf;abef^ 

©an  muß  baß  <£ifen  mit  febr  fcbwacbem  ©inbe, 
unb  nicht  in  benfelben  einlqjfen,  bamit  eß  nicht  »er* 
brenne*  »Die  Meinen  ©tude  fdjmiebet  man  allemal 
ein  wenig  jufammen,  unb  wirft,  wenn  fte  in  baß 
ß^meljfeuer  fommen,  ©d)lacfe  barauf/  umallenfallß 
benQSerbranb  beß  0fenß  ju  oerhüten,  ober  man  fe|t 
auch  wohl  in  biefer  Tlbfubt  etwaß  guteß  Steifen  mit 
$u*  ®ie  ©d;meljmafle  wirb  aud)  allenfallß  wohl  ein¬ 
mal  aufgebroeben.  Stad)  allen  biefen  wirb  biefelbe 
aber  wie  ein  gewöhnlicher  $(jetl  perarbeitet« 
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©tirdj  mel)rcreg  Kufbrecben  wirb  baß  ©feh  affe* 
mal  verfeinert,  eß  ge!)t  aber  me! )r3eit,  s2)rennmate* 
lial ,  unb  aud)  ©feit  barauf,  meldieß  teuere  befannf* 
lid)  8at*  leicht  verbrennt,  mefU^alb  man  eg  auch  wat)renb 
ber  Arbeit  nach  SKbglidjfeit  mit  ©d;lade  beOecft  £al* 
te n  muß. 

1>aß  bep  biefer  Krbeif  erhaltene  ©fen  wirb  wieber 
forfirt*  ©aß  bejie  nimmt  man  j.Ä  ju  ©agenfebern, 
Tlcbfen  tc, 

H\t  ©fen  in  fleinern  ©turfen  febmefjt  man  auch 
tVo§l  in  ‘Siegeln  im  ©lu^feuer  um* 

Sftacb  biefer  ©arjlellung  bei*  Hauptarbeiten  auf  ben 
©fen^ntten  unb  ber  Siebenarbeiten  mit  bem  ©ußcifen/ 
ge^e  id>  nun,  ba  bie  2>erfemerunggarbeiten  beß  Jrifd;« 
eifenß  gewöhnlich  mit  ben  ©|eh(jüttenwerfen  felbfl  ver« 
bunben  |mb,  ju  einer  furjen  Schreibung  bctfeU 
ben  über* 

k)  £> ie  Verarbeitung  be&  5rifd;eifens  $u  Kaufttiöting* 
roaare. 

A)  2Die  £5d;mieöeatbeiten. 

©nige  ©cbmiebearbeiten  ftnb  gleich  unmittelbar  in 
bem  5rifd)feuer  felbjl  mit,  anbere  aber  befonberß,  für  fid?* 
3«  ben  erjlern  rotrb  bloß  bie  große  gaf)re  ©fen* 
majfe  $erfe|t;  bie  übrigen,  in  ©fenf)ütten  vorfommen* 
ben  ©cbmiebearbeiten  werben  in  befonbern  ©cbmtebe* 
feuern  erridjtef* 

©er  3erfe|ung  ber  großen  galten  ©fenmaffe  ge£c 
aber  noch  ein  gehöriges  Sufammenfcbmieben  voraus, 
welcbeß  $u  bem  <£nbe  unternommen  wirb  ,  baß  baß 
©fen  beffer  jufammen,  unb  bie  etwa  noeb  barin  be* 
ftnblicbe  ©cblacfe  fjerauögetrieben  werbe*  SDicfe  Arbeit 
nennt  man  baß  Sangen* 

SSKan  bringt  ben  $l)ei(  erfl  auf  bie  bof)e,  bann  auf 
bie  breite  ©eite,  unter  ben,  anfangs  langfam  gehen* 
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ben  Jammer,,  unb  laßt  auf  jebe  ©eite  einige  ©cblage* 
t^un*  Stfad?  biefem  fchmiebef  man  i^n  aber  bei?  fd?nel* 
lern  ©ange  beö  JpammerS  in  eine  art  biefe  Quabvat* 
plrttfc ,  belebe  aisbann  in  mehrere  ©ruefe  jerfe|e  wirb, 
bie  hierauf  in  bie  fofgenbe  Arbeit  fommen. 

SKan  jerfe^t  beu  ${>eü  erfl  in  2  ©tüde,  unb  bief« 
roieöer  in  ©cberbel,  ober  aud;  n>o^<  ben  ganzen  ?beil 
gleich  in  3  ©cborbef* 

1.  ZDä8  ©tabfebmiebem 

Sie  ©cf;6rbd  werben  an  einanber  unb  ju  Kolben 
gefefmuebet,  unb  bie  Äolben  nad^er  wieber  in  ©tabe* 

Surcb  bas  Husfriefyen  befommt  man  bie  iange  be$ 
©tabes  berau^/  unb  biefes  gefd;ieht  alle  SM  quer  un¬ 
ter  bei*  J^ammerbalin ,  wo  ber  ©ebtrrieb  entweber  nad) 
biefer  herumtreten,  ober  einen  Jammer  mit  einer  Äreu^ 
bahn  haben  muß*  ©eine  wahre  8orm  befommt  ber 
©tab,  inbem  er  ber  iange  nach  unter  ben  Jammer 
gebraut/  ober  nacb  bem  teebuifeben  2(usbrucfe:  ge* 
\&)id)tct  wirb* 

Sie  ©roße  beS  Jpammerö  richtet  ficb  alle  SM  naef) 
ber  @r6ße  beö  barunter  §u  oerfebmiebenben  SifenS; 
benn,  wollte  man  auf  ein  feljr  großes  ©tuet  Sifen  einen 
deinen  Jammer  fcblagen  laßen,  fo  würbe  berfelbe  oft 
barauf  fcblagen  muffen,  e£e  er  bem  <£ifen  bie  beabj'tcb* 
tigte  ©efialt  gegeben  hatte ;  man  würbe  baffer  bas  ©i* 
fen  oft  warmen,  unb  unnotfng  viel  Noblen  unb  Shfen 
verbrennen  muffen*  3m  umgekehrten  Salle  würbe  ein 
fru  großer  Jammer  einmal  vierteilt  ju  tiefe  (Einbcücfe 
in  bas  ©fen  machen,  unb  verhinbern,  baß  man  ibm 
Me  gehörige,  ©ejtalt  geben  fonnte,  unb  außerbem  auch 
ber  ©cblag  febr  flarf  mit  auf  ben  2lmboß ,  unb  biefer 
wteber  jurüd  auf  ben  Jammer  wirten* 

SBas  bie  ©tellung  bes  Jammers  anlangf,  fo  muß 
btefelbe  alle  SM  fo  fegn,  baß  in  ber  £6£e  be$  ^u  fcf;mie* 
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benben  @fen{ta&e$  :c*  t)te  Ba£n  beö  JpammevS  mit 
ber  Mmboßbafm  ge£t, 

$)ie  Jammer  beließen  mefyventfytili  auö  gefdjmic* 
befem  (Eifen,  unb  muffen  unten  mit  gutem  ©fa£)l  ner» 
fe^en  fei)n. 

2)ie ‘Mmbofe  £at  man  gewöhnlich  gegoffen;  Heinere 
fmb  aber  aud)  gefd)miebet  unb  perpa^it  —  als  bepm 
3apnfd;mieben. 

©ein*  große  Jammer  §at  man  auch  wohl  non  ge* 
gojfenem  (Eifen ,  jebod)  jerfpringen  biefe  leid)t. 

2Baö  baö  ©djmieben  fefbjf  anlangt,  fo  fdjmiebet 
man  ganj  nierfantigeö  ®ifen,  b.  f)>  fold)e6,  beffen 
2)urcbfd)nitt  ein  ooHfotfimeneg  üuabrat  iff,  fdjmiebet 
man  nid;f  mit  geteilten  ©dffagen,  b.  h*  e$mirbba$* 
felbe  gemenbet* 

Breite  ©tabe  werben  auch  erff  auf  biefe  Hx t  oier* 
fantig,  unb  nach  biefem  erff  breit  geftfjmiebet, 

35ie  ©orten  unb  Benennungen  ber  ©tabe  finb  oer- 
fdffeben,  unb  eö  richtet  fid)  gewöhnlich  5orrn  unb  Be* 
nennung  be$  ©tabeö  nad)  bem  non  Oemfelben  ju  ma* 
(benben  Gebrauche* 

©enn  jumeilen  unganje  ©teffen  in  bem  (Eifen  finb, 
fo  muffen  biefelben  auögefdjweißt  merben  /  unb  biefes 
gcfd)ief)t  auf  folgenbe  ävt ;  biefe  ©teilen  muffen  fchmeiß* 
heiß  gemacht  merben,  fo  baß  ftc  gunfen  fprüi^en,  bann 
merben  fic  umgebogen,  in  ©anb  getaucht  unb  non 
neuem  ausgefdjmiebet* 

Wlan  begießt  aud)  wohl  ba$  (Eifen,  menn  e$  noch 
unter  bem  Jjammer  ift,  mit  etwas  2Baffcr,  unb  jmar 
ou$  bem  ©runbe,  bamif  ber  Jpammerfchläg  beffer  ab- 
fpringe,  unb  ber  ©tab  glatt  werbe*  3e  warmer  ba$ 
€ifen  gefd)miebet  mirb  (baö  rothbrüd)ige  muß  (iets 
bepnahe  weißmarm  gefdjmiebet  merben)  beffo  meniger 
bekommt  es  auf  ber  Oberfläche  bie  erforberlidje  blaue 
§arbe,  fonbern  wirb  mit  einem  rpthenDrpb  überjogen. 


©a$  ©tabeifen  mug  eigentlich  auch  oft  eine  9>robe 
ausflehen,  bepor  es  Äaufmannswaare  wirb*  ©te  äu 
t>er  9>robe  tji  ^weperle^:  entmeber  legt  man  ben  ©fab 
in  -J  feiner  iange  auf  bie  <£cfe  bes  Slmbofes,  unb  fd)ldg£ 
mit  bem  Jammer  barauf ,  gewöhnlich  auf  bie  breite, 
juroeilen  aud)  auf  bie  l)ohe  Äattfe,  aber  man  getftmit 
einem  Snbe  t^n  in  ein  Jod),  baö  in  einer  eifernen  glatte 
begnblid)  iji,  «nb  biegt  i^n  nad)  beliebigen  3tid)tungem 

t.  2Da$  Baytifchmieben. 

$jl  #on  eine  ^wepfe  Verfeinerung,  benn  bie  gatjtt* 
fdjmieöe  erhalten  i^r  Sifen  aus  ben  ©tabfdjmieben,  in 
©taben  pon  i  bis  |  3^1  ©tarfe*  ©iefe  werben  un* 
ter.bem  Sayntyammer  (einem  leichten  M^toan^m» 
mer)  auSgefd)ftiiebef,  burcb  einen  ©äger  tinb  ©efelleh 
bep  jebem  Jammer*  ©er  Bapnfcbmieb  fd>miebet  Pott 
einer  Öiiantttat  ©faben  Port  jebem  ade  ©al  erft  bte 
Jrjdlfte,  als  einen  Selben  baran  ju  fe£en,  welche  ee 
nad)her  wieber  ^ufammenfd)miebet*  Sei;  bem  2(usjie* 
hen  bes  ©tabes  wirb  anfangs  nicht,  unb  nur  etwa  er|t 
nach  halbbeenbigfer  Arbeit,  berfelbe  gewenbet,  worauf 
et  geerbt  wirb*  2Bo  man  tothbrüd)iges ßrifen  hat/ 
mug  man  wegen  ber  ®drme  fegr  fd)neü  fdjmieben* 
©ie  ©armfeuer  fmb  alle  iofd)feuer,  unb  man 
braud)t  in  benfelberi  feinen  jlatfen  geuerSgrab  $u  erre* 
gen,  ba  man  ftd)  uberbieg  bei)  bem  3m)nfd)mt'eben  poc 
bem  unnötigen  ©fenperbranb  hüten  mug, 

©er  ©efelle  mug  bem  ©cifler  bie  ©tdbe  aus  bem 
Seuer  jureid)en ,  unb  biefelben  gerabe  rid)ten, 

Unganje  ©teilen  werben  wieber  aus  bem  ©tabe 
hcrausgefdjroben,  utib  bie  pon  bem '©ta.be  Übrig  blei* 
benben  guten  ©tücfe  werben  in  ber  ©itte  einer  2öage 
mit  eingebunben,  unb  fo  perfauft. 

©an  macht  3  ©orten  pon  3<wnetfent 
t)  Pftiemeifen  ijt  bas  fd)wäd)|le* 


2)  £Httte(eifen  $u  SRigefni 

3)  ©reiferes,  ober  tlleffcretfen /  Weichet  auch  ju 
Steffen  x.  gebraud;t  wirb* 

$)ie  unganjen  ©tücfen,  Jpammerfchlag,  ©arm* 
f<f;Ia<fen  X.  werben  jufammengefdjmoljen,  unb  geben 
ein  gutct  Äerneifen. 

©o  mehrere  B^hammer  finb  /  jitiöif  man  auch 
3.  &eifs/  ©cfcaufels  unb  Cßauerb^ntmer ; 
wo  unter  anbern  bat  ©attcreifen  für  bie  ©djlojfer  je* 
gefchmiebet  wirb*  ©ie  runben  ©orten  werben  miC 
eingefenfren  2fmbo£en  unb  Jpammerbahnen  ge|d)mtebet* 
3}erg(eid;en  »erarbeitetet  ©ifen  wirb  gern  gefanft* 
*  ©ie  ©cbawfei^ammer  (ja&en  breite  ©ajjnen.  Sie 
©tücfen  fmb  fd;on  baju  eingerid;tet,  unb  ber  ©d)au* 
felfc^mieb  plattet  fte  bloß  ab ,  juerjl  bte  Sitte .  unb 
altbann  ba^  23/atf*  ie|teret  wirb  befcbnitten,  unb 
bie©tte  über  einen  ©orn  in  bie  gehörige  Sonn  gebogen* 

4»  5Dte'  '5i?ugfd>mieben. 

©at  B^WQdfen  wirb  teurer  afö  anberet  gefchmie* 
betet  ©i|en,  juweüen  ju  8  biö  ip  Sitjlr.7  »erfauft, 
wenn  bat  ©tabeifen  etwa  nur  4  Sitfdr.  fpjre^ 

©a$  Beugeifen,  a(6  j.  ©.  Jammer  :c.  wirb  aut 
mehreren  ©rücten  jufammengefeht,  wirb  aud;  wo(jf 
»erfia^fr,  unb  ijl  aifo  viel  Arbeit,  QSecbraub  unb 
^ö^Ienaufwanb  habet;. 

©er  Brug^ammer  wirb  gewöhnlich  bem  geriefte- 
ßen  ber  B^i;nfd)mfebe  übergeben,  inbem  bat  Beug* 
fd;mieben  wo^i  feiten  beftanbi^  fortgef;t, 

©t  müflen  bet;  einem  Beughammer  auch  noch^rane 
jum  SSewegen  fehr  großer  ©tücfe  oorhanben  fepn* 

5.  Qenfenbammet 

»erar6eitcn  ein  SWiftel  jrotfcfyen  <£ifen  unb  @ta§{, 
n>eid;e$  man  in  Oefireicfr  ©tafjlfem  nennet. 


Siefe  Jammer  finb  aucft  unter  bem91a§men23(aft* 
fdjmieben  begannt. 

9)?an  arbeitet  2  ©orten  Don  ©enfen; 

1)  Qteinfenfen , 
s)  Ongelfenfen* 

ßrflere  werben  mit  einem  ©tein  gefcfjdrft,  (entere 
unter  bem  Sdngel^ammer. 

6.  StnfctfcbmieDen. 

3n  biefen  werben  groge  ©cfyijfßanfer  aus  meljre* 
ren  ©tdben  §ufammengefd;weifn,  unter  großen  jpam* 
mern.  ®ß  gefrort  §ier$u  ein  gutes  Sofern 

Siefe  ©cfymieben  fmbet  man  bejbnberß  in  ©ee« 
(labten. 

7,  GtAblfcfcitiieben. 

Sie  ©orfirung  beß  ©taiyl.eß  ijl  f)ierbep  bie  J^aupt« 
facfce.  Sie  ©tdbe  werben  jjeip  in  2Baf[er  geworfen 
unb  gewartet,  bann  $erfd)lagen,  unb  nad/ bem  Srue^ 
formt. 

Sie  ©tütfe  werben  wieber  jufammengefcbweißt. 

5Benn  t>tefe  2irb^ic  mefjreremai  wieber^lt  wirb, 
fo  fyeißt  bie£  ben  ©tajd  gerben,  unb  ein  foldjer  ©ta£)( 
iji  alßbann  tjjeurer. 

Saß  ©ta(dfd)mieben  barf  nur  mit  geringer  5Bdrme 
gefcfyefjer. ,  weil  inan  fonfi  ben  ©tajd  Derbrennen  würbe* 

B.  Ödbneiöes  unb  tÜÄl3trerHe  *) 
bienen  $ur  ÖSerfertigung  beß  ©tabeifens  anjtaft  ber 
Jpdmmer. 

Saß  Sifen  wirb  $war  bep  bem  Srifcfyfeuer  erfl  ein 
Wenig  auß  bem  ©toben  gefdjmtebet,  bann  aber  mit 

°)  3«r  (Erläuterung  Der  SSß^metfe  fann  man  im  3feit 
S)anDe  t>eß  zun  2:$eiiß  ber  £iwe»funbe  Tab.  XII. 
nacfyfeljen, 


*ifernen  ©afjen  boppeft  ober  einfadj  aug  etnanber  ge* 
waljf.  Saö  feilen  unternimmt  man  im  oerfdjfoffe* 
tien  $fammenfeuer. 

ffienn  ber  ©fab  ausgcwaljt  ifi ,  fo  wirb  er  burdj 
neben  einonber  jiefpenbe  ©ta()lfd)eiben,  bie  fef>r  fdjarfe 
unb  mo£lge£)drtete  ©d;neiben  traben,  in  ©tobe  $er* 
fdjnitten. 

Saö  ©anje  gef)t  fefjr  fdjneff,  will  ober  ein  weid)e$ 
unb  jäfyeö  Sifen  £aben.  ©an  braud;t  es  $u  Siegeln, 
Steifen  X. 

Sivebettbovg  befdjreibt  in  feinem  ©etfe  de 
ferro  ein  ©d;neibewerf. 

C.  3D0»  Jblecbfdbntieöen  unb  tttalsen. 

Sag  5Med)fd)mieben  erfolgt  in  ben  s2Med)s  ober 
§Matt[)dmmern ;  bas®at$en  $roifd)en  ©eilen  oon©ug* 
fia§(.  gn  ber  Bereifung  ber  Q5(ed)e  muß  ein  weid;e$ 
gutes  unb  bidjfeö  ©tabeifen  gewagt  werben,  unb  be* 
fonberß  oon  ben  ©irreljiucfen  ber  hippe  genommen 
werben.  Sie  bicfen  unb  fuijen  ©tucfe  oon  grifcbei* 
fett,  worauf  boö  2>fed)  feil  gefcbmiebct  werben,  nennt 
man-'Störje.  Siefe  rid)tet  ftd>  ber  QMed;fd;müb  felb|l 
ju,  ober  er  erholt  fte  aus  ber  grifd)f)ütfe.  Siefe  etwa 
einen  guß  unb  baruber  fangen  (Eifenjidbe  werben  nun 
3uer|l  geühttüdUet ,  worunter  bas  erfte  2fut>be()nert 
ber  ongegfu^efen  ©türje  unter  bem  Jpammer  oer|lorti 
ben  wirb.  ^)ot  nun  ber  ©furj  auf  biefe  2frt  eine 
25reite  oon  6  big  8  3ofl  bekommen,  fo  werben  6  bii$ 

8  ©tfic?  berfefben  jufammen  in  eine  Sange  genommen/ 
unb  mit  einonber  oottenbs  unter  liefern  'ilnglu^en  aus* 
gefcbmiebet.  ©owo^I  bep  bem  U(;rwaflen  als  ©leidjert 
muffen  bie  ©ftirje  an  ben  ©eiten  gut  abgejogen  wer* 
ben,fonjt  erhalt  man  ju  t)ief  in  bie  4bfd)nitte.  SieJ£)i§e 
bep  bem  tfngfüfjen  muß  eine  (iarfe  9iot()glü()()iße  fepn,  weit 
fonji  bie  ©türje  bep  jidrferer  JQi|e  jufammen  fd;weipem 
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Um  btefeö  unb  ba$  Djrpbiren  ber  QMedje  ju  berljinbern 
merben  Diefelben  in  ein  ©ernenne  «unfeinem  5^oti  unb 
jJV^Ienfiaub  eingetaudjf.  £aben  nun  bie  QMed)e  i^rc 
gehörige  Mußb^nung  ersahen,  fo  merben  fee  mit  bet: 
großen  £Med)|d)eere  befeindeten.  $öis  oor  ungefähr 
einem  Sa^rjet^ent)  mürbe  ba$  ^ngln^en  ber  ©türje  un* 
rer  einer  ßjfe  auf  einem  ©cbmiebejjeerbe  jmifd)en  Äoj)* 
len  unternommen,  ©eiibetn  man  aber  §u  3l  i)ale  am 
Jparj  juerjf  ben  biefem  5Berfe  bepgefügten  ©led)giu^e* 
ofen  einfufjrte,  oerbreitet  fid)  biefe  $ol$  unb  3<dt  erfpa* 
renbe  9ftetj)obe  meiter.  £)ie  uoHfommnern  SMedjbüt- 
ten,  arbeiten  alfo  mit  einem  foldjen  ©lüpfen  meld;er 
bureb  glammenfeuer  eine  gro£e  Sftenge  $5!ed;e  zugleich 
erf)i|t,  unb  malten  nach  bem  erjfen  Ubrmdflen  bie 
©turje  jmifeben  5Bal|ett  auö.  2tuf  einen  Zentner  ©i- 
fen  erlaubt  man  io  bis  13  $)funb  Abgang ,  unb  non 
1  Zentner  331ed)  efma  T\-  bis  |  Zentner  2(bfcbniCte, 
melcbe  ledern  mieber  jufammengefd^meipr  ein  fefjr  gu¬ 
tes  meid)e$  <&)en  geben. 

Sumeilen  bepnbet  ftd)  auch  in  ben  ^Blecbljutfen  ein 
Slustieffyammer  um  iojfel  unb  bergleid;en,  bie  bann 
verrinnt  merben,  ju  fcbnw&en* 

£m$()eil  beö  auf  ben  fSIecbbutten  erjeugfen  ©turj» 
bleues  mirb  oerjinnt  ober  $u  5*aPM>  umgeawberf* 
$ier$u  muffen  bie  be(lmog(id;(l  egal  gefdjmiebeten  s2Mecbe 
gemablt  merben.  Sftan  bringt  biefe  juerfl  in  bie  öeige 
bamit  fie  jur  2(ufnabme  bes  3innfö  gehörig  vorberei¬ 
tet  merben.  ©onft  mürbe  biefe  SSeife  aus  jfornfebrot 
unb  SBafier  bureb  eine  faure  ©d()rung  erjeugf. 
bebienen  ficb  mehrere  facbfifd)e  unb  bo{)mtfd)e  Binnbüt* 
ten  beS  fauren  SWeilermafferS ;  ja  auf  bem  <£rlef)animer 
batte  ber  je|ige  tätige  Seft&er,  $r.  93*  £.  9iitfd)e, 
einen  eigenen  93erfoblungSofen  jur  93robuction  bes^olj* 
efftgö  angelegt,  mit  mckbem  ie|tem  er  bie  S5ei|ung 
fe^r  gut  unternimmt  unb  babureb  ba$  eßbare  ©etraibe 
n.  &&.IV.  $««&.  S 


r. 
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er  halt.  Sas  £3ei|en  gefehlt -in  Tonnen  unb  tn  fehr 
er£ei|fen  Simmern  etwa  14  tage  lang.  ?fuf  bie  $onne 
fonuen  10  bis  12  ©djocf  33led;e  gerechnet  werben* 
hierauf  wirb  bas  gebeizte  331  eä)  auf  ber  Äeibebanf 
mit  feinem  ©anbe  abgerieben,  unb  mit  .Kiepe  polirt. 
Sann  folgt  bas  Verrinnen  felbjf.  99?an  l yat  in  einer 
Pfanne  oon  ©ußeifen  bas  bejfe  ginn  eingefdjmoljen 
unb  abgefd;aumf.  31un  wirb  bas  3Med>  eingefaud)t; 
in  Muffigem  $alg  abgelofcht  unb  bann  nod)  in  ®aj]er 
abgefühlt.  ®ollig  troden  werben  bie  33lecbe  bann  ein¬ 
zeln  $um  jwepten  9)?ale  in  bas  ginn  getaucht,  unb 
barauf  auf  ein  ©erütle  über  ber  Sinnpfanne,  ben 
Schrägen  gejlcflt.  Jpier  tröpfelt  bas  überflüffige  Sinn 
ab*  Sarauf  polirt  man  bie  35lfd)e  mit  ©agefpanen, 
unb  ba  gewöhnlich  nod>  überpüfftge  Sinntropfen  an* 
hangen,  fo  f)nlt  man  fie  in  ben  2lba^erfofen,  wo  biefe 
tropfen  abfchmel^en,  wonad)  enblid)  bas  le£te  5>oliren 
ber  33led)e  mit  .Kiepe  erfolgt.  9?od)  werben  jule|t  bie 
Qöeipbleche  auf  bem  hbljernen  Klopfjcocf  gefdjlagen,  for* 
tirt,  gewogen  unb  in  gajfer  gepacff.  3öenn  biefeS 
SSIech  wollig  egal,  gut  befdjmtten,  überall  gleid)  blanf 
ohne  tropfen  unb  ©treifen  unb  oon  einer  fd>onen  fpie* 
gelnben  garbe  ohne  alle  glecfen  ijl,  fo  ifl  man  mit  ber 
Arbeit  jufrieben.  Sem  engliftfjen  33led)e  fommt  bis 
je|t  in  ber  ©d;6n(jeit  ber  garbe  noch  feines  gleich* 

D.  £>ä9  16!fenbraht5iehen» 

Sum  ßifenbrahf  muß  ein  bid)tes,  jal)eS,  gleiches 
unb  fefieS,  unter  einem  Sm)nl)ammer  in  bünne  ©tabe, 
ober  burd)  ein  ©djneibewerf  in  oierfeitige  ©treifen  ge* 
formteS  (£tfen  angewenbet  werben.  Snm  ©tahlbrah* 
muh  man  ben  beflen  grifcbfiald  nehmen,  ^n  ben 
Srahthüffen  fnbet  man  juerft  eine  an  einem  ®afier* 
rabe  liegenbe  Söelle,  welche  bie  Sangen,  bie  Sollen, 
bie  ©dritten,  einen  fleinen  Jammer  unb  bas  ©ebläfe 


beö  ©lu£efeuer$  betreibt.  $n  bex  fefbjl 

bepnben  fid)  bie  Sangen  ober  3tel>fcfyeeten  mit  bett 
©aljtrotten,  welches  jufammen  man  ben  ©ra&(fi«§l 
nennt.  €r  befielt  gewöhnlich  aus  8  Sangen  unb  4 
Svoflen.  ©ie  SWanipulafion  iji  folgenbe:  ©a$  ©r aljt* 
cifen  wirb  gefptt$t  auf  bem  ijammer,  bann  gegiftet 
unb  mit  Saig  unb  Def)l  betrieben ,  worauf  es  auf  bie 
erffe  Sange  fommt,  welche  eö  burch  einen  befejligten 
burdjlecherten  ©ta£l  ^ieljf.  Jpier  paffirt  bas  ©fett 
viermal  burd)  immer  Heiner  werbenbe  öeffuungen  bis 
ju  Nr.  4*  ©ie  er|le  Sange  Ijeigt  bie  Rumpel.  9iun 
folgt  roieber  ein  TCnglu^en  unb  barauf  ba$  er)le  ©cheuern. 
3Tiad>  vorhergegangenem  ©pigen  unb  ©cbmieren,  fommt 
ber  ©robbragt  nun  auf  bie  jwepte  Sange  (bie  Sct)um* 
baef)  unb  paffirt  vier  Swge  bis  ju  Nr  g,  ©a$  2ln* 
glätten  unb  ©dauern  wirb  wieberholt,  unb  auf  ber  brit» 
ten  Sange  (bem  öanfel)  pafftrt  ber  ©ral^t  5  Süge 
unb  wirb  Nr.  13.  genannt*  9ftad)  ben  93orbereuuu< 
gen  n>ie  $uvor  fommt  ber  ©raf)f  jur  vierten  unb  fol* 
genben  Sange  (bie  Sc^o<fen$angen)  bis  auf  Nr.  18. 
©iblkb  bekommen  i^n  bie  Sollen  (üeye t)  unb  bel^ncn 
ignen  $ur  feinfien  ©ra^tforte  aus. 

©iefes  finb  biejenigen  Q3eacbeitungen  bes  ©fen$ 
n>eld)e  gewöhnlich  mit  einigermaa^en  befradjtlicben  ©* 
fenhuttenwerfen  in  Q3erbinbung  gebracht  werben,  unb 
welche  bem  ©fenhüttenmann  nicht  unbekannt  fepu  bür* 
fen,  weil  er  ba$  ©fen  auf  fo  verfd)iebene  Tlrten  aus* 
gearbeitet  ju  einem  hohem  SEßerthe  ergäbet» 

1.  ?Die  Ötablbereitung. 

SOIan  ereilt  ben  ©tagl  nach  her  Hx t  feiner  ©jeu* 
gung  in  3  jjauptforten : 

!♦  gefrif4)ter  Qtal)l» 

2.  Cementflabl. 

3»  ©u^ßabl* 

3  * 
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3n  offen  brep  ©orten  ijl  baß  ©ifen  mit  jfoljfenjloff 
Derbunben,  unt)  nur  bie  in  einigen  ©orten  befmblieben 
geringen  Bepmifd>ungen ,  fo  wie  bie  med;anifd)e  2lrt 
feiner  Bearbeitung,  fmb  Urfad)en  oon  ben  oerfchiebe» 
tien  ©orten* 

r*  3Der  Srifd>(l«bl 

wirb  burcf)  eine  eigene  lixt  oen  *gri(cbproceg  auß  bem 
fcbon  früher  erwähnten  9vohfla!)leifen  erzeugt.  Diefeß 
Stohftahleifen  eräugt  mon  in  Blauofen,  befonberß  auß - 
©potljeifenflein ,  aber  auch  auß  aubern  braunfleinhaU 
tigen,  unb  tibrigenß  reinen  ©ifenfteinen,  j,B.  in  £Kai- 
mont,  ju  2R6£en  4m  9iaflauifcben  unb  ju  ©cbmalfaU 
ben.  ©teiermarf  nennt  man  baß  Siohjlo Reifen 
auch  harten  gloß* 

9San  fd)me!$t  biefeß  SKo^flo^fetfen  in  ben  Blauofen 
mit  flehenber  gorm,  um  eß  ber  ©al)re  fd;on  naher  ju 
bringen;  bie  abgehobenen  9\oheifen|lein!:ud)en  lofd)t 
man  im  ©ajfer  ab*  Einiges  fcbmeljt  man  auch  roof^l 
noeb  einmal  um,  unb  rei{$t  eß,  wie  baß  ©afnfupfer  in 
©d;eiben,  welche  alßbann  im  ©affer  abge!6fd)t  werben* 

Bep  bem  griffen  mu£  baß  ©anje  in  eine  flie  jjenbe 
SWaffe  gebracht  werben,  man  la£f  eß  aber  nid;t  wie 
baß  $u  gahrem  €ifen  nerfrifbenbe  SKojmfen  mit  Äo§* 
len  eingehen* 

Die  geuer  werben  nicht  wie  bet)  bem  €ifenfrifben 
auß  JKojjeifen ,  fonbern  auß  ^ohlengejlübe  gebout. 

3n  ben  SKheingegenben  bebienet  man  fid)  auch  eine* 
feuerfejlen  ©anbfteineß. 

Die  gorm  ifl  oon  Tupfer,  liegt  6  Soff  in  bem 
Jpeerb,  unb  weicht  fo  oiel  oon  ber  Jporijontallinie  ab, 
bajj  ber  ©inb  3  Soff  *>om  Jpeerbftein  an  ber  ©idnfeite 
anfcblagf.  Daß  2(uge  ber  gorm  ifl  i  Soff  breit  unb 
|  Soff  j)od>*  Daß  ©eblafe  geht  fd)neff. 

Daß  9tohtfal)leifen  wirb,  beoor  man  eß  einfbmeljf, 
in  Heine  ©tutfe  jcrfdjlagen* 
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Tluf  ber  ©icbtfeite  ijl  bas  ©tafjlfeuer  burd>  eine 
Mberlteg^nDc  ^platte  £alb  gebeeft, 

®ie  SKohßajjleifenßücfe  werben  mit  einer  Sange 
\>or  ben  ©inb  gebracht  unb  fd;ne(l  etngefcbmoMen* 
©dljrenb  ber  Mrbett  unter|ud)t  mau  mir  einem  Jgeerb* 
fpieg  ober  einem  Svengel,  an  weichem,  wenn  man  i£n 
in  bie  ©d;mel$maj[e  jiedrt,  etwas  anlegt,  wie  biefelbe 
gefß,  unb  wie  weit  |te  ifh 

Mud)  bep  bem  ©taf^frtfeben  §at  man  eben  fo/  wie 
bep  bem  ©fenfrifebeu  bairauf  ju  merfen,  ob.  ber  ©ang 
$u  rof;  ober  ju  gaf;r  ijl.  5)as  SSerl^airen  ^terbep,  fo 
wie  bie  Mb^ulfsmittel  finb  wie  bep  hem  ©fenfctfdjen ; 
nämlich  bei;  bem  ©abrfcbmeljen  fe|t  man  ©cblaefe  k\  $u, 
bep  bem  9?oj)fd>metyen  altes  ©fen;  le|tereS  gefd;ie[;t 
befonberS  ju  ©d;malfalben. 

©s  fammelt  fid>  oiei  @d;(acfe  bei;  bem  ©tahlfrt- 
fcf;en,  bie  man  nad;  beenbigter  Arbeit  abjticbf* 

©enn  ber  ©ta^l  gut  ober  gafjr  ijl,  fo  werben  bie 
$o()len  weggerdumt,  unb  bie  ©tai)tmajfe,  weld;e  man 
ben  ©ebrep  nennt,  (jerausgenommen /.  unb  unter  bem 
©taljlbammer  verhauen;  benn  jangen  fann  man  ihn 
wegen  feiner  immer  noch  etwas^ro()en  Sefd;ajfenheit 
nid;f.  'Mus  biefem  ©rnnbe  mu£  man  aud;  oorftebtig 
bep  bem  ©cbmieben  fepn,  unb  niebt  ju  fiarf  warmen, 
etwa  $wifd;en  rot(; »  unb  weißgjüfjenb  bas  SWijttel  bal* 
teub,  (weil  man  fpnji  ben  ©ta^l,  b.  h«  ben  Äo^len  jioff 
barinnen  oerbrennen,  unb  wieber  ©fen  erhalten  würbe.) 
©enn  bie  ©tal)l(:olben  ftd)  etwas  unganj  geigen,  unb 
iiber^lt  ijl,  fo  waljt  man  fte  niebt  wie  bas  ©fen  im 
Üuarjfanbe,  fonbern  in  5hon  herum* 

®as  Musfdjmieben  bes  ©fahles  gefehlt  gleich  in 
bem  ©tabifrifdjfeuer*  Slafftntrt ,  ober  wie  man  es 
aueb  nennt,  gegerbt,.  wirb  er  in  befonbern  §euern  unb 
mit  kleinen  Jjdromern* 
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±*  2Dec  Cementflabl. 

3u  bem  ©rennen  ober  (Eementiren  bes  ©fabls 
mufl  bas  Sifen,  welches  man  t)ier$u  anwenbet,  von 
ber  reinflen  ©orte  fepm  33as  feinfte  fd)roebifche  (Ei- 
fen  liefert  ben  (Engionbern  ben  befien  (Eementfiahl* 

SDiefer  ©taf^l  wirb  aus  ©to&eifen,  bejfer  aus  brei¬ 
ten  ©toben  als  ganj  vierecften  auf  folgenbe  ©eife 
bearbeitet : 

®ie  ©tobe  werben  mit  Äolflenfiaub  in  grofle  tö¬ 
nerne  haften  gefd)icbtet,  biefe  gut  verfcbloffen ,  unb 
nachher  in  ein  jiarfeS  glammenfeuer  gebracht*  33er 
©au  ber  Defen  ifi  feljr  einfach  unb  beruhet  gan$  auf 
ber  Sheorie  ber  3U8  s  ober  ©inbofen. 

<£s  ifi  vorteilhafter ,  gröfle  Ouanten  auf  einmal 
|u  cementiren,  als  fleine,  inbem  bet;  le|tern  $u  viel 
^)i|e  verloren  gef)f*  £>er  Sohlen  jlaub ,  n>elcl)er  mit 
ben  Sifenjidben  in  bie  Mafien  fommt,  wirb  etwas 
feucht  gemacht,  unb  bie  ©tobe  muffen  übrigens  fo  ge- 
fchichtet  werben,  bafl  fie  einonber  nicht  berühren*  3« 
unter  jl  fommt  eine©chid)t  ^ohlenflaub,  unb  bie  (e|te 
©d)icbt  befiehl  wieber  baraus,  unb  biefe  wirb  wieber 
jum  Verfcblufl  mit  ©onb  bebeeft,  welcher  bie  fid)  im 
geuev  auebefmenbe  Sfftaffe  heben  fann,  unb  welcher 
auch  benen  etwa  jlehenben  ©dmpfen  freien  *2{bjug  ge¬ 
glättet* 

S)er  ©fahl  bleibt  fo,  ehe  er  gut  wirb,  5  bis  7  Sage 
im  geuer,  je  nadjbem  bie  angewanbten  (Eifenfldbe  bief 
finb,  ober  mehr  unb  weniger  Oberfläche  haben*  9Kon 
hat  aud)  eine  Vorrichtung,  bei)  welcher  ©tobe  Ijer- 
ausgenommen  unb  unterfud)t  werben  fdnnen.  ©enn 
biefes  ober  nidjt  ift,  fo  iji  es  bod)  immer  bejfer,  bie 
©tobe  etwas  ju  lange  in  bern  geuer  ju  lo|fen,  als  fie 
ju  früh  herausjunehmen,  wo  flc  nüC&  nid?*  San<$  mit 
Äo.hlenfloff  burchbrungen  finb,  unb  in  ber  SJiitte  noch 
eineri  (Eifenfecn-  haben*  SDie  0ute  beS  ©tahleS  er- 
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fennt  man  an  ben  au f  ber  Dberß<5cf;e  beßnblidjen 
33lafen. 

3Tlacf;b^m  be r  ©tal)f  cementirt  ifi,  wirb  er  aud> 
erß  nod)  einmal  gefd)miebef,  wobep  bie  gaben  ber 
©tabe  abgetanen,  unb  riad;£er  befonberö  gu  einer  ge¬ 
ringen  ©orte  ©taf)l  vet*fd;miebet  werben* 

3»  £>etr  <0ug(tflbU 

©eine  Verfertigung  iß  eigentlich  ein  ®e$etmmß,. 
tnbeffen  iß  bod)  fo  viel  begannt,  baß  man  bie  ©d)mel- 
jung  in  feuerfeßen  Siegeln  unb  ßarfgieljenben  2öinbo* 
fen  unternimmt,  ^cb  habe  in  Verbinbung  mit  einem 
Zünftler  einen  feinen  ©ußßa!)!  burd)  bloßes  Umfcbmef- 
gen  be$  feinßen  (Eemewßaf)les  mit  etwas  Äreibe  unb 
83orajr  erhalten.  3Die  ©dnnefjung  gcfd)a()e  in  (jeffi* 
fcßen  Siegeln  unb  auf  ein  ^Pfunb  Semenxßahl  wenbeten 
wir  i  Un$e  SSorap  unb  £  Unje  .ftreibenpulver  an.  Sie 
©tajßßudren  mit  bem  Pulver  gemengt,  würben  noch  ^ 
iinien  (;od;  mit  Äo^Ienjraub  bebecft7 

3Üö  8luß$ufd)lag  famt  jebeS  mefallreine  ©fas  bienen. 
S)ic  gefcbmolgene  9>?affc  wirb  in  eiferne  görmen 
gegojfen.  9San  fann  aud)  biefen  ©ta£l  febmteben,  je* 
boeb  barf  er  nid)t  ßarf  ge()i(3t  werben* 

3Kan  verfertiget  aus  il>m  g*'-©*  bie  9)fattn>a(gen, 
bie  gatjneifen  in  Sral)tmül)len  jc. 

Sr  wirb  auch  aus  ©tablabgangen,  bie  man  in 
$abrifen:e.  fammelt,  gu [am me ng e fd) m  olg  ett. 

4.  3Die  Cb^orie  her  ©tat>kr3«ugung* 

Seber  ©fa(jl  befielt  aus  reinem  Sifen  mit  einer 
gewijfen  9Kenge  von  gefohltem  Sifen  verbunbeu.  51ad> 
meinen  Unterfudjungen  ßnbenfieß  in  ben  meißen©ta(jlr 
forten  2  bis  3  ^rocent  gefohltes  Sifen.  Sr  ^at  aifo 
«id)t  fo  viel  öeöfelben,  als  graues  unb  me^r  als  weißet 
Steifen«  Sr  iß  ferner  fauecßofileer  unb  frep  von 


(Erben,  roobureb  er  ftd>  oorjüglidj  oon  bem  SKobeifen 
unterfcbeibet.  Braunfteinmetatt  ()abe  id)  in  feinem 
©ra^l  gefunben.  Daß  er  trotj  feines  @el>alfeö  an 
Äoi)ie  bod)  fpecijifd)  fernerer  als  5rifd)eifen  ifl,  rüljrf 
n>of)l  nur  non  bet*  großem  Did)tigfeit  unb  bem  feinem 
Äcrne,  n>dd)e  man  i(jm  burd>  bie  Bearbeitung  gab, 
.f)er,  unb  mirflid)  ifl  frifd)  cementirter  ©taf)l ,  ber  nod) 
md)t  grfd)miebet  mürbe,  leidster  als  ber  gefdjmiebete* 
Sftad)  ber  Mnna^nie  biefer  Befranbt^eile  »\|]Vn  fid)  nun 
bie  uerfcbiebenen  Tlrten  ber  ©tal)Ientjiebihg  folgenber» 
maßen  erflareu :  h 

1)  3Die  iE ntßebung  bee  &ob(tal>ieife;is*  £s  mirb 
befanntiid)  aus  leidn^üfftgen  unb  oorjuglid)  aus 
braunffeinf;altigen  €ifenjleinen  erhalten*  Da  nun 
bet)  biefem  ©d)meljen  eine  uoilfommene  Tlbfonbe* 
rurrg  ber  (Erben  erfolge;  ba  ferner  ber  Braunfletn 
vermöge  feiner  nähern  Tifftnirat  gegen  ben  ©auer* 
tfoff  liefen  bet)  bem  ©cbmdjen  im  Blauofen  bem 
enfjle()enben  Sio^eifen  größtenteils  enf$iel)t,  unb 
basfelbe  burd)  eben  biefe  Söirfung  für  einen  $11 
großen  j?cl)(en|leffgef)alt  fd)ü£t;  |o  bilbet  fid)  ein 
fial)lartiges  3iol)dfen,  roelcbeS  ftd)  von  bem  gemo^n* 
lieben  burd)  einen  geringem  ©auerftoff*  unb  (Erben- 
geaalt  unterfebeibef ,  unb  im  grifd)feuer  leidster  als 
gemeines  9iol)dfen  ju  ©fa^l  gebt* 
a)  3Da$  bts  Äobffa^letlene  ober  aud)  bes 

,  gemeinen  9io()eifenS  ju  ©djmeljfiabl.  (Es  befielt 
in  ber  ?(bfaigerung  beS  itod)  in  bem  SKobtlajjleifen 
toorf>anbenen  onjbulitten  (Eifens;  in  ber  ‘Mbfaigerung 
ber  (Erben,  unb  in  ber  3erftorung  einer  für  ben@tabl 
gu  großen  Sftenge  (menn  fie  namlid)  oorljanben  ifl) 
gefohlten  Sifenö.  Damit  nid)t  bie  oollige  Storung 
besfelben  erfolge ,  muß  bas  9vobßa[)leifen  außer  bem 
2Binbe  einfd)roel$en,  unb  nur  ec|l/  roenn  es  bureb 
«uSgefaigerte  ©d)lacfe  gegen  bie  (Einmietung  bes 


@auerf?ojf$  gefc^ugt  iji,  batf  bas  ©ebldfe  auf  bm 
entfie^enDen  ©ta()l  mirfen.  2fuf  bm  großem  ober 
geringem  Sutritt  ber  iebenöluft  aus  bem  ©ebldfe 
fontrnf  es  an ,  ob  man  ans  bem  SKofjeifen ,  grifdt- 
eifen  ober  ©taf)l  bereifen  rottt.  2£ud>  bet)  biefem 
9>roceß  mirb  mie  bet;  bem  ©fenfrtfd)en  r>iei  ©fen 
mit  oerbrannf. 

3)  2)te  ^£nt(iel)ung  €ement|labl0*  ©iefe  jeigf 
unö  bie  $()eorte  ber  <öta[)lbilbung  auf  bie  einfad)fte 
2(rf.  Daß  burd)  bte  ©lüljefufe  ermeid)te  ©fen, 
mirb  oonbemÄoblenjfoff  burd)brungen.  ©aö  reinpe 
©fen  giebt  ben  befielt  (£emenffia$l;  alfo  reines  El¬ 
fen  mit  jfo^lenfroff  bilben  f)ier  ben  ©taf)l.  ©ag  ein 
Heiner  3ufd)lag  oon  fcbmarjem  53raunjletnojrt)b  bte 
©tafdcmfteitung  bet)  bemSemenfiren  beforberf,  ruf^rt 
mo()l  baffer,  ba§  etmas  $oi)lenfdure  gebübet  mirb, 
meldje  nad)  (Oouets  ®erfud)en  burcf)  bas  ©fen  im 
©lü^efeuer  $um  ©)eil  jerlegt  mirb.  ©er  j?ol)len» 
fioff  mirb  alfo  burd)  btefen  3ufd)lag  in  eine  bas  ©» 
fen  leid)ter  burd)bringlicbegorm  gebrad)f.  ©o  meic 
mdre  mithin  alles  rid)fig.  9lun  aber  entfielt  nod) 
eine  5^ge.  öertholiet  §at  gezeigt ,  bag  jebe  j?o(jle 
JpOörogen  enthalt,  ®el)t  biefes  mif  an  ben  ©taltf 
ober  nicht?  ®enn  man  bie  Entfle^ung  ber  23(afen 
bet)  bem  Sementiren  beS  ©fa^ls  betrachtet,  menn 
man  ferner  fielet,  baj$  ber  ©taf;l  beb  feiner  Berei¬ 
fung  im  ©fa£lf)eerbe  Bfafen,  bie  ftch  entjünben, 
ausflogt;  fo  foffte  man  geneigt  merben,  bie  Entfer¬ 
nung  be$  .^pbrogens  an|unel>men.  3$  für  mein 
$f)eil  bin  biefer  Meinung  jugetf^an  unb  neunte  an : 
ba£  bas  Jppbrogen  ber  Äolüe  bet)  bem  Semenfiren 
vermöge  ber  fiarfern  2ln$te§ung  bes  ©fens  jum 
Ä'o^lenfiojf  au$gefd)ieben  merbe;  $umal  ba  (Button 
aud)  ans  bem  ©emantpuloer  unb  ©fen  ©ta(j(  ce- 
menfiren  fonnte*  5BaS  enblid) 
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4)  &te<2mfte^ung  bce  <35uf?fiaf>Is  anbefrtfff,  fo  iff 
biefeö  entweber  eine  blojje  uerfeinernbe  Umfdunel» 
$ung  bes  ©tal^lö,  wobei)  fic^  noch  geringe  $bei(e 
frember.  $Bei;mifebung  abfonbern,  ober  ber  ©ra£( 
bilbet  ftd;,  wie  bei;  (Liouets  merfwürbigem  93erfud;e, 
tt>af)renb  be$  ©d)mel$enö.  öefannrlid)  £at  biefer 
Gbemifer  äug  eifernen  9?age(n,  Äreibe  unb  ©lag» 
puloer  ©eaf)l  gefdjmdjt,  wobei)  ber  ©tai)l  feinen 
^o^fenjloffgejjalr  nur  aus  ber  ^o^lenfaure  ber  treibe 
erhalten  £aben  farm,  wdd;e  bei;  biefem  9Jrocef5  wa{)r« 
fdjeinlid)  in  gasförmiges  $of>(enojn;b  jeriegt  würbe, 
inbem  ein  $(>cil  ihres  ^c^enftoffö  fiel;  in  ber  ©lü£e* 
^i|e  mit  bem  Sifen  ju  ©fai)!  nerbaub. 

5.  2DA8  Ättlftflieit  uitfc  ^Srten  öeg  £3ul;U* 
©enn  ber  ©ta£i  oorfidjtig  angegiu[;ec  unb  in  ge» 
wiffen  gluffigfeiten  abgelefd;t‘  wirb,  fo  nimmt  er  au 
.gärte  $u  unb  oeränbm  auf  ber  Oberfläche  feine  garbe. 
3Die  .gärte  rü^rt  oon  einer  burd;  bie  febneiie  #bfu()lung 
geräuberten  iage  feiner  ^dlcben;  bas  Anlaufen  oonei* 
ner  fd)wad;en  Djri;bullrung  fyn.  3>ie  angelaufenett 
gatben  finb  liebt*  unb  bunfelgelb,  bräunlicbt/  violett, 
fcunfd»  unb  lichtblau ,  aud;  wafferfarbig.  3e*gt  er  bie 
erfle  gacbe,  fo  ift  er  fej)r,  bei;  ber  legten  aber  weniger 
§arf.  ©aS  'Anlaufen  erfolgt  wa^renb  bes  ©urebgan» 
geS  bes  ©tahlS  bureb  bie  iuft;  weniger  in  bem  ablo» 
febenben  Sttebio.  3C  Röider  man  ben  ©fal)l  er fyify, 
unb  je  fairer  man  ign  lofc^t ,  um  fo  garfer  wirb  er* 
©oeb  trotd  jebe  ©tahlart  befonberg  bebanbelt  feijn.  Sin 
jlarfee  Srf)i|en  benimmt  bem  Stahl  lelcbt  feine  gein* 
beit  unb  macht  Ign  fprobe*  ©an  fyat  t>erfd;icbene  io» 
fd)unggmittd  außer  bem  ffiafier,  als  ©afjlougen,  ner» 
bünnte  ©äuren,  welche  wirffamer  als  erftereS  fepn  fei¬ 
len.  ©er  $u  bartenbe  ©ragl  wirb  juerjl  ganj  gelinbe 
gegiftet  unb  sor  bem  Äaltwerben  bureb  jammern 
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be$  ©luhfpans  beraubt;  Vorauf  wirberfdjnefl,  am 
beßen  jwifchen  25irfenfo^len  fern  »on  bem  ©eblafe  an* 
geglüht«  5Seid)ern  ©tahlarfen  giebf  man  lichtrorbe, 
hartem  aber  nur  bunfelrotße  ©iu()e^i'|e.  15ann  fahrt 
man  fcbndl  in  baö  lofdjungewajfer,  welches  fo  falt  al$ 
moglid;  unb  mit  nid  öd  ober  $alg  bebecfr  fepn  muß* 
$öet?©tahl,  ber  elaßifch  bleiben  foll,  barf  jebod)  ba$ 
iofchmiftel  nicht  $u  falt  fepn ,  fonß  wirb  ber  ©fahl 
leicht  (jartriffig.  hingegen  grobe  ®erf jeuge  /  als  9)iei* 
fei,  Q3ohrer  u*  f.  w.  werben  fo  jlarf  gewartet/  baß  fie 
fic&  weiß  unb  blanf  jammern« 

64  SDie  Varietäten  öeo  Stahle®  in  «Jinfkbt  iP>rcr 

l&tgenfd;aften* 

a)  Hol>fiäl)l*  ©0  nennt  man  benjentgen  ©djmelj« 
flaf^l,  welcher  burd)  ba6  erße  ©tahlfdfd;en  erßal« 
ten  wirb ,  unb  welcher  noch  ba$  SXafßnirfeuer  pafft* 
rert  muß.  SKan  t^eilt  i^n  in  2\ernfjai}l  unb  in 
eifenfarbigen  ©tabl  ein*  £>ie  härtere  ©orte  be$ 
•Sernflahles  unferfd;eibet  (ich  butd;  eine  weiße  glimm* 
rid;fe  gerbe*  ®enn  man  ihn  rot^glü^enb  in  ®af* 
fer  lofcßt,  fo  befommt  er  deine  SKiffe,  wobei;  man 
ein  ©eraufcf;  wahrnimmt,  unb  er  fpringt  bann  leicht 
bei;  bem  Siafßniren  unb  ’dußfehmieben*  ©tarfe 
©tabe ,  welche  nach  bem  Tlbfühtyn  eine  £eit  im 
®a(fer  lagen,  jeigen  auf  bem  95rud;  in  ber  $?itte 
einen  gied‘,weld;en  man  bie  Hofe  nennt,  oon  feßwar* 
|er,  brauner,  blauer,  gdblid;er  ober  rot^ltd>er  garbe* 
öbglekb  einige  Wirten  bie  £Kofc  nicht  annehmen,  fo 
fann  man  fie ,  wo  fie  ftch  ßnbet ,  hoch  als  ein  ftebe- 
res  Äennjeichen  beS  nod;  nicht  gegerbten  ©laßleS 
befrachten*  3Der  eifenfaferige  Slohfiahl  wirb  leicht 
auf  bem  23ruche  erfannt* 

b)  XX?olfef?al>l  wirb  aus  bem  erjien  ©chmeljen  ber 
Srje  im  gerrennfeuer  gewonnen ,  man  Idpc  ba$  St* 


fen  in  ©fähigeren  ober  ju  einer  ©fafjffuppe  (©off) 
frifcpen*  JjMerijer  gehört  Per  ‘SUca^er  ifticbenßapl, 
<£t*  i|l  auch  eine  Ttrr  £KoI>ftat>l. 

c)  (Dgnumfceßabl  n>irD  Purd)  Paö  Umfdjmefjen  Pe$ 
Öömunpßeifen  erholten,  gehört  aud)  ^um  9vo()|]at)f. 
Sben  fo 

d)  Per  üuppenfiäb!  ober  ^ammerftabl  /  melden 
man  $ut»eilen  jufaüig  in  gen>6(>nlid)en  grifd)[)eerPen 
erhalt. 

e)  tOitler(5abl  Befielt  in  Pen  ^arfejlen  ©fücfen  Pe$ 
^o^la^te,  t»eld)e  bet>  Pem  ©tal)lfrifd)en  auögefucpt 
unb  mit  t»eid)em  Sifen  »erarbeitet  werben,  woraus 
ein  f)artes  unb  jafjeg  SReraff  enfjW)f* 

f)  ITHttelFornfJabl  ift  eine  2(rf  Pes  5Kof)|laIj(g  mit 
fo  »iel  Sifen  nod>  »ermengt,  Paß  er  ftd>  nid)t  ger¬ 
ben  faßt,  fonPern  fo  für  ftd>  ju  gemeinem  ©erai£* 
fd>affen  auSgearbeifet  werben  mu§. 

©erben  nun  Pie  ro£en  Ttrfen  Pe$  ©d)mefj(Iaf)fe$ 
weiter  rafjünirt,  P*  i.  Purd)  »orftd)tige$  2(nglti(jen 
unb  7(uö=  unb  gujdmmenfdjmiePen  weiter  x>er€belf# 
fo  nennt  man  fte; 

g)  (Berbeftabl/  roeldjer  fid)  am  hauftgflen  im  JpanPel 
finbet,  unb  fid)  Purd)  folgenbe  Äenn$eid;en  »om£e- 
ment|laf)t  unterfd)eipet: 

1)  2leußerlicf)  bemerft  man  Pie  ©puren  Per  bet)  Pem 
©erben  $ufammenge(egten  ©fangen  Purd)  fd)male 
fcpwarje  SKanPer,  wenn  er  bei)  madiger  Jjji|e  ge« 
gartet  wirb ,  unb  ftd)  rein  fd)lagt* 

2)  £)er  frifcpe  SSrud)  jeigt  fleh  bfauliger  unP 
grobforniger. 

3)  laßt  er  fid)  feidjter  fd)roeißen  unP  fdjmiePen  af$ 
Gement(ia()f ,  oßne  »on  feiner  Jparte  $u  »edieren* 

4)  Äann  er  me^r  £i|e  bet)  Pem  garten  »erfragen/ 
unP  ifi  Paffer  fe£r  gut  ju  gebern  unP  klingen 
|u  gebrauchen* 


©r  fommt  im  Jpanbel  unter  mancherlei)  ©enen» 
nungen,  bie  von  feiner  'Mnwenbung  genommen  ftnb, 
vor.  Die  vor$ügIid)ßen  ftnb:  3n(inimmt|iabl/ 
^aßfiabl  /  Cu4>fct)ceren(labi  /  (Sebunbjiabl, 
ÄUngctifJafel #  t17ejTer|?abl,  Rramßafrl,  23e* 
Ugfiabl/  (Babelfiabl,  ^eberfiubl  u.  f.  w. 
h)  £«ntftit(lafel  ober  23rennftahl  jeigr  ft d)  i)  be^ 
bem  garten  rein  unb  weiß  oljne  fdfwarje  Svdnber 
unb  5if^cn?  2)  ifi  er  auf  bem  ©rud)e  rvet^grau 
unb  fef;c  fein;  3)  er  muß  mit  vieler  ©orfid)t  ge* 
fd;n>eißt  unb  gefd;miebet  werben  ,  ba  er  fonfi  leidet 
lieber  in  grifdjeifen  jurud  ge£t;  4)  erforbert  ec 
einen  geringem  ©rab  ber  Jpi§e  ju  feiner  Jpdrfung. 

©er  ©arietdten  beS  Gementßa()ls  giebt  es  viele,; 
ndmlid)  hartgebrannter  Stahl/  blaftg  auf  bec 
Dberßdcße,  auf  bem  ©rud)  weißgelb  unb  filberfar* 
big,  ölafenfiahl  ober  imgerecfter  örennffahh 
ebenfalls  blaftg ,  unb  mit  3ßd:en  auf  bem  ©rud;. 
©iefer  wirb  burd;s  2{usfd)mieben  in  gereiften 
Srennftahl  bon  vieler  J£>drfe  unb  ©icßte  verdn- 
bert.  ^Doppelt  gebrannter  Stahl  i|?  jwet;mal 
tementirt.  (Bebrannter  Schmel$f?ahl  wirb  burd> 
bas  Gementiren  beS  gegerbten  ©ta^leS  erhalten  unb 
jeigt  bep  jjo^er  Jpdrte  viel  gein^eit,  Urvoal.  ober 
tücacffiahl  ift  fd)led)ter  ausgefdjmiebeter  ©djmelj* 
ßaf)l,  ber  burd)  bas  Gementiren  $u  ©ute  gemacht 
tpirb.  (Begerbter  23rennfiahl  wirb  ebenfo  als 
ber  gegerbte  ©djmeljliaßl  bereitet ,  nur  baß  man 
um  bas  ©erbrennen  besfelben  $u  vermuten,  ben  Ge* 
mentirßaßl  mit  einer  bunnen  ©d)id)t  ©ifen  belegt 
verfebmiebet.  2fbuctrter  örentffiahl  wirb  bureb 
bas  Gementiren  beS  ©taßls  in  $al£  ober  ©einafeße 
erhalten.  9)Zer?wurbig  i|l  es ,  baß  er  Jierburd)  auf 
ber  Oberfläche  in  Gifen  umgednbert  wirb.  9?od) 
benennt  man  bis  Gement|lal;lfortm  nach  ben  iän- 
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bern ,  in  melden  fte  bereitet  werben ,  unb  nn cf)  ihrer 
©eflalt,  als  teutjifcec,  englift^er,  fct)vüet>ifc^.er 
Cementjla^l,  öunf|{al?l,  •ßat>c»|?al>l. 

i)  ££ngltf4>st  d5u§ft«l>l  fommt  in  fleinen  coltnbri» 
fdjen  ©tücfen  gegoffen ,  in  ben  #anbe(.  ©r  iäjjt 
fidj  mit  ©e^utfamfeit  ßreefen,  §eigr  fief)  auf  bent 
©rud)  weif,  bid)t  unb  fe()r  feinförnig;  ec  läßt  fid> 
nuc  in9voti;glü^e^i$e,  aber  ba  fe(jr  gut  bearbeiten ; 
gartet  jtdj  aujjerorbentlid)  gut ;  mit  ber  Jeile  ßnbef 
man  i(jn  fe&r  gleich  »om  Äorne ,  unb  nimmt  unter 
dUn  ©ta&ljbrfetj  bie  fcbchjte  Politur  an. 
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u  £efd?reibung  Der  f£ifenfteingen>mniwg  ber  £lbms 
geroDe,  fo  wie  oon  Dem  Öcbmelsproceß  «uf  Oec 
cotben  *5ütte. 

a.  JDec  £ifenfleinbecgb(Ui  bey  t£lbmgeroöf. 

93on  9  ßauptreoieren  befommen  fdmmtlidje 
ofen  i§ ren  ©tfenjtein,  weldjer  t{jeite  auf  ©dngen,  tljeilg 
auf  lagern  gewonnen  wirb. 

3n  manchen  SKeoieren ,  rote  j.  03.  auf  ben  lonnu 
t fcen,  finb  es  ©ange,  welche  meijt  in  oerfd)iebenen 
Streiken  eipanber  burc$fe$en ,  bis  3  lädier  Sftddj* 
tigfeit,  unb  mitunter  1  mächtige,  lettige  ©aal* 
bdnbec  (jaben.  Daö  jpauptjfretcben  ber  me^rflen  biefec 
©ange  falle,  tn  btc  ©patffuuben,  wobep  fie  gegen 
91.  ©.fallen. 

©emofwlicf;  finb  bie  ©cfydcfjte  10  bis  ig  lad)ter 
tief,  wenn  ber  ©ang  anfangt,  nid)t  fo  eifeureid)  me£r 
$u  fepn.  ©ec  Ttbbau  gef)t  jirojfenweife  oom  läge  nie* 
ber.  hingegen  tn  itnbern  Sieoteren,  wie  j.  03.  auf  bem 
©refen^agenöberge,  l>at  bie  lagerjfatte  mel)r  öae  2bu 
felgen  etneö  lagerö  oon  16  bis  20  iadjter  Wad; tig fett. 
03om  läge  nieber  fallt  baö  läget  mit  feiner  lagerungö* 
ßddje  —  Deren  Jjaupfjlreidjen  ©tunbe  9  i|l  —  bi$ 
311m  24j|en  lac^ter  70  ©rab  gegen  91.  hingegen  fer* 
ner^in  nur  30  biß  32  ©rab. 

©er  2lbbau  geljt  uont  läge  nieber  unb  fufjrt  Dort 
Den  Slawen  23inger>bau. 

Unter  ben  Dielen  in  btefer  ©egenb  offen  ffejjcnben 
Gingen  i|l  aber  feine,  wddje  unter  bie  Jporijontalltnie 
über  3  lad)ter  niebergebrad;t  wäre,  woran  aber  bie 
^duftgen  ©affer  fd;ulb  finb,  welche  oon  bem  nid^t 
tiefer  einfommenben  ©tollen  nid;t  getojt  werben.  <£twa 
«.*>.  lYT^<ro&,  Ä 
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in  160  iadjter  fähiger  (Entfernung  von  bem  9)unceeD 
bcflnbet  ftcl)  ein  ermaß  unter  bie  ©foüenfohle  nieberge- 
henbeß  iid)tloch  C,  mit  meinem  baß  ©ad)  EA  erfun¬ 
den  worben  iß,  unb  wo  eß  hbdjßenß  3  kd)fer  unter 
bcr  ©berßad)*  beß  ©ebirgß  liegt. 

SRitten  in  biefem  iager  beßnben  fid)  t^onartige 
ifalfnieren  von  betrad^lid/sr  ©roße  unb  unregelmäßi¬ 
ger  ©eßalt,  bod)  meijl  runb,  Daher  man  fie  mit  bem 
Sarnen  &an$el  belegt.  SRan  laßt  fie  fielen,  unb 
ßauet  nun  ben  um  ftc  herum  befmblicben  ©ifenßt  in  auß. 
(Enthalten  (Ke  aber  nur  mittelmäßiges  ©ifen  von  etwa 
10  bis  ao^rocent  unb  ßnb  Dabei)  fef)r  tbonm'n  ,  fo 
benutzt  man  fie  aud)  aiß  Sufcblag  bep  bem  ©ifenfd)mel- 
|cn.  ©cwobnlid)  ßnbet  man  h^r  bienten  9iori)etfen- 
ßem,  bcr  mit  bem  Q5o[uen  unb  ©fließen  gewonnen 
werben  muß.  ©in  iod)  fofl  inbeffen  ungeheuer  ßarü 
anbeben,  fo  baß  burd)  f'elbigeß  mit  ®erfen  unb  9?ad)- 
treiben  ein  unb  mehrere  gubetSifenßein  gewonnen  wirb. 

©iefer  Bergbau  wirb  0011  (Eigenlöhnern  betrieben, 
über  welche  ein  berrfd?afr!id;er  ©efd)worner  gefe|t  iß, 
ber  ihnen  bie  Arbeit  uad)  bem  (Eubiflcd^er  verbingt, 
unb  eß  giebt  bergleid)en  ©ebinge  auf  bem  vorgenannt 
ten  feßen  $honeifenßein,  roeld)e  zuweilen  um  10  biß 
12  ©reichen  hrrmtcgefdßagni  werben. 

?in  manchen  inneren  liegt  biefe  feßere  7Cr t  von  ©i* 
fenßein  nur  nierenweife  in  einer  jerfrr (jenen  9Rafte,  De- 
ren  Höhlungen  mit  gelbem  (Eifenod'er  ausgcfüüt  ftnb. 
©aß  3eMge  enthalt  gewöhnlich  60  ^rocent,  unb  ber 
©der  40  biß  45  ^)rocent,  Daher  man  biefe  2kt  ©fen¬ 
ßein  nicht  nur  in#bftd)c  ber  ©eminnung,  fonbern  aud) 
in  Jpinfid)t  beß  (Eifenaußbringenß  am  liebßen  i)at,  vor- 
§üglid)  ba  er  fid)  uberbieß  leid)t  einfchmeljen  laßt, 
©leid)  auf  ber  iagerßatte,  t'urj  nad)  ber  ©ewinnung, 
wirb  ber  gröbere  von  bem  flaren  (Eifenßeine  fortirt, 
befonberß  aber  für  fei)  burd)  ben  auf  einem  ©evuße 
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über  ber  Singe  jlefjmben  Jpafpel  herattsgejogen  unb 
auch  fo  von  Säuern  nad;  ber  Jpürte  gefahren,  unb  ba* 
felb|l  tvieberum  allein  geßurjt«  Serg »-•  unb  $u{)rleitfe 
werben  von  ben  Jütten  gelohnt  unb  ber  Ueberfdjuji 
burd)  Das  ©ebiuge  er|lern  vergütet.  £>enmad)  |mb 
(Hefe  gigenlohuer  bäum  fo  gut  baran ,  Wie  geroerffehaft* 
liehe  Sergleute*  2(uf  biefen  ©ruben  haben  nicht  nur 
bie  eigentlichen  Serg  =  fonbern  aud)  bie  dpüttenbebienta 
2luf|id;t  ju  fuhren  ,  unb  btefemnadb  einer  Dem  anbem 
ju.  cpntrolliren« 

©ammtlicf)e  9  Reviere  oberSttge  enthalten  zufam* 
men  etliche  unb  40  Singen  unb  ©ruben,  unb  eben  fo 
viel  ftnb  ©genlo^ner^amerabfcbafcen* 

b.  JDte  fjutteuproceffe  auf  Der  rotiert  ^utte,  eine 
0tunöe  von  i%|bhigcioöe« 

£>iefe  $ntte  nebji  ben  bazu  gehörigen  SSerfen  er* 
halfen  i^re  ©ifetrjWne  aus  ber  ©egenb  von  ©Ibtnge* 
tobe  von  mehreren  ©ruben,  welche  über  alle  auf  einem 
Suge  liegen«  £)ie  Wirten  beS  Sifenftems,  welche  §ier 
verfcbmoljen  werben,  ftnb  vorjügfid)  rofher  ©tfenjleut 
I  mit  eingefpeengtem  ©ifenglanz  unb  ziemlich  viel  $alfc* 
fpath«  (Einige  ©orten  biefer  Stfenpeine  ftnb  Vorzug« 
lid)  gut  in  'iinfehung  beS  baraus  $u  bebmmenbeu  <£i* 
fen$;  jie  Zeichnen  frd;  vorzüglich  von  ben  übrigen  ba* 
burd)  aus,  bap  fie  fein’  bid)t  unb  von  mafrem  erbigent 
Ttnfe^eu  ftnb«  %t\  <Etfenge§alt  fonimen  biefdben  an 
20  bis  60  fg*  Sie  übrigen  (fifenjleinforten.  ftnb  zwar 
fpeciftfd)  fd)werer  als  biefe ,  folglid)  enthalten  biefeibe« 
and)  etwas  mehr  (Eifen.  Sas  €ifen  aber,  welches  matt 
von  biefen  erhalt,  ifr  fe|r  |um  Äaltbruch  geneigt,  unb 
man  barf  ba&er  bep  Sejchid'img  ber  (bitten  von  bett 
Intern  'Krten  nicht  za  viel  auf  einmal  nehmen ,  wenn 
man  nicht  bas  ganze  ausjubringenbe  (Eifen  verberbett 
will*  'Muper  biefen  fchon  angeführten  ©ifenjieinen 
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wirb  noch  auf  ben  ©rttben  bet?  bet)  “MbSauung  ber  ffi- 
fenfieine  fallenbe  Heine  ffifenjletn/  ober  ber  Äbraum, 
fonoo^l  wegen  feineö  ffi|enge()alreö  al$  auch  wegen  eines 
|iemlid)«i  TCntl^etlß  non  Jfalffpath  ebenfalls  $ur  Jpütte 
geliefert  ffinigeffifenjkinarten,  »orjüglicb  ber  fcbwere 
bunfeirotfje  ffifenjlein,  enthalt  etwas  ©chwefelfieä. 
£)iefer  muß  crfl  mechanifch  baoon  gerieben  werben, 
welches  gemo^nlid)  gleich  auf  ben  ©ruben  gefcbiehef, 
unbim  ffrmangelungsfall  ber  Bergmann  bejlraft  wirb. 
SDtc  hiefige  ober  SHothehütte  ifl  ^annooerifcb  °)  unb 
begeht  aus  folgenben  2Ber£en,  als: 

SDic  Äothebütte  enthalt  einen  Jpohofen  unb  ein 
grifd)feuer. 

üuberehoff  §at  $weij  J^o^ofett« 
neue  «oütre  ein  3at)n*  unb  ein  $rifchfeuer. 
0d)reiberbergcr  «äfrtte  jwetj  grifd;feuer  unb  ei¬ 
nen  Jpammer. 

Paf?i)tttte  ein  St’ifdjfeuer  unb  einen  Jammer* 
il1anbelbol$  ein  $rifchfeuer  unb  eine  Slechhüffe« 
äjlenb  jwet)  JjSohofen  unb  ein  grifdjfeuer* 

2llle  bieje  ©erfe  liegen  an  ber  23obe,  unb  nehmen 
einen  $)ijlricf  r?on  |  beutfcßen  €ÜTeile  ein.  ©ie  ff  ifen* 
jleine  werben  alle  auf  ber  Tlye  jur  J^urte  gebracht,  unb 
von  ©eiten  ber  Jjütfe  wirb  excl.  bes  guhrlolmS  für 
ben  flaren  ffifenjlein  1 6  biö  18  9ftargr.  unb  18  bis  20 
9)?gr.  für  ben  groben  ffifenjtein  ä  gu^re  tangerlohn 
gegeben. 

Tille  bie  jur  Jpuffc  femmenben  ffifenjteine  werben 
nach  Subern  gemejfen,  bas  $uber  ju  10  23ergmaaß 
ober  10  biß  12  ffentner.  Diefer  ffifenjtein  wirb  ge- 
rojtet,  theils  um  &en  ©chwefel,  wenn  er  ©chwefelfieS 
enthalt,  ju  wrßüchtigert,  um  ihn  jum  nacbfol* 
genben  Jochen  mürber  unb  jum  eigentlichen  ©chroefjen 
gefehlter  ju  machen* 

*)  1805. 
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33ep  biefern  Subrinnen  beß  »erfahre 

man  folgenber  ©e|ialf:  Sftan  belegt  juerfl  auf  bem 
9u'jlplai|e  einen  ju  ber  rofknben  Quantität  ^in!ang* 
litt)  grogen  pa|  ungefähr  \  biß  f  §ug  hocb  mit  ge* 
fpaltenem  £  ©(♦  langen  ^fogholj,  uberfd;utfe(  biefeß  4 
biß  5  Soll  hocf>  mit  Quanteifohlen \t  hierauf  fommt  eine 
©cf;ict>r  »on  8  biß  12  Soli  ©fenfiein,  unb  nun  tned;* 
feit  man  0d)id)ttneife  mit  ^of^en  unb  ©fenfrein  fo 
lange  ab,  biß  ber  Raufen  feine  bejiimmte  Quantität 
erhalten  (jaf,  unb  jukgt  bejlurjt  man  nod;  ben  ganzen 
Raufen  5  biß  6  Soll  &ocb  mit  öuanfelfofjlen,  unb 
entjunbet  if;n  non  oben  nieber.  SDer  Söranb  bauert 
bei;  einem  Jpaufen  non  20  biß  30  guber,  je  nad;bem 
bie  QBitterung  trocfen  ober  nag  ijl,  2  biß  3  tage* 
3(t  ber  Raufen  außgebrannt  unb  noüig  erfaltet,  fo 
tnirb  er  inß  ^Pochhauß  gelaufen,  unter  einem  eifernen 
Jammer/  beffen  töa§n  ungefähr  12  Soll  inß  Qua  brat 
hat,  auf  einem  baju  pajfenben  Ämbcß  biß  jur  ©robe 
ber  iinfen  gepodjt,  unb  bann  fo  t>crarbeite(  non  jeber 
©rube  unb  2(rt  für  ftch  aufbemahret,  biß  man  bcnfel* 
ben  jum  Aufläufen  ber  ©lebt  nerbraud^et*  Sftan  fann 
im  £)urchfd)mtt  auf  brei;  gnber  ober  36  (Eenfn.  ©fen* 
ftein  bei;m  SKofien  10  9)?aag  ober  10p  (Jubiifug 
len  rechnen.  ©$  enthalt  hier,  fo  roie  am  ganzen  Jparje, 

1  Darren  Noblen  ioSftaag,  unb  1  9)?aag  10  (£ubif* 
fug;  feiglid;  bie  Äarre  Äo^^  100  ©ibiffug. 

3ebod;  tnirb  auf  ben  Jütten  baß  %Haag  ifo^n 
nicht  hof;er  alß  9  Subiffug  bered)net,  um  bgburd;  ben 
Äohlenabgana  ju  nermeiben,  miemohl  man  fe^r  barauf 
fieht  bag  jeber  Fuhrmann  feine  rid;ngen  ioCEubiffug 
auf  1  SKaag  gelaben  hat. 

9iad;bem  ber  ©fenjtein  aut  gepocht  ijl,  tnirb  er 
nad;  ber  Stimmung  beß  J^uttemneijlerß ,  tneleher  alle 
hie  oerfd)tebenen  ©fenfteinforten  ihren  Öeflanbtheileu 
nad;  unb  becen  Ttuflofungßnermogen  unter  ftch  genau 


fennf,  auf  bie  ©id;t  gelaufen  unb  ba  ©djid)fenweife 
auf  einanber  gejlurjf,  unb  nad)  Q^efinben  ber  Umflanbe 
mit  met)r  ober  weniger  Äalffmn  b<fd>idef.  ©er  $a\t» 
flein  bient  £ter  rl)dlß  $ur  Seforberung  beß  giujfeß  als 
^uflofüngßmttfel  ber  $l)on*  unb  Jftefelerbe,  e^eils  unö 
t>ör$figiid)  aber  bet  im  ©ifenftein  enthaltenen  ©djwefel* 
unb  ^oöp^örfaure  wegen,  welche  ©euren  non  ber 
^alferbe  abforbirt  werben.  ©iefe  ®efd)icf  ungen  fmb 
fo  nrrfdjiebrn  als  bic  21rt  beß  ©ifenß  weld)t?  man  auß* 
bringen  will.  SJtan  mad)t  anbere  s*3efd;i düngen  $um 
granultrten  ©ifen,  anbere  $um  ©ußeifen,  nod)  anbere 
bem  ju  wrfrifdjenben  3ißl)eifen.  ‘Me  2(rten  non 
©ifen  aber  werben  über  30  bis  4ogu§  fjoljenDefen  er¬ 
zeugt,  weld)e  jc£t  nod)  niereefig ,  in  gufunft  aber,  fo* 
halb  ein  neuer  Öfen  erbauet  werben  wirb,  rimb  ange* 
legt  werben  füllen.  SSep  bem  Jpo^ofen  ju  9Jotl)el)ütte 
£at  man  bloß  2  boljecne©lafebalge,  welche  jebe  SttinUfe 
7  biß  s  Sftal  blafen,  unb  alfo  in  einer  Minute  548 
biß  560  CEubiffuß  iuft  in  ben  Öfen  treiben*  3ebod> 
§af  man  feßon  SBerfudje  g^mad)t  baß  ©eblafe  $u  ner» 
ßarfen  unb  »or  einen  Öfen  brep  große  ®dlge  gelegt, 
weld)e  jufammen  in  einen  gemeinfd)afrlid;en  j?a|ien  unb 
aus  biefem  mittels  2  ©eufen  weld)e  »oflfommen  paral« 
lei  finb,  burd)  eine  gönn  welche  in  ber  öJRttre  mit  einer 
©ejjetbewanb  verfemen  iji,  in  ben  Öfen  blafen*  ©er 
ßifenge^alt  ber  fdmmtlidjen  ©ifenjleine  betragt  jwifdjen 
20  biß  60  rjpfunb  a  (Eentner. 

©iejenigen  ©ifenjleine  welche  unter  20  ^funb  ©i* 
fen  enthalten,  finb  nid)t  fdmieljroürbig,  unb  aud)  nur 
bie  jwanjigpfunbigen  ^ifenjleine  werben  alßbann  erjt 
mit  verfd)moijen,  wenn  fie  oetmoge  ißrer  ^ejlanbfheiie 
fo  befebaffen  finb,  baß  fie  anbere  ©ifenjleine  außofen 
unb  ben  gluß  beforbern. 

©ie  ^5efd)icfungen  bep  bem  SKohfcßmeljen  beß  ©i- 
fenjieinß  bejlimmet  fid;  nad)  ber  Ttr t  beß  ©ifenß  weU 


tf;es  man  erhalten  wirf,  fo  auch  bie  Sufdj&ge*  (Soll 
ein  Jpohofen  granuürtes  ©fen  hmmrbringen,  fo  bc* 
fchicit  man  bie  ©id)t  auf  einen  ©e()alt  sott  40  bis  45 
9>funb  ©fen  ä  Zentner  mit?  foldtes  in  ©eub  gefc^ieltet« 
60II  ober  bfojjes  gemblwlidjeS  ©ugetfe'n  ober  jtt  t>re* 
t  fmdbenbeö  ©fen  gemacht  werben;  fo  mich  bis  Se* 
ft^iefung  nur  auf  30  bis  35  Sifengc^att  gefe|r. 

9Kan  oerblaft  in  einer  s2Botf)e  mit  einem  Jj?ei)ofen 
650  bis  700  ßentner  ©fenjiem  ju  ©ranalieneifen  ober 
700  bis  75c  Zentner  ©fenfiem  51t  gewöhnlichem  ©ufj* 
ober  Sio^rifen.  gu  ben  Q^fcbicfungen,  aus  melden 
©ranaltenrifen  gefdunoljen  merben  foll/ werben  oerjüg« 
tid)  Die  ©fenjteinforteft  genommen,  wridje  frf)led)te$ 
grelles  unb  oieS  ©fen  geben,  urib  habet)  nur  auf  §tn* 
iö«g(id)e  ©ütmfiujfrgfett,  frincSmegS  aber  auf  eine  ge* 
wij|e  ©ute  be&  <£tfenö  Stwdfidjf  genommen  wirb,  unb 
man  bringe  gewöhnlich  iu  einer  UBod)e  250  bis  260 ©n. 
granuläres  ©feit  aus.  Der  Äoftfcnaufgang  betragt 
tt)6d;enfäd)  auf  1  ,^o()ofen  So  bis  86  Darren,  ober  72a 
bis  774  Sftaafj,  ober  7200  (Eubiffufk  ©emo^nltcf^ 
macht  inan  eine  her  gleichen  ®efd)icfung  aus  *oo  Zent¬ 
ner  ©fenfiein,  oon  ueefd)  (ebenem  ©e&ake,  12  bis  13 
93tocent  grifd;fd)iacfen ,  welche  oft  50  bis  70  5>funb 
an  ©fett,  bas  aber  fe§r  grell  i|i,  enthalten,  unb  3  bis 
4  ^roccne  SWarmor  ober  j?a!f  jirin.  S3on  einer  (old) nt 
SSefchicfung  wiegt  gewohnlid)  1  ©ibibfup,  nag  70  unb 
treden  65  sPfunb* 

3Bill  man  aber  gewöhntes  ©ugrifen  ober  9iofja 
eifen  erhalten;  fo  nimmt  man  bloß  Die  mn$en©fen* 
fietne'baju,  welche  fo  menig  mie  möglich  ©djmefririeS 
enthalten,  unb  rechnet  bei)  S&efchtdung  ber  ©id;t  auf 
100  ©ntner  ©fenfiein  2  bis  4  procenf  SWarmor,  6 
bis  8  Procent  jfuhrien  (eine  ikxt  oen  rifenfd^uffigem 
$h°nfdji?fer)  n)rid>er  bet)  bet*  ®d)rriberbcrger  JOiitte  ge* 
graben  wirb,  unb  nur  1  bis  2  Prccent  3rifchfd)laden* 


I 


—  If2  — 

Jpieroctt  erraff  man  wöchentlich  220  biß  225  (Eentncr 
Stoljeifen,  welches  a  Zentner  ju  1  Sithlr.  24  9)?argr, 
an  bie  ^rifchfeuer  an  andere  ^utren  »erfauft  wirb, 
©ie  ©ußwaaren  aber  werben  ber  Zentner  ,511  4 
Sifljfr*  i9  9Rargr.  oerfauft,  waß  aber  an  gegorenen 
SÖÖaaren  in  bie  Jpammer»,  grifcß*  unb  SMechhütten 
jum  ©ebraueß  geliefert  wirb,  wirb  mit  i9ühir,  26 
SRargr.  bejaht, 

3n  einem  Sage  ober  24  ©funben  fann  man  14 
biß  15  (Sichren  (fo  oiel  alß  auf  ein  Sttal  auf  einen  Öfen 
aufgegeben  wirb)  burcßfdjmeljen ,  unb  auf  jebe  ®kßt 
rechnet  man  2§  ©idjfenmaaß  Jjoljfohlen ,  unb  je  nad)» 
bem  eß  ber  Öfen  erforbert  3  biß  4  Darren  oon  ber  auf» 
gelaufenen  ©ießt*  ©ie  .Soßlen  werben  juerfl  in  beu 
Öfen  gefdjüttet,  unb  bann  bie  ganje  Sftenge  beß  (Ei» 
fenjfeinß  barauf. 

©ett  ©ang  beß  öfenß  bcurt^etfe  man  nach  ber 
©ute  beß  außgebrad)fen  SKoßeifenß,  unb  beflimmt  bar» 
nad)  beh  ©a|.  3n  .Änfe^üng  ber  Äoßlen  bleibt  fid) 
ber  ©aß  gleich/  aber  an  (Eifenjfein  ober  ©id;f  wirb 
entweber  abgebrochen  ober  jugef e|t,  je  nad)bem  baß 
(Elfen  auf  bem  SSrucße  weiß  ober  grau  außfallt.  3m 
erjlen  Salle  tff  eß  ju  grell  unb  ber  ©a|  muß  geringer 
geführt  werben,  weil  eß  bem  außgebrad)ten  £ifen  nod) 
an  ^ohlenßoff  fehlet,  S5e^  bem  2lb|lecßen  beß  Stoß- 
eifenß  fann  man  ebenfallß  fe^r  beurtid)  bie  ©ute  beß 
9iof)eifenß  bemerfen,  wenn  baß  ®tfen  bei^  bem  Srfal» 
ten  mit  einer  rofßen  garbe  unb  über  bie  ganje  Slad;e 
gleichfarbig  glühet;  fo  iß  baß  (Eifen  gut,  unb  hat  eine 
^inlangUd>e  SKenge  Äohlenßoff  aufgenommen;  glühet 
eß  aber  nur  theilweife  roth  unb  befommt  mehr  ober 
weniger  große  feßwarje  unb  bunfelbraune  Sieden,  fo  ijt 
eß  im  Uebermaaß  mit  Äohlenßoff  gefattiget  unb  man 
farm  ben  ©a|  erhöhen.  ©füßet  aber  baß  (Eifen  btt) 
bem  (Erfaßen  weiß,  fo  wirb  eß  grelles  SXo^cifcn ,  unb 


gi ebt  nachher  bep  bem  geiferen  ein  feßr  fprobes  ©tab* 
eifen.  3«  einer  wirb  gewöhnlich  ad)t  ge. 

ßoeßen,  roobep  jebeS  SDlal  30  bis  32  (Eentner  Sic^etferi 
fallt,  unb  böS  Sioßeifen  enfweber  ju  bejlimmtcn  0e* 
ratl)fd)aften  gegofien,  ober  in ,  fogemmhfe  ©ujfenßücfe 
geformt. 

jpier  ju  9iot^e§utte  wirb  bloß  beßeflte  Arbeit, 
j.S.  Defen,  Sifenplatten,  ©locfen,  Jpanmiergeruße 
unb  anbere  ©eräthfeßaften  gegoffen,  unb  nur  wenn  et* 
was  meßr  ®ifen  in  bem  Öfen  iß,  als  $um  ©uß  ber 
geformten  ©eratßßhaften  notßig  iß,  fo  wirb  baö  übrige 
ju  ©uffenßuden  »ermenbet.  ©iefe  ©ujfenßücfe  fmb 
,20  biß  22  Soll  lang,  10  bis  12  Soll  breit,  unb  f 
Soll  flarf. 

©ie  haben  einen  großen  T>ör$ug  »or  ben  auf 
anbern  Sifenhüttenwerfer.  gewöhnlichen  (Banken,  wel* 
d)e  fo  groß  gemacht  werben,  baß  fie  nur  mit  ber  groß* 
ten  S^üße  beßanbelt,  unb  bep  bem  grifeßen  nur  mit 
einem  feßr  großen  2(ufmanb  an  Ächten  unb  Seit  jum 
ßinfcßmeljen  gebracht  werben  Tonnen. 

3Dte  ©djlacfentpelcße  bep  ber  Jpohenofenhütfe  fallen, 
ftnb  nicht  alleganj  bünnßüfftg,  fonbern  es  fegt  fieß  am 
QSorgeerb  gewöhnlich  über  bem  Steifen  erß  etwas  bief* 
ßüffige  ©eßlaefe  auf,  welche  aber  bep  ber  geringen 
SJermtnberung  ber  Temperatur,  unter  ber  QSorwanb 
bes  Ofens  $um  ©eßeßen  fommt,  unb  bafelbß  einen 
ganzen  23aßen  bitbet,  ber  noch  ßhr  ©fenforner 
iß.  T)iefe  ©eßlaefen  werben  in  einem  ^Pocßwerfe  naß 
gepoeßt,  rooburd)  ber  glasartige  Tße^  berfelben  wegge. 
h et/  unb  bie  ©ifenforner  |urücf bleiben.  SKan  befommt 
taßrlicß  bureß  baS  ^oeßen  ber  ©eßlaefen  bloß  auf  ber 
rotßen  Jpü tte  auf  1  ^oßofen  400  bis  500  (Zentner  ©i* 
fenforner.  SDiefe  werben  eben  fo  wie  bas  granulirte©. 
fen  unb  um  benfelßen  9>reiS  an  bie  Dberßarjer  QMep. 
unb  ©ilberhütten  »erfauft.  Unter  ber  abgehobenen 


\ 


—  IJ4  — 

verwarteten  ©cblacfc  ifl  jebeß  Sftaf  roieber  etwas  flügge 
@d)löcfe  befftiDlic^/  welche,  wem  fie  ficfr  aud?  ange^au# 
£abe n,  abgewogen  werben,  ober  wenn  fie  nid)c  in  fo 
großer  Stetige  Vorlauben  ftnb,  im  Öfen  fo  lange  gelaf* 
fen  werben,  biß  fie  Die  J)oi)e  bsr  ÖSorroanb  erreid;et 
£aben.  95 c\)  einem  guten  ®ang  beß  Ofens  muß  bie 
©d)tacfe  von  blöulid)grauem7(nfe|tt,  jiemlicb  bid)f  fepn, 
unb  feine  Etfenforner  enthalten,  @ief)et  bie  ©ddacfe 
grtmlidjgrau,  ijl  fe^e  bfafig  unb  enthalt  ©fenforner, 
fo  ijt  bie  'Arbeit  311  frifd),  baß  ©fen  wirb  weiß  unb 
giebt  fd}iccbteß  ©tabeifen.  Eß  ftnb  überhaupt  bep  bie* 
fen  ©erfen  jufammen  5  Rapfen,  7  §rifd;feuer  nebft 
©raWI()aminer,  1  3<wd)ammec  unb  1  SSlccßWütte,  wie 
oud)  1  @  dj  1 0  ff c  r  w  e  r  f  ß  a  f  t . 

©enn  affo  jeber  Jpoljofen  wotßentlid)  wie  oben  ge* 
fagt  worben,  235  Eenfner Steifen  mwbrtngt ;  ferner* 
ben  wöchentlich  von  5  Jpo^ofen  1125  Eentuer  unb  in 
einem  3a&re  56000  bis  58500  Eenfner  9iof;eifen  auß* 
gebrad)t,  roooon  gewöhnlich  7  biß  SoocEsurner  granu* 
lirfeß  Eifen  ä  Eentner  1  Svt^lr*  12  2Kargr,  an  ben  Ober* 
^orj  geliefert  werben, 

Die  Ouanticat  beß  Eifenfletnö  welcher  jährlich  oer* 
blafen  wirb  betragt  175000  biß  176000 Eentner,  Sftun 
wieget  1  Eubiffuß  Eifenftein  im  Durchfcbnitt  65  biß 
70  $funb;  folg(id)  ftnb  in  einem  3af>re  gegen  287000 
Eubiffu^  Etfenfüein  oerr^moljen.  3u  10  Eubiffuß  Ei* 
fenßein  brdud)t  man  bep  bem  Jpof)ofenfcbmd$en  48  Eu* 
biffuß  Noblen;  folglich  betragt  ber  jährliche  Äo^len* 
aufgang  bep  237000  Eentnern  verfchmoljenen  Eifen* 
ftein  1,377600  Eubiffuß,  ober  13776  Äarren, 

Die  Arbeiter  welche  ^ier  bep  einem  Jpohofen  ange* 
(Mit  ftnb,  finb  ber  SWeijler,  9Reißerfnecht ,  unb  jwcp 
Aufgeber. 

Me  biefe  Arbeiter  verrichten  i£re  Arbeit  rtirf>f  nad) 
bejlimmten  ©tunben;  fonbcrn  nach  einer  gewinn 


gftenge  ©idjfem  SBBenn  namlidj  ber  SEttetper  mti  fei* 
nett  ieuten  6  bt6  7  ©icfyfen  oetblafen  f)at,  fo  laßt  et* 
pd)  oblofen  urtb  f)at  fo  lange  als  bis  ber  2te  Dfenmei* 
jler  eben  fo  oiel  (Siebten  oerhlafen  pat,  frei).  ©emo^n* 
r\'t<$)  bauert  eine  feiere  2lr6etCö^cit  7  bis  8  ©tunbem 

$)ie  iofyne  fiub  bet)  biefen  Jjwljofnern  wod)ent(id) 
auf  6  SXt^lr*  6 S)trgr*  gefegt;  (jicrocn  erbalt  ber  Sföei# 
per  wöchentlich  •  1 Dithfr*  3° SKar* 

ber  SWeip^rfnedjt  •  1  —  24  — 

unb  jeber  Aufgeber  *  1  —  12  — 

gür  biefen  io^u  fmb  fte  aber  auch  nerbunberr,  raodjenf- 
lieb  200  Zentner  SKe^cifen  jti  febaffen;  bringen  fte  me^c 
au$,  j*35.  225  ©entner/  fo  werben  ihnen  bie  35  (£tr* 
mehr  ausgebrad)tes  ©fett  nad)  bentfdben  93erbaltniffe 
bejaht,  wie  bie  bejlimmten  200  Senrner  burd)  ihr 
®ed)en(ol)n. 

©tt  ijhohofen  gebet  3U  Svotbebutte  3,  4  bis  6 

o^ne  auS$ublafen,  jebed)  paf  man  bemerft,  bap 
bae  ‘Musbringen  im  5 ten  unb  6fen  3uhre  immer  fefped}* 
ter  unb  fd)ied)ter  ausfallt*  3m  ipen  Satire  gtebf  ein 
$of)ofen  ebenfalls  hin  gutes  unb  auch  nicht  nid  SXoh* 
eifert ;  bas  3te,  3te  unb  4te  3a^r  ftub  bie  oor^ügüd)- 
pen,  wddje  baS  reidpidjpe  unb  bepe  Musbringen  erwar¬ 
ten  lafl'en*  Die  oorjuglidjpen  Dimenfionen  fe§e  mau 
in  ber  ^5et;lage* 

Das  Musbringen  fomo§l  ber  Quantität  nad)  ^angf 
auperorbentlid)  mit  non  ber  innmt  gorm  ber  Qefett  ab ; 
benn  wenn  ber  @d)adjt  bcs  Ofens  über  ber  9iaP 
enge  ip,  fo  fommt  bie  ®id;t  |u  fepned  t>or  bie  gorm 
unb  ber  ©fenfalf  hat  nicht  Bett  genug  fid)  51t  rebuct* 
ren,  man  erhalt  alfo  eine  fe§r  eifenreidje  ©dpade  unb 
weniger  ©fern 

gu  €lenb,  welches  SSerNd)  bet;  meiner  Mbreifc 
im  ®orbet)ge^en  befudpe,  ip  bas  ©c^meljen  ber  6t* 
fenpeine  eben  fo  bepbajfen  me  ju  SKot^ütte. 


(Sß  finb  bafelbji  2  Jpo^ofen  ^  roooen  ber  eine  bloß 
9fof>eifen  ju  ©uflenjlucfen  gieflf,  wdd)e  tljeUß  auf  bem 
$u  <£lenb  gehörigen  Jammer*  unb  grifd)fei!cc  ju  ©tab* 
ctfen  aller  2lrt  verarbeitet ;  tl)dlß  aber  aud)  an  bie  be¬ 
nachbarten  braiinfd;weigifd;en  (£ifenl)dmmer  ä  Zentner 
ju  i  ERf^lr*  18  biß  2o9)igr.  abgeiöffen  werben* 

Unter  allen  Jjoljdfen  wdd)e  $u  Siot^d/itte  geboren, 
finb  bie  ju  ©enb  bie  f)6d){ien,  benn  bet;be  fmb  3  2guß 
l)od)  oo m  ©ol)ljlein  auß  erbauet,  unb  ber  eine  ift  etwaß 
jpafer  noch  um  4  gu(3  erhöhet  worben;  weil  man  ge* 
funben  l>at,  ba$  immer  nod)  511  viel  glömme  über  bem 
Ofen  unbenugt  oertojre«  gegangen. 

2lud;  ^at  man  bet;  ben  öefen  $u  ©enb  93erfud)e 
angepeüt  baß  ©ebldfc  möglich  ju  oerjtavfen*  ©er  eine 
Ofen  welcher  baß  jum  SGcrfrtfcbcn  bejlimmfe  9iol)eifen 
liefert,  ifl  auf  2  Seiten  mit  ©ebldfe  verfemen.  2{uf 
ber  einut  ©eite  liegen  3  2Mafebdlge  weld;e  in  eine  gorm 
blafen.  2luf  ber  anbern  ©eite  beß.  Dfenß  fmb  2  j?a* 
ffengebldfe  angebracht,  weld;e  ebenfalls  in  eine  gorm 
blafen*  Sowohl  bie  Jfdjhti  alß  SSdlge  blafen  allezeit 
juerfl  in  einen  Siegulator,  woburd)  ber  ©ro£  ber  iuft 
gleid)formig  werben  füll;  biefen  gweef  aber  fann  man 
nid;t  anberß  erreid;en,  alß  wenn  man  in  einen  Siegula» 
tor  3  Q3dlge  ober  Mafien  blafen  läßt.  Q3ei;  2  Mafien 
ober  'Sdlge  fann  man  aud;  mit  Jpulfe  beß  iXrgulatorß 
feinen  gleid)f6rmigen  SSBinbjloß  erwarten,  weil  habet) 
ftetß  bet)  bepben  $u  gleid)er  Seit  ber  3eüpunft  ber 
9vul;e,  bet)  bem  einen  jum  ©nfaugen  unb  bet;  bem  aten 
$um  Tlußblafen  ber  iufc  eintritt*  9lur  burd;  einen  3ten 
SMaßfajfen  ober  SBalg,  welcher  in  biefer  Seit  ber 
9vul)e  feine  volle  iabung  2Binb  in  ben  ^Regulator  fdticfr, 
fann  biefeß  2(bfe|en  beß  ©inbfiromß  auß  bem  3ugu* 
laror  in  ban  Ofen  unmerflich  gemacht  werben,  ©er 
Scegulator  ijf  ein  hol^leß  Ijoljerneß,  luftbid)teß  brn;fei* 
tigeß  ^ri$wa ,  bejfett  eine  ©eitenfldche  gan$  eben  ge* 


gen  bie  Jpinterwanb  bes  Ofens,  Me  anbern  bepben 
Seitenflächen  aber  fcfyief  gegen  Me  ©eblafe  gericl)- 
tet  finM 

See  ©ang  biefeS  Ofens  foH  nad)  'Husfage  ber  &r= 
beiter  weit  gleid)f6rmiget  fei>n  /  als  junor,  ba  man 
nur  non  einer  ©eite  bes  Ofens  ben  ®inb  in  ben  Öfen 
führte. 

2lud)  fe|t  man  babep  etwas  me^r  in  einer  ^Boche 
burd)/  unb  erhalt  halber  geroi&iilich  in  einer  3öocf?e  250 
bis  260  (Ern.  DJo^eifen. 

©er  $wepte  $o£ofen  l)at  ein  .ftajlengeblafe  non  3 
Mafien,  welche  alle  ©oppelblafer  finb,  unb  ebenfalls 
in  einen  brepfeitigen  prismatifd)en  S^egufafor  biafen. 
©ie  ©fajcbinerie  bep  biefem  ©eblafe  ifl  norjüglid)  fchon, 
unb  rotrb  burd)  ein  3guß  ^ropfrab  in  SÖewe- 
gung  gefc|t. 

gu  diotfafyutte  ijt  fdjon  ein  pan  |u  einem  neuen 
Jjo!)üfen  gemacht,  weichet*  40  gu§  ^ocf> ,  im  ©d)ad)C 
itmb  werben  unb  non  brep  ©eiten  ©eblafe  erhalten  foff. 
9Kan  erwartet  feljr  Mel  non  einem  begleichen  Öfen. 
5Benn  ein  Öfen  granulirfeS  ©fen  liefern  fort,  fo  iß 
notl^g,  baß  erjllid)  bep  ber  ©chmeljarbett  felbfi  ber 
©ang  ber  Arbeit  etwas  Ijeißgräbig  ge^e ,  um  ben  mog- 
lichft  lautern  »$luß  Des  ©fens  51t  bewirfen,  welches  am 
beflett  burd)  eine  fchidiid)  gewagte  E9efd)icfung  ber 
©fenfleine  gefd)ie()et.  Außerhalb  bes  Ofens  aber  muß 
eine  befonbere  Verrichtung  jum  ©ranultren  beS  ©fens 
getroffen  werben,  welche  no^üglid)  bartu  befielt,  baß 
fettwarts  rechfö  beö  Ofens  etn  niereefigeß  iod)  6  bis  8 
©len  lang,  5  bis  6  ©len  breit  unb  4  ©len  tief  aus¬ 
gegraben  ijh  3n  tiefem  iod)e  flehet  ein  eifetner  ge¬ 
goltener  Äaßen,  weld)er  burd)  eine  l)6l$erne  ^oljre  mit 
Sßafl'er,  bas  non  Seit  $u  Seit  abßteßt,  gefüllet  wer¬ 
ben  fann.  Vom  Verderbe  bes  Ofens  unterhalb  bes 
©fidles  bis  $um  ©ranulirfajien  ge£et  eine  ©afie. 


wddje  öu$  Sdjm,  @anb  unb  jfofdeujTaub  Stoffen 
wirb.  £>urd)  biefe  ©affe  ober  SKinne  fliegt  baö  ge- 
fömogene  £Ko^eifen  bei)  bem  2£b]ted)ett  in  baß  über 
bem  haften  befwblidje  öU6@rabeifen  gefdjrniebete  unb 
|ufamniengefe£te  Sieb,  unb  geltet  burd)  bie  in  baß 
QJebenblatt  geboxte  JMjer  in  baß  ©affer.  ©a^renb 
baß  ©fen  burd)  baß  Sieb  tnß  ©afler  fliegt ,  wirb 
ftetß  mit  eifernenigarten  (fig.  i.)  burd)lraj)it ,  um  baß 
@d)weifjen  beß  granulirten©fenß  $u  peihinbern.  9Ran 
hatte  in  ©enb  einen  QJorrath  pon  5  biß  6000  ©nr* 
©fengranaiien  pcrratf)ig  liegen;  weil  man  porjüglidj 
^um  ^ranßport  berfelben  nur  Die  ©cgliffenbii^ri  benu|f/ 
ba  eß  wegen  ber  pielen  s3erge  nur  mit  fejjc  pergtoj;er- 
ten  Soften  auf  ber  %n  gefdjeljen  fonnte. 

3a§rlid)  liefert  bie  SKut^egücte  ju  ©enb  7  biß 
gooo  ©n.  ©fengcamdien  nad)  ©außtjjal. 

&ae>  t>erfcifd;en  bes  Roi;eifen«  3U  Äotbebutte. 

®ö6  9te§eifen/  wdd)eß  man  als  ©ujlenjincfe  auf 
biefen  fammtlid)en  ©erfen  ju  ga(jrem©[en  perfrifd)t, 
wirb  t£eilß  $u  ©tabeifen,  t^eilö  ju  gapneifen  unb  auf 
bem  ©erfe  ju  3Hanbeir>oIj  aud)  $u  s5>led)en  perfdjmie- 
bet.  ©aß  Stiften  jelbjc  gefd)ie()et  in  einem  gewöhnli¬ 
chen  ©feufrifchheerb,  in  weid;em  mau  hier  2\  ©ntn* 
Steifen  auf  einmal  frifd)f;  inbem  man  ^  beß  ©anjen 
erjllid)  gleid;  einfe^t  unb  mit  Sohlen  befdjuttet,  einen 
jroeijten  ^eil  baneben  in  $5creitfd)afc  galt  ^  unb  wenn 
ber  erfte  pollig  emgefd'moljen,  ign  nad)  unb  nad)  in 
baß  geuer  bringt  unb  abfd)megen  läßt ;  alebann  auch 
mit  bem  brieten  ?(>eil  fo  perfa^rt.  3eber  5oeil  beflegt 
auß  4  biß  5  oberwahnten  ©uffeitflüden.  ^ubem  bie- 
feß  Diogeifen  poc  bem  ©eblafe  fd)meljt,  fo  perbinbet 
fid)  ber  barin  beftnblidje  i?ogienfloff  mit  bem  Sauer- 
jäoff  ber  iuft  ju  fo[)letifaurem  ©aß,  unb  erfierer  wirb 
alfo  babareg  von  bem  ©fen  abgefchiebcn*  3Die  erbi« 


gen  Q3eflanbt(jeile ,  n>eld;e  ficf;  nocf;  6n;  t >em  Steifen 
befinden,  verglafen  ftd;,  fo  wie  aud;  bie  babep  bejmb* 
(id;en  ©auren  als  ©cbmefd*  unb  9^ljoßp5)orfäure  unb 
bet’  (Eifenfatf  mit  in  bie  ©d)lade  übergeben.  Siefe 
©ddaie  tvirb  unten  auß  bem  §rifd)§eerbe  abgejlodjen, 
l>alf  50  biß  60  $)rocent  (Eifon  unb  n>trt>  bei)  ber >$o{)* 
ofenarbeit  tvieber  mit  jugefcbJagem  ©obalb  fid;  bie 
frenibattigen  $Sef!anbtf)eile  von  bem  3fo|jeifen  abfort*' 
bern,  ober  fid;  biefee  bem  galten  <£ifen  nähert  /  fo 
verliert  eß  aud;  feine  Sluffigfeit,  wirb  tvieber  ju  einem 
feflen  klumpen,  unb  bleibt  nur  meid)  wie  fd;tvei£l>eifje$ 
€ifen;  baffer  aud;  bei;  bem  2lb|iecf;en  ber  ©d;lacfen 
nid)tß  non  bem  galjren  (Eifen  mit  Ijcraußlauft.  QBafj« 
renb  bem  Srifd>en  tvirb  baß  (Eifen,  tveldjeß  ^weilen 
ganj  nieberftnft,  unb  bann  von  bem  ©ebläfe  nidjt 
mel)l*  berührt  werben  fann,  ofterß  in  bie  Jpolje  gejjo» 
ben,  bamit  man  aufß  3fteue  barauf  wirfen,  unb  ba* 
burd;  bie  frembartigen  Söejlanbtljeile  rein  auß  bem 
(Eifen  fd;eiben  fann. 

®on  ben  verfdjtebenen  Steilen  Steifen,  welche 
nad;  unb  nad;  eingefdjmefyt  werben,  entfielet  amSribe 
nur  ein  ein^igeß  ©tud  gabreß  (Elfen;  inbem  ein  jwet;* 
ter^eil,  weil  er  noch  flu  fing  unb  cl)e  er  nod;  alß  ga£» 
reß  €ijen  ganj  fefre  wirb,  ftcf>  mit  bem  erfteren  ver* 
biabet ,  unb  fo  aud;  ein  britter  $ljeil  mit  bem  vorigem 

5Senn  biefe  2^£entner9to§eifen  völlig  eingefd;mo(- 
jett,  baß  ©an$e  im  beerbe  bann  roieber  511  einem  fe* 
jlen  Äiümpen  geworben  unb  bie©d)laden  feljr  roeig* 
glu^enb  bem  fd;weij9(m£en  (Eifen  fej)r  a^nticb  werben; 
fo  finb  biefeß  Seichen,  ba$  baß  grtfc!>en  feine  (Enbfcbaft 
erreicht  hat,  unb  man  nimmt  nun  ben  ganzen  Älum« 
pen  5l“ifd;eifen  (bei*  eine  «ßuppe  £eij;t)  l>erauß. 

©iefe  iuppe  bringt  man  fogleid;  glüfjenb  unter  ben 
Jammer,  unb  trennt  ba  mitcelfi  einem  ©d;rotmejfer 


Me  ganjc Suppe  in  5  bi*‘6  $$eife,  worauf  bann  baß 
©fab  »  ober  3a|)n€'Ten  gefchmiebet  wirb. 

#uf  bie  emgefe|ten  2\  (Etn.  Svo^eifen  rechnet  man 
|  Abgang  bei;  bem  grifchen;  man  mug  aljo  i§  €tn. 
gejdmiiebeteg  ©ifen  wieber  abliefern. 

©in  bergleichengrifchen  bauert  gegen  4  big  5  ©tun- 
ben,  unb  man  Derbrennt  babep  30  (Eubiffug  Ä'of^len. 

©al^renb  bem  grifd;en  wirb  aud;  jugleid;  in  bie- 
fern  geuer  grifd;eifen  hei£  gemacht  unb  ju  ©fab .  ober 
gapneifen  Derfd;miebet. 

Siefeg  grifd;en  unb  ©djneibcn  jufammen  Derridj* 
fen  4  SRann,  weid;e  für  ben  Zentner  probucirteß  unb 
gefd;miebeteß  §rifd;eifen  7  9Rgr.  unb  jwar  ein  ÜHeijler 
hieroort  9flgr.  erhalt,  baß  übrige  aber  an  4§  9Wgr. 
unter  3  ©efellen  Dert^eilf  wirb. 

2>eben  borgen  wirb  baß  am  Dorigen  Sage  gefehmie- 
bete  ©tfen  in  ©egenwart  beß  Jpüttenfcbreibers  unter- 
fud;t,  ob  eg  fa!tbrüd;ig  fep  ober  nicht;  inbem  man  je- 
ben  einzelnen  ©tab  auf  einen  fpteen  Ämboß  mit  aller 
©ewalt  aufwirft.  ©ej)et  er  entzwei;,  unb  fein  ©ruch 
i|t  bem  beß  3to()eifeng  ähnlich,  namlid;  feinfornig,  fo 
wirb  blefer  ©tab  jurücfgelegt  unb  noch  einmal  mit 
gefrifd)t. 

Sie  grifchhütfen  beredmrn  ^ter  baß  erhaltene  SKoj)* 
eifen  ben  Zentner  mit  1  Sithlr.  2  4  9)?gr.  ©ejahlung; 
hingegen  für  baß  ju  ber  gactorie  (bie  bei;  *Xofl)ehütte 
bepnblich  ift)  abgelieferte  <Sfabeifen ,  erhalten  fie  4 
Su^lr.  33  Sftgr. 

Saß  ©ugeifen,  welches  bie  grifchh^tfen  in  ben 
©chnuebehamniern  unbanberen©erathfd)aften  erhalten, 
befahlen  fie  ber  ©uphutfe  bendtn.  mir  19(^1.  a69)?gr. 

©ei;  bem  ©erfd;mieben  beß  grifd;eifenß  ju  ©le» 
cf;en  auf  ber  5ftanbel()oljer  Jputte  oerfertiget  man  fol¬ 
gende  ©orten  ©led;e  unb  liefert  fie  um  bet)jfel)enben 
9>reiß  an  bie  gactorie  $u  SKor^e^utte  ab: 


1)  jfudjenbledj,  ) 

2)  9)fannenbled)/  :  a  (Etn*  93ttfjf,  9$?gr« 

3)  0'merbanbbled),  ) 

4)  ©aljpfannenbled;  a  (Etn  9Ö1  tpf.  2  t  9J?gr, 

5)  tefdjußbled;  a  ßtm  6  9itf)b  —  — 

SDiefeS  testete  wirb  aus  oerberbenen  Säledjen  oon 

erperen  ©orten  gefd;nitten,  unb  ju  (leinen  ©girren 
verlauft, 

Set)  einem  fofc^en  Sledjpammer  finb  1  SDteiper, 
3  93orftibmiebe,  2  2lusn)ürmer  unb  1  ©cpurfnecbf,  alfo 
6  9Wann  angepetft,  welche  für  ben  (Etn.  ber  erperm 
©orten  Sledje  jufammen  25  2)igr.  (toooon  brr  SRetper 
7|  ©?gr.  erhalt;  unb  für  ben  Zentner  2(uöfdjuf3blec(j 
19  ü)?gr*  erhalten»  gur  bie  (e|tere  ©orte  erpält  brr 
SKeiper  oon  ben  19  für  frd)  629?gr.  ,  in  bas  Uebrige 
feilen  fid)  bie  anbern  habet;  angepellten  'Jfrbeiter. 

©ie  QMecfje  werben  aus  gutem  ©tabetfen  gefdjmte* 
bet,  weld;e  ©täbe  3  £oll  br dt,  unb  gegen  i  3oü  parf 
finb.  Siädjbem  man  bie  ©tabe  giufjenb  burd;  ein 
©d;rötmef]er  in  größere  ober  Heinere  ©tu efe  —  je 
nad)bem  man  größere  ober  Heinere  Sledje  baraus 
febmieben  Wifi  —  getpeift  paf,  fo  ergiu^et  man  biefe 
©tücfen  |um  Sled;fd;mieben  in  einem  Sreoerberirofen* 
flatt  bap  man  fie  fonp  ebenfalls  wie  bet;  bem  ©d;mieft 
ben  bes  ©tabeifens  unter  ber  Sjfe  oor  bem  ©eblafe 
in  Äöfpen  erglühte. 

©iefer  3ieoerbedröfen  ip  im  Hegten  5  guß  9  3ofI 
weif,  weldjes  ber  in  betpiegenber  3dd)nung  mit  a  be« 
Jeidjnete  Diaum  ip,  in  weld;em  Dumme  immer  3  ju 
fd)miebenbe  Sledte  auf  einem  3ngel()eerb  (ber  aber 
mit  3  eifernen  ©taben  ber  bejfern  Jpaltbarfeit  toegen 
überlegt  iP)  £ugleid)  erglühet  werben*  2fuger^olb  beö 
©lu()ofens  beßnber  fid)  bet*  geuerraum  b  ber  bis  nieber 
auf  ben  9vop  2  guß  8  3dl  tief/  unten  am  Dioß  1  g» 
6  3ofl  unb  oben  i  guß  im  £luöbrat  weit  ip*  1  guß 
N.  £&.  IV»  &anb,  $ 


g  3od  über  bem  9iojt  liegt  In  ber  Sföauer  am  ©lu§* 
£eerbe  eine  im  itd)ten  12  god  weite  unb  4  gofl 
gorm  cwn  funftlidjer  ©efledmaffe,  btc  aus  jtiefelfanb, 
^on  unb  le£>m  befielt*  S5urd>  bieje  gönn  ftromt 
bie  glömme  ber  gefpalte.nen  16  biö  i#  3«>ii  langen  in 
ben  geuerraum  uon  oben  Ijeremg  ebrad)ten  jpol$fd)eite  in 
ben  ©lu§f^eevb*  Sdad)  jebeemaiigem  (Einwerfen  be$ 
jpoljeS  in  ben  geuerraum  wirb  bicfer  oben  mitteift  ei¬ 
nem  eifernen  ©d)ieber  genau  mfdjltfffen ,  bamit  feine 
glömme  Verloren  ,  fonbern  alle  burd)  Die  gorm  in  ben 
©lul^eerb  gel)t*  £0  wie  .and)  bie  Dejfntmg  be$  ©luj)- 
ofenS,  burd)  welche  bie  $u  erglu^enben  Siedw  in  unb 
aus  bemfelben  gebrad)t  werben,  mitteift  einer  uertifal 
^erabjulajfenben  eifernen  5Sanb  genau  Derfdjlejfen  wirb* 

£Son  bem  unter  bem  geuercaum  6ef  nblid)en  7Cfd>cn* 
beerb  aus  ge^et  ein  10  ©den  langer  mit  einem  ©*• 
wölbe  gefd*loj]'ener  3^8  >  öer  fcorne  5  gup ,  an  bem 
geucrraum  aber  nur  2  gug  6  3od  weit  ift,  burd)  bie* 
fett  wirb  ein  fel)r  ftarfer  luftjug  l;ernorgebrad;t  ,  ber 
baS  lebhafte  trennen  beS  Jpol$e$  im  getierraume  fefjr 
beforberf.  3ft  jebod)  biefer  luft$ug,  wenn  ber  ©inb 
ftarf  auf  bie  gewölbte  Öeffnung  gebet,  311  fratf ;  fo 
i>eyf$Ueßt  man  biefe  Öeffnung  oon  au£frt  ganj,  unb 
öffnet  $wei)  an  betten  ©eiten  be$  J£jauptjugeö  burd) 
tjoljerne  lüften  angebrad)te  Heinere  3uge  burd)  @d)ie- 
ber  fo  t>iel  als  $u  bem  gehörigen  trennen  be$  JjoljeS 
Im  geuercaum  iiof^tg  ijh 

2ln  ber  anbern  ©eite  beö  ©lufjofenß  gerabe  ber 
gorm  gegenüber,  befnben  ftd)  in  ber  ©anb  3  3^/ 
bie  in  ben  ©dyornjiein  ()inauögef)en.  lieber  biefer  3üge 
ift  4  Soll  wett,  unb  in  Dem  ©d)orn}leiue  i|l  ein  eifer¬ 
ner  ©d)ieber  befinblid)/  womit  man  ben  ©d)ornftein, 
um  juweden  bie  Jpi$e  im  ©lutjofen  b  eff  er  ju  erhalten, 
na$  belieben  perjctjliefjen  fanm 


7fucf>  fiBctf  bemgeuerraum  beftnbef  fic^  ber  ©c^orn» 
jleiri/  in  welkem  bei;  bem  Dejfnen  besgeuerroumö  ber 
9Jaud;  $inaii$jie(jt. 

©fe'SRef^bbc  baö  ©ifen  jtim  ©djmieben  berSMe* 
d;e  tn  biefem  Sveoerberircfen  g(u£enb  ju  machen /ifi 
gegen  bie  vorige  oor  bem  ©ebfäfe  in  glü^enben  jffoh* 
len  fe(jr  f;oljerfpai‘enb* 

SDtait  braudjte  namücf;  fonft  jurn  'Musf$/mieben 
eines  (Eentners  Sied;e  3  bis  3!  SKaafj,  ober  30  bis 
35  (Eubiffuß  Kopien*  ©iefe  $u  J?o(j  gerechnet:  42 
(£ubiffu|3  hingegen  verbrennt  man  je|t  in  bent 

iKeoerberirofen .  junt  ©cbmieben  5  bis  6  (EentnerSiedje 
bei;  bem  €rgiü(jen  berfelben  1  guber  ober  5  iKafter 
(beri^Rälferju  39#  (Eubtffuß)  rz  198I  ©ubiffuß^oij* 
(Es  fömmf  alfo  auf  1  (Eenfner  SMecbe  ju  fc^mieben 
198I  :6  ==  33  (Eubiffuß;  folglid;  auf  jeben'ju  fdwite* 
beuben  (Eenrner  Sied;  9  (Eubiffuß  JjoijüeibranD  me* 
niger  als  bet;  bem  ©rgfu^en  ber  Sled;e  in  Noblem 
®a  man  f;ier  jährlich  gegen  1400  Zentner  Sieche 
febmiebet;  fo  betragt  bie  jaC>rlid;e  Jpoljerjparntf;  burd; 
biefen  neu  angelegten  ©lu^ofen  1400  +  9»  =  12600 
(EubiffujJ  ober  317  bis  3 1 8  3Ka(ter  Jpolj* 

“JCucb  ifl  fe^r  n>a^rfc^etn(tc^> ,  ba£  bei;  bem  ©rgtä* 

ber  Sieche  in  einem  folgen  Öfen,  roo  gar  feine 
iuft  (l$d)|fens  bie  aus  bem  geuerraum  tn  ben  ©(u^ 
f)eerb  feetenbe  unb  febon  $erfe|fe)  mit  ben  Sled;en  irt 
33erül)rtmg  fommt,  mit  mtniger  ©ifen  oerfalfe,  als 
wenn  biefe  Siecke  vor  bem  ©ebiaf?  erglühet  werben# 


1^4  — 

die  9K6f(er6efchicfun g  wirb  oon  ben  Jpiiffenbebtert« 
ten  — bem  J^üttenmeifter/  Jjüttenfcbreiber  unb  ftacfo» 
ren  —  gemacht  ■,  unb  barüber  vorgef^enbe  (LäbeUe  ge* 
dergleichen  Tabellen  ftnb  auf  halbe  Q}6geh  ge* 
brudt,  unb  fo  eingerichtet,  baß  fie  bie  s,8e|d)idung, 
ben  Äohlenoerbränb ,  unb  baß  Ausbringen  Utintv 
©od>e  enthalten,  dreizehn  ©tüde  folcher  Sd)ttielj* 
Tabellen,  in  Ouart  geheftet^  formiren  baß  bon  bem 
$üttenfchreiber  $u  haltenbe  23efd)idung$buch  auf  i 
üuartal* 

€We  foldje  Tabelle  giebt  jugleid)  ben  ganzen  $}x\U 
fenbejianb  an,  wie  auß  ber  Tabelle  A  $u  erfel)en  ifh 
diefer  Tabelle  ju  §olge  ftnb  in  ber  73ftert  ©d)meij* 
woebe  beß  Dfenß,  ober  ber  i3ten  3Bod)e  beß  Üuartalß 
Sieminißcere  1B03  mit  112  Darren  weidjen  Äot)len 
auß  7  Rollern  ober  163  ©ichten,  welche  jufammen 
78  §*uber,  ,a  SHaafj  Sifenflein,  49  Äübel  3ufd)lag  an 
jfuhriem  unb  21  Äübel^ufcblag  an  9Rarmor  betrugen, 
280  Sentner  SXo^eifen  erzeugt  Worben,  unb  woben  bie 
^Sefchidung  auß  23  (Jifenjteinforten/  ohne  ben  3u* 
fchtag  /  bejtanb. 

Auß  biefer  Tabelle  ifl  jugleidj  $u  erfehen,  baß  man 
in  Abfid)t  ber  Srben ,  welche  in  ben  oerfdjiebenen  (Ei* 
fenßeinen  oorwalten,  überhaupt  falf*  unb  thonartige 
€ifenjJeine  habe/  bie  in  oerfcbiebenec  SBerbinbung  bie 
örtert 

1)  thon  *  unb  $alf  *  \ 

2)  Äalf*  ( 

3)  Äalf  *  unb  Quarj*  ;  ^altigtn  Sifenjlem 

4)  Shiarj*  Unb  | 

5)  $hbn  *  J 

geben*  —  Auß  biefer  Tabelle  fieh*  man  noch  /  baß  $u 
einer  2nellerbe|d;idung 


—  !6f  — 


«) 

?) 

B) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
i°)  4 
lO  4 

I»)  4 

13)  4 

14)  3 
*5)  4 
46)  4 
17)  * 
4»)  4 
»9)  4 
3o)  4 
2i)  5 
2»)  4 

23)  4 

24)  io 

25)  l 

26)  6 
2?)  4 
28)  4 


3  5?äbel  grober,  gerofleter  Cboit  unb  Salt, 


4  ~ 

5  — 
19  — 

2  'TT? 


29) 

30) 


flarer  imgeroftefer 
grober  gerpfieter 
flarer  ungeröfieter 
grober  gerp|leter 
flarer  ungeröfieter 
grober  geröfieter 
flarer  ungeröfieter 


grober  geröfieter 
flarer  ungeröfieter 
grober  gerpfieter 

flarer  ungeröfieter 
grober  geröfieter 
flarcr  ungeröfieter 
grober  geröfieter 

flarer  ungeröfieter 

grobpr  geröfieter 


Salt  unb  (ßtiarj, 
besgleicben. 


<Du4r$, 

JLbott, 

(Duarj, 

—  unb 


flarer  ungeröfieter  quarjfjaltenber  €i* 
(en|iein, 

^u^riem  unb 

SWarmor  genommen  rootben  ftnb,  welches 

juf.  *20  Äübel  €ifenfiein  unb  10  Äubel 
beträgt, 


SPtofmurbig  tjl  es,  ba£  man  mit  bern  Stoffen« 
Jütten  $o(jofen  gegen  8|  3a[>r,  oi>ne  falt  $u  bla- 
fen,  ge  Id)  molken  >Das  ©efldle  (patte  ftd)  habet) 

gan$  meggefreffen ,  unb  an  bejfen  ©teile  eine*  t>on 
grtfcbeifen  angefe^t,  mddpeö  über  8°  Senfner  gemo¬ 
gen  tpat«  $)iefes  Sdfcbeifengejlelle  batte  ftd)  rnie  ein 
Äefiel  runb  gebilbet,  unb  mar  bei; .  6  bis  7 
SSBanbbief’e,  etma  5  §u£  meit* 

goigenbe  Tabelle  B  giebt  bie  Ueberfidjt  t>on  einer 
8  jafprigen  @d;meljcampagne« 


i; 


1 67 


—  168 


tftad)  biefer  Sabefle  ftnb  bemnacb  in  einer  5Bodje 
aus  98  ©id)ten  (a  6  9Kaaß)  ober  65  guber,  2ttt^ 
SRaajj  9)?6llerbefcbicfung  mit  14  Darren  5|1|  Sttaajj 
garten  unb  60  Äarren  27292  yttaafa  tpeicben  ober  San« 
nennen,  354  <£eutn«  fg.  Steifen  gemacht 

toorben, 

35er  je$ige  Ofen,  welcher  auch  febon  roieber  me(j« 
tere  3a£re  «n  ©ange  ijl,  £at  ein  QanbfietngeßeUe 
von  folgenben  £3er()älfnij]en; 

a)  35te  gormfohle  liegt  f6f)lig. 

b)  35ie  Siajl  £at  13  ©rab  4n|leigen  nad)  bem  Siebten 
bes  ^ernfd;ad)te$  $u, 

c)  95on  ber  gönn*  bis  ®inbfeite  unten  auf  bem  So* 
ben  ftnb  15  Soll,  namlicf)  aus  bem  ^Kittel  geteilt, 
6|  3od  Pom  gormjtein  bis  ior^ ,  unb  83  3Ö#  Pom 
Sotf)e  bis  ©tnbfeite* 

d)  9Sen  ber  gorm»  bis  ®inbfeife  oben  bep  bcrSKajl 
22  Soll/  unb  jwar  Pom  bis  gormfeife  ioSoll, 
unb  oom  iotfje  bis  ®inbfeite  x  a  3°^  #  wenn  näm« 

«  lieb  «des  aus  bem  Spittel  get^eilt  i|l. 

e)  Sänge  bes  ©ejiefls  im  $id>ten  unten  34  3oll,r  unb 
jroar  311  gleichen  Steilen  auö  bem  Mittel. 

f)  Sänge  bes  ©ejiells  im  Siditen  oben  20  goll/  näm* 
lid)  Pom  iotlj  bis  Siücfroanb  13  Soll  unb  aud)  eben 
fo  piel  Pom  lotlj  bis  Simpeljleim 

g)  5$om  Jjinterfnoben  bis  in  ben  38inb  ftnb  8§  3oH« 

h)  ©anje  lange  bes  ©ejiells  auf  bem  SSoben,  nämlid) 
pom  SKücfjleiti  bis  an  ben  ®elljlein  ijl  4guß  7  3* 

1)  QBeifc  bes  Sorjjeerbes  i6  3oll  (pou  ber  gorm  «bis 
®inbfeite)* 

k)  Som  Sobenjlein  bis  unter  bie  Sracbteifen  3  guß« 

l)  Som  Sobenjiein  bis  in  bie  gorm  1 4  Soll* 

m)  Som  Sobenjlein  bis  unter  ben  Simpel  1 3  3oll* 

n)  Som  Sobenjlein  bis  an  bie  9iajl  4gu§  8  Soll* 

o)  S5a$  gutter  pow  ber  gorm»  bis  2Öinbfeite  7  Su#^ 
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p)  ©a$  Sutter  pon  bet*  ®or  •  bis  SKücfmanb  7|$ug, 

q)  ©elfe  .ber  ©id)f  3\  $uß  ins  □  ,  unb  bie  ®id;t« 
bleche  ftnb  s|  guß  breit. 

x)  &ec  ©id)t  4§  3uß< 
s)  8>om  Sobenjicin  bis  Anfang  ber  ©idjt  23§guß, 
J)iefemnach  ijf  ber  ganje  ©d;ad;t  be$  JpohofenS 
pom  53obenjlein  beS  ©eftells  bis  auf  bie  ©ichtbledje 
gerate  2  g  guß.  ©aber;  gehen  in  z  4  ©tunben  18 
©id)ten  burch,  a  6  Sftaaß  holden  Mnb  8$afld)en  Qi* 
fenßein,  —  SKit  weid)en  ober  gid)tenfol>len  werben  im 
Succhfcbnittepon  1 3  ©idjten  23  Qentnev  Siofyeifen  aus# 
gebracht  Jpierbet;  liegen  nur  2einfad)e  hol  jerne  s$alge 
por  ber  z\  Soll  weiten  unb  if  Soll  h°£en  Sonn,  weit 
d)e  etwa  alle  8  ©ecunben  einmal  wedjfelm  - 

C.  Eefcbreibutig  bet;  auf  bet  }totf)enbutte  gebraucht 
licken  tHaaße, 

©iefe  finb  hier,  wegen  ber  auswärtigen  Sefiel* 
langen ,  perfchieben ,  ba$  gew6^nlid;(ie  unter  allen  ifi 
aber  ba$  Calenberger  5u$maa$«  Um  aber  allen 
^rrt^um  ju  permeiben ,  fo  foll  bie  ©reöbner  €lle  jum 
■^halfen  genommen  werben,  unb  bemnach  ijh 

1)  ber  ÖiifenfJein-2iöbel,  mit  wefdjem  ber  Cifen« 
{fein  auf  bas  SKbllerbette  gezogen  wirb, 

i7§  Soll  im  obern  großen  ©urchmefier, 
i2|  goll  im  obern  f leinen  ©urcbmeffer, 
u|  im  untern  fleinen  ©urdjmeffer, 

16  Soll  im  obern  fleinen  ©urdjmejfer,  unb  (jaf 
18  Soll  jur  Jp&he*  2tlfo  enthalt  biefer  Äübel  ge# 
rabe  2843^344  ©ubifjofl,  ober  1  ©ubiffuß* 
1115,344  dubifjoll. 

2)  ®er  große,  aus  J\uti>en  geflochtene  Bohl* 
forb,  mit  welchem  ber^ohlfah  aufgegeben  wirb,  hat 

i|  ©de  jum  obern  großen  £)urchmeffer, 
i|  <£lle  $um  obern  fleinen  SDurcbmejfer, 


it55  ©Ife  $um  unfern  grogen  ©urtfjmeffer, 
i|  gf(e  jum  unfern  Meinen  ©urcgmefTer,  unb’ 
i|güe^ur^6^e.  ©r  erhalt bemnad)  26008,5852 
©ubifjoll,  ober  3  ©ubiffug,  r88|  ©ubttytt. 

$)  ©er  f leine,  |u  biefem  23ef)uf,  eben  fo  gefertigte 
£oi)ltorb  gut 

i|  ©Ile  $um  obern  großen  ©urcgmefler, 
iY\  ©He  |um  obern  Meinen  ©urd)mejfer, 

1 2V  jum  unfern  Meinen  ©urdrmejfer, 

1 5^4  ©1«  jum- unfern  großen  ©urd)me|Ter,  unb 
15  Soll  $ur  Jpoi )e;  faßt  alfo  9165,618  ©ubif# 
^oll,  ober  5  ©ubiffug,  525,618  ©ubifjofl, 

4)  ©er  £arm  jum  TCufßArjen  beö  ©fen|iein$  auf 
bas  SRÖllerbeffe  unb  Die  ©legt  i$ 

xo  Soll  fenfred)f  tief, 

24  Seil  oben  lang, 

191  goll  unfen  lang, 

19  3°H  bei)  ben  ©d)enfefii  oben  weif, 

185  Soll  bei)  ben  ©d;enfeln  unten  weif, 

17I  Soll  bei)  bem  Svabe  oben  weif  unb 
17  Soll  bei)  bem  SKabe  unfen  weif. 

©r  entgälc  bemnad)  alfo  2  ©ubiffug,  489  Su&tf» 
joll,  ober  begnade  2  3%  ©ubiffug* 

5)  ©aö  2lufgebe=  ober  @a#faßct)en  wirb  einem 
gaiben  j?arrn  gleid)  gerechnet,  uno  ift  eine  ©He  lang, 
7  Soll  tief  unb  9!  Soll  weit;  fagt  alfo  1596  ©u* 
bifjoll,  wo  alfo  gegen  benjfötrn  753  ©ubifjoll  fehlen. 

6)  ©in \guber  iEifenfiein  ifl  6|  ©llen  lang,  16  Soll 
weif  unb  12  Soll  goeb;  faßt  alfo  eben  ool(  a-|  ©r* 
©ubifellen  ober  17^  ©ubiffug* 

7)  ©aö  halbe  Suöet  ijl  2  ©Ken  14  Soll  lang,  2 o§ 
Soll  weit,  unb  12J  Soll  godj;  entgalt  bemnad) 
9s6äV  Gubiffug,  b*  i.  |.fjf  ©ubiffug  ober  1055 
©ubifjoll  ju  biel  gegen  ba$  ganjeguber* 


8)  Sag  Diertel  *  ifl  i  ©de  1 6|  £of(  fang, 
i6|3oü  weit  uni)  12J  gofl  f)od;;  fopt  aifo  4ff| 
(Subifftiß. 

9)  Ser  Scl)!Carrn  bejlept  aus  Stuften ,  wie  ber 
$o§lfät‘&,  unb  ()at  folgenbe  Simeufionen: 

4n  ben  Jpaden  =  Snben  a  unb  b  iji  er  fenfred)t 
unb  burcfjaug  1  ©te  7  Sott  fjodj* 

Sie  burd;  b  ge^enbe  untere  ©eite  no--  1  ©[e,  4  goff* 

*  »a  -  ?  »  lm  z  1  s  — 

Sie  obere  ©eite  gh  =r  1  ©(e ,  1 7  3o(b 

*  »  *  cd  =  i  «  14I  * 

*  untere  =  ef  —  1  .  — 4  s 

5  *  *  i  k  zz  1  *  2|  < 

Sie  Sange  ab  =  4  ©lim,  18  3^/  unb  bprraqzr 
1  ©le,  6  3oü/  ulfo  nod)  qp  1=  2±  ©fen. 

SJSofl ,  unb  wenn  nod)  8  3ofl  &odj  Voglen  bufgefeput- 
tec  finb ,  fofl  er  9|  9Kaap  gölten* 

©l>ne "2(uffa|  i|l  e6  gerabe  genug,  l^n  $u  6o| 
Subiffup,  mit  bem  2(uffa|  aber,  welcher  ned)  13^ 
©ubiffuß  betragt,  ju  7 3 §  ©tbiffuß  anjune^metu 
©e|t  man  if;n  fo  jiatt  9f  ®aaß,  f 0  femrnt  ber'3«* 
§a!t  eines  SKaaßes  —  7J  Sr*  ©tbiffuß. 

Step  giebt  umgefeßrt,  wenn  bac>  2Kaaß  $u  adjt 
*of(e  (Eubjffuß  angenommen  wirb,  ben  aufgefeften 
sollen  $o(jl£arrn  74f  (Eubiffuß. 

10)  31ur  genanntes  Äof^enmaaß  ßat  bie  ©ejlaft  eines 
geraben,  abgefur$teti  Hegels,  beßen  fcnfrred)te  $of)e 
19i  Sofl/  ber  obere  Surcftmejfer  1  €üe,  9|  3ofl, 
ber  untere  Surcpmefler  1  ©le,  13I  3°^  betragt* 
<Ss  faßt  alfo  19594,331  ©tbifyoll,  ober  n,339 
(Eubiff.,  unb  iji  bemnad)  um  2,3 39 Subiff^  $u  groß* 

11)  ©iblid)  bas  öJifenfidnmaaß  ijl  ebenfalls  fonifdi, 
unb  §at  jum  obern  Surcbmefler  20  3oü,  $um  utt* 
tem  23  3o(l,  unb  jur  fenfre^ten  Jpolje  13I  3bll> 
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bemnad)  fagt  es  4909,14*7  dubifjoll,  ober  »,8409 
dubiffug. 

9$  folcfeec  9)?aage  follen  1  ftuber  difenffein  auSma« 
<ben,  woju  es  ober  um  0,93614  dubiffug  ju  grob  »fl* 

2.  Stahlfrifehproceß  «uf  ber  Rpnig»t>ötte  am  -^«ej, 
©as  Stal)Ittiad)en  um  Jgiarjc  würbe  mit  meiern 
33erfud)en  juerff  »011  bem  ©ergfdimietemeiffcr  ?lnger* 
(lein  im  Äleinen,  bann  pon  bem  J&errn  (jifenjjütten# 
raiter  ©tönfel  im  ©rogen  auf  ber  Äönigsbütte  einge» 
flirrt.  9)?an  benufet  bäju  bas  in  ©ittelbe  auggebracbfe 
SJogeifen,  welches  aus  difenffeinen  probuciret  wirb, 
Welche  »ie|löraun  =  unb  ©patfjeifenftein,  etwas  ©las* 
fopf  unb  ein  wenig  glinj  enthalt«*  folleu,  ©as 
eifen  felbfi  ifi  äugerff  grell  blagg ,  feinförnig ,  unb 
mitunter  blätterig,  ftra[;lig,  ffaglgrau  unb  äugerff 
fpröbe  —  unb  wegen  bes  im  5&raunffein  griff  gewefe» 
nen  ÄoglenfioffS  fo  geartet,  bag  es  mel;r  jur  <$5tafjlfa« 
brifation  im  iuppenfeuec  nicht  aber  im  demcntirfeuet 
gebraucht  werben  fann.  $u  haltbarer  ©ugwaare  iff  es 
faff  untauglich ,  giebf  aber  bodj  bei;  ffeigiger  Söearbef« 
fung  baS  beffe  (gtabeifen. 

2BaS  nun  b«S  eigentliche  ^taglmachen  im  fuppen* 
feuer  betrifft,  fo  wirb  auf  folgenbe  ürt  »erfahren: 

©erJpeerb  i(f  nicht,  wie  bei;  gewöhnlichen  grifd)« 
feuern,  aus (Jifenplatfen ,  fonbernauS  ©anbffeinen  ju- 
fammengefeht ,  8  3*11  tief,  3°  Sb®  breit,  unb  24  ßoll 
lang,  ©er  5$inb  hegt  6  göll  über  bem  25obcnffein, 
unb  flicht  jieinlich  in  bas  Shlittel  besfelben.  2(n  ber 
SKprberfeite  iff  ber  ©dffacfen^bjug  a  in  ben  ©effell. 
ffein  gehauen  unb  mit  ifohlgefiübe  unb  etwas  feuchtem 
fe{jm  wieber  jugeffampft.  Slach  gehöriger  (Erwärmung 
bes  JjjkerbeS  bringt  man  bas  in  fleine  iuppen  —  etwa 
»on  |  dentner  —  gegogne  Sveheifen  ins  grifd;feuer  (nur 
nicht  wie  bepm  3r>f(hen  bor  ben  2Sinb,>  unb  lägt  es 
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fo  nadj  unb  nadj  unter  gehöriger  33erbedung  mit  $olj* 
len  nieberfdjmeljen.  —  33räd)te  man  bas  9iol>eifen 
vor  ben  ® tnb ;  fo  würbe  bie  Arbeit  frifd;en ,  ober  ber 
©auerjbff  be$  SBinbeS  fid)  mit  bem  tfofyknfbffe  bes 
SiofceifetiS  verbinbcn,  unb  baburd)  ein  gtifd;eifen  ge* 
bübet  werben.  5Beil  man  aber  biefes  nid)t  will,  fo 
muß  bas  eingelegte  Slo^elfen  forgfältig  mit  Äbljlen  not 
bem  ®inbe  verwahrt  unb  fo  eingefcfjmofjen  werben, 
baß  es  nicbt  mit  freiem  t  fonbern  fd;on  mit  jfoßlenfloff 
aus  bem  ^Brennmaterial  gefertigten  ©auerjloff  umge* 
ben  fei). 

3fi  auf  biefe  ^frt  ein  Stoljluppenflutf  etngefdjmo!* 
jen,  fo  wirb  bas  ©anje  noch  einige  Minuten  burdj* 
feuert,  mit  einem  eifernen  ©paten  utiterfud)t,  ob  alles 
gehörig  fUijftg  ifi  Unb  ftcf>  in  ber  an  bem  £erausgejoge* 
nen  ©paten  herunter  laufenben  Waffe  (jede/  runbe  .3f?6r* 
ner  jeigen  —  weld)es  fdjon  ©ta^lforner  finb  —  unb 
bie  überfluffige  ©djlade  jugleid)  mit  abgewogen*  Ue* 
behaupt  barf  nur  etwa  bie  Waffe  2  3oll  §od)  mit 
©d)lacfe  bebedt  fepm  Weniger  ©(blade  verurfacßt 
§rifd)en ,  unb  mejjr  ©djlade  bringt  ©rfältung 
3fl  nun  alles  auf  biefe  2Crt  beforgt ;  fo  bringt  ber  ©ta£t* 
fdjmibt  ein  jWepteS  9iol)luppenfKid  unb  fd;meljt  e$ 
nad)  benfelben  Wapimen  ein/  wie  bas  erfie,  unb  fo 
aucb  bas  $te>  4fc  K.,  mit  weldjer  Arbeit  er  foPtfa^rt, 
bis  ber  Jjeerb  etwa  6  Soll  l)od)  —  bis  in  ben  58inb  — 
mit  eihgefdjmöljenem  ©ifen  angefüllt  ijl.  ©ewoßnlidj 
finb  3  berglcicben  9iol)flüde  f)inreid)enb,  um  eine  Waffe 
von  etwa  J-  Subiffuß  2>nf)a!t  jü  erhalten*  9lad)  bem 
©nfdjmdjen  bes  lebten  ©cüds  wirb  nodj  eine  Sdtlang 
5*euer  gegeben,  bann  aber  bamit  etwas  nad)ge(ajfen/ 
unb  bep  etwa  Ijalb  fö  gefd)Winbem  ©äuge  ber  35alge 
ber  Waffe  Seit  gelaffen  /  fid>  rhe|)r  ju  fipiren  unb  bie 
etwa  am  9\anbe  unb  l^ier  unb  Da  fid>  nod)  auf(jalten* 
ben.  SKo^otner  gleid;fam  in  bie  Witte  ber  Waffe  ju 
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kitten,  mtt  bem  ©anjcn  311  pereimgen,  utib  ffa&far* 
tig  311  niadjen,  überhaupt  aber  aud),  um  baS  ©onje 
gehörig  3 um  2(bfd)lacfen  311  bringen ,  unb  Den  in  Der 
flüffigen  9)iaffe  nod)  3U  piel  fid)  bejtnbenöw  ÄD^enjioff 
$u  abforbiren*  9Rit  bem  ©paren  mufc  nun  nochmals  un# 
terfucftt.  werben/  ob  ble  Rettern  ©tafplforner  einanber 
nape  genug  liegen  unb  aud)  eine  ©roge  : erreicht paben, 
aus  berman  im  SBergleid)  ber  erftern  mutpma^eh  fann, 
bajj  eine  Serbinbung  mehrerer  porgegangen  fei).  ©enn 
nun  laßt  ftd)  fd)liepen,  bap  bie  2Crf  ber  Äorner  als 
©fapl  fo  weit  gebieten  fepn  müjfe,  um  ein  äufammen« 
fd/weißen  berfelben  im  ©anjen  Pornepmen  3u  fonnen. 
SJian  giebt  baper  wteberum  faden  SBinb,  unb  bringt 
bas  ©an je  fo  in  §(up,  bag  alle  ©iaplfbrner  fid)  einan* 
ber  nähern,  jufammenßiejjen,  unb  ftdj  in  einen  einji* 
gen  Älumpen  perfammefn ,  welcher  ber  nun  gefertigte/ 
pon  ber  ©dfacfe  ganj  gefdbiebene  Stopjiapl  if.  Jpier» 
bet)  gept  alles  in  bie  ©d)ia<fe  über,  was  bie  3?afur  Des 
©tatls  nid)t  angenommen  pat. —  Sßacpbem  ba&  ©anje 
nod)  einige  ^Minuten  unter  (rarfem  SSinbe  gut  jufatri* 
men  gefd)mo(jen  ift,  laßt  mau  mit  bem  ©eblafe  nach/ 
nimmt  bie  in  ©d)iacfe  um  unb  um  eingepüllfe  ©tapl* 
maffe  (perauö,  unb  perfucpt  unter  bem  Jammer  fie.ju 
Perbid)ten.  ©er  Jammer  mu§  langf'am  gepen,  um 
bas  ©attje  nid)t  311  3erid)lagern  hierbei;  fonberf  ftd) 
ber  größte  $peil  ber  nod)  anpangenben  ©d)Iatfe  ab, 
welcpe  als  2tffprung  baoon  gept,  unb  bie  SDiaffe  wirb 
fo  lange  unter  bem  Jjammer  geladen ,  als  fte  Säpigfeif 
genug  pat,  ftd> ,  ohne  3u  berften,  jufammenfdfagen  31t 
laßen.  ©eroopnlid)  pertragt  fte  nicht  Piel  ©djlage, 
fonbern  muß  gefcbwinb  wieber  in  bas  ©lüpfeuer  ge* 
brad)t  werben,  wo  man  wegen  ber  etwa  entftanbenen 
Seiften  eine  fleiue  ©cpweißpipe  baröuf  bringt,  fonjl 
aber  fte  nur  flarf  glüpt,  unb  auf  biefe  2lrt  fie  311  wie* 
bereiten  Skalen  —  10  bi*  15  Sflal  —  wedfelsweife 
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glüfjt  ütib  jammert,  6is  fie  bas  TLnfefyen  eines  burd}' 
Hebung  befannten,  fd)weifj?  unb  Dehnbaren  9iof)fta|>lS 
erhalten  ©a.brenö  ber  als  ber  uorbm  ge¬ 
nannte  3iiff)jtal)(fiumpen  unter  Dem  Dio^;ammer  bear* 
beiterwurbe,  n>eld;es  imStndffdjnitf  8  ©tunben  bauern 
full,  l)at  man  eine  2te  3üö^fra^l(uppe  gtffdjmoljen/mel* 
d)e  nun  ebenfalls  Dem  Jammer  au&gefe£f  wirb.  Unb 
fü  g d)t  Die  Arbeit  fabrifmg.jjtg  fort ,  wenn  fonji  ttid)£ 
befonbere  ©torungen  5er  ©d)m.ef.$arbeit  jte  f)tnbern. 

SBeü  nun  fefjr  leicht  ein  $rtfd?en  ber  fdjmeljenbeti 
2fta|je  im  iuppenfeuet  »orgfljen  faun,  wddies  befon* 
berS  ber  §all  fcep  bcm  lebten  ä^föinmenfdimeijen  ber 
nod)  meirlauftig  tri  ber ffßaffe  jerffreur  liegenben  ©taf)l- 
ferner  ifi: ;  fo  b»at  man  ned?  ein  Drittes  fogenannfes 
3kf|imr »  ©tafdfeuer  nofl)(g  ,  in  meldjem  ber  bisher 
bearbeitete ävo^jta^l  jum  ©ebrauri}«  anberer  €ifenfabri- 
fen  ferner  ju  gute  gemad)t  wirb. 

tyUn  giebt  ijjnt  na m lief)  bie  9iot!)gluljef)i|e ,  treibt 
if)n  unter  bem  9tafjtmrl)ammer  in  ©tabe,  etwa  i  bis 
3  Unten  l>acf)jiens  bid,  unb  3  bis  4  3oll  breit;  lege 
Deren  gemofmlid)  8  ©tuefe  jufammen,  unb  mad)t  eine 
geltnbe  ©d)wdjjbi(3V  fte  unter  \\d)  »erbtnbef* 
Siefen  gefd>mdf3fen  btefen  ©fab  treibt  mau  abermals 
511  seliger  Side  unb  Greife  aus ,  legt  ifw  sietmal 
3ufammen>  bringt  ©cbmei^iji^e  Darauf,  unb  treibt  t^tt 
nochmals  |u  einem  ©tabe.  ©ewo()nlid)  legt  man  bie* 
fen  lefjtcn  ©tab  nod)  einmal  jufammen,  fd>n>ei£t  if)tt 
.be^urfam,  unb  treibt  il;n  $u  einem  neuen  ©tabe  aus, 
etwa  1  gell  ins  □  jlacf ,  ber  als  jt'aufmannsmaare 
abgelaffen  werben  fann. 

7(us  aßen  biefen  tff  $u  erfeljen,  ba§,  menn  ja  ge* 
frifdne  —  som  Äolffenftoff  fret/e —  $beild)en  oor^an* 
Den  mären  ,  biefe  burd)  ein  3  2  ^eiliges  Verblättern  fel^r 
»ertt)eitc  feijn  muffen/  webet)  fte  md)t  nur  fe^r  unmerf* 
lid),  fonbern  aud;  mit  anbem  fof)len|loffmdjern  ^l)eil* 
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d)en  bem  ©fahle  öfeic6öemacf>t  morben  finb.  3ug!eic^ 
wirb  ber©tahl  fe^r  Jaße,  biegfam  unb  letdjf  fdjmeiß* 
bar  gemadjf,  fo  baß  er  $u  allen  litten  ©djneibejeu* 
gen  braudjbar  iß» 

21uß  bem  Öiß^rigen  iß  alfo  ju  erfefjen,  baß  $um 
©fa§{mad)en  3  $euer  u6tl)ig  finb,  namltd) 

1)  baß  Suppen*  ober  ftol>fial>lfdhmd$feuer, 

2)  baß  ^obffablfeuer,  unb 

3)  baß  Äafftmrfeuer* 

3m  erßern  Seuet  wirb  baß  Äo^finbleifen  ge* 
fcßmoljen  unb  babet>  fo  behanbelt,  baß  ein  gemiffet 
?()eü  beß  i^m  bepgemifd)fen  überßüffigen  tfojßenßoflfß 
verjagt  unb  ißm  nur  ber$£eü  bepgelaftcn  mirb,  bert 
eß  alß  ©ra^I  haben  barf.  ©aß  jmepte  Seuer  reinigt 
unb  concentrirt  ben  auß  bem  erften  §euer  erhaltenen 
9u>hßahl,  unb  baß  britte  mad)t  ißn  b(oß  ju  feinen 
©tu()lat’beiten,  überhaupt  jum  ofonomifdjen  ©ebrau* 
Aye,  gefdßcfter. 

©aß  hierbep  baß  erße  S^uer  bic  Jrmuptfadje  iß, 
laßt  fidj  (eid)t  einfehen.  ©er  ^roceß  muß  fo  geführt 
roerben,  baß  fein  ©auerßojf  mit  bem  ©tfen  ober  betr 
©raf)lma|]e  in  Berührung  fommt,  aber  bennod)  burd) 
ihn  fo  ein^h^  Äohlenßeßß  abforbirt  mirb,  ber 
bem©an$en  bie  Statur  beß  Dvoheifenß  giebt«  iieße  man 
ben  38mb  mit  ber  SDtaffe  unmittelbar  in  ^Seruhrung 
fommen,  fo  mürbe  $mar  ber  über.ßüflige  jfohlenßoß 
fdjnell  r  aber  aud)  beßo  ungletdjformiger  au6gefd)ieben 
unb  baß  ©an je  auß  Svoh*  unb  ^rt|ct;cifen  beßt’hen, 
baß  halb  in  le|tereß  übergehen  mürbe,  menn  man  lange 
bamit  fortführe. 

©er  ^proceß  muß  alfo  fo  geführt  merben,  baß  baß 
SXoheifen  um  unb  um  in  flüßiger  ©d)lacfe  gehüllt  unb 
ßinlänglid)  oor  bem  3utdtte  &eß  mit  bem  2Binbe  j'uge« 
führten  ©aiierßeffß  gefid)ert  fepn  fonne.  ©ie  83er* 
feinbung  beß  ©aure  *  unb  SBürmeßoffs  muß  einen  fol* 
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djen  §er»or&rüig^n  /  bag  bte  Tlffimta? 

Äo^lmfloffS  unb.(£ifeng  fo  weit  aufgehoben  ober  bog 
©anje  meinen  folc&cn  Sujlanb  gebräd)f  wirb,  bag  bag 
©fett  mef)t  Äöh'fenffoff  ju  besoffen  im  ©taube 
tfi y  als  iljmgetabe  biefee  ^grab  juldgt,  unb  eg  — 
Um  ©taf)l  jti  fepn  — -  haben  barf.  Sa()er  fdjeiben  ftd) 
alle  in  biefen  gujlanb  gebrad)ten  ©tahlforner  aug,  unb 
erfegeinen  an  bem  ?)robefpufen  §eller.  ©er  frepgetoor* 
bene  j?of)fenftoff  n)irb  nad)  unb  nöd)  Ouggetrieben  unb 
burd;  ben  ©auergoff  abforbirf,  mir  bem  er  in  bie 
Sffe  geht* 

$♦  ^enterfungen  übet  uerfd?iebcne  englifdje  ^ifenbuts 
tenpioeefTe. 

ä.  lieber  tttalirevö  *£ifencoet£  bey  Öhefftett). 

Siefeg  ij?  ein  fefVr  auggebehuteg  ©femoeif.  9Ran 
gießt  unb  bof>rt  bafelbjl  bie  grogten  Nationen  in  ©ng* 
lanb/  eiferne  Srucfen  unb  bergleid}eru  ©g  ^ar  bret) 
hohe  Defen,  bereu  jeber  47  Jug  ^od)  unb  an  ber  ®id)t 
4  gug  ipeit  ijl.  93?an  fduneljt  $mei;edei;  ©ifenftetne 
bafdbfr*  1Xothen©lagfopf  üouSumbeilanb  unb  grauen 
Stfengein  oon  S)orf( ^ire.  3n  24  ©tunben  giebt  man 
16  bis  1$  ©iegren  auf;  jebe  begeht  aug  i|©ubiffug 
gebrannten  9)orff{jircr  ©tfenftein,  ber  ^uoor  gerojieC 
tourbe,  eben  fo  oiel  Bujcglag  oon  Ä,älf>  hoppelt  fo 
oiel  ©la&fopf  aug  ©umberlänb,  unb  12  ,  big  16  mal  fo 
oiel  Soadg,  roeldje  in  offenen  Keilern  bereitet  toerbeu» 
Sine  ©td)t  befreit  bemnad)  aug  Äalf  >  S)or t* 
fairer  ©ffenjlein,  y1-  t'Of^en  ©las^opf  unb  j:  ©oaefs* 
^Serben  Sefen,  ©arrem^mert  unb  beigletdjen  gegoffen, 
fo  erzeugt  man  in  24  ©uniben  6  Tonnen  9ioI)eifen  (bie 
$onne  ju  2000  g.) ;  giegt  man  aber  Kanonen  ober 
anbere  dt)nlid)e  Singe. ,  tueldie  aug  beflerem  Sifen  ge* 
fertigt .  fei;n  muffen  /  fo  bleibt  bag  ©ifen  langer  im 
ü.  Ö,  SR 
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Ofen/  unb  man  flicht  in  24  ©tunben  nur  $  6is  4 
Tonnen  ab. 

b.  lieber  Jxwfon»  Cifenmert  311  Wiebey»  fcowstnoore, 
umreit  &poyößpalL 

©tefeß  Sifenwerf  fertigt  eine  9)?enge  Tfrtifel  aus 
©up  *  unb  gefcpmiebetem  £ifen,  üttit  4  popen  Defen 
wirb  Sifenfiein  gefcbmeljt;  mit  4  jammern  ©tabeifcn 
gefd;miebet,  n>eld;e6  in  2  gropen  ©lupofen  bei;  glam» 
menfeuer  geglüht  wirb ;  mit  4  Supelofen  werben  Ka¬ 
nonen  unb  feine  ©upeifenwaaren  gegojfen;  in  einer 
©dpeifmuple  fdpeift  unb  polirt  man  ^Matten,  in  einer 
SJienge  ©cpmiebePeflen,  wirb  allen  anbern  511  gear* 
beitet;  eine  ©ampfmafd;ine  treibt  $wep  grope  J£am* 
mer;  eine  anbere  (Stfenwalf*  unb  ©cpneibewerfe,  eine 
britfe  poplt  ©afier,  um  4  fl  eine  28affergopel  jum 
'2lufpepen  bet*  ©id)ten  unb  ein  anbereo  oberfcplagiges 
SBaflerrab  jum  Äanonenbopren  $u  betreiben  —  ba$ 
SEÖaper  lauft  bepänbig  im  Greife;  $Wep  anbere©ampf» 
mafepinen  treiben  baß  grope  S^i^bergeblafe,  unb  bie 
fecpßte  ©ampfmafdjine  treibt  eine  Dörfer  •  ©rep» 
unb  ‘iSoprmafcpine, 

©teinfopien  unb  (EifenPeine  werben  auf  eifernen 
®£gen  mit  ^fer&en  *n  Darren  perbepgefebafft.  3-n 
ber  97ad)barfcpaft ,  etwa  20  englijepe  teilen  oen 
'9tpopb*paK,  bric(>C  man  ben  jum  glup  nofpigen  Äalf* 
ftein,  unb  pnbet  breperlep  ©orten,  ©er  gewopnlidje 
glopfalfjiein  giebt  einen  guten  glup  unb  ijl  allein  pin« 
reiepenb  $um  Jpopofenbetrieb.  ©a  man  aber  noep  jwep 
©orten  pnbet/  wooon  bie  eine  ©ilferbe  enrpalt,  unb 
bie  anbere  mepr  Wiefel  bep  pep  fuprl ;  fo  benupt  man 
bepbe  in  SSerbinbung  mit  ben  erfteren.  ©er  ^alfpein 
wirb  jerfcplagen,  gepodjr  unb  rop  oerbraudjf. 

©en  ©ifenjfein,  roeldjen  man  pier  über  bem  ©fein» 
foplenflope  pnbet,  ropet  man  in  fonifepen 
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bie  in  einer  fangen  Sleifje  neben  einander  fielen,  unt> 
über  roeltge  eine  4  gug  weife  ©ifenöagne  gingegt,  fo 
Dag  man  fogleid)  von  ber  ©ifengeingrube  in  Den  ÜXog* 
cfen  fordern  fann.  ©etvognlid)  fegt  man  ©cgid)t  um 
©cgidgt  ju  50  ©entner  ©cfengein,  4  ©entner  ©oacf$ 
ein,  unb  bebecft  baö  ©anje  mit  einem  Raufen  rogec 
©teinfoglen.  ©ie  SXogung  wirb  gier,  fgetlö  $ur  93er# 
gucgfigurig  beö  ©cgtvefelö ,  tgeite  um  ben  ©ifengeitt 
mürber  $u  machen ,  unternommen*  ©ine  Siegt  begehe 
auö  460  ^funb  ©oadö ,  göo^PfunbSifengein  unb 320 
9>funb  Äatfgein.  ^n  24  ©tunben  giebf  man  4$  bt$ 
5o0icgteu  auf,  unb  fegmefjt  barauö  im  9Rictel  5  ton# 
nen  ober  100  ©entner  ©ifen.  ©ie  Jpogofen  finb  von 
verfdgebenet*  Jpoge;  einer  von  38  gug,  $tvet;  atibere 
von  42  gug,  unb  bei*  vierte  von  50  gug  Jpoge.  ©tart 
bemerkt  Dabei)  roentg  93erfd)tebengeit  im  Äu&bringeu; 
glaubt  aber  bod),  bag  42  gug  bie  begeJpoge  beö  Dfenö 
fet).  ©ie  tverben  alle  einfaeg  geblagn ,  nur  ber  50  gug 
ijoge  Öfen  gat  von  jtvei)  ©eiten  ®iub.  Q3ep  biefem 
giebf  man  in  24  ©tunben  einige  ©iegten  megr  auf  unb 
ergalt  1  ic  ©entner  ©ugeifen.  Wie  bie  Jpogofen  finb 
aus  gut?m  ©anbgein  aufgefügrt,  unb  fotvogl  im  ©e# 
ged  al$  aud)  im©cgad)te  runb.  ©aö  ©eged  ig  burd)# 
auö  6  gug  god) ,  ogne  SXag  unb  wie  ein  ©tginber  2  gug 
tm  ©urdtmeffer.  3™  SWittel  ig  ber  Ofen  1 1  gug  weit 
unb  in  ber  ©id)t  4  gug.  ©as  93erfagren  ig  tvie  bet) 
ben  ©eutfd)ett  Jpogofen,  nur  mug  man  bet)  bem  ©oaefö# 
fcgmeljen  megr  2öinb  in  ben  Öfen  bringen,  ©er  50 
gug  goge  Öfen  feil  jebe  Minute  gegen  3000  ©ubdfug 
$uft  bekommen.  Ulle  tage  um  11  Ugr  lagt  man  ei# 
nige  ©entner  ©ifen  ablaufen;  Siacgmütagö  um  4  Ugr 
aber  ig  ber  Jpauptgug  tvo  man  auö  4  Oefen  gegen  300 
©entner  ergalt. 

©ian  giegt  eine  groge  SÜtenge  ©inge  auö  biefem 
©ifen  unb  tva$  niegt  auf  btefe  Ttrt  verbraud)t  wirb, 

9)1  2 


—  Igo  — 

pfjlagt  man  cnfwmep,  unb  tfjeift  ei  nad)  35efd)affenf)eif 
feiner  ©ute,  meldje  man  nad)  bem  23rud)e  beurteilt, 
in  iwe\)  ©orten.  ©te  beflere  ©orte  benu|t  man  fo* 
gleid)  wumÄanonengiejgen  ober  wum©tabeifenfd)mieben; 
bie  fd)led)tere  hingegen  fd)ineljt  man  in  einet  niebrigett 
©ffe/  bem  beutfd)en  grifdjfeuer  äljtilid),  mit  Soacfö 
burd)  heftiges  ©ebläfe  ein,  unb  lapt  es  auf  einem  8 
gup  langen/  2-J-  gup  breiten  unb  6  Soll  fjo^en,  nod) 
etrna  5  ©raD  abfalfenben  eifernen  jpeetbe  anlaufen,  fo 
bap  man  es  baoon  in  1 1  bis  2  Soll  biden  glatten  ab* 
heben  unb  oerarbeiten  fann.  ©5  tyifyt  nunmeljro  oer* 
feinert  (rafined).  ®s  ift  grobforntg,  mit  blättrigen 
oermengt  auf  bem  SBrud).  ‘öep  biefem  Um|d}tnel$en 
fallt  fe§r  horte  fepe  ©dpude/  bie  jumeilen  0ri>^aüiftrC 
ip  ,  bie  garbe  beS  ©piepglanjeS  jeigf/  unb  oiel  gefohl¬ 
te!  ©fen  enthalt,  ©ie  toirb  jur  QBegebeperung  oec* 
menbet.  ©as  oerfeiuerte  ©fen  rnitb  nun  $erbrod)en. 
©ie  baoon  etma  1  Chiabrdtfup  breit  fallenben  ©tude 
merben  entmeber  oerfrifd)t  ober  jurn  Äanonengup  oer- 
menbet.  Sum  Srifd;eu  unb  2lusfd)mieben  bebient  man 
fid)  jmeper  DCeperbertrofen.  bem  erpen  merben  bie 
Sio^eifenfrude  auf  einem  auogetiefren  Jieerbe  ber  aus 
SUiarjfanb  gepopen  ip  aufeinanber  gelegt  unb  parf  mit 
©teinfohlen  gefeuert.  3n  furjer  Se,t  fdjmeljt  ba‘S 
©fcn  burcb  bie  5Birfung  Der  glamme  l)alb  jufammen; 
morauf  man  es  mit  fd;mad)eVi  ©dpagen  unter  bem 
23reit^ammer  bearbeitet*  SDZan  nimmt  barauf  biefe 
iuppen  ooti  ©fen  mehrmals  ins  geuer  b.is  fie  ganj  $u* 
fammenfd)metpen  unb  bep  fd)mad)erm  geuer  bearbeitet  - 
merben  fennen.  ©ie  jum  2lusfd)mieDen  bepimmten 
©lulyofcn  haben  feinen  ausgePicftert  Jjbeerb/  fonbern 
einen  frummen  ausgewogenen  betv  4  bis  5  Soll  l)od) 
mit  ©anö  beDedt  ip;  unb  feirmärts  4  bis  5  iod)er 
burd)  meldje  bie  ©reibe  jum  ©luljen  eingefd)oben  mer* 
ben  tonnen.  &}et;De  jOefen  fmb  aus  feuerfepen  Segeln  - 


erbaut  unb  mit  eingefaßt*  93or  bcn  io* 

d)crn  fniD  eiferne  ^Schieber  roe!d;e  jeber  burcfr  ©ewtcfKe 
baloncirt  fmb,  fo  ba§  fte  ftd)  leidet  offnen  laffen*  9Kan 
fdjmiebct  baß  €ifen  (oermuflHid?  meil  es  nid;t  fo  gah* 
i$)  iüd)t  mit  fo  frurfen  ©d)fagen  nne  in  Dcuffd)lanb, 
fonbern  giebt  etma  60  ©d)iage  pro  Minute  mit  einem 
jiemlid)  ferneren  Jammer,  bcr  ^6ct?fienö  ygollJpub  hat, 
gür  bie  ©djneibemerfe  fdjmiebct  man  baß  <£ifett 
breit,  unb  $erfd)ne|bet  es  nachher  in  btc  bsiiebige  ©fab* 
bkfe,  ober  mal$t  es  unter  3 'gu.ß  fangen  unb  io  goß 
bicfen  ©aljen  $u  S91ed).  QMedjf/  ober  befonberö  gut 
511  ferfigenbeS  ©tabeifen  bearbeitet  man  auch  auf  fol# 
genbe  7frt:  91  ad)  bem  es  als  ©u^eifen  gebroden  i|t  unb 
in  ben  ©cfttDeijsofen  gebracht  merben  fo(( ,  fo  glüf)t  man 
e$  oorf^er  in  einzelnen  ©tucfen,  unb  freibf  es  mit  bem 
großen  Jammer  in  runöe Äud)£n  oon  f  SeflÖicfe,  mo* 
$u  2  biß  3  7(uf|ei|ungen  npthtg  fmb,  ©iefe  ©tucfp 
(Stamps)  brid)t  man  abermals  in  ©tu de  non  3  bis  4 
Soll  unb  bringt  fte  nun  erft  in  bcn  ©cbmeißofen,  mp  fie 
förmlich  jufammen  gcfintert,  gefrifdjt,  unb  me  aus  ei* 
rtem  $Deutfd)en  grtfd;feu$r  mit  ©tabeifen  angeDVe^t 
unb  in  Meinen  -hippen  aus  gehoben  merben.  Spas  auf 
btefe  ©dfe  bereitete  ©ifen  feftr  jähe» 

2Kan  bat  feit  einigen  Sauren  SÖerfucfje  angcfMf< 
bas  fo  oerfeiuerfe  ®ifen  noch  mehr  ju  r&jfiniren  um  es 
bann  fu  Sem^ntffahl  anmenben  $u  formen.  3,u  bem 
€nbe  hacfte  man  baß  ©tabeifen  in  furje  ©tue U,  unb 
fdjmeljte  eß  nodjmals  im  ©d)n>ei£ofen  ein.  ipierburd) 
erhielt  man  ein  fo  gutes  ©tabeifen,  bqg.bdraus  in 
©heffielb  ber  erfre  gute  Qcmeutflahl  auö  euglifdjem 
©tabeifen  bargejlellt  merben  formte. 

S)en  anbern  ober  beffern  ^h-eil  beS  JKoheifenß,  roel* 
d)tr  $um  $anpnengte£en  befiimmt  iff ,~  nimmt  man  fo* 
S^id)  jitm  Supelofen  ober  fdjmeljt  n)n  menn  es  not^ig  ift 
»orhev  nod)  einmal  in  bem  oben  gebacf;ten  Svaffinirfeuert 
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5Die  Gupelofen  £a6en  verfdjiebene  ©eflaUeti  im  3«* 
nern;  manche  flnt>  runb  wie  ber  ©cbroeißofen,  unb 
£aben  ben  ©cbornßein  feitroartß,  unb  wieberum  bei) 
anbetn  ge()t  ber  ©chornflei«  unmittelbar  über  bem  ge* 
fdjmotyenen  ^ifen  in  bie  Jp6l)e.  3>er  ©d)ornßein  i|l 
gewöhnlich  388  Üuabratjoll  weit  unb  fann  halber  einen 
guten  (Strom  luft  abfü^ren. 

S)ie  beerbe  ftnb  auß  bloßem  ©anbe  gemad)t ,  ben 
man  4  biß  5  £oll  ßod)  auf|iur  jt,  jufammenjtampft  unb 
gut  ebnet.  3n  £eit  verglafet  er  ftd>  auf  bec 

Dberßäd>e  unb  wirb  feß  genug  um  baß  fchmeljenbe  Gi* 
fen  ju  tragen,  'äußer  ben  4  Gupelofen  l)at  man  noch 
4  anbere  kleine  ©d)meljfeuer  in  niebrigen  ©djachtofeu,  , 
bie  in  eifernen  Mafien  vorgeridjjtet  ftnb.  2>ie  ^Matten 
baju  ftnb  4  guß  breit,  2  £oll  bicf,  unb  9  guß  hod). 
Vier  folcße  glatten  bilöen  baß  äeußere  beß  Dfenß  unb 
feuerfefle  £ie<jel  baß  innere.  Vep  fiarfem  ©eblafe  j 
fcpmeljt  man  in  einem  foldjen  Dfen  in  3  ©tunben  20 
Gentner  SKoßeifen  ein.  ©iefe  Defen  braucht  man  bloß 
beß  ©ießenß  wegen,  inbem  bet)  bem  äbjfecben  ber  $ol)* 
ofen  nicht  fo  viele  formen  ßerbepgefchafft  werben  fon* 
nen,  als  alle  4  Jjjo(jofen  an  Gifen  auf  einmal  gebe«. 

®enn  man  alle  4  Jjjohofen,  4  Gupelofen,  unb  4 
fleine  ©chad)tofen  38achmittagß  um  4  U(jr  jugletd)  off* 
net,  fo  fann  man  ein  ©tüd  über  720  Genrner  fd;wer 
gießen,  weldjeß  aud),  ba  alle  Defen  in  einer  finie  Ke* 
gen  unb  unter  einem  $)acbe  fleßeu,  fe£r  leicht  tjh 
3n  ber  ^)urte  beßnben  ftd>  6  große  «KVafme,  beren 
©pinbeln  2  guß  inß  Duabrat  bid,  unb  in  allen  ihren 
Steilen,  bep  ben  £apfen  mit  eifernen  flotten  belegt 
unb  |ufammen  gefd;raubt  ftnb.  9Kan  bebient  fich  ha* 
Ijep  ber  vier,  audj  fedjßfdjeibigen  glafcßenjüge  mittet* 
fen,  aud)  anpern  Vorgelegen/  fo  baß  ein  äftann  eine 
Kanone  von  60  Gentner/  (ehr  gemad;lid;  außwin* 
bin  fann» 
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©ie  ©ute  beS  <£ifens  erfennt  man,  wenn  es  hetjm 
Abläufen  aus  bem  Ofen  auf  ber  Oberfläche  fyeii 
blaue  gunfen  jeigt,  fd)led)teß  ©ifen  fte^t  bunfel  aus 
unb  lauft  »nie  in  einem  gaben  felpr  ruhig  ab»  Sföan 
gieß  t  auf  biefem  2Berfe  r^eifö  im  ©anbe  auf  bet  Jjjut- 
tenfcjjle/  rbeilö  in  ie£m;  fbeilS  in  gormfäßen.  gor- 
men  ;u  großen  ©rüden  fertigt  man  aus  iebm 

unb  ©trüb,  unb  beeilt  fte  burd)  Erahne  nor  bie@d)melj- 
nfen;  6ep  weld>er  Unternehmung  bie  gormen  gebunben 
unb  burd)  ©chraubenjwingen  jufammengehalten  wer¬ 
ben  muffen* 

Sum  trecfnen  ber  gormen  ha*  man  große  ©ewol6e 
tum  24  guß  5Beite  unb  $ange  unb  9  bis  10  guß  Jg>6^e, 
in  weichen  ju  betjben  ©eiten  Äaminfeuev  brennen. 

©as  gan$e  2Ber!  wirb  oon  bem  barutifer  liegenben 
(Eifenflein  *  unb  ©teinfoblen|I6h  uerforgt. 

©er  bünngefdßchtete  ©anbflein  ifl  an  manchen  fünf¬ 
ten  40  guß  mächtig;  unter  ihm  liegt  ein  9  guß  mäch¬ 
tiges  ?bonfch^fer^b/  unter  baSx€ifen|leinßoh 
(?honeifenßein)  liegt,  ©ann  felgt  wieber  ©anbßeitt 
unb  ^i^onfd>tcf€r  unb  enblid)  bas  ©teinfoblenßoh,  wel¬ 
ches  in  2o3oll  tätige  1  goll  tu  ber  ©tunbe  10  gegen 
3Rifternad)t  einfd)ießf.  (Eifenßem  unb  alles  Übrige 
g(o|geftein  iß  ooiier  ^ßanjen-  unblbierabbrude.  3ftan 
baut  baS  Äoblßo|  jiierß  aus,  unb  laßt  ben  einige  guß 
matfjtigen  ©aubßetn  unb  Sb00^^  fyeceinfaedjen, 
um  auf  abnlid)e  3lrt  ben  ßifenßein  ju  gewinnen.  £i» 
fen&ahnen  ftnb  überall  angelegt,  bie  gorberung  ge- 
fd)ahe  auf  5Bagen  mit  Äorbcn,  bie  burd)  ^Pferbe  ge¬ 
zogen  würben,  litte  ©ruben  liegen  00m  (Eifenwede 
gegen  ©ub  anßeigenb,  baber  fe^r  große  Darren  auf 
ben  ©ifenbabnen  herunter  laufen,  bei)  benen  bie  9)ferbc 
binterbrein  gelten,  unb  nur  bienen  bie  leeren  Darren 
jw  h<Men  ©u^enben  jurütf  jiehen  ju  fomicn. 


33ep  bem  ganzen  53ergbau  ?  unb  Jputtempefen  fiub 
§co  SOiann  in  Doller  S&efdjäftigung. 

c.  Ueber  <Sttigtott8  Clyde  -  Ironworks ,  unweit  (0la*gom* 
3u  ber  Sage,  Einrichtung  unb  ©elegen^eic  f^at  bie* 
feg  Eifenwerf  Diel  2fel)nlid)eg  mit  bem  511  fom»9J?oo* 
re;  nämlid)  eg  fiuben  ftd)  ©teinfehlen  unb  Eifen* 
fkine  nü^e  bet)  bem  SBerfe ,  nur  nicht  bepbeg  $ufam= 
men.  Sie  ©teinfohlen  (mb  fd;lcd)t,  liegen  ungefähr 
40  iad)ter  tief,  in  einem  3  big  4Su£  mächtigen 
enthalten  Diel  ©dywefelfieg  unb  Shonerbe,  unb  fonnett 
nur  im  Derfolylten  guftaube  gebraucht  werben*  Sie 
§6rber»  unb  5Baf|er()ebung6mafd)inen  ftnb  Sampfma» 
fd)tnen«  Sen  EifenfUin  ftnbet  man  5  SMeüen  gegen 
©ub  in  einem  Sl)ale,  b?tTen  ©freithungglinie  Don  ©u- 
ben  gegen  9?orben  geht.  9ftan  geminnr  if^n  ortroeife 
tHird)  Sogefrolht,  bie  auf  bem  Jlusjheifeu  angefe|t 
ftnb.  Et*  liegt  in  runben  klumpen  in  einer  Slofe  Der* 
härteten  Shoneg,  &cr  felbft  wenig  Eifert  fuhrt.  Die 
runben  9Rdf|m  ftnb  linfenfotmig  Don  \  3°^  Sicfe  unb 
i  |  Soll  SÖreite  big  $u  4  §uf?  Sänge,  3  gug  Breite 
unb  i\  §11(3  5)icfe.  Ser  eine  Sl)eil  beg  Erjeg  enthält 
häufig  Äalffpathabern  unb  juweileit  weicheg  etugemeng* 
teg  Erbped).  9ftufd)el>  unb  anbere  fhieri|'d)e  #bbrücfe 
fmben  ftd)  h^ufe  *n  &i*f«ro  Shonetfeufrein,  welche? 
ungefähr  36  l])rocent  Eifert  enthält*  Sag  bieftgeSBerf 
hat  3  i^ohofen,  [eben  Don  3  \  Jpohe.  9)lan  fdjmeljt 
burd)  Jpulfe  begfelben  12  big  15  Tonnen  Steifen  in 
24  ©runben.  Um  eine  ‘Sonne  ober  20  Eentner  Eifen 
augjubring(!n  ,  braud;t  man  6  Sonnen  Eoatfg ,  3  Son* 
nen  rohen  Eife nftetn  unb  18  Eentner  $l6hfalf(fein.  Sie 
E3id)t  wirb  aus  6  korben  (12  Eentner)  Eoacfg ,  6  fär¬ 
ben  (4  Eentner)  Eifenfhin  unb  2  korben  (1  Eentner) 
rohen  i^alffiein  befd)icfr.  Sie  Defen  brauchen  in  12 
©tunben  ungefähr  30  ©id;ten  unb  bringen,  je  nach» 


fcem  ba$©f*M  befcfjajfen  ifl,  2  biß  2|- Sonne  ober  4q 
b\$  50  Rentner ,  ober  rc6d)endid;  ungefähr  700 €cntn* 
Steifen  au$*  1  tonne  ober  20  Sentner  (Eoadß  fo«  " 
ften  bei;  bem  Jpojjefen  5 @d;tllinge, 

©urd; -  Jptälfe  einer  nad;  öoufton  unb  Watt  er*? 
baueten  ©ampfVrrafc&ine  dou  Doppelter  ©irfung  feft 
man  einen  66  goll  im  ©urdjmefier  (jafrenben  Splin« 
berfolbeu  in  ^Sepjegung,  nnb  pumpt  auf  biefe  ‘iiöeife 
bie  iuft  in  ben  Öfen,  33ei;  bem  Jpube  »on  6  §U|  rnad;t 
bie  SÜKafdjine  in  ber  9Hinute  2a  ©piele*  ©er  ®inb 
beß  ©ebldfeß  gef;t  in  einem  1  guß  weiten  9\ol)r  in  tu 
uem  SBajJerregulator .  bejfen  brücfenbe  ®afferfdule  bie 
jpofje  von  g  gup  §at.  ©er  ©ajferbef)diter  ifi  Don 
©tein  aufgeful)rt;  ber  baiin(?e|)enbe  Spünber  aber  ijt 
Don  ©upeifen,  unb  beflen  cnbifd>er  Jjnpalt  betragt  ge* 
rabe  fo  Diel*  a!ß  ber  3iDifd;enraum  $n>ifd;en  il^rn  unb 
bem  Umfange  beß  5Baj[erbel)dlferß ;  fo  bap  baß  SBajfeo 
außerhalb  eben  fo  ^prf>  fleigf ;  alß  eß  im  ©plinber  burcb 
bie  eingtprepte  iu  ft  fallt.  ©en  Jpofjofen  toirb  bie  iuft 
Don  jioep  eutgegengefe|fen  ©eiten  jugefuljrt,  unb  nad) 
ber  Angabe  ber  ©erfßDorjiefier  feil  ber  Ofen  pro  931t* 
nute  35ö©ubiffup  iuft  befommem  2luf  einer  an  ben 
^o^ofen  gebauemi  Sörucfe  bringen  Die  jpopofner  bie 
SBefdjitfJing  l)erbep.  ©er  Öfen  ift  fomopl  tm  ©d)qd;te 
alß  im  ©eflefle  Dierecfig.  ®r(ierer  ijt  6gup  hod;,  unb 
unten  2|vgup  dom  ber -'Siucf feite  biß  $ur  Simpelfeite 
tDeir;  ©iefeß  befielt  auß  feuetfeftem  @anbpetn,  welchen 
man  in  bejKfRajje  beß  SSerfeß  finbet,  ©ie  Süfen  lie« 
gen  horizontal  unb  fuhren  ben  ©inb  in  baß  SRittel  beß 
©cbmetyraumeß, 

Su  Kanonen  unb  anbern  ©upwaaren  bebtenf  man 
fid)  aud)  hier  ber  ©upelofen,  unb  fc^meljt  mit  einem  in 
©timbe  3|  Sonne  ©fen  bei;  bem  besten  ©ange  beß 
öfenß»  'üuper  allen  Wirten  Don  eifernen  $ud;engefd;it> 
ttn  gtept  man  ©plinber,  grope  ©tüde,  harte  36aaren# 
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aU  ©^rauben  unb  bergfeidjen,  Dampfmafcbtnen  unb 
i§ re  Steile. 

d.  5>te  £ifengießerey*ttt  in  Bonbon» 

(Eifengießerepen  finb  in  lonbon  in  großer  SKenge 
Dor^anben,  nur  fdjmeljt  man  bafelbß  ntä;t  auß  (Er* 
gen,  fonbern  man  fauft  baß  alfe  (Elfen  auf,  unb  fcf>mcl|t 
«ß  in  »erfcßieben  ccnßruirten  niebrigen  ©djacßtofen 
«in/  ober  melyreremale  um,  woburd)  eß  gereinigt  unb 
gu  ben  fcßonßen  ©ußwaaren  oeränbert  wirb.  Die 
Öefen  finb  entweber  mit  breiten  ©tabeifen,  ober  mit 
große«  (Eplinberßücfen  »ort  ©ußeifen  eingefaßt;  juroei* 
len  aber  macht  aucb  ein  einziger  großer  (Eplinber  von 
©ußeifen  bie  ganje  (Einfajfung  auß.  3(H’e  £bl)e  befragt 
5  biß  6  guß  unb  i£re  QBeite  2|  biß  guß.  35er 
weitere  $l)eil  berfelben  i|i  mit  Segeln  Mb  fejjm  fo  auß« 
gefd)lagen/  baß  ber  ©djmeljraum  etwa  i  biß  i|guß 
weit  unb  4  biß  5  8nß  ßocß  bleibt. 

Die  ©oßle  bat  30  ©rab  TCnjleigen  /  unb  baß 3(uge 
gum  ^bfiecßen  iß  4  Soll  weif  unb  6  Soll  l)ocb.  35er 
5Binb  fommf  burcb  eine  $ufe  6  Soll  über  ber  ©oljle 
in  ben  Ofen  unb  ßeigf  unter  10  ©rab  in  ben  Jjjeerb 
«in.  (Em  folcber  Öfen  giebf  auf  ben  ©tid)  etwa  iooo 
§3funb  (Eifen  unb  pro  5Bod)e  1 000c  ^funb.  ©ewoljn* 
lid)  £at  eine  foldje  ©ießerep  mehrere  Defen,  um  aucb 
größere  ©tücfe  gießen  ju  fonnen. 

2Cuf  20  biß  26  (Ecnfner  SKobeifen  rechnet  man  | 
(Ejjalbron  (Eoacfß.  Daß  (Eifen  befommt  burcb  me£r* 
maligeß  Umfdjmeljen  im  heftigen  ©ebläfe  $u weilen  et« 
wa  ju  oiel  ©auerßoff ,  unb  wirb  baburcb  fpröber.  Um 
t£m  biefe  Sigenfdjaft  wieber  $u  benehmen,  cementirt 
man  eß  auf  «ine  ‘SSeife,  welche  bie  (Eifengießerepen 
geheim  ßalten.  (Eß  fort  aber  einigen  9lad)rid)ten  3U 
folge  fo  gefdjef)en:  baß  man  bie  gegojfenen  ©tucFe  mit 
©anb,  Jparg  ober  ^cb  unb  einigen  nnbern  fohlen# 
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floffjjafeKjett  ©Ingen  in  irbenen  ?opfen  ober  Mafien  ce* 
mentirt ,  woburd)  fic  an  ©probigfeit  verlieren ,  ati 
Jparte  aber  gewinnen,  unb  pahlartig  werben.  Tluf 
biefe  ©elfe  giebt  man  ben  gegebenen  ©d)eeren,  9)?ef* 
fern  k .  bie  STatur  bes  ©fahles.  Tlus  ber  ©tal)l* 
fdjmeljung  madjt  man  befarmtlid)  in  Snglanb  aud)  ein 
©eljeimnip*  9iad)  ber  93erfid)erung  mehrerer  ©ad)* 
funbigen  feil  f)ier$u  jebod)  weiter  nichts,  als  ein  ge* 
höriges  Seuer  unb  feuerfejie  ©d;meljtiegel  geboren. 

4.  Bemerkungen  über  einige  voigtlanbifche  unb  bof)* 
rnifcb«  ££ifetu»et£e  **)♦ 
a.  5)a8  fi&ifenwerb  3motemhal« 

©iefeS  ©erf  gehört  einem  ßinwojjner  beS  ©fabf* 
djens  ©d)6ned,  9Ratnens  Jalm,  eigent^ümlid)  zu* 
<Es  liegt  in  einem,  von  $mep  peilen,  mit  vielem  §id;* 
ten^ol^  beroadpenen  ^Sergen,  begrenzten  5^ale,  wel» 
d)es  ftd)  von  Tlbenb  nad)  borgen  fortjieljet,  an  bem 
55ad)3^ta/  jwep©funben  vonSdjoned,  gegen  SKor* 
gen,  unb  fyat  in  SKücffid>t  bes  Jpoljcö  eine  ganz  vor» 
t^eil^afte  läge.  Tiber  weit  weniger  vorteilhaft  ip  bie 
läge  biefeS  jpüttenroerf s  in  Jpinficht  feiner  übrigen  $aupf* 
beöurfnipe,  als  beS  Sifenpeins  unb  beS  kapere,  benn 
gon§  in  ber  Sia^e  beSfelben  h<U  man  nid)t  bie  geringpe 
©elegenhetf,  ftch  welche  auf  ßifen  benu|f 

werben  konnten,  $u  verfebaffen,  unb  man  muß  ba£er 
bie  €ifenPeine  von  einer  bis  fedjS  ©tunben  weit  her* 
bepfdjajfen. 

Tin  ©aper  jum  SSefrieb  ber  ©afdjinen  fehlt  e$ 
jwar  $u  Sluth^eiten  nie,  unb  man  hat  bann  fogar  noch 
Ueberßuß,  allein  zue  trodenen  Jahreszeit,  b.  (j*  im 
©ommer  unb  in  ben  falten  ©intermonatljen,  mangelt 

*)  Unter  meiner  Tlufpcbt  auf  einer  SXeife  ausgearbeitet 
»on  bem  Jjetrn  ^ifen^uttenbermalter  ÄleeotQ. 
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eg  off  fo  fe^r  an  biefern  norbtgen  Bebürfmg,  bog 
mehrere,  juq)eilen  and)  fammrtid)e  SBtafdjinen  ftefyen 
bleiben ,  unb  beßwegen  bie  ©rjeugniffe  aller  Sifenbüt* 
ten^Pro-  unbSbucfe  etngefteüt  werben  muffen.  ©inU 
germaßen  fontue  wobl  biefern  Uebel  burd)  Anlegung 
eineß  ober  mehrerer  ©afferreferooirß,  woju  fel)r  gute 
©elegenljeit  oorljanben  iff,  außgeroid)en  werben/  weil 
man  fid)  bann  bet)  trocfenen  Seiten  beß  ju  glurbjeiren 
aufgefatnmelfen  Ueberffuffcß  $um  Betrieb  ber  3)tafd)i* 
nen  bebienen  fonnte.  Biß  je|t  finb  aber  nocf)  feine 
#nffalten  ju  Berbefferung  biefeß  ©erfaß  f>ierbut  et)  ge¬ 
troffen  worben,  foaf)rfd)einftd)  weil  bie  Äußerung 
biefeß  ^laneß  bod)  niif  einem  betrad)flidKn  ivoflenauf* 
wanb  oerfuupft  fetjn,  unb  bgbep  ftd>  ein  unb  baß  an» 
bere  Uebel  in  ben  ©eg  (feilen  würbe*  Uebrigenß  f)at 
für  je|t  jebe  #ütte  eine  eigene  ©afferoerforgung,  in* 
bem  fie  alle  mit  ber  befonbern  QSorrid)fung  ju  ifuffan* 
gung  unb  SMfüi)rung  beß  ©afferß  oerfehrn  ffnb. 

©ie  Borridjfung  ju  Raffung  be$  ©affe iß  befielet 
in  leid)t  gebaueten  ()pljernen  ©e^ren,  unb  bie  Sufül)* 
rungegraben  fmb  in  bloßeß  Srbreid)  gelegt,  unb  nid;f 
über  ioo  lad)fer  lang. 

©6  befielet  biefeß  ©erf  guß: 
einem  ^of^ofen, 

$wet)  grifdtfeuern, 
einem  Bledffater, 
einem  S^n^auß  unb 
einem  Sapnfeuer. 

©er  impfen  wirb  jajnlicfj  nur  20  biß  30  ©od)tn 
lang  benu^t,  weil  eß  bie  übrige  Seit  gewo^nlid)  an 
©affer  fef)lf,  unb  man  aud)  in  ben  bet)ben  $rifd)l)üf* 
ten  nid)t  me&r  ©ifen,  alß  waß  man  in  biefer  Seit 
bepm  Jpoljofen  außbringf,  perarbeiten  fann. 

Sum  Betrieb  beß  £)ol)ofeng  ijl  baß  nierte  ©efalle 
benufcc,  unb  berfelbe  (felget  ba^er  unter  allen  ben  übri- 


gen  Jetten  am  5u£  be$  aus  bem  Smofewljöi  gegen 
QHittag  (teil  anjleigenben  Sergeö. 

tiefer  Ofen  ift,  wie  bie  meijlen  ber  erjgebirgi* 
fd^en  Jpofjofen ,  von  geringer  $)b§t  un&  Weite* 

2)ie  Jjo()e  beö  ©d;ad)teö  t|l  1  sollen/  berfelbe  ifl 
runb  unb  übrigens  oben  i|  (£lle/  innen  hingegen  4| 
(£üe  im  ©urdjmeffer  ■,  mithin  fonifd)  geformt* 

Anjücbte  ^at  man  ungeadnet  biefer  Jjofjofen  auf 
einer  nicht  ganj  trocknen  ©teile  /x  unb  an  bem  Serge 
fielet/  wo  fid;  bod)  immer  geuchtigf eiten  fammefn, 
bei;  alle  bem  9ftadbfud;en  nod)  nid)t  gaben  fonnert/  ben« 
nod;  aber  bemerft  man  im  Sergleid)  mir  ben  anbem 
j£jo()6fen  t>on  berfeiben  Art,  bie  aber  mit  Anzuchten 
»erfeljen  ftnb>  feinen  Unfetfdjieb  in  Anfeljung  beS©an* 
geS ,  unb  baö  Ausbringen  tß  bem  jener  J£ol)6fen  jiem* 
lid)  gleich. 

®aS  gußellen  biefeö  Ofens  gefchief)ef  »on  einem 
Jpoljofenmeijler  unb  jwar  mit  werecfigen  ©tjlellßeinen, 
welche  man  aus  bem  bet)  5>lani|  unweit  Swduu  be* 
jtnölichen  ©aiibfleingebirge  »orricbtet. 

®ie  Sifenftetne ,  meld;e  man  auf  biefem  58erfe 
»erarbeitet/  fmb  meiji  Srauneifenfteine,  bod;  benu^t 
man  aud)  etwas  3iotl)*  unb  eine  Art  boljmifdjer  r£l)on* 
eifenfhnne,  weldje  gleid)  unter  ber  ©ammerbe  in  Äor« 
tiern  bred)en.  Als  3ufd)iage  benu|t  man  l;ier  oerfchie* 
bene  ©orten  fornigen  ^alfitein. 

Die  Srauns  unb  ^Korheifeufreine,  fo  wie  bie  ^alf« 
flöge  werben,  ba  fte  in  bloßem  ©tuffwerf  beließen,  um 
fte  befler  mengen  unb  bann  bem  Steuer  ausfegen  ju  fon« 
nen ,  unter  einem  gewognlidjen  Aufwerfer ,  weld)er  »ort 
einem  8  (Ellen  gegen  oberfdjlagigen  Stabe  mitteiß  »ier 
Armen  gepöben  wirb/  unb  fiel)  in  ber  nämlid)en ^utte 
neben  bem  jpohofen  befindet,  jerfleint,  unb  bann  um 
bie  $u  großen  ©tuefen  abjufonbern,  burch  einen  Surd>* 
t»uvf  geworfen*  Seijm  SKofgeifenßein  leibet  bieg  eini« 
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gtrmaßett  unb  bet>m  bohmifdjen$honeifenftein  ganj  eine 
Ausnahme,  inbem  fid)  unter  erfierm  etwas  flarer  be. 
jtnbet,  welchen  man  mit  einem  eifernen  Jparfen  von  bem 
©tuffwerf  fonbert  unb  gleich  fo  jum  Aufläufen  nimmt, 
legerer  hingegen  W**  ©tuffwerf  enthalt  unb  alfo 
fd;on  non  ber  notigen  ©röße  ifi. 

gum  Ttuflaufen  ber  gepodjten  (Sifenffeine  bebient 
man  fid>  eines  $wepmannifchen  #afpels,  welcher  auf 
bem  ©idjtboben  angebracht  iff.  2)er  flare  bohmifche, 
unb  fogenannte  ©cheerffein  (namlid;  ber ,  welcher  nor» 
her  non  bem  ©tuffwerf  abgefonbert  würbe,  wie  e*  h^r 
bepm  EKotheifenflein  ber  gall  iff,)  hingegen  wirb,  ba 
er  hinter  bem  Jjohofen  an  bem  33erge  liegt,  über  eine 
23rücfe  mittelff  be$  Äarrns  auf  ben  ©ichfboben 
gelaufen» 

gur  gewöhnlich  hat  man  8  ©orten  ßifenfteine, 
welche  §itv  nerfdjmeljt  werben,  unb  jwar  fmb,  wie 
fchon  erwähnt  worben  iff,  meiff  Q3rauneifenffeine,  ba» 
non  einige  mehr,  anbere  weniger  eifenreid),  bie  meiff  en 
aber  fe^r  falfhaltig  unb  baher  jiemlid)  leichfflüfftg  finb, 
SDiefe  Sigenffbaft  gewahrt  ben  93orfhei(,  baff  man, 
um  eine  ©chlacfe  non  ber  gehörigen  Qonfiffenj  ju  er» 
halten,  nur  wenig  3ufd)lage  jujufe£en  braucht. 

3«  ber  fedjSten  ©djmeljwocffe,  wo  ich  auf  biefern 
SEBerfe  gegenwärtig  war,  beffanb  ein  Aufläufen  aus 
2o^bl»  Sörauneifenjiein  non  2lr£berg  m$8air» 

non  ieubete. 
non  ©runtanne» 


io  * 


IO  » 
6  » 
i  » 
3  • 

1  » 

2  • 
8  - 


non  3°bih. 
non  ©djonbrunn. 
nom  ©olbberg. 
non  Jpohenbranb* 
9totheifenjtein  non  öberfachfenberg* 
bohmifchen  ^^oneifenficin» 


©ummaöoÄbf. 
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Huf  60  $bl,  (Eifenffeine  mürben  9  $61.  $aff 
jugefe^t«  ©iefe  oerfchiebenen  ©orten  (Eifenjleine  unb 
Sufcblage  werben  nun  fo,  wie  fee  nad;  einanber  aufge* 
laufen  finb ,  $u  bejferer  Sermengung ,  wie  gewöhnlich 
ju  gefefee^en  pflegt ,  fchichtweife  über  einanber  gebreitet* 
©a$  nun  bie  Srennmaferialien,  welche  man  jur 
'Ausbringung  bes  9io()eifen$  bep  biefem  ©erfe  anmen» 
Der,  betrifft;  fo  ijf  $u  bemerfen  nothig,  bafj  es  Jpolj» 
unb  jmar  ^icbtenholjfohlen  finb ,  meldje  in  einer  fyoi)* 
fiene  2  ©tunben  weiten  (Entfernung  x>om  ©erfe  auf 
ben  ©e^auen  in  runben  ©eilern  von  beträchtlicher 
©räjje,  nachbem  bas  barju  befUmmte  Jpolj,  je  nach* 
bem  ber  Ort/  mo  es  f}eh?t,  befdjaffen  ifl,  ein,  $web 
bis  brep  Safpre  ber  ©onne  unb  iuft  au$gefe|t  geflan* 
ben  hat/  gefohlt  werben, 

©an  unterfebeibet  ^rer  nach  ben  rerfdjiebenen 
len  bes  Saumes  nbd)  jwep  ©orten  Sohlen,  nämlich 
©tamm»,  Jpolj  -  unb  ©urjel-  ober  ©tocffjoljfohlen* 
2üle  biefe  werben  auf  9ted;nung  bes  Jpammerwerfebe* 
fi^erS  oon  ben  Köhlern/  melden  man  eine  gemijfe  Stuan» 
titat  bes  Jpolfes,  b.  i.  ju  jebem  ©d)ocf  Jpoljfohlen  ,8 
Älafter  $<£üen  langes  Sannenholj  unb  ju  jebem  ©d)ocf 
Äübel©tocf fohlen  21  Zentner  ©toefe,  jur  Q3erfohlun$ 
übergiebc ,  gefertiget. 

Sepm  Jpohofen  fommt  auf  jebe  ©idjf  3|  $übel 
Äohlen,  unb  jwar  fmb  bieg  3  gehäufte  ^ullfdffer  ©toef* 
holj*  unb  eben  fo  viel  ©d)eithol$fohlen ,  unb  herauf 
bie  erforberltdK  Quantität  ber  Sefchicfung  welche  nach 
bem  ©ang  bes  Ofens,  unb  biefer  wieber  aus  ber  ©d)lacfe 
bem  SKojjeifen,  ber  flamme  u.  f.  ro.  gefehlt  wirb,  unb 
in  ber  fedjsten  ©d)mel$moche  aus  8  Äaflgen,  bereit 
jebeß  ungefähr  1728  (Eubtfjoll  enthalten  wirb,  bejfanb. 

dergleichen  ©id)ten  gtengen  jumehr  erwähnter  ßeiC 
in  24  ©tunben  nid)t  mehr  als  t>ier$ehn,  unb  man  fann 
aud)  bep  biefem  Jjohofen  »egen  be$  nicht  feitnen  ©af* 
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fetmangels  utib  wenigen  ©efafle  nie  ein  fo  betracf;ffid)es 
(£ifenerjeugniß  als.  bei;  anbcnt  Jpoj)ofen  gefd;iel)et,  l)er* 
Vorbringen. 

©as  Ausbringen  bei)  biefem  Öfen  war  in  53ec£a/t* 
niß  ber  ©id;ten  unb  bes  gefegten  ©ifenfmns,  immer 
nid;t  unbetrad)tlid; >  inbem  man  täglich  auf  14  ©id;- 
ten  in  jwep  Sftal  Abfiedjen  12  Zentner  Svo^eifen  ge¬ 
wann  ,  weld;es  beprn  Abjled;en  in  eine  brepfeitig  prts* 
marifd)e  §orm  gebracht  wirb. 

©aö  von  biefem  ©cbnieljptoceß  beprn  gewöhnlichen 
©ang  bes  Dfens  fallenbe  SKogeifen  i|l;  ba  man  wegen 
Sftangel  an  Der  nötigen iufc  bie  ©d;meljung  uid)t  leb¬ 
haft  genug  fuhren,  unb  nur  immer  fnapp  betreiben 
muß,  von  einer  bunfelgrauen  garbe,  alfo  mit  vielem 
gefohlten  Sifen  vermengt,  übrigens  aber  bod>  jiemlid; 
bünnjlüffig. 

©er  ^üttenabfafl  ober  bie  Sd)facfe  welche  matt 
fyievbet)  erhalt,  i|i  mittelflüffig  ober  mufig  unö  meijl  von 
einer  olivengrünen  garbe,  wcld;e  roa^tfci>einlid>  burd) 
ben  vielen  Söraunjietn ,  welcher  bie  eine  ©orte  (fifen* 
jfein  begleitet,  veranlagt  werben  mag.  ©ie  i|t  übri¬ 
gens  jiemlid;  arm  au'Sifen,  feljr  glasartig  unb  von  ja« 
[jer  (Eonfijbn j  ,  fo  baß  juweilen  beprn  Abroerfen  ©d;laf* 
fenfaben  von  mehreru  (£üen  Sange  entjtei}en. 

©iefer  Jpohofen  geltet  juweilen  vom  grüljjahr  bis 
jum  Jperbft  ununterbrochen  'fort,  meijl  aber  wirb  waf)* 
renb  biefer  Seit  jwet;  ÜWal  jugejlellet,  weil  bas  ©ejjelle 
mit  ber  14  bis  i6ten$Öod;e  fd)on  fo  ausgearbeitet  ijf, 
baß  feine  gehörige  3ugutemad)ifag  ber  met)r  erfol¬ 
gen  fann,  unb  al|a  fratt  bes  ju  t)abenben  ©ewinneS 
©d;aben  bet;  weiterer  $ort|efung  ber  ©d;meljung  für 
ben  Jpütten  befrei*  entfpringen  würbe. 

©er  ©ebraud;  bes  Dcotjeifens  ju  ©ußwaaren  ifl 
hier  außer)!  unbebeutenb,  benn  man  fertiget  außer  bem 
wenigen  groben  ©uß  für  bas  2öerf  felbß,  weid;er  in 
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grt'fd^apfen  unbSSocfen,  ÄnBo^n^ö^eifert,  ©fein* 
pod^äminern ,  SdpfrnUopeln  unb  bers(cid>eti  ^  ganj 
feine  ©ühwaaren,  weil  es  (id)  bod)  jur  feinen  ©iefjerep 
«o d)  ntd>t  ganj  gualificiref»  Sie  größte  Üuantifdt  beß 
«ußgebradjfen  SXo^etfens  fümmt  in  bie  ©tabj)ütfe  $uc 
©erarbeitung  auf  geifebeifen^ 

£>ie  grifd^üwe  liegt  jundcbfl  bepm  Jpohofen  unb 
bie  in  berfelben  bepnblid)en  J^ütfenmafdjirten  werben 
burefy  8  ©len  h°&c  obet|'d)Idgigc  Sidöer,  ju  beren  Um* 
trieb  man  baß  brifte  ©efdtte  benuht,  in  Bewegung 
gefe|f. 

3n  biefer  J puffe  Bejinben  ficb  bepbe  Srifcbfeuer,  fte 
haben  in  ber  ÜHitte  einen  gemeinfd)aft(id)en  iiufwerf« 
Jammer,  ber  oon  einem  befonbern  zKabe  mittel|f  eine* 
pierhwbigen  2frmringeß  bewegt  wirb» 

£)aß  eine  von  triefen,  feuern  i|l  5«  Jperbet>fd>affung 
ber  iuft  mit.  jmet)  einfachen  ©toßbalgen,  unb  baß  an* 
bere  mit  einem  bergleid)en  hoppelten  perfet)en,  im  ubri* 
gen  finb  fie  bepbe  wie  bie  gewöhnlichen  |'dd>fifd;en 
■Mlaunfrifd^heerbe  cotiflruiret.  23epbe  biefe  §rifd;i)eerbe 
finb  ju  ©ermetbung  ber  Unannehmlid;feimi,  meldje 
fid) ,  wenn  jwep  3rifdj>er  gfeidjeß  SXedjt  an  einem  Jpam* 
mer  Ratten/  cinfd>feid>en  mürben/  $u  entgehen,  einem 
fSieijfer  ^ur  Verwaltung  übergeben» 

3u  einem  $(>etl  fdjmeljt  h^r  ber'Sinfcbmefjer  ge« 
Wohnlid)  i£  biß  i§  Gtr.  a  7  ©fein  Sioheifen  in  biefem 
beerbe  ein ,  md(>eenb  meld;er  Operation  bie  Kolben  00m 
Vorherigen  änlaufen  unb  überhaupt  baß  ju  ©tabdfeit 
bejiimmee  Sifenquantum  mit  angemdrint  unb  Pom  Vor* 
fd;mtt>t  unb  Sinfcbmeljer  ausgefebmiebet  wirb*  Vepm 
Sinfdmieljen.  beß  ©fenß  fteijet  ber  ©nfdjmeljer  immer 
barauf,  bag  ftd)  nie  ju  oiel  ©driaefe  in  bem  beerbe 
nnjammelf ,  er  jiidjt  ju  bem  ©nbe  fo  oft  als  er  bemerff 
bag  biefelbe  oon  bem  $Binb  in  fleinen  Äugelten  auß 
bem  $eetb  unb  umher  geworfen  wirb  >  mit  einem  eifer* 
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neu  ßierju  beflimmfcen  SBerf^etige  bem  ©cßfacfenfpieg 
burd)  baß  ©dßacfenlod)  in  ben  Jjeerb,  unb  japft  fo  bie 
©djfacfe  ab* 

5!)?it  bem  <£infd)me4en  continuiret  man  fo  fange  bis 
bie  notige  Quantität  Steifen  eingefdjmofjen  ift,  wo 
bann  ber  ©nfcßmeljer  bie  ®an$  jurücf  unb  ganj  auß 
bem  Seuer  türft,  «nb  baß  eingefdjmoljene  ©fen  ganj 
\>on  Äoßfen  entblößt,  bamit  bie  oielUidjt  nod)  über  bem 
Sifen  jle^enbe  $urücf  gebliebene  ©d)Iacfe  erßarre,  unb 
gan$  abgefpfeißt  werben  fonue* 

Siacßbem  nun  bie  Oberfläche  beß  im  Jpeerbe  bejtnb* 
ficken  ©ifenß  ganjlid)  oon  ©d)lacfe  gereiniget  iß,  fd)ü|t 
man,  weif  eß  i($t  nod)  in  außerß  roßem  unb  ßuffigen 
Suftanbe  iß  baß  ©ebiafe  ab,  unb  laßt  eß  noch  einige 
>$eit  ruljig  im  Jpeerbe  flehen,  bamit  aud)  biefeß  etwaß 
erjlarre,  unb  $um  ^(ufbrechen  gefdjidt  gemacht  werbe* 
9iad)  biefer  Vorbereitung  fbfgt  baß  2fufbred)en,  wel» 
d>eß  barin  begehet,  baß  bie  im  geuer  beßnblicbe  €ifen» 
maße  mit  ber  $5red)ftar«ge  auß  iljrem  Säger  gebrodjen, 
unb  umgewanbt,  fo  baß,  waß  vorder  $u  oberjt  lag, 
unten,  unb  waß  auf  ber  gormfeite,  unb  alfo  etwaß 
galjrer  war,  nun  auf  bie  ©id)tfeite  ju  liegen  fomnif/ 
über  bie  gorm  gefegt  wirb,  bamit  basfelbe,  inbem  eß 
nad)  unb  nad)  fctymeljt,  burd)  ben  2Öinb  in  ben  Jjeerb 
fonimen  muß.  ©ieß  Verfahren  wirb,  fo  fange  man 
nod>  ro()e(£ifen|Kicfe  im  Jpeerbe  bemerft,  fortgefegt,  unb 
juweilen,  je  nad)bem  baß  ju  reinigenbe  Qdfen  mef^r 
ober  weniger  rof)e  Q3eflanbr^eile  entsaft ,  ein  biß  brei; 
Sftal  wieberljohlt,  bod)  muß  bep  biefer  $Bieberf)o(jlung 
nie  bie  Siegel ,  baß  bie  nod)  roßen  ©tuefen  junacbfl  in 
ben  5öinb  gebrad)t  werben  müjfen,  außer  Tfcßt  gfcfaf* 
fen  werben. 

2)ie  Suft  iß  (jierbep  unßreitig  bie  wirffamße  ©u6* 
jlanj*  weil  burd)  ße  nid)t  nur  bae  geuer/  weld;eß  ju 
?(bfonberung  ber  roßen  ©eftanbtßeile  beß  Svoßeifenß 


ganj  unumgänglich  notgtg  iff>  unterhalten,  fonbern 
uud)  bte  2(bfd;etbun<g  biefer  ^3e(ianbr^eüe  felbg,  un& 
sorjuglich  be$  gefönten  ©fern?,  grbgtentheite  burch 
fie  b€n>erfflef(tget  wirb, 

2) iefeg  fo  eben  bemelbete  SKo^aufbrec&en  gefcf;ie^ec 
bei;  dugerg  wenig  Jfoljlen,  bamic  bte  iuft,  meiere  auf 
bie  fremben  25eftanbf^ei(e  beö  3to()eifeng  wirfen  fo tt, 
nicht  burch  bie  oorfjanbenen  Äofjlen  uerborben,  unb  $tt 
2Cbfd;eibung  jener  ©ubganjen  untauglich  gemacht 
werben 

2fuf  baö  lefte  9Jo()aufbrechen  folgt  bann  baö  ©af;r- 
aufbrechen ,  welches  nidjtö  anberS  als  eine  wieber()o(j(ce 
|  ©nfdjmeljung  bes  gahrgemad;ten  ©fens  bet;  sielen 
folgen  tg. 

3) kn  bricht  nämlich  bie  ©fenmaffe  noef;  ein  9Kal 
auf,  fdjüttet  JtVIjlen  an,  unb  lagt  fie  bas  U%te  ®tal 
niebergeljen,  wobet)  fleigig  ba^tn  gefe^en  mtrb,  bag  bas 
(Elfen  nur  nach  unb  nad>  abfehmelje  unb  niebergef)e* 

SBahrcnb  bem  ®abraufbred;en  unterfucht  Der  Uv* 
l  beiter  juweilen,  ob  baS  im  beerbe  bcftnbüd;e  ga^rge* 

I  mad;te  ©fen  juiu  Anlaufen  gefehlt  igt  er  fa(;rt  jw 
bem  ®nbe  mit  ber  Q3rechgange  in  bas  niebergegangene 
|  ©fen  unb  brefjet  fie  barin  um,  wo  fich  benn  bas©fen, 
wenn  eg  gaf;r  genug  ig,  an  bie  25red;gange  fangen 
mag.  3g  bieg  ber  galt,  fo  werben  bie  2fnlaufgäbe 
$u  mieber()o()lten  SÜlalen  ins  §euer  gegetft,  unb  bie 
baran  ftd)  fatnmelnben  jfolben  unter  bem  Jpammer  ju* 
fammengefchlagen  bis  fie  garb  genug  gnb,  wo  man  fie 
barm  unter  bem  Jammer  am  einen  Orte  ju  ©tabeifen 
ausfdjmiebet,  unb  som  $n(auffla'b  ab^auete  Jpiermit 
|  continuiret  man  fo  lange  bis  ntd^t6  me§r  anlauft,  bann 
werben  bie  noch  übrigen  .Sollen  bet;  ©eite  gefd)uref, 
unb  ber  $(jeil  mit  ber  s35red)gange  unb  ben  $()eilf)acfen 
;  &erausgebrod;en ,  unter  bem  Jpammer  gelangt  unb 
$crfe$t. 

m  a 
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®en  gro§wn  beß  geferfigttrt  Sdfdjeifenß  6e* 
nu|t  man  ju  QSrugeleifert ,  woraus  bann  bas  Bahneifen 
gemad)t  wirb/  unb  ben  Blechen,  ba^et  auch  ber  Be¬ 
trag  beß  ©attungßeifenß,  weld)eß  ^ier  aüßgebeadjt  wirb, 
fel)r  geringe  in  Betgleid;  mit  bem  B^udfen  unb  ben 
Bled^n  fei)n  wirb* 

3>aß  5rifd)eifert  hurt;  welches  man  ja  Blechen  her- 
arbeiten  will,  wirb  bon  bemgrifcher  bem  Bled)meijler 
nach  (Eentnetn,  baß  Brügeleifen  hingegen  bem  3^«* 
fchmibt  n ad)  Waagen  ubergeben* 

S5ie  Blechhütte  in  3wotentf)a(  i(l  biejenige  ju  beren 
Betrieb  man  baß  jwei)te  ©efalle  berSwota  benu|t;  fie 
liegt  über  ber  grifchhütte,  unb  ijl  übrigens  ganj  bon 
ber  6inrid)tung  ber  übrigen  erjgebirgifchen  Biedre* 
tert.  9Kan  fertiget  wod)entlid)  einige  30  ggl.  ©unn* 
eifen  incl.  beß  Tluefcbujfeö  in  berfelben>  welche  nach* 
bem  fie  befchnitten,  unb  bom  2tuöfd>ug  rein  jmb ,  in 
baß  $unad)ji  bep  biefer  Jpütte  gelegene  Behaus  in 
welchem  5  9Kann  mit  ber  weitern  Bearbeitung  berfet« 
ben  befchaftiget  fmb,  $ur  Besinnung  ubergeben  werben* 

2)er  $Pn)ce|  ber  Bledjberjinnuhg  i|l  übrigens  wie 
td)  bom^errn  äbmini)lrator  horte  in  nid)tß  bon  bem, 
welchen  man  in  allen  ben  erjgebirgifd)en  Bmnhaufent 
au&ubt,  berfd)teben,  weswegen  td)  aud),  jtnnal  ba 
bei)  meiner  lluwefenheit  feine  Bleche  berjinnt  würben/ 
nichts  hieiwon  erwähnen  will  unb  fann* 

3>r  3^9rthammer/  unb  bie  übrige  ju  biefem  gel)o* 
rige  9ftafd)inerie  wirb  burd)  ein  6  ©len  fyofyeü,  über¬ 
fälliges  9iab  ,  weld)eß  unter  bem  erften  ©efalle  han* 
get/  in  Bewegung  gefegt.  Siefeß  geuer  itf  ebenfalls 
einem  3<Wnfd)mibt  jur  ilbmini|hation  übergeben ,  ber* 
felbe  befommt  auf  13  5öaag  beß  gelieferten  B^nei» 
fcnß  1 3  QBaag  Brügeleifert  unb  2  .ttbl,  ifoh*en* 
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b.  JDaa  (£ifenf)üttetitv**E  Ko bau. 

£>a$  Qrifenhammerwerf  SKobau  i)at  feinen  Siameit 
von  Dem  Siu0  an  n>e(d;ern  es  liege.  (Es  ijl  biep  bie  9(o« 
Vau,  ein  nicht  gan$  imbetrdd}tlid)er  S5ac(v,  meiner 
untpeie  Sauerfacf  in  s3d(jnien  entfpringt,  nnb  jwifd;en 
©raslih  uub  ‘ölepberg  in  bie  Smeta  fddt. 

SKoöau  iff  eiu^öerf,  ju  beffen  Anlage  wahrfcheinlich 
bie  ^o(jretd>e  ©egenb  viel  Seranlaffung  gab*  benn  eg 
bepnbet  fid)  in  einer  ber  holjreichffen  ©egenben  £5o£« 
meng,  unb  hat  in,  biefer  Hinjicht  grope  93prjüge  vor 
vielen  anbern  Hammerwerfen* 

ffieber  baß  *geographifdje  SSorfommen  ber  ©ifen« 
jleine,  nach  bie  Sßefchaffenheit  beß  S&acheß,  woran  e$ 
liegt,  würben  für  bie  3Baf)l  biefeö  9>laheg  geffimmt  (ja* 
ben,  wenn  man  nict)c  hie.rburch eine  grope  Quantität 
Holimir  QJort^eü  ju  verbraudjen  gebacht  hatte,  benn 
in  Hinftdjt  ber  ©tfenfieine  vergalt  eö  ftd)  gau|  auberß* 
inbem  man  ftd)  biefeß  fo  nötige  SJebürfnip  nicht  an* 
berß  als  mit  2(ufwarib  vieler  Sranßportfoffen,  unb  im* 
mer  groptentheilß  nur  vpn  fe§r  geringer  Qualität  $u 
verfchaffen  im  ©tanbe  iji 

?)er  geringffe  $hetf  &tr  ©tfenffeine  wirb  in  2| 
©funbe  Siufernung  vom  5ßerfe  gefunben  ,  einen  weit 
gropern  ^eil  mup  mau  4,  5  biß  6  ©cunben,  unb 
mandjen  wohl  noch  weiter  herbenfebaffen. 

35et)  biejem  2Berfe  wirb  $tvar  feiten  ber  ftall  ein« 
treten,  pap  baß  vorhanbene  QBaffer  jum  betrieb  ber 
9Rafd)inen  nicht  hinldnglid)  wäre,  allein  beßwegen  fana 
man  immer  bie  iage  beßfelben  in  Hinjichx  beß  Ttuf- 
fchlagetvafferß  nicht  vorteilhaft  gewählt  nennen,  benn 
man  hat  fid;  blop  burch  SBenuhung  beß  vvrf)anbenen 
©efafleß  ju  h^ftn  gefuch.f ,  woburch  allerbingß  bem 
®affermangel  bei)  troefener  ^ahreßicit  vorgebeugt  iff, 
allein  man  fonnre  hierbei;  bie  (£ntftehung  eineg  anbem 
Uebelß,  nämlich  beffen*  bnp  bie  Hnttengebaube  gan| 
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ungewöhnlich  weit  »on  einanber  entfernt  ließen,  nidjf 
t>ert)inbern.  Sie  3cr(ireut^ett  bet  Jpüftengebaube  i(l 
bei)  biefem  5Berfe  fo  groß,  baß  bet’  eine  ijolgofen  von 
ber  ^ten  Jputte  über  eine  ©tunbe  weit  entfernt  liegt* 
Jjierburct)  verliert  ein  dpüttenwerl;  unßretfig  befrdd)tlid; 
an  feinem  ®ert£,  weil  bie  2(ufftd;t  über  bergleidjen 
SBerfe  bet)  weitem  nid)t  fo  biel  als  bet;  beffer  angeleg« 
ten  Jjürten  frud)ten  frmn. 

Sie  ®ajfemrforgung  in  Sfobau  ift  gang  einfad), 
unb  befielet  bloß  barin,  baß  über  jeber  Jpütte  aus  bem 
25ad;,  mittel)!  eines  holgernen  ober  9uiftgwef)re$  bie 
nötige  üuantitat  ©aßer  aufgefangen ,  unb  burd)  ei« 
nen  ©raben  auf  bie  5D?afd>inen  geleitet  wirb.  Siefe 
©rdben  ftnb  feiten  aber  100  bis  130  $ad)fer  lang  unb 
bringen  bet;  biefer  $ange  gewofmlid;  ein  ©efalle  oon  6 
bis  8  ©len  ein,  übrigens  fmb  fie  in  bloßes  ©rbreid) 
gelegt  unb  bet)  jeber  Jjürte  geßutert,  nirgenbS  aber 
gemauert. 

Sag  Sifen^ammerwerf  Svobau  i(I  inbeflen  immer 
in  Vergleid;  ber  übrigen  bort  gelegenen  Jpammenoerfo 
bas  anfe^nlid)|!e/  unb  eines  ber  großen  jn  ber  gan¬ 
gen  umliegenben  ©egenb.  ©S  war  aber  eljebem  nid;t 
fo  betrad;rlid),  benn  nur  erjl  oor  ungefähr  6  Sauren, 
als  bie  ©albraupe  fo  ungeheuere  Verheerungen  in  ben 
QBalbungen  ©ad)fens,  unb  bes  angrenjenben  Vojj3 
mens  anßellte,  unb  man,  um  biefem  Hebel  (Einhalt  gu 
thun,  gange  ©egenben  oon  #olge  entblößte,  unb  matt 
alfo  einen  großen  Jpolgoorratl)  befam,  würbe  ber  gwetjte 
J^ohofen  unb  noch  einige  giifcbbütten,  in  ber  Ttbftchf, 
um  bas  große  oorhanbene  gejd;iagene  Jpoljquantum 
gehörig  gu  benu^en,  erbauet. 

©egenwdrtig  befielet  biefeS  2Berf  aus  folgenben 

aus  gwet)  ^ohofen, 
fieben  grifdhhutten , 
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brep  Q5fecf;^ureeu  unb 
einem  Sinnbaus* 

55ie  beiden  Jjol)6fen  beftnben  ft  cf;  untveif  ber  ®o§nun- 
gen  btr  fetten  Tlbminipraforen  unter  ben  jroep  erflen 
©efdllen  ungefähr  130  lad;ter  von  einauber  entfernt* 
©ie  finb  ganj  von  gleidjer  Jpofje,  5Beite  unb  25efd)af* 
fen^eit,  »veil  man  ben  obern  altern,  tveld;cr  vor  fed)S 
Sauren  neu  erbauet  mürbe,  jum  9Kujler  beS  neuem 
vor  jmep  3a&reM  ^erneuerten  DfenS  genommen  bat. 

6ie  |lnb  bepbe,  me  mir  von  ben  'Jfrbettern  ge¬ 
fugt  mürbe,  auf  guten  gelfengrunb  erbauet,  unb  mit 
ben  notigen  Tlnjüd;ten  ju  gortfd;affung  ber  ftd;  unter 
benfel6en  fammelnben  geud;tigfetten  verfeuern 

©ie  SHdntel  befielen  bep  biefen  Jpebbfeu  aus  0ra- 
nie  unb  jmb  mit  einigen  jfandlen,  bie  ebenfalls  $u 
83erbunjlung  ber  §eud)tigreiten  bienen  feilen,  verfemen. 
Tim  untetn  Xl^cil  finb  biefe  SHdntel  außen  12  ©len  tn$ 
Duabrat,  unb  il;re@tdrie  füll  3  ©len  betragen  ,  ttad; 
oben  aber,  tvo  ber  ®rab  beS  geuerS  nach  unb  nach 
geringer  mich,  tverben  aud;  biefe  Sftauem  fd;mdd)er* 
©er  J£>obofenfd)ad;t  wirb  Von  ben  guttermauern, 
welche  mit  bem  Hantel  verbuuben.  finb,  begranjt,  unb 
tfl  ungefähr  3  ©len  von.  ber  $uifenfof;le  l;od;  paralleli- 
pipebifd;,  von  ba  aber  bis jur  ©td;t  Fonifd)  geformt* 
©ie  gutfermauern  hefteten  aus  feuerfefleu  ©ebiefern 
unb  follen  eine  ©le  jiarf  fepn ,  mithin  finb  bie  Dfen» 
mauern  gegen  bie  vier  ©eiten  ber  Defen  4  ©len,  ge¬ 
gen  i^re  ©fen  aber  an  6  ©len  flarf. 

öben  auf  biefen  Defen  bejtnben  ftd;  |u  Q3ermeibung 
aller  geuersgefabt*  befonbere^auben,  öamit  biegfamme, 
wenn  pe  aus  bemDfen  fd;ldgt,  nid;t  fogleid;  ungern* 
berf  ins  gcepe  fpielen  fann,  fonbern  nod;  befd;ränft 
bleibt. 

©iefe  Defen  fwben  folgenbe  ©imenfionen:  ©ie 
finb  vom  SÖobenfrein  bis  jur  ©id;tplatte  28  ojireicb* 


$u§  hoch*  $>ep  obere  ©urchmeffer  ijl  36  ieipjigep 
goft  unb  Der  untere  4  ®Hen*  3£>as  ^(^eflen  berfelbcti 
gefd)ie(>et  oon  einem  Jpol)ofenmeif!ec  unb  $war  mit 
pierecfigen  ©anbjieinen,  welche  bep  Salfenau  brechen 
unb  $u  ©teUfieinen  orrarbeitet  werben*  gut  Jperbep* 
fdjaffung  ber  gehörigen  Quantität  iuft  bebient  man  f(d> 
hier  oor  jebem  Ofen  jweper  gewohnter  einfacher  7 
Silen  langer  'SMafebalge ,  bie  mittel|i  eiferner  ©ollfupe 
burch  8  SHen  t)o(>e  Araber  nieber,  unb  burd)  ange¬ 
brachte  ©egengewiebte  aufwärts  bewegt  werben* 

©(eich  neben  ben  Jjojwfen  bepnben  fich  bie  ©tetn- 
podjwerfe,  welche  mtttefft  eben  fo-  ho^er  oberfddagiger 
Siäber  in  Bewegung  gefegt  werben*  %n  bem  obem 
'Jpobofen  ifl  ber  ©teinpoebhammee  ein  ©chwanjham- 
mer ,  in  bem  untern  biegen  ein  2(ufwerfer* 

55a$  nun  bie  Sr^e  /  welche  man  in  biefen  Defen 
oerfcfjmeljt  ,  betrifft  >  fo  i|l  ju*  bewerfen  e  bag  biefe  un¬ 
ter  brep  ©attungen  $u  bringen  finb :  namlid;  eine  2(rt 
Sboneifenf!ein/  welcher  ein  fanbabnlid)e$  Ttnfe^en  f;ar* 
Sine  anbere  febr  mit  £tnarj  unb  anbern  SJeflanb- 
theilen  ommreinigte  2(rt  Stfenßein,  welche  aus  bloßen 
©efchieben,  bie  burd)  eine  anbere  ©iafle  mit  einanber 
oerbunben  finb,  $u  befielen  fdjeint,  unb  enblid;  9\otfj- 
cifenflein* 

$>eS  Svotbeifenjleinö  oerfcbmeljf  man  in  Siobait 
$wep  ©orten*  baoon  ber  eine  mit  nieten  ©laefopfen  oer¬ 
mengt,  ba^er  fe^r  eifenrcich  imb  babcp  peinlich  leid)f- 
flulTig  ifi.  Ss  ift  biep  ber  Irrgänger ,  weld;er  unweit 
glatten  6  ©tunben  oon  Siobau  bricht* 

Sbenbafelbft  bridjt  auch  hie  jwepfe  llvt  Stotpei* 
fenflein ,  weld>er  jeboef)  nicht  oon  fo  guter  S3efd)affen- 
heit  als  ber  oorige  i(t*  föepbe  ©orten  Sifenfleine 
fontmen  auf  jiemlich  mächtigen  ©angen  oor,  unb  ent¬ 
halten  oiel  ©tujfweif,  wepwegen  fte  gtoptentpeils  oor 
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i^rer  tfnwenbung  gepodjt  werben  muffe«,  übrigens  finb 
fte  nicf)t  i«  großen  Quantitäten  $u  befommen. 

©ie  oben  ««gefugte  jwepte  2(rt,  namlid)  ber  in 
Kornern  oan  ber  ©rüge  eines  Jplrfenforns  bis  ju  ber 
einer  Erbfe  befteheube  ^boneifeninin ,  ift  bei)  weitem 
Diejenige  ©orte,  welche  ben  beträchtlichen  TgfeU  bet 
jebeßtnabg^n  2)efd)icfung  ouämacht,  tpeil  man  geh  feine 
ber  übrigen  in  fo  befrdd)tltd)en  Quantitäten,  nnb  fo 
rein  als  biefe«  nerfchajfm  fann.  ^emungeachtet  aber 
ijf  auch  biefer  nid)ts  weniger  als  frei)  non  fremben  35et)« 
mengungen,  fonbern  ebenfalls  auch,  fefjr  unrein  unb  mit 
Quarjfornern  nennengt.  ?Üian  würbe  füd)  baher  aud> 
nicht  bebenfen,  biefe  2(r £  ©ifenfieine  fogleid)  unbenu|t 
ju  lagen,  wenn  fleh  eine  beffere  Hit  in  ber  umliegeu* 
ben  ©egenb  finben  foKte* 

©eh r  fonberbar  iß  baS  5?orfommen  biefeS  €ifen* 
{leine.  3;n  ber  SRdhe  non  Sialfenau,  b.i.  ungefähr 
in  einer  Entfernung  non  3  bis  5  ©tunben  non  Siobau/j 
finb  namlid)  einige  ©egenben*  wo  biefer  €ifen|lein  ju* 
nacbp  unter  ben  SKafen  an  einigen  Orten  mehr,  an 
anbern  weniger  mdd>tig  auf  ©teinfohlen  aufiugenb, 
mit  Quarjfanb  unb  $e[)m  vermenget,  fe^r  weit  nerbrei^ 
tet  angetreffen  wirb.  3«  ber  einen  ©egenb,  b,  i*  in 
ber  SJlähe  ber  Dörfer  £ibi| ,  Kloben ,  jfonigsroerbe  :c. 
finb  biefe  läget  fo  mächtig  ,  bag  man  ben  0ßußein 
nicht  anbers,  als  burd)  ©cbachtabfinfen,  unb  einer 
2(r£  non  Öerterbau ,  ber  aber  freplid)  fo  wie  bie  ganje 
©ewinnung  biefer  Sr$e  fehr  irregulair  nerfnhret  wer« 
ben  mag,  oortheilljaft  gewinnen  fann.  ©egenwdrtig 
hot  man  biefes  lager  an  einigen  Orten  12  Igcfytec 
mdd)tig  aiif  ©teinfoh(en  liegenb  gefunben,  non  mel* 
d)en  Unfern  man  aber  feinen  ©ebraudj  macht,  weil 
bie  bortige  ©egenb  fehr  waflfernotljig  iß,  unb  biefer 
lager  überbieg  auch  unten  bem  ©piegel  ber  nah«  nor* 
beogiegenben  Swota  liegt ,  wo  alfo  fehr  nieler  Sugong 
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Den  ©runbwaffern ,  welche  burdj  feinen  ©tolln  geläfet 
werben  fonnen,  ©tatt  jinben,  bie  bie  ©eroiitnung  ber* 
feiben  ungemein  erfdjweren  mürben* 

©elbjl  fonnte  id>  biefe  Sifenfteingebaube  ntcf>e  6e- 
fahren,  weil  fte  ben  ©emmer  unbelcgt  unb  immer 
»oll  $ßaffer  flehen«  ©iefer  <£i|en(lein  wirb  meijf  non 
ben  ©runbbeft|ern  fclbfl  r  unb  jwar  burd)  fie  unb  ijjr 
©efinbe,  um  einen  Debenoerbienjl  ju  haben,  gewon¬ 
nen.  ©ie  (affen  fid),  wenn  fte  bergleid)en  €ifenjleine 
gewinnen  wollen,  ein  ©tücf  gdb  oon  beliebiger  lange 
unb  25reife/  welches  jebec^  um>erlief)en  fepn  muh,  non 
bem  gräflichen  SÖergmeijiec  in  Dobau  uermejfen,  wo* 
für  fie  anfänglich  nirf)ts  als  bie  Q$er(ei()ungsgebnj)ren, 
unb  bann  oon  bem  gewonnenen  Sifenjlein  bem  ©rafen 
ben  3eh*n&en  entrichten* 

©oll  nun  bie  ßifenfleingewinnung  ihren  Anfang 
nehmen ,  fo  fängt  man  im  hinter,  wo  man  nichts 
mit  S3efd)icfung  ber  gelber  ju  thun,  unb  alfo  3dt  ge- 
nug  l)ierju  hat,  uberbiep  auch  nicht  fo  Dielen  QBiber-- 
jianb  Don  ©runbwaffern  jinbet,  an,  einen  ©chacht  unb 
$war  fo  tief  bis  ber  (Eifenflein  t>on  ber  gehörigen  Dua¬ 
lität  entließet,  abjufinfen.  Dun  geht  man  oon  bem 
©d)ad)t  in  Derfdjiebenen  Dichtungen  mit  Öertern  aus, 
unb  nimmt  mit  benfelben,  fo  weit  bas  gemuffte  gelb 
gehet,  ben  ©ifenjiein  weg.  ©as  ©ewinming6gejaf)e 
tfl  bie  Keilhaue,  Ära^e  unb  bet  irog.  ©ie  Unter* 
fiu|ung,  weldje  man  ben  hierburd)  entflehenbert  ©tref¬ 
fen  giebt,  mag  wohl  fe()r  leicht  unb  fd)led)f  fei;n ,  weil 
fte  juweifen  faum  fo  lange,  als  man  mit  bem  2lbbau 
ber  ©ifenffeine  befd;aftiget  ifi,  halfen  will.  Jpat  man 
mm  ben  ©ifenjlein  bis  ins  ©ef|le  beS  ©djadjtes  abge» 
bauet;  fo  geht  man  etwas  tiefer  mit  bem©d)acht,  unb 
nimmt  auf  bie  namlid;e  Tfrt  ben  barunter  anfrehenbes 
ßifenjiein  weg. 


35ie5orbertmg  auf  ben  ©trecfen  gefc hiebet  mit  bem 
$übd,  tiefer  wirb  namlid)  vor  Drt  gefüllt  unb  von 
einem  Arbeiter  unter  ben  ©d)ad)t  gefd)leppt. 

3«r  ©cbad)tforberung  bebient  man  ficb  be$  Jpafpelö 
von  Der  gewbbnlid)en  2(rf. 

Sie  ©ajferhaltaing  gefd)ie§t  bei)  jeber  ©rube  mit 
bem  ©affer$ober  mittdft  be$  ^afpelöv 

2(uf  biefe  Ärt  nimmt  man  biefe  ©ifenflerne,  fo  tief 
fte  anjlefjen,  weg,  unb  wenn  nichts  mefjr  vorfjanbe« 
i(t;  fo  lagt  man  fic&  ein  anbere*  ©tue?  vermögen)  unb 
fangt  von  neuem  an. 

©eben  vorhin  erwajjnte  id),  bag  biefe  ©rubennur 
im  ©interbalbenjatjre  betrieben  würben,  im  ©ommer 
hingegen  voll  ©afler  jtünbem  ©enn  man  fid>  nun  im 
©inter  einlegen  will;  fo  mug  baS  ©ebaube juforberft 
von  ©afler  befrept  werben,  bieg  gefd)iebet  fo  wie  bio 
übrige  ©ajfet’baltung  bureb  ben  ©ajjerjober,  mitteljl 
beö  jjafpdö.  .$ier  ifi  benn  ein  fef^r  gemo()nlid)er  ftall, 
bag  man  einen  grogen  $be*l  &eö  ©ebaubes  $u  QJrucbe 
gegangen  unb  verjlürjt  jtnbet,  ba^er  wieber  neue  So¬ 
fien  bat,  um  bie  ©rube  fahrbar  ju  machen. 

Um  nun  ben  an  ben  $ag  gefebafften  ©fein,  wel¬ 
chen  man  SSerge  nennet,  ber  nod)  fe^r  unrein  unb  mit 
le()m  vermengt  dji /  $u  reinigen,  unterwirft  man  ifyn 
noch  einer  Arbeit,  namlid)  bem  ©afeben,  weld)eö  enf- 
weber,  wenn  ©elegenbeit  ba$u  vor^anben  ifl,  gleidj 
bep  bet  ©rube,  ober  bod)  unweit  berfelben  in  aus23ob* 
len  jufammengefcblagenen,  ungefähr  i§  lac!)fer  langen, 
i  Pachter  breiten  unb  1 6  £oll  h°len  Waffen  gefehlt* 
Seher  biefer  Äajlen  wirb  ganj  foblig  unb  jwar  hin¬ 
ter  ein  fleineö  ©ajferrefervoir,  aus  welchem  ba$  no* 
tb^e  ©ajferbebürfnig  jutn  ©afeben  genommen  wer» 
ben  fann,  gelegt,  unb  hat  am  vorbern  lbe^/  b.  h* 
an  feiner  ©time ,  eine  6  gell  breite  unb  12  goll  b^be 
öeffnung,  weld;e  bepm  ©afd/en  ,  wo  ba$  ©affer  nur 


immer  o6en  ablaufen  muß,  mit  einem  6  geft  hoben 
©djieber  gegen  beu  ©oben  perfd)lojfen  iff ,  fo  ba§  bag 
SBafler  im  Sofien  nie  j)%r,  al$  biefer  ©lieber  iß, 
anfteigm  bann* 

®enn  nun  bie  fogenannten  Serge  in  berglcidjen 
Mafien  geroafeben  werben  fallen ;  fo  wirb  eine  Quanti* 
tat  berfelben,  bie  nid)t  genau  beßimmt  iß,  fonbern 
pon  Der  mehr  ober  minbern  Steinzeit  ber  (Eifenßeine 
ab^angt  unb  ffcb  me^r  nad)  ber  baraug  ju  erhalten* 
ben  Quantität  richtet,  in  ben  Äaßen  gebrad)t.  ©e* 
mof^nlicf)  pflegt  man  fa  piel  auf  ein  Wal  einjutragen, 
tag  man  barguö  12  biö  16  Äarrn,  a  Äqrrn  24  3ol( 
fang,  21  god  breit  unb  6  Soll  hoch  reingewaßbenen 
©fenßein  erhalt* 

55Jenn  baö  SBafdjen  feinen  Anfang  nehmen  fall; 
fo  wirb  oor^er  burdj  einen  kleinen  ©raben  bie  nötige 
Quantität  2Bajfer  aus  bem  SXeferPoir  in  ben  .Saßen 
geleitet* 

5>aö  SEBafcben  felbß  behebet  in  nid)t$  weiter,  al$ 
einem  immerwahreuben  9vübrcl*  in  ben  Mafien  mit  eU 
ner,  an  einem  ungefähr  5  ©len  langen  Jpelm  bepnb* 
lid)en.8  3oll  breiten  eifernen  Sra£e,  tpoburd)  ber  (Ei* 
fenftein  halb  auf  eine,  halb  auf  bie  anbere  ©eite  be$ 
Saßenö  gefd>oben  wirb*  Diefeö  28afd)en  wirb  fo  lange 
fortgefe|t,  biö  bas  baoon  iaufenbe  <®ajfer  jiemlid) 
^elle  wirb,  wo  bann  ber  ©fenßein  auggeßoeben/  unb 
auf  Raufen  geworfen  wirb. 

^n  einem  Sage  waftbt  man,  wenn  bie  Serge  nicht 
fe£r  unrein  fmb,  jwep,  im  ©egent^eil  aber  faum  ei« 
pen  Mafien  aug* 

Me  bie fe  2Crbeitcn  werben  noch  pon  ben  ©runb« 
bepbern  felbß  perrid)tet,  fte  finb  baffer  auch  allein  (Ei¬ 
gentümer  Pon  bem  gewonnenen  (Eifenßein,  unb  fie 
perfaufen  benfelben  bann  enfweber  nad)  Diobau  für  ei¬ 
nen  gewijfen  feßgefe|ten  9>reiS,  ober  wenn  er  ba  nicht 
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gebraucht  werben  fann,  jebodj  niefit  änbtr*  als  mit 
Srlaubnip  be$  >23ergamteS,  anberwdrfg* 

$3ei)  ienj  unb  Xfyein  ifl  bk  jwebte  ©egenb ,  welche 
mit  einem  Dergleid)en  Stflnfleinlaget  bebedt  iß;  biefeg 
ifl  jebod)  ntd>t  fo  mad)tig/  t vie  jenes,  unb  fe|t  an  ben 
meiften  Orten  nUc  \  iadjter  tief  big  auf$  ©teinfohkn* 
gebirße  nieber,  ba^er  n)eid)t  auchljier  bieQewinmmgöart 
etwa*  von  jener  ab.  $ier  §at  man  ganj  nttf)f  not^ig^ 
©dachte  äbjafurten ,  unb  noch  weniger  Derter  $u  tteu 
ben,  fonbern  man  nimmt  ben  Sifenflein  fogleid)  non 
ber  Oberfläche  mit  ber  5?ra|e  unb  ©chaufel  weg,  unb 
beljanbelt  ihn  bann  eben  fö  wie  jenen  ,  um  ihn  ju  rei« 
nigen.  ©ie  britte  ©orte  bet*  ermähnten  (Sifenfleine 
ifl  bie  arrnfle  an  (Eifen  unb  reiebfle  an  Quarj  unb  an« 
bevn  S)lebenbeflanbtheifen*  €r  fd>eint,  wie  ich  febon 
ermähnt  habe/  au$  nichts  als  ©efdfleben  mancherlei 
Tlrt,  welche  burch  ein  anber  S5inbemittel  mit  einanber 
nerbunben  flnb,  ju  beflehen* 

©ein  QSörfommert  ifl  ebenfalls  metfwurbig*  (2t 
fommt  nämlich  in  ber  ©egenb  non  $alfenau  unweit 
Älingelholjel  in  großen  SKaflen  not/  fo  bafl  man  ihn 
burd)  ©teinbruchbaue  mit  ©dflagel  unb  (Elfen  gewinnt* 

9SiS  jeljt  ifl  biefe  Tlvt  (Eifettfletn  noch  nid)t  fe^r  in 
Aufnahme  gefommen  /  wahrfcheinlicb  weil  man  wof;l 
fühlen  mag/  bafl  er  nid;t  non  ber  beflen  23eflbajfen* 
heit  ifl. 

TClß  3ufd)Iag  benu|f  man  hier  ben  Safolt,  welcher 
im  niebern  $he**  von  ^°&au  <d$  ©ebirgsmaffe  oor- 
fommt,  man  fe|t  benfelben  fogleid)  wie  ec  brid)t  un» 
nerroittert  ju.  £)a£  ber  QJafalt  bet;  biefen  (Eiflnflei- 
nen  ber  befle  3ufd)lag  ifl,  bezweifle  id),  benn  ba  ber 
groflte  iheü  &er  Sifenfleine  thonhaltig,  unb  mit  Quar| 
nermenget  ifl ;  fo  würbe  auf  jeöen  gad  ein  fatfhultigeg 
3#l  hier  bejfere  £>ienfle  als  ber  Söafalt  leiflen. 


Sie  Sifenjleine  fowof^  ab  ber  Bafalf  werben  burcf) 
Jo^nfu^rleute  bem  ©erre  jugcfd>afff*  Sie  flaren  <£i- 
fenjteine  ober  fogenannten  ianbjleine  werben  l)inrer  ben 
Jpohofen  an  ben  Berg ,  n)o  fte  eine  gefehlte  iage  jum 
Aufläufen  ^aben,  biejenigen  hingegen,  weiche  ©tujf- 
wer?  enthalten,  fo  wie  bie  $(6ße,  weil  fte  erß  gepod)C 
werben  muffen,  vor  baß  ©tetnpochhauß  geflurjt.  Saß 
9>od)en  ber  ©ifenjleine  uub  S^ße  gefdjiehet  von  bem 
©teinpodjer,  unb  wie  *d)  fcbon  erwähnt  fyabe ,  unter 
einem  eifecnen  gegojfenen  ©teinpod)hammer.  9ftadj* 
bem  fie  gepocht  jtnb ,  werben  fie  nod)  ,  um  bie  groben 
©tücfen  von  ben  übrigen  ju  foubern,  burd)  einen  Surd)* 
wurf  geworfen,  wo  benu  baß,  waß  t>urcOfaür,  für  flein 
genug  angenommen  wirb*  Saß  Aufläufen  ber  tanb- 
fieine  gefehlt  mit  bem  Äarrn,  baß  gepochte  ©tuff¬ 
werf  hingegen  wirb  mit  bem  ^übel  von  bem  ©fein- 
podjwerfe  auf  ben  ©icbfboben  gezogen.  Bei)  meiner 
Tlnwefenheit  in  SKobau ,  weld)eß  in  ber  britfen  ©d)melj- 
wod)e  war,  befchitfte  man  bie  ©ifenfteine  unb  3«fcblage 
folgenbermaaßen :  ®in  Ttufiaufen  bejlanb  auß 
48  ifarrn  ianbfieinen. 

ia  j?bl.  beß  unreinen  auß  ©efd;ieben  beflehenben 
(Üifenfteinß* 

12  $bl.  Irrgänger* 

13  •  von  ^rofopi  6et;  Raffen* 

24  -  Bafaif. 

Sie  311  Jpervorbringung  beß  Jeuerß  bei)  bie- 
fem  ©erfe  überhaupt,  unb  namentlich  aud)  bepm 
Jpoßofen  bienenbe  ©ubßanj  ift,  wie  fd)on  auß  bem 
oben  ©efagten  $u  verniuthen  ijf,  bie  $annen()ol$fc>hIe, 
baßjenige  Brennmaterial,  welcbeß  in  ber  ©egenb  von 
SKobau  am  leichtefren,  wohlfeifßeu  unb  in  ben  größ¬ 
ten  Quantitäten  ju  befommen  ijh 

©tocffoijlen  wenbet  man  bei)  biefem  ©erfe  berma- 
(en /  unb  fcfyvn  feit  einigen  3o(jren  nicht  an,  unb  ^war 
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wie  mir  gefaxt  würbe  auö  ber  Urfad^e,  weil  man  burdj 
tm$  von  ber  Üßalbraupe  oeranlagte  ilbjierben  bet*  2Bal- 
bunaeu  genothiget  woeben,  eine  fo  groge  $?enge  Jpolj 
nieberjufchlagen ,  bag  man  nun,  ungeachtet  ein  an- 
fehnlidjer  $heil  baoon  in  vSorrafl)  oerfo()lt  unö  in  gro- 
gen  auf  ben  ©efjauen  erbaueten^ohlpaufern  aufbewaljrt 
worben,  auch  oiel  beleihen  nach  ©adffen  an  bie  Jpam- 
merwerföhef^er  aU  foldjeö  oerfauft  worben  wäre,  um 
nichts  baoon  verfaulen  ju  (affen,  fo  gefchwinb  nur  mög¬ 
lich  oerbrauchen ,  unb  baffer  lieber  bie  ©roefe  unbenu^C 
fei;n  (affen  müßte. 

Sie  Bereitung  biefeg  Staterialö  ober  ba$  Sohlen- 
brennen  gediehet  fogleid)  in  ben  ©ehauen  bie  in  hodj- 
ffenö  2  ©tunben  Entfernung  oom  $8erfe  liegen,  unb 
jwat*  oon  ben  Äb^ern  in  runben  ha(bfrigeldh»lid;en 
9Kei(ern,  welche  20,  30  bis  $&chfien*  40  jfla^tec 
$ol$  in  fid)  faffen. 

Sie  ^of^bfen  gehen  hier  jumeilen  nur  10,  gewöhn- 
lieh  aber  20,  unb  manchmal  auch,  wiewohl  feiten  30 
SÖochen  auf  einem  ©effell,  Sie  ©d)mel<$ung  gefd)iehet 
gewöhnlich  in  ben  $rü()jahr$*,  ©ommer*  ober  Jperbjf* 
monaten,  bod)  gehet  fie  nicht  feiten  auch,  wenn  bec 
Stoheifenoorrath  fehlt/  im2öinrer,  weil  man  ftd>  gegen 
baö  2lbfrieren  beö  2luffd)lagewafferö ,  ba  bie  Svobau 
ohnehin  ein  jieifllid)  warmer  ad)  iff,  burd)  ^ubeefen 
ber  ©rohen  u.f;w.  ganjlid)  ju  fchu^en  weiß, 

9Öenn  bie  Qefen  $ugeftellet  unb  gehörig  oorgerid)fet 
ftnb  unb  angehen  füllen;  fo  fangt  man  an  auf  bie  ge- 
wohnlid)e  ?(rt  unb  $war  erff  jwep  biö  brep  Sage  mit 
Jpolj,  bann  aber  mit  Sohlen/  fo  lange  btö  bie  Defen 
unb  oorffiglid)  bie  s$ebenffetne  bie  gehörige  Marine  er¬ 
halten  haben,  auöjuwarmen.  ©laubt  man  fie  nun 
genug  angeroarmt  ju  haben ,  fo  füllt  man  fie  ganj  mit 
Sohlen  an,  unb  fe|t  auf  bie  le|te  ©id)t  ein  Ädjlgen 
t>ec  oorbefchriebenen  25efchicfung>  SO?an  lagt  nun  bie 
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Jfo^fen  öfjne  ©eblafe,  bloß  oon  bem  iuftjug  genarrt, 
eine  ©td)t  um  bie  anbere  niebergel)en ,  gtebt  aber  auf 
jebe  ®td)t  etwas  mel)r  als  auf  bte  oorjjerige,  unb  jieigf 
fo  mit  bem  ©teinfa|  bis  auf  5  jfäflgen.  ©etter  {leigt 
man,  e()e  man  weiß,  ob  ber  Öfen  me^r  €ifenftein  oer* 
tragt,  md)t  gern.  ©0  tote  ftd)  ber  er|le  (Jifenflein  oor 
ber  §orm  jeujt,  wrrben  bie  2)a(ge  ausgefd)iagen,  unb 
bie  ©d)nteljung  nimmt  i^ren  Anfang, 

©as  tn  einem  berglddjen  Ofen  atbeitenbe  ^erfonale 
befielt  aus  $wei)  Jpol)ofenarbeitern> 
jwet)  Aufgebern  unb 
einem  @teinpocf)er. 

55er  Jj}o[)öfenarbetfer  j)at  bie  Unterauffidjt  über, 
unb  bte  Tirbett  oor  bcm  Öfen,  fo  tote  bie  ©ireftion  bes 
©eblafes,  ^u  befolgen,  unb  bie  Aufgeber  $u  beaufftd)* 
ten,  fte  aud)  in  2lnfef)ung  bes  2lufgebens  anjuwetfen 
toie  fte  ftd)  wegen  bes©tetnfaf$es  unb  bergleidjen  $u  oer* 
galten  haben.  ©er  ©od;enlo^n  eines  Arbeiters  betragt 
3  ©alben* 

©er  Aufgeber  Jpauprgefdjafte  i(l  bas  'tfufgeben, 
l)ictnäd)jl  muffen  fte  bepm  2lb|k  d)en  bes  {£i|ens  l;ul(Tid)ß 
^)anb  leiflett,  unb  mit  bem  ©teinpod)er  bas  Aufläufen 
oerridjten.  ©er  Aufgeber  fyat  tood)ent(id)  i\  ©ulöen 
iofjn.  ©er  ©tetnpod)cr  pod)t  bas  ©tujfwerf  oon  bem 
^ifenjleitt  foroo^l  als  ben  flößen,  unb  lauft  mit  bem 
Tlufgeber  auf.  ©er  betrag  feines  loipnes  ijl,  weit  er 
nod)  nebenbei)  arbeiten  fann,  gering,  unb  jwar  wo* 
d)entltd)  i|  ©ulbem 

3n  ber  britten  ©d)mefjwod)e,  wo  icb  mtd)  auf  bie» 
fern  ©erle  befanb,  war  man  mit  bem  ©tdn|ä£  auf 
eine  @id)t  b.  f.  75171  Gtubifjoll  Kopien  auf  85  Mattel 
©ifenjletn*s-öefd)idung,  jebes  ju  1944  (Ubifyoll  3n* 
halt,  gejliegen.  -  % 

©ie  ©d)meljung  würbe  nicht  fef;r  lebhaft  geführt/ 
ba  bie  Säalge  auf  ben  ooljen  fo  toie  Den  leeren  Jpeerb  a 
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Stfinufe  nur  6  bis  7  SRal  mfyfelten,  man  frteB  bafjer 
and)  miUid)tet  §orm  in  24  ©tunben  nic^r  mefjr  alt 

I. 6  ©idjten  unb  brachte  §iernon  14  bi$  15  o|lreid;ec 
Zentner  3ioi)ei|en  aus» 

Sie  @d)lacfe  war  non  ber  ©onftJIenj  eirtnö  bimnen 
$5edferteig$ ,  /  unö  *>oK  non  meinen  ungefdjmoU 

jenen  üuarjfornern,  and)  (rnben  ftdf)  £ier  unt)  Da  in  i(>e 
einige  <£i)Vnf6t*ner/  Dalmer  man  fie,  um  btefe  mteber  ju 
erraffen,  unter  einem  gen)b()niicf;en  brepjiempligen^odj* 
roerf  pocf)t/  unb  bann  tndfdjf»  Uebrigenö  fmb  btefe 
Abfälle  jiemlicb  fd>roer  /  woraus  ju  nermutf)en  i|I,  Dag 
fie  iiud;  uod;  niel  nerfrUfteö  ©ifen  enthalten;  unb  non 
einer  buntel  fd)n)dr$lid;grunen  $arbe* 

Sas  db|led;en  gefd)a!)  fdg(id)  2  €D?a( /  unb  jtnab 
frub  unb' "äbenbs  um  6  Uj)r  wo  Die  Arbeiter  einanbee 
ablofeten. 

Saö  dusgebracfjfe  9tof)etfcn  ijl /  weil  man  wegen 
ber  ©trengflufftgfeit  ber  ©rje  nie  ju  einem  Bo^ett 
©teirtfa^  gelangen  fann>  unb  bie  ©djmeijung  nur  lang« 
fam  treibt  non  einer  bunfelgt  auen  $arbe,  unb  habet} 
jietnlid)  leid)t$u)pg  unb  j*tr  ©ießeret)  gefd)icft* 

Sen  größten  $f)eü  auögebrad)ten  j?io()eifen$ 
brauet  man  in  Svobau  für  Die  §tifd}[)ütten,  unb  einen 
geringem  $u  ©u^waaren. 

Sie  Siegern;  weld;e  man  ^ter  fertiget  tji  meifl  ta± 
ben*>  bod)  and)  etwas  ©,anb*  unb  £e()mgug,  unb  be¬ 
tragt  jd^rlid)  gegen  150  bis  180  ©entner.  SOian  fja£ 
ju  bem  ©«be  einen  ©iegermeiger  unb  einen  ©efeüen, 
weld;e  btefe  SBaaren  fertigen»  ©rjlerer  bekommt  bie 
gefertigten  ©efdge,  als  Heftel,  Sfentopfe,  i?od)topfe 
unb  bergl.  nadb  bem  Sttadg  meldjes  fte  in  fid)  faflert, 
anbere  hingegen  nad)  bemÖeWidjt  bejaht,  unb  biefer 
lo^nt  bann  ben  ©efellett  aus» 

dasjenige  0to^eifen  nun>  welches  ju  $rifcheifen 
nerarbeitet  werben  foll,  b»j>»  bie  ©änje  inerben  na$* 

II.  fy.  iv.  fcan!>,  0 
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bem  fie  gewogen  unb  bezeichnet  finb ,  in  bie  grifchhüt* 
ten  gebracht,  unb  ben  grifd)ern  tibergeben. 

3)ie  grifc^^utten  fmb  in  ihren  mefentüc^en  ^heilen 
olle  einanber  gleich/  nur  futbet  bep  einer  unb  ber  a n« 
bern  in  änfe^ung  ber  9ftafd)inene  eine  deine  Abwei¬ 
chung  (latt,  unb  in  biefer  $infid)t  fann  man  auch  im* 
mer  einer  Der  ber  anbern  einigen  SBorjug  zugefiehen« 
£)ir  Anjaf^!  ber  grifchbütten  belaufe  ftd)  auf  fed)ß, 
welches  fünf  einfache  unb  eine  ©oppdljüffe  finb* 
©ammtltd)e  fed)S  grifd)büffen  fmb  mir  6  unb  7 
©den  beben  oberfchlagigen  labern,  weld)e  burch  acht 
Arme  an  bie  b^r  gewohnfid)  gelochte»  5Beden  befefh* 
get  finb/  $um  betrieb  ber  '©eblaje  foroohl  als  übrigen 
SWafcbmen  Derbem 

35ie  Art  ©eblafe  welche  frier  üblich  finb/  fmb  bie 
einfachen  f^ljernen  33alge  bie  wed)felßroeife  dou  ber 
Äraft  beS  SBajferß  roittelji  beß  fKabeß  als  beS  empfaben* 
ben  unb  ben  23bdfü£en  roeld)e  auf  ben  ©trid)en  nkber* 
unb  abjlreid)en ,  als  ben  überfragenbcn  9Rafcbinent()ei« 
len  nteber,  unb  burch  ftd)  felbfr  aufwärts  bewegt  wer* 
ben*  £>ie  lange  biefer  Q3alge  iji  4  ©den. 

58as  nun  bie  23orrid)tung,  bie  man  $u  ©trecding 
beS  ©ifens  bat/  betrifft/  fo  gehöret  hierher  511  bemer* 
fen,  baß  man  fiel)  in  ben  einfachen  Jpütten  allein  $u 
btefem  S^ecf  zweper  ©d)wanzhammet*,  unb  nur  in  ber 
£>oppelhütte  $u  bepben  geuern  eines  gemetnfd)afclid)en 
Aufwerfers  bebient* 

®ie  erwähnten  ©chwan^ammer  finb  in  Anfehung 
ihrer  ©roße  fe^r  Derfd)teben,  weil  man  ben  einen,  unb 
$wac  ben  großen  allein  $um  Saugen  unb  Abrichten  ber 
©d)irbel  unb  ben  deinen  ^um  Ausfcßmieben  bee  ©tab* 
eifenß  braucht*  ©rjlerer  ifl'a|  Sentner  unb  legerer 
2  ©entner  fd>wer* 

S)ie  barbtetbenben  SDlafcßinentheile  bep  biefen  9)?a- 
fd;inen  fmb  bie  Ambofe  weld;e  hier  fehr  fd)ma(  finb, 
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unb  auf  einer  fogenannfen  ©djaafe  in  bem  Sdjmiebe- 
(locf  flehen*  2lud)  biefe  ftnb  von  verfd;iebener  33efd;af* 
fenheif,  tnbem  bie  Sahne  bes  einen  mor cwf  gelänget 
wirb  4  Soll,  bie  beö  anbern  aber  nur  2|  3od  breit  if?* 
(Bo  fdjmate  $5a$nen  fu^rt  man  hier  aus  ber  Ur|ad;e 
weil  man  glaubt  fie  treiben  bej]er,  weiches  auch  gan| 
wafyvfdjeinlid)  i jr,  aüerbings  aber  gehört  mehr  baju 
wenn  einer  auf  biefen  2(mbofen  fcbmieben  will,  al$ 
auf  brettern* 

®ie  @cbwan$hdmmer  beftnben  ftch  an  5  ©den  (an* 
gen  bud;enen  Reimen,  welche  ungefähr  4§  ©de  t>om 
Jammer  jurud:  wo  bieJjulfe  liegt/  ihren  Unrerjlü£ung$* 
pun ft  worum  fie  fid)  bewegen,  haben*  Km  hintern 
©nbe  be6  £dme$  beftnbet  fid;  ein  nad)  unten  mit  einem 
©cpnabel  nerfehener  ^reürtng,  weidjer,  inbem  ber 
©d;nabel  beSfelben  beprn  ©ang  bes  Jammers  auf  et» 
nen  barunter  Itegenben  $mboö  fd;Idgf  jum  g(eid;fbrmi* 
gen  ©ang  ber  Söiafdjme  beitragt*  (Sie  h äugen  übri¬ 
gens  in  einem  ijammergerüjle  von  ber  gewöhnlichen  üvt, 
ba$  aus  brei;  @tu^(faulen  unb  bem  barüber  liegenben 
©tuhibaum  beftehet,  unb  werben  von  einer  gemein» 
fcbafdid;en  ®e(le  oon  i\  ©de  ©tdrfe,  um  rodd;e 
jtvei;  Jpebiattenringe  oon  s|  ©de  ©urd;meffer  (iegen, 
ber  grojje  Durch  6,  ber  Heine  aber  von  8  ^ebiatteti 
gehoben* 

®er  'Hufwerfec ,  welchen  man  in  ber  ©oppdhütte 
{jaf/  tjl  oon  2§  ©enfner  ©d;werc  unb  an  ein  3  ©den 
langes  Jjelm,  an  bejfen  hinterm  ©nbe  ftd;  eine  $üffe, 
welche  in  bie  Siichfenfaule  eingeiegt  wirb,  bejinbef, 
befeßiget*  ©r  hangt  übrigens  in  einem  ganj  gewöhn¬ 
lichen  Jpammergerüjle ,  bcjfen  J^aupctheiie  bie  betjben 
5hram*,  bie  Subbd»  unb  $meh  S3ud;fenfdufen  finb* 

®iefer  Jammer  wirb  in  becSÖJttte  bes  Reimes  burd; 
bie  fünf  ‘tfrme  bes  2lerovinge$,  von  Dem  §tab  welches  1 

0  » 
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gleiche  ©imenfionen  mit  bent  Dorbefchriebenen  §at,  ge* 
fopf/  unb  gehoben* 

©ec  ^)elbei6  -  Tfrrrt  melden  mait  ßc&  gleichfam  irt 
bec  5Be(le  unb  ben  Jjebarmen  benfen  fann,  ijl  i\  ®le 
lang  /  fo  ba£  fid)  bie  $raft  |ur  iajl  i>erf)alten  muß  wie 
btefer  {aßarm  311m  $albmff]'er  be$  Stabes,  welcher  90 
Soll  iß,  mithin  $raft  t  laß  —1:3* 

©ie  Eonßruction  ber  ^cifdlpeerbe  ifl  in  allen  Jpuf* 
ten,  wenigßenö  bod)  im  wefentlidjen  gleid),  unb  $war 
folgenbe:  ©ec  ijeerb  iß  2 9  Soll  l^ng  /  b.f).  namlid) 
von  ber  ijeerb*  ^ur  SRud'feite,  28  S°H  breit ,  b.i.  von 
berSorm*  Jur  @id;f  feite,  unb  12  Soll  tief. 

©er  59oben  liegt  roaagred;t  im  §euer. 

©ie  $orm,  beten  SRunbung  |3oll  breit  unb  1  Soll 
§och  ißr  liegt  12  Soll  hoch  Dom  Sbobenßein,  11  Soll 
vom  Stücfjapfen  entfernt  unb  fof^lig  3  Soll  im  Jeuer. 
5ßon  ber  SERunbung  liegen  bie  ©ufen  3  Soll  jurticf. 

©a$  ©d)ladenlod)  iß  6  Soll  über  bcm  ©oben  unb 
jwac  auf  ber  ipeerbfeite  angebracht. 

©iefe  $euer  ftnb  alle  gnüglid;  fyod)  über  ber  Stab* 
ßube  unb  bem  ©afierfpiegel  erhaben,  unb  baf)er  in 
Jjpinftd)t  ber  Srocfne  gefdjicft  angelegt.  2ln$üd)te  aber, 
bergleichen  fonß  bep  ben  grifd)feuerrt  $u  2lusbunßung 
ber  5eud)tigfetten  unb  3tbfuj)(ung  ber  geuer  gewöhnlich 
ftnb,  finbet  man  hier  nid)t. 

£3ep  einem  bergleichen  §euer  ftnb  hier  9Rann  bc* 
fd;afciget,  unb  $war  jtnb  bieß: 
ein  SReißet-, 

$wep  ©efellen  unb 
ein  ^)uttenjunge. 

©er  SReißer  iß  berjenige  auf  beflen  Stedjnung  ge» 
arbeitet  wirb,  er  fährt  baffer  bie  Tlufficht  über  feine 
ieute,  bauet  außerbem  bas  Seiler?  befocgt  bie  n6tl)i* 
gen  ^Reparaturen  an  ben  Bälgen?  unb  tl>ut  heb  ber 


grifd)arbeit  mdjfö/  q(ß  mdhrenb  bem  Waufen  fdjmie* 
ben,  unb  bann  jittgetu 

©ie  ©efeüen  muffen  bie  fleinen  Sieparafuren  an 
bem  $ammergerujle  gemeinfd)afdid)  mad)eri,  unb  wed)* 
felßmeife  einfd)me($en,  unb  bie  ^^eile  machen* 

©er  Jpüttenjunge  perrid)tet  «hanblanger^rbeif» 
©te  Vorrichtung  beß  geuerß  tft  wenn  bie  grifcf)* 
arbeit  t^ren  Anfang  nehmen  fpfl  mie  begannt  baß  erfie 
maß  beforgt  roerbeii  mußt  ©iefeß  gefdjiehef  hier  in* 
bem  man  ben  Jpeerb  big  auf  eine  ^albfugda^niicbe,  io 
$o(l  tiefe  23ertiefung  mit  troefnem  .SohlengefKibe  an* 
füllt/  unb  in  biefe  etmaß  gabre  ^prot)uffe^  a(ß  ©ahr* 
fd)lac fe  unb  ©djmaal  (egt,  unb  barauf'Jffohfen  feftuttef. 
€rjlere  bie  gaijreu  ^robufte  merben  jugefe|t,  um  bem 
gener  unb  ber  iuft ,  mdd)e  of^ne  biefe  e^e  ftd)  noch 
<0d)lade  fdbjt  erzeugte ,  gemeinfd;aft(id>  perfaltenb 
aufß  <£ifen  mirfen  mürben,  einen  anbern  fd)icflid)en  ®e* 
genjianb  feiner  Qßürfung  511  »erraffen,  unb  bie  geuer* 
jlätte  eher  a(ß  ohne  bjefen  3ufa|  gefd)e(jen  fonnte  ju 
erbarmen*  Uebi’igenö  mirb  aud)  Ptefldd)t  nod)  ein 
$|jei(  beß  nicht  unbeträchtlichen  €ifengeh«(teß  btefec 
TCbfatle  f)ieröurd)  mit  gemonnen. 

®enn  nun  bie  grifcfyarbeit  ihren  Anfang  nehmen 
fofi,  bringt  man  ju  ben  angefdjüttefen  Äohlen  etmaß 
geuer,  unb  (dgt  baß  ©eblaß  an,  bannt  ftd)  baß  geuer 
fog(etd)  bejfer  perbreiten  fann  unb  bie  geuerjidtte  et* 
maß  angemdrmt  mirb» 

9tad)'  Verlauf  einiger  SKinufen  $og  man  baß  ©e* 
blaß  mehr  an,  unb  jmar  fo,  bag  bepbe  25d(ge  in  einer 
Minute  6  med)fe(ten,  rücfte  bie  ©an$,  meld)e 
porher  außerhalb  bem  geuer  lag,  mit  ihrem  porbern 
€nbe  ober  nad)  bem  ted)ntfd)en  Tlußbrud  mit  bem^opf 
etmaß  inß  geuer,  unb  (egte  baß  Pom  oorigeri  $heü  *** 
haltene  ©d)irbel  in  eine  ©drmjange  gefaxt,  unb  ei* 
tilge  ebenfallö  Pom  porh^rigen  Anlaufen  erhaltene  ^o(* 
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ben/  um  fle  anjuwarmen,  ans  $euer.  hierbei)  würbe 
bte  Siegel  t )aß  alles  was  juerß  wann  werben  fall  am 
me^rjlen  in  Den  58tnb  fommen  muß,  befolgt,  unb 
jwar  war  es  §ier  bas  ©d)irbel  welkes  juetfr  in  ben 
Sßtnb  gelegt,  mithin  auch  $uerft  erwärmt  würbe.  Sie 
2fnlauffolben  würben  fpeils  über,  tpeils  aud)  mit  not* 
bte  $orm  gelegt,  bamit  fte  nur  nebenbei)  nad)  unb  nad> 
mit  "erwärmt  würben.  Sag  baS  §euer  ftftö  voll  $ol)- 
len  gehalten  würbe,  um  immer  gleid)  fpoije 'Semperaeur 
ju  bemalten  unb  ben  ©ifenoerbranb  $u  uer^üt^en,  t>er* 
fielet  ftd)  non  felbfi. 

Sie  Kopien  würben  roaljrcnb  bem  €infd>mel$en 
fleißig  mit^öajfer  abgelofdjt,  bamit  bie  ^ntenfitat  beS 
geuers  immer  nad)  innen  nerjlarft  würbe  unb  weniger 
.Sollen  verbrannt  würben. 

Sas  ®armwerben  beS  ©dritbels  gieng  ziemlich 
langfam,  inbem  es  erft  nad)  Sßerßnß  einer  3^if  nort 
53  Minuten  ben  ©rab  ber  $öeisglül)ebil3e  erlangt  l;atte. 

Sas  ©d)irbel  würbe  nun  perausgenommen ,  mit 
einer  etwas  fleiuern3ange,  einer  fogenannten  @d>mie* 
bejange  gefaxt,  unb  roaprenb  man  einige  Tfnlauffolben, 
um  fie  jru  erwärmen,-  an  bejfen  ©teile  in  ben-^Bint) 
rücfte,  unter  ben  großen  Jpammer  gcbrad)t,  worunter 
man,  inbem  berfelbe  in  einer  SNinute  140  ©d?lage 
tfjat,  am  einen  ©nbe  beS  ©cfrirbels  einen  ©tabeifen= 
folben  abfduntebete,  unb  bann  abfepte.  ©aßrenb  ber 
geit  als  bieß  gefcf)al)e  waren  einige  ber  7(nlauffoIben 
wieber  weißwarm  geworben,  weld)e  nun  jebod)  unter 
bem  f  leinen  Jpatnmer,  weil  ßd)  bas  ©attungseifen  un*' 
ter  biefeni  fd)6ner  unb  gleicher  fdjmieben  laßt ,  $u  ©tä* 
ben  ausgefchmiebet  würben. 

9Kan  legte  nun  immer  wieber  anbere  Äolben  an, 
unb  ins  geuer,  unb  continuirte  bamit  fo  lange  bis  ei* 
nige  $wanjig?lnlauffolben  eingewarmt  unb  ausgefebmie* 
bet  waren,  womit  man  ponTlnfang  beS  Jjerauöfcbmie* 


fcenS  bis  ju  ©nbe  i  ©tunbe  22  SRinufen  bep  einer  an» 
fegnlidjen  ©efegminbigfeit  beS  Jammers  jubraegfe* 
31ücb  Verlauf  1  ©tunbe  unb  5  8  Minuten  »on  Seit  bet* 
Vorrichtung  beS  geuerS  angereegnef ,  gatte  ft  cg  fegon 
fo  oiel  ©dgade  im  geuer  erzeugt  bag  ge  t>om  SÖinbe 
beraub/  unb  umgergefcbleubert  mürbe«  SRan  japfte 
biefe  ©dgade,  melcge  mit  etmas  ©feu  oermengt  mar, 
mittel)!  beS  ©cgladenfpieges  buregs  ©cgladenfdgel  ob, 
fonberte  bas  ©fen  ba\>on  unb  marf  es  mieber  ins  §euer, 
bie  ©dgaden  hingegen  auf  ben  ©cgfcjdengaufem 
25et;m  2(usfd)mieben  lag  bie  ©anj,  unj  9>lag  int 
geuer  $um  Tlnmdrmen  ber  Äolben  $u  gaben,  nur  meni$ 
im  geuer,  bager  aueg  mdgrenb  biefer  Operation  fein 
©nfcgmeljen,  fonbern  ein  blogeS,©mdrrnen  beS  SRog* 
eifens  gatt  fanb ,  fo  mie  aber  bie  fdmmtlicgen  Volbert 
angemarmt  unb  ausgefegmiebet  maren,  mürbe  bie©att$ 
meit  unb  jmar  bis  beonage  über  bie  §orm  ins  5?uee 
gerudt,  uub  bie  35algfd)u|e  angejogen,  fo  bag  nun 
bepbe  Vdlge  in  einer  Minute  10  SRal  mecgfeltem 
ba  bas  ©nggmeljen  eigentlich  erg  feinen  Anfang  nagm* 
muffe  man  bie  ©dgade ,  melcge  fid>  tm  Jjpeerbe  gefam« 
melt  gatte,  mieber  abgeegen,  meil  $u  viel  berfelbett 
oorganben  mat*.  SDiefe  ©cglade  mar  mieber  t>on  ber«* 
felben  53efd)agengeit  mie  bie  erge,  ndmlicg  mit  oielerct 
©fett  oermengt, 

3tad>  Verlauf  1  ©tunbe  unb  20  SRinufen  mar  bie 
gemognlidje  Ouantttat  SRogetfen,  melcge  gier  auf  ein 
SRal  oerfrifegt  mirb,  b.  g  ndmlicg  2§  bis  3  Zentner, 
dngefcgmo4en ,  mobep  bem  geuet*  bie  ©cglade  3  bis  4 
SRal,  je  naegbem  es  notgig  igA  benommen  wirb* 

9!acg  bem  ©nfcgmel^en  mürbe  bie  ©anj  juruef, 
unb  ganj  aus  bem  fetter  gerudt* 

%e$t  befanb  fieg  bas  ©fen  im  grifeggeerbe  im  dugerg 
rogeti  Suganbe  unb  ber  ndmlid)en  ©nftgenj  mie  bie 
©cgiade  melcge  oben  auf  bem  ©fett  ganb«,  2Rait  lieg 
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mm  baß  ©eblüß  nod)  5  Sttinuten  beweglich,  bnmif  bie 
etwa  nod?  im  Jpeerbe  befindlichen  roßen  ungefd?m offenen 
SRoßeifentßeüe  aufgefucht  unb  gefd?moI$en  würben,  Dann 
aber  hemmte  man  baß  ©eblaß  unb  befreite  Die  im 
Jpeerbe  beßnblidje  Sifeti»  unb  ©d?lacfenmajfe,  um  ße 
etwaß  gefielen  ju  laßen  pon  Sohlen, 

©o  wie  erß  Die  ©cßlacfe,  unb  bann  baß  ©ifen 
nad?  unb  nad>  etwaß  erfalret  mar/  mürben  fte  bepbe 
fpldßenweife  abgehoben  unb  erßere  bep  ©eite  geworfen, 
|e|teß  aber  auf  bie  ©anj  gelegt,  ©aßrenb  btefeß  7lb* 
fpleißenß  perftrid)  eine  Seit  POit  40  Minuten.  9)?an 
gellte  nun  Die  abgefpleißten  ©ifenfd?ciben,  nad?bem 
$o()Ien  angefd)uttet  waren,  mit  einer  großen  23red)* 
ftange  $iemlid)  [entrecht,  bod)  etwaß  gegen  bie  $ßinb- 
feite  geneigt,  unb  jwar  fo,  baß  Die  roßeßen  ©tücfe  am 
mef^rfien  m  Den  s2öinb,  Die  galjren  aber  Dahinter  Ma¬ 
nien,  unb  ließ  Daß  ©eblaß  fo  an,  Daß  bepbe  '•-öalge  in 
einer  Minute  ö^mpulßoneß  machten,  übrigens  würbe, 
wenn  ftd)  Diefe  ©pleißen  etwas  gefenft  Ratten,  mit  Der 
S5red)ßange  zuweilen  nacbgeßolfen. 

9]ad)  |  ©runben  Da  Diefe  ©cheihcn  ganj  nteber« 
gegangen  waren,  unb  ßch,  weil  ße  nun  burd?  bie  ©in* 
wirfung  Der  iuft  betradnlid)  gafprer  geworben  waren, 
in  einem  fe^r  mußgen  S^ffonbe  unb  oeranberter  garbe 
im  Jjeerbe  befanben,  würbe  nocbmalß  aufgebrod?en* 
3^e r  Arbeiter  flach  namlid)  mit  ber  ^reebftange  auf  bee 
Jpeerbfeite  inß  geuer  unb  wog  nun  baß  ©ifen  nach  unb 
nach  auß  feinem  fagrr,  wenbete  bie  9Kaße  fo  lange  biß 
fte  über  bie  gorm,  unb  jwar  bie  ©eite  welche  nod)  am 
rofjeßen  ju  fepn  feßien,  in  ben  ßärfßen  $Binbßrom  fam* 
2$a()renb  bem  TCufbrecßen  manipulirte  ber  TCrbci- 
beiter  mit  außerß  wenig  ^oßlen,  bamit  nicht  bie  burd) 
Die  gönn  jutretenbe  atmoß?i)arifd)e  iuft  größtenteils 
in  Äo^lenfaure  umgewanbelt,  unb  alfo  aufß  ©ifen  un* 
wirffam  gemacht  werbe ,  benn  bieß  ijt  aderbingß  bepm 
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$rifd)procef$  bie  wirffamjle  @u6fianj>  infitem  fie  obet? 
vielmehr  ber  ©auerjioff  betreiben,  wenn  er  mit  bern 
(£ifen  bei)  biefer  Temperatur  in  Berührung  fommt, 
cppbirenb  auf  bie  fremben  3Je(lanbtf)eile  be$  9io^eifenö 
wirft,  unb  fo  baö  SKitfel,  burd)  weldjeö  bie  Trennung 
ber  erlern  Pom  le|tern,  wiewohl  leiber  nicf>C  anberS 
als  auch  mit  einigem  Qüfenpertujl,  bewerfjMiget 
wirb,  ijh 

T)ie  23erwanbtfchaft  beS  ©auerjloffs  jum  Sohlen« 
jloff  wi rb  ndmlid)  bep  biefer  Temperatur  mächtiger, 
als  bie  jwifd)en  ben  23efianbtheilen  bes  gefohlten  £i- 
fenS  ifi ,  ba^er  bei*  $ohlenjloff  Pom  Dvo^eifen  in  ®e« 
jtalt  ber  .Sohlenfaure ,  unb  ein  großer  T^eü  bes  fytev* 
burd)  frepgeworbenenSifenS  als  jfalf  abgefd)ieben  wirb* 
$ftt  bem  entjlanbenen  ©ifenfalf  lofen  fid)  bann  bie  im 
Steifen  beßnblichen  €rben  chemifd)  auf,  unb  geben 
in  bie  ©cblacfe  über» 

97ad)  bem  TCufbrec^en  fabe  ber  ?frbeiter  fleißig  ba* 
bin,  baß  bie  aufgebrod)ene  9Rajfe  immer  nad)  unb 
nad)  unb  jlets  gleichförmig  niebergieng,  $u  bem  (£nbe 
fud)fe  er  bie  9Sajfe  ba,  wo  fie  (td)  jugleid)  gefenft, 
unb  alfo  ro£  ben  $eerb  gefe|c  hatte,  °f£  m*£  ^ev 
Srecbfiange  nachjuhelfen.  2lud)  bemül)ete  er  fid),  bie 
öejfnungen ,  welche  fid)  ber  ® inb  hie  unb  ba  burd) 
bas  um  bie  §orm  herum  gefd)lid)tete  Sifen,  um  $u 
entweichen  mad)fe,  burch  QSerftopfung  mit  Sohlen  $u 
uerhüthen,  weil  hierbiucf)  piele  fuft  ungenu|t  bapon 
gegangen  wäre. 

®ie  nun  biefe  SKafie  nochmals  burebarbeitet  unb 
uiebergegangen  war ,  fanb  man  fie  an  Qonfijfenj  unb 
garbe  betrdd)tlich  /  unb  nod)  mehr  als  porhin  perdn* 
bert,  inbem  fie  nun  f lumpig  unb  »iel  weißer  »on§qrbe 
worben  war.  hiermit  war  man  aber  nod)  nicht  ^ufrie« 
ben,  fOnbern  behanbette  biefes  Sifcn  ganj  auf  bie  eben 
befd)riebene  Hvt  noch  einmal»  3}ad)  biefer  öehanb* 


\  lung  war  baöfet&e  bem  ©greifen  in  feinen  Sigenfcbaf- 
fen  feljr  naj>e  gekommen,  t'nbem  es  nid)t  allein  an 
©ebmel^barfett  au^erorbenflid;  Detloren,  fonbern  aud> 
feine  vorder  ref^e  garbe  in  eine  roeige  serroanbelf  §<\tttr 
unb  ^aiifig  gunfen  fprubefe,  9J?an  DerfcbritC  ba£er 
mm  nad;  ®erflub  einet-  geit  Don  2  ©funben  unb  20 
Minuten  Dom  erjlenmal  $ufbred)en  an  gered;net  jum 
©a^raufbred)en* 

3Han  fc fyuttete  nun  fo  Diel  $o()fen  an,  ba§  ein 
Raufen  Don  benfelben  auf  bem  geuer  flßiib ,  unb  jog 
bie  $3alge  an ,  bis  fie  ungefähr  in  einer  Sttinute  jefjn- 
mal  wed;feften*  ‘Selbes. gefd;a()e,  um  bie  5empera= 
tu r  $u  er^o^en,  unb  baS  nun  jiemlid)  gaf>c  gewor* 
bene  in  ^lumpd)en  befie^enbe  (£ifen  jufammen  in  einen 
?l>eil  3U  bringen.  #uS  btefer  Urfacbe  würbe  nun  nod> 
einmal,  unb  jwar/  wie  man  fid;  ted;nifd;  ausbrüeff, 
ga§t*  aufgebroeben*  Ser  'Mtbcirer  ^ob  bas  (£ifen  mit 
bet-  großen  Q5red?|tange  bas  le£te  aus  bem  geuer 
unb  über  bie  gorm  jwifdjen  bie  holden,  um  es  nod> 
ein  9)?al,  unb  in  einen  klumpen  jufammen  $u  fd;meljen* 

9tacb  Verlauf  einiger  Minuten,  ba  fd;on  ein  ?l)ert 
beS  (jifens  abgefeimten  fepn,  unb  ftd>  in  ben  Jpeert> 
gefammeft  ()aben  mod)te,  würbe  mit  einer  etwas  dei¬ 
nem  23red)jlange,  als  bie  Dorerwabnfe  war,  nam(id> 
mit  ber  fogenannfen  $tvlaufbrecbflange  in  biefeS  gefam» 
melte  flüjftgeSifen  gefahren  unb  etwas  barin  Derweilt, 
unb  felbige  bann  wie  ber  berausgejogen ,  wo  ftd)  benr* 
eine  (larfe  Dtinbe  Don  Sifen  bartfm  gelegt  batte,  bie 
nur  bureb  mieberboblteS  ©d)!agen  mit  einem  ^a-nb Jam¬ 
mer  wieber  Don  bet-  $3recb(lange  getrennt  werben  fonnte* 
jpior  unterfud)te  namlid;  ber  Arbeiter,  ob  ftcb  genug 
€ifen  im  beerbe  gefammelt  batte,  unb  ob  baSfdbe 
auch  gefebieft  jum'änlauf  wäre*  Sa  er  nun  bemerke, 
ba§  ftd;  bas  (Eifen  im  Jpeerbe  unb  ber  eiferne  ©tab 
mittdfl  ber  ©d;roeij}b*le  mit  einanber  Derbanbett;  fo 


mürbe  ein  runter  oben  mir  einem  Jpef t  oerfejjener  ©fab 
t>on  2  gllen,  idnge ,  ein  fogenannter  Anlaufjiab  ins 
fluflt'ge  gifen  gejiedt,  unb  Damit  bei;  ßetem  ©enben 
unb  ©rel;en  einige  SJtinufen  barin  Dermeilt  unb  bann 
mir  bem  baran  gefchmeijjten  .gifen  f)eraugjogen,  unb 
unter  ben  deinen  Jammer  gebracht,  n>o  le|tereg  etmag 
$ufamrnergefd)lagen  mürbe,  Sfian  fu§r  nun  nod;  ein 
5[ftal  mit  biefem  ifolben  in  ben  Jpeerb,  unb  liejj  nod; 
etmag  gifen  baran  laufen«  Aud;  je£t  mar  ber  Arbei¬ 
ter  frefß  bemühet,  bag  gifen  nur  nacl;  unb  nad;  fd;mel* 
jen  unb  niebergel)en  511  (affen,  bainit  fid;  nie  mel  mel)r 
alg  mag  511m  Anlaufen  n6tl)ig  ijl,  auf  ein  SÄal  in  ben 
©umpf  fammelt,  meil  au^erbem  511  biel  beg  gifeng 
uerbrenuen  unb  in  bie  ©ddade  ge^en  mürbe,  gr  |>ebü 
baber  bie  aufgebrod;ene  gifenmajTe,  fo  oft  fie  fid)  511 
tief  in  ben  $cerb  gefenft  l;at,  mit  ber  Anlaufbrecb* 
fiange  ernpor,  unb  fud)t  ^ierbuv^  ben  gifenoerbranb 
fo  biel  möglich  oerl)inbern, 

Siacfj  einigen  STünuten  mürbe  ber  ©tab  mit  bem 
cmgelaufcnen  gifen  mieber  f)eraugge^ogen ,  unb  nad;* 
bem  ber  Anlauf  unter  bem  deinen  Jpammer  etmag  £u* 
fammen  gefchlagen  mar,  ben  bemfelben  eünjfofben  mit« 
teljl  beg  ©e|eifeng  abgefe|t,  3)iefer  Kolben  mutbe 
fogleid)  bon  einem  anbern  Arbeiter  mit  einer  3ange  ge¬ 
faxt,  unb  mährenb  ber  3'etf,  als  jener  mieber  anlau* 
fen  liej$,  am  einen  gnbe  $u  einem  ©tab  auggefefrmiebet, 
hiermit  conttnuirte  man,  fo  lange  nod;  etmag  an* 
laufen  wollte,  meil  man  burd;g  Anlaufen  nid;t  allein 
an  Seit,  fenbern  amt  uu  .Sollen  unb  gifen  eine  be* 
trad;tlid)e  grfparung  macht,  intern  man  l>ter  bag  gi* 
fern,  ohne  eg  mieber^ohlt^u  erwärmen,  mag  ohne  bag 
Anlaufen  mit  Seit« ,  #'of;len*  unb  gifenoerluj}  gefche» 
l>en  mu$,  augfdjnueben  fann.  $ier  liefen  jebeemal 
bon  20  big  30  Kolben  an,  fo  ba£  nur  nod;  menig  jum 
$i>eU  übrig  blieb. 
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SKan  lieft  nun,  nachbem  nidjtg  mebr  bag 

tiod)  im  beerbe  befinbiidje  (Sifen  oeflenbg  niebergehen, 
fcburte  bann  bie  5?of;len  bet)  ©eite,  oermtnberfe  bag 
©eblafe  unb  brach  in  furjem  ben  $f)eii  mitteip  beg 
Sf)ei(()afeng  unb  ber  Vrccbpange  aug. 

Der  'S^eii  mar  jiemltcb  flein,  unb  ungefähr  auf 
50  big  55  9>funb  <$u  fehlen,  babep  aber  fef^r  faftig 
roeip  non  garbe,  unb  fprüfcete  immerma^renb  lebhaft 
gunfen« 

SWan  brachte  i{)n  nun  unter  ben  großen  Jammer, 
jangete  ibn,  unb  richtete  jugleid)  bag  aug  i^m  enfpan- 
bene  ©d)irbel  ab. 

Die  fammtlicben  grifdjer  bet)  biefem  ©erfc  Pef^en 
mit  i^rem  Jperrn  im  (tontraef,  taut  meinem  fie  fid) 
anpeifddg  machen,  auf  eine  geroiffe  Quantität  $iof)ei- 
fen  bag  fePgefe|te  Üuantum  ©abreifen,  eg  fei;  in  ©ta* 
ben  ju  QMecben  ober  ©artunggeifen  gegen  einen  geroif* 
fen  lo^n,  unb  ©tebererjlattung  beg  babep  gehabten 
Tfufroaubeg,  $u  liefern^ 

Die  tpichtigpen  ©egenflanbe  biefeg  Sonfracfg  ftnb, 
mie  ich  pon  einem  grifeber  ju  erfahren  ©elegenbeit 
£atfe,  folgenbe: 

Der  grifeber  liefert  auf  100  $)funb  9to(jeifen  75 
53funb  ©ahreifen.  ©g  roerben  if^n  alfo  25  ^rocenf 
Abgang  $u  oerred)nen  gepattef.  Verarbeitet  er  bag 
ihm  ^geführte  Sifen  mit  menigerm  Abgang ,  fo  barf 
er  ben  Ueberfdjup  jmar  nid)f  üerfaufen,  befommt  aber 
für  jebe  ©aage  auggefebmiebefeg  <£ifen  ju  33  opreid). 
9>funb  2  gl,  1 5  5?jr,  Seiner  jeben  ©aage  <£ifen  be¬ 
fommt  er  if  ÄM.  Sohlen,  braucht  er  mef)t,  fo  be- 
fpmmt  er  fie  auf  feine  Siedlung. 

gür  i  ©aag  Sifen  befümmt  ber3tteiper  loJÄreu* 
$er,  moDon  er  aber  jebem  ©efe((en2|  unb  bem  Jütten* 
jungen  i|  Äjr«  abgeben  mup* 
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Dfe  gabrifation  ber  25lecbe  fonnte  ich,  ba  bie 
gelier,  weil  man  fte  bei;  meiner  Mnmefen^eit  mit  neuen 
Balgen  oerfaf) ,  unb  Oie  Jpüftenmafdjinen  ausbcflerte, 
muffig  jlanben,  nid)t  $u  felgen  befommen,  inbeß  er* 
fu^r  id)  »on  Den  SSledjmeijlern,  mit  melden  id;  mich 
unterhielt/  baß  ba$  Dortige  Verfahren  (gerbet)  jiem* 
lid;  Dem  in  ©ad)fen  gewol)nlid)en  gleichfommt. 

Der  Ö3led)meifier  jlr^t  in  eben  teil  QSer^altnijfen 
mit  bem  Jpetrn,  wie  Der  grtfcher*  (£r  bekommt  ja 
einen  gßl*  ©ünnetfen  oon  52*3)1^1^  beren  er  wod;ent* 
lid;  incl.  ber  barunter  beftnblichen  2  gßL  £3o6eifen 
26  liefert  75  fPfunb  grifd)eifert  in  ©tdben  von  i| 
Soll  ©icfe* 

c.  £>er  -4öbofenproceß  auf  ben  bobmifcfyen  (gi fenb&t* 
ten  jpehfct)  unO  ÄaUig,  umreit  ber  Ödgerbütte 
(örüntbal. 

Unter  ben  Spanien  berjenigen  ©ifenhüttenwerfe, 
auf  welchen  man  bemüht  ijl,  ba$  ©ifenhuttenmefen  $n 
»erbejfecn,  unb  eö  fd)on  junt  $heil  get^an  ^at.  Der* 
bienen  £ewiß  Defjfd)  unb  fällig  mit  genannt  ju  wer* 
ben;  wemgßenö  fd)eiu  i(;r  95eft|er  (bet  Jjerr  ©raf  oott 
3corf)enhan)  feine  Soften,  oiele  Q3erfucbe  machen  ju 
taffen ,  bie  bann  mit  Jpulfe  einiger  oerßdnbiger  futtert* 
Dorjle^er,  $um  ?heil  mit  gludlidjem  (£rfolg  fd)ott  aug* 
gefugt  worben  ftnb/  ober  nod)  fortgefe|t  werben;  auch 
iß  man  bafelbß  ju  wenig  für  ftd)  eingenommen/  als 
baß  man  nid)t  bie  Q3erbe|ferungen ,  bie  auf  anbern  ®* 
fenhöttenwerfert  gemacht  werben  ,  halb  prüfen  unb 
nad)al)mcn  feilte* 

©0  überzeugte  man  fitf)  J«  25.  fef)r  halb  Dort  beit 
S3ortheilen  /  bie  ein  f)Of)er  Dfenfd)ad)t  gegen  einen  nie* 
brigern  hat/  unb  cr^o^ete  biefe  unter  mehreren  anbern 
in  Deutfd)lanb  zuerß  mit,  fo  baß  fte  in  furjer  Seit 
ftntt  30  eine  Jjolje  ben  40  guß  erhielten,  bie  matt 


audj  bis  jeft  nodj  bepbeljalfen  gaf ;  bodj  ifi  Der  jegige 
(Eontroüeur  in  ©eljfd)  (Jperr  Salling)  Der  Meinung, 
Dag  fte  fuc  bie  Dortigen  93ergdltni'jfe  $u  grog  fei),  weg« 
galb  er  and)  Den  Da  begnblidjen  Jpogofen  ndd)gen$  um 
6  gug  ernieDrigen  (affen  will* 

9Jlit  Der  ßrrgögung  Der  Dfenfdjddjte  waren  aber 
bet)  weitem  noch  md)C  ade  QSerbefferungen  bet)  Dem  Dor* 
tigen  ©fenfdjmel^en  erfd}6pft,  fonDern  balD  würbe  aud) 
Die  gemadK,  Den  Jpogofen,  flatt  wie  fonfl ,  oierecfig 
mit  ©teinen  auSjumaäern,  mm  mit  einer  SRajfe  oon 
3  ‘Sbeilen  öuarjfanb  unb  i  Xgeil  ‘Sjjon  6  goll  tfarf 
augjurammeln ,  unD  ba$  ©eflelle,  woju  man  egebem 
Äommofauer  ©anbfiein  ttagm,  auö  eben  Diefcr  Piaffe 
mad)eit,  fo  Dag  feifbem  Die  Sefd)db!gung  Degen 
unD  Deö  ©d}ad)Ceö  bet)  Dem  ©egmeijert  fegr  wrmin» 
Derf  worben  ifl ,  unb  fofglid;  über  ein  3umad)en  langer 
gefd;mo!jen  werben  fann. 

©a$  ©efMe  fclbfr  aber  befam  fa(t  bet)  jebem  3U# 
fetten  eine  anbere  ©roge  ober  gönn,  Denn  £uerg  mad)te 
man  es  cuub,  unD  bann  mereefig,  wobei)  es  bis  je|t 
nod)  geblieben  i(h  ®dgrenb  Diefe  SerdnDerungen 
an  Dem  Öfen  gemad)t  würben,  fud;te  man  aud)  Durd) 
eine  jweefmdgigere  iuftjufugrung  Das  ©d)tne(jen  $u 
werbeffern* 

9ftan  fanb  halb ,  Dag  Die  ÄajlengeMdfe  Den  fong 
gebrdud)(id)en  Slafebdlgen  weit  oor^ujiegen  ftnb;  aber 
Diefe  würben  bepnage  twr  jebem  ©d)mefjen  abgednbert. 
Denn’ halb  glaubte  man  Den  einfad)en,  halb  Den  Doppel* 
fen  .Sagen  Den  QSorjug  einrdumen  $u  muffen,  bis  ec  , 
fid)  für  bie  Doppelten  entfdjieb. 

3Tlicf>t  weniger  Seranberungen  erlitt  audj  Der  übrige 
9Red)aniSmu$  bet)  Dem  ©ebldfe;  Docg  Diefer  war  ju 
mannigfaltig,  als  Dag  id)  jebe  2frt  erwähnen  fonnte, 
gumal  Da  Die  in  Seljfd)  oou  Der  in  ballig  immer  per* 
fd;ieben  war,  unD  noeg  jegt  weid)en  bepbe  ©ebldfe 
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fe^r  Don  einanber  ab,  obgleich  bag  je|ige  ttt  ©efjfrfj 
menigfteng  barin  einen  SSorjug  ba£  eg  öle  iufe 
gleid)f6rmig  in  ben  Öfen  bringt,  2£n  le|terem  örte  fyat 
jpt\  ©alling  je|C  nod;  bte  2ü>anberung  bet)  bem  Qoi)* 
ofen  gemacht,  baft  bie  iuft  ftatt  einer,  nun  mittelft  2 
Sutten  unb  Eüfen  aus  bem  Sonbenfator  burd)  2  einan* 
ber  gegenüber  beftnblid;e  formen  in  ben  Öfen  geleitet 
n>ir-b,  n>efd;eö  eine  mid;tige18erbejferurig  jti  fepti  fd)emt; 
benn  fo  Diel  habe  id)  felbft  bemetft,  bafj,  febalb  biefe 
Einrichtung  ma^renb  bem  ©djmefjen  in  (Staub  ge* 
bradjt  mar,  fid)  ber  ©ang  fe^r  Derbefferte,  unb  me- 
niger  2luffd)iagca>affcr  $ur  SSemegung  ber  3ftajd/ine 
nutljig  maren,  als  man  fonft  gebrandete,  Da  man  nur 
mit  einer  gorm  (chmolj. 

2öag  nun  enblid)  bag  Srennmaferial  betrifft  ,  bef- 
fen  man  ftch  Don  jeher  jum  ©chmeljen  im  Jpohofen 
bebiente,  fo  beftanb  biefeg  faft  immer  aug  meiden, 
garten  unb  ©todt elften ,  unter  melden  nur  ba»  quan* 
titatioe  Q3er()ölCmfj  ofterg  abgeanbert  mürbe,  bis  ber 
je|ige  Kontrolleur  in  2)eljfd;im  3ahre  1800  ben  mid)- 
eigen  QSerfueh  machte,  bet)  bem  ©demeljen  im  Jj? of)0- 
fen  nadeft  Äo^len  and)  furj  gejcbnittencg  bannen  *  unb 
Sichten » ©d)citl)olj  mit  ju  gebrauchen,  mdcheö  auch 
megen  beg  glücklichen  Krfolgg  big  jefjt  noch  bepbehalteu 
morben  ift. 

®as  SJerhaltnift  ber  Sohlen  $um  £olj  blieb  fich 
jeboch  nid;t  immer  gleich,  benn  im  Anfänge  mar  eg 
1:4,  ftatt  baft  eg  je|t  1 : 3  ift;  aber  auch  bie  2lrt  ber 
$u  bem  Jpolj  gefegten  Sohlen  mürbe  Deranbert.  ©ie 
beftanb  namlid)  ^eit^er  faft  immer  bem  QSolumen  nad) 
oug  gleichen  "i^eüen  garten,  meichen  unb  ©todfofftem 
91ur  erft  heb  bem  je|igen  ©chmeljen  faßt  man  bie 
garten  unb  ©todfolften  ganj  meg;  ftatt  beren  aber 
mirb  bem  ©emkbte  nach  um  f°  Diel  me£r  mcidjeg 
8*ft|t,  alg  bie  barten  unb  ©tocf fohlen  mögen,  mo* 
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burd)  in  ber  9tücfficf>t  gewonnen  worben  iß,  baß  bas 
Weid)e  $ol$  bepitaße  in  Ueberßuß  oorßanben,  an  har¬ 
tem  aber  Sftangd  iß;  allein  Die  Jjiammerfcßmiebe  in 
©eljfd)  behaupten,  Daß ,  feitbem  bie  garten  unb©tocf* 
fohlen  bep  bem  ©dnneijen  weggelaß'en  worben  finbV/ 
fein  fo  gutes  Svoßetfen  erzeugt  wirb  als  juoor,  Ob 
Dieß  wirfüd)  ber  Sali  ijl,  Üann  id>  nicßt  entfcßetben, 
bod)  fdjeint  eS  in  fo  fern  nid)t  ungegrünbet  311  fepn, 
baß  bas  weiche  Äoßl,  jumal  wenn  es,  wie  bas  bortige, 
nicht  oon  ber  beßen,©ute  iß,  oon  bemgeuer  feßr  fcßnelf 
tterjeßrt  wirb  (wie  man  fid)  fed)ni|d)  auebrudt)  unb 
baß  alfo,  ungead)tet  ber  berrad)tlid)en  fytye  beS  öfens, 
ber  ©aß  $u  fcßnell  burd)  ben  Öfen  gebt,  als  baß  we* 
gen  nid)t  gehörig  erfolgter  ©esoppbation  unb  ©d)meU 
51mg  bas  (£ifen  fid)  in  ber  erfotberlicßen  ©üte  unb 
öüantitat  abfeßeiben  fonnte,  ©aß  bie  weießen  j?oß* 
len  im  Jpoßofen  feßr  fd)nell  oerjeßtt  werben,  unb  alfo 
feßr  flein  in  ben  @d;me^raum  fommen ,  fann  man 
3war  fd)0n  bureß  bie  gorm  feßen,  id)  fann  aber  ju 
meprerem  23eweife  beßen  bie  feßr  fonberbare  ©rfd)ei* 
iiung  nid)t  unbemerft  laßen,  baß,  als  man  in  bem 
Öfen  waßrenb  bem  ©d)meljen  bie  öe^nung  jur  jwep* 
ten  gorm  gemadit  ßatte,  burd)  biefelbe  eine  große 
Öuanttcat  glüßenbe  jtoßlloßße  ßerausgejogen  werben 
fonnte,  bie  fieß  im  Öfen  an  ber  ffiinöjeite  bes  ©e* 
ßelles  angelegt  ßatte, 

©aß  aber  ber  ©aß  ju  fcßnell  bureß  ben  Öfen  geßf, 
feßeinf  baburd)  bewiefen  ju  werben,  baß  in  ber  jeßt 
abfallenben  ©cßlade  oiel  üuarjförner  entßalfen  ßnb, 
bie  id)  in  ber  alten  nid)t  gefunben  ßdbe,  obgleich  in 
ber  23efd)icfung  bepnaße  biefelbe  iOienge  Öuarj  ent* 
ßalten  gewefen  iß, 

Ungead)tef  beßert  foll  bod)  biefe  ©d>meljung  mit 
J^olj  immer  nod)  feßr  oortßeilßafc  fepn,  benn  man  ßat 
mir  oerfidjert ,  baß  es  feinen  9]ad;tßeil  Weber  für  Die 


@ufe  beß©f*nö/  tibifymd)  für  bie  ÜUMifitaf  beß  7tu$* 
bringenß  habe,  unb  ba§_  ffatt  i  jfübel  £ofj  i  jfübel 
weiche  ÄofclÄ  ««feft  werben  mügte,  ba  bod)  i  $iaftet 
|  (£1L  wcidjeß  Jjoij  9  Äwbel  futj  gefdjnittne#  <5d)eit* 
fyolj  von  6  biß  izßoli  lange,  aber  nur  6  jfübel  5?o iy 
len  giebf ,  wef^alb  alfo,  ba  man  jebeßmal  t  j?übel 
j?ol)ien  mit  f e|t,  bei)  jebem  ©a£  f  .f  übel  Jg)o4  er* 
fparf  wirb* 

®a  nun  audb  burch  biefe  ©chmefjmethobe  nie!  $e(j' 
lerfofjn  erfpart  wirb/  unb  jur  £erbet;fchaffung  beß  $ol* 
jeß  feine  Sranßportfofien  noc^tg  finb,  weil  eß  biß  an 
bie  gleich  neben  bem  $o()ofen  bejtnbliche©d)neibemühle 
jum,  ßectfyeiie n  geflößt  wirb  i  fo  tft  fte  in  üfonomifcbee 
Jpinfidjt  alleröingß  t>ort^eiff)aft ;  nur  ijf  nod)  nicht 
twliig  ecwiefen,  baj]  fie  feinen  3Rad;t^etl  für  baß  Muß» 
bringen  bat ,  benn  man  fdjretbt  jwar  bie  $i[othbrüd)ig* 
feit  beß  35e(jfd)er  ©fenß  ber  großen  $6()e  beß  Ofenß 
ju,  welcher  nod)  mehr  cf^p^t  worben  tjf,  alß  ber  ®e* 
braud)  beß  Jjoljeß  beprn  ©d;meljen  dngefiif)rt  würbe, 
allein  in  ballig  oerfd)mdjt  man  biefelben  (Elfenbeine, 
bie  man  in  £)eljfd)  I )af,  ohne  Jpolj,  bloß  mit  wei* 
d)en,  garten  unb  ©rocf fohlen  über  einem  ebenfalls 
40  $ü§  fyofyen,  öüd)  übtigenß  fajf  eben  fo  wie  bei? 
$Mjfd)er  gebauten  Öfen,  unb  bod;  iff  baß  botfige  (Ei* 
fen  oon  oorjüglicher  ©üte» 

(Erper  Xbfdjnüt» 
lieber  bert  ^o(>ofen  unö  beflen  (Beblafe* 

A.  &age  unb  Bauart  bes  ^obofens. 

$>et  auf  bem  (EifenhammerWetfe  Seljfd;  ober  (Bd* 
brielahutten  jum  Mußfchmeljen  beß  (Eifenß  bejftmmte 
^ofen,  liegt  an  bem  §uße  eineß  peil  anff eigenbett 
$3ergeß,  auf  jf einigem  'Boben ,  worin  eine  Äreujab* 
jucht  bie  5eud)tigfeit  unter  bem  Öfen  ableitet»  lieber 
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fcer  *}f6«5ucf)£  bejmbef  ftd^  eine  ungefähr  i  ©djup  pope 
Säuerung,  unb  ouf  biefer,  einige  Solle  über  bereut* 
tenfople,  liegt  bet*  6  Soü  flarfe  unb  6  @d;u()  breite, 
aus  Äommotauer  ©anbjletn  bejlepenbe  ©obenftein 
mit  3  ©rab  gall  nach  ber  Siucffeite,  bamlt  er,  weil 
in  biefem  $die  ber  $eerb  nie  leer  oon  ©ifen  wirb, 
niept  Don  ber  ©cplacfe  aufgelofl  werben  fann. 

©on  bem  ©obenftein  an  ergebt  ftd>  nun  bie  aus 
©rud)fteinen  Don  ©neis  bejiepenbe  unb  6  ©d)up  weite 
©d;acpfmauer,  7  @d)up  (joep,  bis  ba  wo  bie  9iaf! 
aufport,  parallelopipebifcp ,  Don  pier  an  aber  33©cpup 
podj  bis  auf  bie  ©iept  fonifcp* 

5BaS  nun  ben  innern  ©au  beS  öfenS  betrifft,  fo 
wirb,  wenn  man  $ufMen  will,  ein  Mafien  Don  ber 
©ro§e  unb  gorm  beS  ©eßellraums,  namlicp  Dierecfig 
unb  |war  2  <£(len  1 2  Soll  lang ,  1 6  Soll  oben ,  aber 
12  Soll  unten  weit,  auf  ben  fd)on  Dorper  eingelegten 
©obenftein  gefept,  unb  um  btefen  perum  eine  aus  3 
feilen  Üuarjfanb  unb  1  $pcn  bejlepenbe,  unb 
mit  ®ajfer  angefeucpCere  sDia|fe  fe|l  gerammelt. 

S)ie  Dvafi  hat  45  ©rab  Steigung,  unb  ber  ©epadjf, 
weld)er  inwenbig  ebenfalls  mit  bergleidwn  0Dtafle,  wie 
$um  ©efMe  fomint,  6  Soll  flarf  bis  6  ©d)up  unter 
ber  ©id)t  runb  ausgerammelt,  in  ber  nod;  übrigen 
$6pe  aber  mit  Siegeln  ausgemauert  ifi,  pat  ba,  wo 
bie3ia|r  aufporr,  5^©cpup,  unb  auf  ber  ©id)t  4©d>up 
311m  Durcpmefier  5  bis  an  legerem  Ort  ift  nun  ber 
Öfen  oon  bem  ©obenfiein  an  40  fraget-  Jug  pod). 

^n  1 5  Soll  Jpope  über  bem  ©obentlein  liegt  fowopl 
in  ber  Sorm  *  als  ber  gegenüberflepenben  ©eite ,  eine 
fupferne  Sorni.  3Die  in  erflerer  ift  etwas  nad>  ber 
SKucf feite,  bie  in  legerer  hingegen  naep  ber  Simpelfeite 
gerieptet;  jebe  pat  3  ©rab  2infteigen,  unb  eine  SDtun* 
bung  Don  ber  ©eftalt  eines  Parallelogramms ,  befien 
iange  4  Soll,  bie  Jpope  aber  nur  i£  Soll  ift. 


227 


B.  3ufübuwg  ber  Cuft  in  ben  <Sobofen. 

®a$  ju  bem  \po()ofen  gehörige  ©ebldfe,  iji  e{tt 
SDoppelfajfengebidfe,  weites  au$  4  Mafien  beließt, 
t ne  au$  einer ,  poii  bem  Jputtenbofe  ijereinfommeii&en 
iutte  Pie  iuft  einfäugen,  2>ie  Jtbfufjcnug  ber  iuft,  ober 
(mie  man  ficb  t  edj  ui  }'d)  auSbcüdft)  beö  56inbe$  aus  ben 
Ääffen,  gefehlt  ebenfalls  burd)  liieren >  meiere  ftd)  in 
2  bergleidjen  pereinigen,  beren  jebe  in  einen  befonbern 
Sonöenfator  gi(jh  :  -J 

Die|e  2  oben  iitftbidjt  Perfd;(oj|enen ,  unten  aber 
offenen  (Eonbenfaforen ,  fielen  mieber  in  einem  mit 
SBajfer  gefüllten  haften ,  aus  bem  in  jene  bepben  fo 
viel  ®a(fer  einbeingt,  als  bie  bal)W  eingeprefjte  iufc 
perßatcet/  tueld)eS  ben  ®ortf)eil  fyat,  baß,  obgleich 
bie  hift  nidjt  gleich  btebt  in  ben  (Eonbenfator  fotnrof/ 
fte  bod)  permoge  bes  gleidjen  IDrucfs  bes  *Baf]erS  im» 
mer  gleid)fprmig  in  bie  bepben  jfdßen  gemeinfd>afdid;e 
2l6leitungclutte  l;ineingebrücft  wirb. 

2ltis  biefer  'Äbleittingsluffe  nun,  perf&eilf  ftd)  ber 
SEBinb  m  bie  2  formen-,  nnb  $roat  für  bie  an  ber  elje* 
bem  fogenannfen  5Öini)feue  befMblid;e>  Durd)  eine  bie* 
eherne  Sioljre ,  nnb  für  bie  an  bet  ftormfeire  in  einer 
Ijoljernen  hüte,  ©epbe  handle  gelten  aber  nicht  un* 
mittelbar  in  bie  germen,  fonbern  um  bie  9ud)tung 
bes  burd)  bie  $prm  in  ben  Dfen  einftromenben  ®inbe$ 
(eiebt  abdnbern  $u  fonnen,  perbinbet  jebe  ein  (eberner 
©djlaucb  mit  ber  £>üfe,  beren  ÜKunbung  bie  ©ro£ß 
nnb  ©ejiolt  ber  gönn  £at. 

'  Szepter  Tfbfdjrtttf* 

Vorbereitung  $um  0d;me!$ett# 

A.  Roßen  ber  (£ifenßeine. 

&ie  (Eifenßeine  /  welche  man  inDeljfcf)  perfdjnteljf, 
fiub:  Siagnet»,  SKct^  nnb  ^honeifenfiein.  Srfierer 
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fommt  tfyiU  uon  $>repm|  urtb  Urpuö  >  tpeite  dud)  Pott 
€hr*nfrieber$borf ,  unb  fu^rt  gemeint  ©ranar,  J£)orn» 
blenbe>  etwas  Öuar$,  ^alffpat^  unb  einiger  bcid)t  aud) 
in  lälffc&icfer  ein* 

2)er  SKoth^ifenffein  bridjf  bep  ©eljfdj ,  unb  entbot 
viel  öuarj;  ber  5§oneifenpein  aber  fommt  von  ©ran» 
bau ,  unb  fuhrt  mitunter  eine  geringe  Wenge  ©tein» 
fohlen  >  wirb  äud)>  weil  er  nur  i6  9>'rocent  ©fen  ent# 
halt ,  bloß  beö  gltiffeß  wegen  mit  verfd)moljen. 

TUle  biefe  ©fenffeine  werben  immer  in  ©orrath/ 
Unweit  bem  Jpo^ofert ,  auf  einem  frepen  in 

Raufen  aufgeffürjt,  wo  fie  fd)on  eine  geringe  Ojrpba* 
trbn  erleiben;  allein  biefe  iff  fär  ben  Wagneteifenffew 
noch  nidjf  hiureidjenb/  um  fid)  gut  pocpert  unb  ver* 
fd)mel$en  laffen,  baher  wirb  er  in  offenen  Dioffffdt# 
ten  burd)  fd;id)tenweife  eingelegtes  Jpolj  einmal  geroffet* 

B.  pod;en  bet  ©fenfteine* 

$)ie  ©fenffeine  werben  niittelff  eines  ungefähr  2 
Zentner  fd)weren,  eifernen  ©d)wan$hdmmers  greblid) 
gepocht,  wobep  nur  barauf  gefe^en  werben  mup,  baff 
fie  nicht  ganj  ju  Wehl  werben,  weil  fie  in  biefem  Sülle 
im  Öfen  leidjt  burd)  Die  Sohlen  unb  bas  Jpolj  gelten. 

Sftad)  bem  93od)en  wirft  man  bie  ©fehffeine  burd) 
ein  ffepenbeS  ©rahfffeb  (öurd)wurf )  unb  häuft  bäS, 
was  butd)6  ©ieb  fälle,  jum  2luffaufen  an,  bas  aber, 
was  nicht  burd)fa(lt/  bringt  man  wieber  unter  ben 
Jammer* 

C.  Aufläufen  ober  Äefcpicfutig. 

&a$  ©erhaltniff,  unter  welchem  verfdffebene  ©= 
fenffeingattungeu  unb  Wirten  berfelben  mit  einanber 
5um  ©erfcpmeljen  vorgelaufen  Werben,  iff  fel)r  verfepie* 
ben ,  beffwegen  ftfye  id)  h^r  bloff  als  ©epfpiel  bie  ©e* 
fdffcfung  an  /  bie  in  ber  loten  ©la$wod;e  ver|d;mcljen 
würbe,  namltd;: 
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*6  $at*rn  tWagnefeifenflein  von  Urpuß* 

6  *  bergleidjen  oon  ber  Sßeißjedje, 

3  5  bergfeid;en  ppn  Peberfdjarer 

l  ^  bergfeicben  pon  ber  ©afferjecbe, 

i  •  Xboneifenflein  oon  SJSranbau^ 

i  f  grifcbfcblade, 

i  *  QMed)fd)lacfe, 

j  •  bidjfer  Svotöcifeitflein  t>on  bee  Jpeinticbß# 
freybner  3ed;e,  nnb 

4  •  Üuar|. 

38  Äarrn  in  @umma«. 

©iefe  23ef#itfung,  auf  er  bem  $(mneifenßein  unb 
I  Ä'arrn  ttrfalf  fiein ,  melden  man  an  einen  befonbern 
0t  t  fiürjt,  mirb  auf  bem  ©icbtboben  in  ©eftalt  einet 
gbgefurjten  9tyramibe  aufge^auff» 

2lbma*men  Oes  (Pf enp* 

SSenn  ber  Ofen  jugeftent  ijl,  unb  baß  @djmef$et\ 
halb  feinen  Anfang  nehmen  feil,  fo  mirb  vor  bem 
noch  offenen  $orbeerbe  non  Segeln  ein  Äanal  gemacht, 
in  melden  man  im  Anfänge  nur  einige  Peine  bren- 
nenbe  ^p^fdjeite  legt,  bann  aber  baß  Jener  nerfiarft 
unb  bamit  14  $age,  l;6d)(i:enß  3  5Bpd)en  fortfa^rf, 
biß  man  glaubt,  baß  ber  Öfen  genug  abgemdrmt  ijh 
hierauf  tpirb  ber  $anal  mieber  abgebrod;en,  bdß  noch 
brennenbe  Jpplj  in  ben  Jpeerb  geworfen,  unb  biefer 
|ugemauertf 

SD* ifter  2(bfd)nitf* 

3D  a  8  0  cb  tn  e  l  3  e  tt* 

A.  SDas  2lufgebeti. 

3fJa((eß  jum  ©djmeljen  bereit,  fp  mirb  ber  Öfen 
biß  gn  bie  ©iebt  mit  meiden  Noblen  außgefullt,  unb 
bann  entweber  gleich,  mie  tyt)  bem  je|igen  ©cbroel* 
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•  jen  ofjne  9ftad)t§ei(  gefd;eljen  ig,  ober  erg  bann,  wenn 
bic  Noblen  bis  an  bie  0id)t  erglüht  finb,  bas  ©eblafe 
angelagen,  aber  nur  fel)r  langem  unb  nod)  unb  nacf) 
gefel;winber ,  batnif  bas  ©egelle  unb  ber  ©d>ad)t  von 
brr  fong  311  fd;nell  er()6l)fen  J£)i|e  feine  IKipe  befommt. 

$8enn  nun  bie  Sofien  un  Öfen  bet;nal;«  2  ©den 
unter  bie  ©id;f  nieber  gegangen  ftnb,  welches  man 
burd)  bas  jpineini)aiten  bes  1  (Elle  21  3^1  langen 
®id)fenmaageS  erfahrt,  fo  werDen  fo  »tel  Noblen  nad;* 
gefegt,  bis  er  wieber  voll  ig,  oben  barauf  aber  fd;on 
1  ober  2  Haftel  roll  leidufluffiger  ©ifengein  gefd)utret; 
ig  aud)  biefe  ©id;t  wieber  nieber,  fo  giebt  man  fd)on 
1  $übel  6  bis  i2  goit  langes  weid)eS  ©d;eitl)o(j,  3 
Ä'ubel  weidje  5?o()len  unb  einige  Haftel  oon  ber  Be- 
febiefung  auf* 

Bet)  ber  nad)g  folgenben  ©id)t  wirb  auf  eine  eben 
fo  groge  Quantität  bes. Brennmaterials ,  wenn  es  bie 
Umganbe  erlauben/  i  ober  2  Äajlel  oon  ber  Befdgf* 
fung  me§r  gefegt,  unb  fo  fallet  man  benn  mit  Ber* 
me^rung  bes  ©a$es  fo  lange  fort,  als  nod;  ber  Öfen 
forbert,  b.  {).  fo  lange  man  nod;  an  ber  S^be  unb 
(Eonfigenj  ber  ©dgaefe  bemerft,  bag  butd;  bie  immer 
gleiche  Quantität  Brennmaterial  me()r  ©ifengein  ge* 
fcf;moljen  unb  bod;  bas  (Elfen  in  ber  gehörigen  Quan¬ 
tität  unb  ©üte  auSgebradjt  werben  fattn* 

tiefes  gorbern  unb  0rf)6t)en  bes©a|es  ig  ftd)  aber 
nid)t  immer  gleid;,  bod)  fann  man  feiten  oor  einem 
Bierteljafwe  nach  bem  Anfänge  beS  ©djmeljens  bis 
gum  gärfgen  ©a£  gelangen.  ©0  war  er  j.  B.  bieg¬ 
mal  in  ber  1  itenBlaswodje  nur  nod;  12  .Sage!  (a$gl* 
33  bis  34  ^Pfunb  Stein  entfjaltenb),  baljingegeit  er 
bet)  bem  begen  ©äuge  beS  ©tf;meljenS  bis  auf  15 
Äägel  geigt* 

©er  <Sa$  fep  nun  fo  garf  er  wolle,  fo  wirb  bot# 
allemal,  wenn  er  nad;  2lnweifung  beS  ®id;tenmaafeS 


i  (£f(e  2i  2ofl  unter  bte  @id)f  niebergegattgen  i'jl,  meU 
djes  in  |  bis  i  ©runbe  gefd;iej)t,  in  foigenber  Orb- 
nung,  unb  mir  gkirfiformtgrr  ^erbrdrung  gefe|t: 

1)  i  Äubel  ~  §2  $)funb  6  bte  i  %  Sott  langes  San« 
nen*  tirtb  §id)ten*©d)eit§ofy, 

2)  3  ßübet  =  3 co  $)funb  wcid)e  £oljfol)len,  oon 
beit  2  fo  eben  genannten  Jpoljarten ;  bann  mann 
ber  M$te,  etmas  Haue  j?o()len  enfljaltenbe  .tforfr 
eben  gezogen, 

3)  bte  Quantität  beö  ©a|eS  oon  bet  öefef^efung, 
unb  enbiid)  ' 

4)  |3?äf!el  5 (joneifenfiein manchmal  auclj  mit  et« 
roas  ^a!6. 

SDergfeid;en  ©testen  fa£t  b er  Ofen  36 ,  unb  ungefähr 
32  berfelben  merben  in  24  ©tunben  burd;gefegt* 


B.  £>ie  Arbeiten  bey  öcm  ^eetbe,  unb  yoott 
a.  öae  @d>iac?at5iebcn. 

SBenn  fiel;  im  Jpeerbe  fo  oiel  ©djlacfe  gefammelt 
fjat,  baß  fie  unter  bem  j?ad)eleifen  ()et  vertritt/  unb 
auf  ber  Vol)eerbmauer  fe(l  mirb ,  fo  §ebt  man  fie  mit 
einer  ©d)  au  fei  ab,  mirfi  fie  auf  ben  ©c&iacfenplaf, 
$ie(jt  mittel#  einer  eifernen  ©tauge  nod)  mehrere  au£ 
bemJ^eerb  ()eraus,unb  fd;üttet  bann  etmas  £el)lenl6fd)e 
in  bie  Öeffmtng  jmifdjen  bem  föuQ'eleifeji  .unb  ber  vor* 
bern  Jjtecbmauei\ 


b.  2D<*0  2lb#ecbett 


Um  bas  in  bem  Jpeerbe  fiel)  fammelnbe  Sto^etfen 
abftedjien  $u  tonnen,  merben  in  bie,  neben  bem$ofj* 
ofen,  in  ber  mit  ©anb  unb  etmas  $ol)lenl6fcbe  ausge«, 
fudten  Vertiefung  (fogenannten  SDammgrube)  mittel# 
eines  ,  an  einer  ©fange  befe#igten,  brei;ect igen  53re* 
(es,  2  gurren  (ieijien)  eingegraben,  bann  etmas  fefi* 
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gefcblagen,  unb  burd)  eilten  ©raben  mit  einanber  oer* 
bunben.  Söiswellen  werben  aber  aud)  flatt  eines  bie» 
fer  ieiflen  ju  ©ugwaaren  eine  ober  mehrere  ieljmfor* 
nten  eingefegt ,  ober  bloggormen  in©anb  eingegraben* 
bie  man  bureb  einen  ©raben  mit  bern  ieifren  oerbinbef, 
bamit  aus  biefem  bas  ©fen  in  fie  gtnetnfliegen  fatun 

SBenn  nun  biefe  Q3orrid)tungen  gemacht  finb ,  unb 
ber  $eerb  soll  ©fen  ijl,  welches  gewol)nlid)  nad)  ber 
3ofien©id)t,  unb  nach  Verlauf  oon  ungefähr  15  ©tun* 
ben  ber  gall  fepn  fann :  fo  wirb  bas  ©eblafe  in  lang- 
famern  ©ang  geflellt,  ein  breites  ©fen  in  bie 
bung  jeber  gorm  gelegt,  unb  bas  ©tkblodj  geöffnet*, 
bureb  weldjes  bann  baS  ©fen  in  bie  ieiflen  unb  gor* 
men  abfliege,  wagrenb  man  etwas  ^oglenlofcfte  auf  bas 
giegenbe  ©fen  frreut,  bamit  bie  habet)  befebäftigten 
2lcbeirer  nicht  fo  oiel  oon  ber  J?i§e  leiben  bürfen, 

9lad)bem  bas  ©fen  aus  bem  £eerb  herauSgeffoffen 
tff  /  welches  gewofmlid)  eine  Ouanfitat  bon  20  (jentn, 
ausmaebt,  wirb  bas  ©tidjlod)  wieber  berflopft,  unb  j 
mit  einem  ©fen  bas*  was  ftdj  oon  ©d)lade  ober 
©ebaum  an  ben  bepben  gormfeifen  angefegt  gat,  ab* 
geflogen*  bann  aber  bo$  ©eblafe  wieber  in  ©ang 
gefegt, 

C.  £><*0  Sor men, 

50enn  ficb  an  bem  SKuffel  einer  gorm  biel  grifcf)* 
eifen  angefegt  gat*  fo  legt  man  bie  5>ufe  juruef ,  nimmt 
bie  gorm  aus  bem  Ofen ,  feilt  bas  grifebeifen  ab*  unb 
legt  fie  bann  wieber  ein.  DefterS  fd;meljt  aber  won 
bem  SHuffel  einer  gorm  $u  biel  ab  als  bag  ge  ein 
ganjeS  ©djmeljat  bon  ungefähr  einem  3a£re  (als  fo 
lange  es  gewolmlid)  bauet  f)  aus^alten  fonnte,  wegwe* 
gen  fie  in  biefem  galle  mit  einer  neuen  verwecfjfett 
werben  mug« 
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D.  £e$bacf)tutt g  «bet  beti  (Bang  Des  Öchwcbens, 
35er  ©ang  beS  ©d;mef.$en£  if!  fefn4  oerfebieben,  unb 
tann  am  befielt ,  wenn  ba$  habet)  au6gebrad)teiKof)ei* 
fen  aufbem  85t*ud)e  eine  bunfefgraue  garbe,  auf  feiner 
Oberfläche  aber  eine  bünne  Decfe  von  piei 
faltigem  ©fen  (©fenfeftaum)  |at< 

Diefen  ©ang  erfennt  man  febon  baran,  wenn  bie 
©idjtenflamme  eine  bepnafje  wei^e  garbe  i)at,  bie 
©eblacfe  aber  bfaupor^flainartig ,  unb  forcef;!  auf  ber 
Oberfläche,  als  auch  inwenbig  in  rerfdjiebencn .©tref¬ 
fen  n>rig  iff  x  roefcheö  afleä  jufammen  genommen  ju* 
gfeidj  als  ein  3eid;en  be$  gorberns  angefebeti  werben 
fann,  unb  $war  um  fo  $uoerftd}flicbor,  je  bunfier  bie 
garbe  ber  ©djfacfe  ausfäffc;  nur  wirb  fte  in  bleiern 
gaffe  öfters  fe()r  jafje,  fo  ba§  etwas  $al£  mit  gefe|t 
werben  muj,  um  fte  (etchtflüfftger  ju  machen, 

3(i  hingegen  bie  ©iebtenfiamme  mehr  rotf)  af$ 
weiß,  bie  ©cfelade  fe^r  le id) t fl ufftg,  grün  unb  porps, 
unb  fe|t  ftd)  oor  ber  gprmen»9Rafe  an;  fo  fann  man 
berficbert  fepn,  bap  ba$  Ovo^eifen  fd)Iechf,  unb  jmar 
ikhtegrau,  ober  wo^  gar  weif?  nusfaflt.  Um  bieg 
wieber  abjuanbern,  mug  man  Pom  ©a|  abbredjen, 
ober  wenn  bieg  npcf>  nicht  hilf ts  eine  anbere  33efd;if« 
fung  machen» 

5*  £>ie  Sabtifation  be»  0d)mel3ftabh,  tm  ^Departement 
be  i’IKere,  in  £ran£reid?t 

j.  ^t3e/  tpdebe  auf  ben  £ifenbütten  perfebmobett 
merben,  pon  benen  bie  Ötablfabtifen  3U  23ipea  ihr 
Äobeifcn  3ief ?en» 

Diefe  begehen  aus  ben  in  bem  Departement  be 
l’Sfere,  bu  9Kont^8lanc  unb  be  la  Drome  porfom* 
menben  Srjen.  ©ie  finben  fich  gewohnfid)  auf  ©an* 
in  fef^r  hoffen  ©neisgebirgen,  unb  befielen  faji 
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burchgehenbß  auß  ©pathdfenßeinen;  jumeflen  trifft 
man  tn$wifchen  auch  ©ange  mit  Svothetfenßeifien;  oon 
fciefer  2lrt  iß  bet  non  Urticol,  im  ©iftrifte  ©renoble, 
ber  unmittelbar  in  Äatalonifc^en  §cuern  x>erfd>mol- 
jen  wirb. 

©er  ©patheifenßein  iß  tljetfß  berb,  fbeilß  frpßafli* 
fttt,  juWeden  non  meiner  $arbe,  am  ofterßen  aber 
gelb,  roth  ober  braun:  biefe  brep  lebten  färben  geigen 
bie  üerfdßebenen  ©rufen  ber  3*rß|ung  beß  ©patzet* 
fenßetnß,  unb  feinen  Uebergang  in  ^epatifcben  ©ifen* 
fiein  an. 

3m  ©epartement  be  l*3ßre  finb  bie  uarjuglichen 
©ange  bte  non  ^lleoarb,  bereu  ©ntbeofring  biß  $u  ben 
feiten  ber  Sarazenen  hmaufßeigt;  fte  bejinbeu  fid;  in 
bem  23erge~©ainfpime  b’^flenarb,  unb  rnerbeu  faß 
auf  bem  ©rpfel  biefeß  Berges  burd)  eine  gro£e  SKer.ge 
tton  ©runbbefi|ern  unb  ^3^irttfuJter6  abgebaut,  ©ie 
beße^en  auß  meutern  parallelen,  3  biß  18  S 11  §  mach* 
eigen  ©angen,  bie  in  einer  Sange  non  meljr  alß  1200 
Soifen  außgerichtet  finb.  9)?an  §at  biefe  ©ange  mit 
bielen  ©tollen  überfahren,  bie  zugleich  jur  ^orbmmg 
bienen.  ©iefe  ©ange  liefern  ©patheifenßein  mit 
©chmrfel*  unb  juweilen  mit  Äupferfiefe  gemengt,  im 
tteberßujfe.  ©ie  nerforgen  mehrere  ©feuhiuten  beß 
©epartement  bu  9ttont*^lanc,  unb  faß  alle  ber  ©e* 
partementß  be  l’3fere  unb  be  la  ©rome.  ©ie  mürben 
unerfd)öpßid)  fepn,  »nenn  fie  nid)t  ben  Arbeitern  über* 
(aßen  waren,  bie,  ba  fte  hin  3ntere(fe,  alß  baß  beß 
2lugenblicfß  haben,  nur  baß  gewinnen,  maß  ihnen  bie 
wenigße  9ttühe  foßet,  unb  baßjenige  ßehen  laßen,  waß 
einige  ©d)wierigfeit  macht* 

3m  ©epartement  bu  9Wont»S3lanc  fann  ber$$erg 
Jpeurtiereß  mit  bem  23erge  ©ainfpierre  b’Meoarb  in 
Vergleichung  geßellt  werben.  3wep  madjtige  unb  weit 
erßrecfte  ©ange,  ber  ©ang  ©aintgeorgeß,  unb  ber 


©ang  @amfa(t>an ,  merben  Don  einet-  „großen 
^Bergleute  abgebauf.  9Kan  gewinnt  t>ortrejf!id)cn 
©patljeifenßein.  9Ran  finbet  barunter  baö,  roas  man 
in  her  Oofigen  ©egenb  mdßen  ©ifenßein  nennt:  bieß 
iß  nic&fö  anDerS,  als  ßepatifd)  geworbener  ©patl)etfen- 
ftein ,  Der  'fo  meid)  unb  leid^tfluffig  iß,  baß  man  i£n 
in  fätalontfd?en  geuern  oerfdjmeljen  fanm  Diefe  ®ru- 
ben  £aben  bie  namlicben  QSortijeile,  bie  namlidjen  Jpulfs* 
cjueüett  unb  ben  namlidjen  9leicf)tf)um ,  mte  bie  oon 
Tldcvarb,  leiben  aber  auch  an  bem  nämlichen  Hebel, 
namlicb  an  einem  unregelmäßigen  2(bbaue* 

Departement  be  la  Drome,  ba  rno  es  an  ba$ 
Departement  be  l’^fece  granjt,  finb  bie  ©ange  meber 
fo  jatßreid),  nod)  mächtig,  mie  bie  florier  ermahnten* 
Einige  äHeilen  »on  ©aubantes  bauet  man  (für  ben  J£)ol)* 
ofen  oon  ©aintdaurent)  auf  mehreren  ©angen,  bie 
fronen  ^albburcbfid)tigen  ©pat^eifenßeine,  fejjr  t>ide 
gelbe  €ifenocfer,  unb  einen  fe^r  quarjigen  ©ifenßein 
liefern.  Diefe  gifenerjo  merben  nur  oermengt  mit  ben  ' 
oon  2((iet>arb  gebraudß. 

©6  iß  bemerft  baß  bie  ©emtnnung  ber  ©rje  allge¬ 
mein  mit  feljr  meniger  ©orgfalt  gefd)tel)t.  ÜRan  muß 
bas  namltcbe  oom  2tu$fd)lagen  ber  (Erje,  fo  mie  oon  . 
il^rer  Svpßung  in  offnen  Defen  fagen.  Diefe  bepben 
Operationen,  finb  bem  Sergmanne  uberlaßen«.  Die 
erße  Ijat  juni  (Entjmecfe,  baö  9?ebcngeßein  unb  bie 
fremdartigen  ©emengtljeile  baoon  abjufonbern;  bte 
äwepfl ,  ben  ©d)wefel  ber  $iefe  unb  bie  im  ©patzet* 
fenßeine  enthaltene  j?o()lenfaure  megjufdjaffen.  ((Er 
halt  40  9)fuitb  berfelben  im  Qentner  )♦  Der  Sorbett 
beö  ^Bergmanns  aber ,  bem  man  für  jebeo  SWaaß  ge- 
roßetes  (Erj  etwas  gemiffeö  bejaht,  iß  ber  oollfomm* 
nen  (Erreidjung  biefer  bepben  'itbfic^ten  im  2ßege* 


*.  \>6H  bem  Oer  £ifetier$e  im  2M«uofen* 

©enn  bas  (£rj  aeroflet  ijl,  fommt  cs  in  ben  Jpob« 
nfen,  wo  es  (mit  ijölfe  nonS'ohlen,  gufdjlägen  un& 
vieler  iuft)  in  Svoheifen  nerwanbelt  wirb*  Die  Jjob* 
bfen  bereu  man  fid>  in  bem  Departement  be  l’3fere 
unb  ben  übrigen  benachbarten  Departements  bebienf, 
ftnb  burchgangig  italienifche;  fie  febeinen  nach  einem 
tmb  bent  nämlichen  ©obede  gebaut  $u  fepn :  bie  nam* 
|icf>e  ©efJaft  non  außen,  bie  nämlichen  innern  Dirnen» 
fionen,  bie  nämliche  Jage  ber  gorm*  Die  Tte^nlic^* 
feit  ift  bei)  bem  ©chmeljprocejfe  noch  nedfommener* 
Ueberad  ßnbet  ftd)  eine  gleiche  Tlnjabl  non  ©ichten,  ein 
eben  fo  vielmaliges  'äbjlecben  ujib  gleite  Proportion 
Von  Äo^en ,  gufchlugc»  unb  £rjen. 

©leichwobl  erhalt  man  nicht  überall  einerlep  Stob» 
eifen/  wie  man  ftcf>  leicht  nprjteden  fann*  ©an  h<*£ 
nicht  auf  allen  ©ifenbutfen  ben  nämlichen  Sifeußein^ 
unb  bie  Noblen  finb  aud)  nicht  überall  gleich« 

golgenbes  finb  übrigens  bie  93erbalxnifle  non  .K'oh* 
len  unb  ®r je,.  unb  ber  ©ang  ber  'Arbeit,  ben  man  bet} 
allen  ^Mauofen  bepbadjtet.  ©enn  bie  ©affe  weit  ge* 
nug  niebergegangen  ijl,  (welches  ber  ©ch.meljec,  ner* 
mifte!|l  ber  $rucfe  erfennt),  fo  giebt  man  2  .Sorbe 
Noblen  auf,  bie  jufammen  370  Pfunb  wiegen,  4  Äu« 
bei  €r$,  bie  jufauunen  400  Pfunb  wiegen,  unb  2 
©chaufeln  Sachlage.  ©it  begleichen  ©ichten  fa^rt 
man  fafl  non  ©tunbe  $u  ©tunbe  fort,  fo  baß  ihre 
$al)l  jeben  Sag  auf  26  bis  27  (leigt:  man  (licht. ade 
6  ©tunben  ab,  unb  erhalt  non  viermaligem  2(b(lechen 
32  bis  3ö£entner;  woraus  folgt,  baß  ein  (ÜLentner 
geroßefeS  €r|  30  bis  34  Pfunb  SKo^etfen  giebt,  unb 
bas  jebes  Pfunb  Steifen  sj  Pfunb  Noblen  ner* 
jebrt  §at. 

Das  Svobeifen,  welches  man  $u  Svines  am  licbjlen 
jut  ©tablföbrifötion  nimmt,  tp  ba$  aus  bem  Depar, 


fernst  hu  SRönf  •©Jane./-  unb  bUß  non  ©f* ©incetit 
unb  2lffeoarb  im  Departement  be  l’^frre* 

S)er  Jpohßfen  non  ©t*  ©incent,  im  Departement 
t>e  l’3fere,  i|l  berjenige,  tno  man  bie  meijte  Sorgfalt 
auf  bie  ©etninnung  Uitb  ©orbereitung  beß  ©ifenjleinß 
roeubet*  Daß  Dio^eifen  beßfelben  ijl  nortrejfiicb :  eo  ijl 
»on  grauet  Sorbe,  glctnjenb,  non  mittlerem  Äorne> 
unb  nollfommert  gleid)formiget  teptUr.  gß  fann  ganj 
allein  nerfd)moljen  werben,  unb  liefert  guten  Staljl* 
Der  .Öfen  non  Tlllenarb  liefert  gemo^nlid)  guteß 
SKo^eifert  >,  unb  jutneilen  non  mittlerer  ©ufe }  tnelcbeß 
befonberß  non  ber  mehr  ober  minber  oollfommenen  SK6* 
ftung  ber  gifenjieine  abl^ngf*  Daß  Dio^eifen  nort 
2lllenarb  ?i(l  bunfelgrau  unb  non  mittlerem  $orne* 
3)?an  fann  eß  für  ftä>  allein  $um  ©tal^lmacben  brauchen, 
eß  ift  aber  befler,  tnenn  man  eß  jur  Jjdlfte  mit  bent 
non  ©t.  ©incent  oerfe|t* 

91od)  meiere  Jjohofett  beß  nämlichen  Deparfe* 
memo  (tneldje  je£t  falt  fielen)  haben  nortrefflicheßSioh* 
eifert  geliefert*  ia  granbe  S^artreufe  >  ^rtieoUc*  ge* 
hören  bahin> 

Der  Jpobofen  non  gpierre,  im  Departement 
bu  $)iont  ©lanc,  giebt  ein  tneipeß,  außeinanber  lau* 
fenb  ftralpliges  9vo§eifen.  (‘SBenn  mau  einen  tropfen 
jd)mad)e  ©alpeterfdure  auf  biefeß  9Jo&eifen  bringt,  fo 
{unterlaßt  fte  einen  fe^r  merfltd)  febmarjen  §led\)  SDtatt 
fd)d§t  biefeß  Sioheifen  feljr  ju  Öiioeß,  ungeachtet  man 
eß  nid)t  für  ft d) ‘allein  jum  ©tablmad)en  nimmt*  9Kan 
nerfe|t  eß  getudhnlid)  in  bem  ©erhdltnifle  non  f  mit 
y  Steifen  non  illlenarb  unb  non  ©t«  ®tncent. 

Daß  Scobetjen  ber  Jpoh&fen  non  ©t*  Jpugon^  Kt* 
gentipe/  ©t.  geleite  Des  SOitlliereß,  ift  mehr  gefohlt/ 
alß  eß  bte  $abrifanten  non  Stineß  haben  möllern 

Departement  be  la  Drome,  liefert  ein  eitriger 
^o^ofen  ,  auf  ber  ©renje  beß  Departementß  be  rSfere/ 
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Den  ©tdljlfabrifen  Sioftelfen ,  nämlidj  bet  oon  @C.  lau« 
rent:  es  iß  grau,  unb  würbe  fortbauernb  gut  fei;n, 
wenn  man  mehrere  Sorgfalt  auf  Die  Sioßung  Der  oer* 
fdßebenen  Sr  je  oerwenbefe,  unD  Diefelben  immer  in 
gleiten  ®erl>älfnijfen  mit  einanber  oerfe§fe. 

gaß  ade  Diefe  Öefeu  geljen  nicfjt  bas  ganje  3a^r 
Ijinburcb/  aus  9Kangel  an  QBaffer,  unD  nid)f  einmal 
die  3‘a^re,  aus  ©langel  an  äjolje,  ja  einige  Darunter 
nur  alle  fünf,  fed;S  3al)re  einmal.  S^olf  Jpobofen 
liefern  Dalmer  gegenwärtig,  einer  bet;gefugfen  Tabelle 
jufolge,  jährlich  im  ©urdjKbnitte  jufammen  uicf^C  meljr 
als  43,400  Sentner  Dio^eifem 

••  $i  ;  ‘  I lii't c.  4  ?  t*  1)  f 1 5| *  1  i  , .  ^  t 

3»  Von  Dem  3u  Rioee  ublid)en  Verfallen  bey  Der 
©tablfabtifruion, 

©ie  Sflen  6er>  Den  ©tafpifeuern  $u  9uoes  fmD  oiel 
weiter,  als  Die  Der  grifd>feuer.  3()re  innere  länge 
beträgt  0  guß,  unD  i^re  liefe  7  guß ,  welches  Dem 
Tlrbeifer  oerßatfet,  ftdi  um  feine  geuer  herum  ju  be* 
wegen,  unD  mit  S*guemlid;feit  ju  arbeiten. 

©ie  22  Soll  lange  gönn  liegt  faß  (jorijontal,  unD 
Die  ©efd)winDigfeit  Des  0ebläfeS  ift  fo,  tbaß  in  Der 
Sftinute  l)6d;ßenS  2ooSubit’f.  luft  in  Den  Jpeerb  fom* 
men.  Sei;  einem  gri|d;feuer,  beflen  JpeerD  nur  halb 
ober  |  fo  groß  iß/  als  Der  eines  ©talßfeuerS,  giebt 
Das  0ebläfe  in  Der  Minute  38oSubiffuß  lufr.  ©er 
0runD  Diefes  fonberbaren  Unterfd;ieDes  liegt  Darin, 
Daß  Die  luft  im  erßen  galle  Das  Sifen  nid)t  berührt, 
im  jwei;fen  galle  aber  gtoßfembeils  Da$u  angewenDet 
wirb,  Die  im  9iol)eifen  be|mblid)e  Collie  ju  oerbrennen. 

©er  innere  Snium  Des  JpeerDes  bepm  ©tablfeuer  hat 
3  guß  im  ©eoierte,  unD  4 £  Auß  liefe,  ©eine  oier 
fenfred;ten  ©eiten  fmD  oou  Sackleinen  aufgemauerf/ 
unD  Der  SoDen  befielt  aus  einem  bitfen  ©ferne* 
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93iet*  ^erfonen  find  mit  der  QSerfertigung  des  @fa§» 

befd^aptigt :  ein  #ammermeif!er  und  drei;  ©e|ellen. 
£)aS  Verfahren  i(l  folgendes: 

i*  2Kan  füllt  den  J^eerö  mit  f leinen  föotjlen,  die 
man  flog t  und  feft  tritt,  Siefe  Arbeit  1 E)eißt,  den  £eerd 
mit  iofd;e  auefürtern,  und  dauert  3  ©runden.  3n  der 
©litte  des  JpeerdeS  mqdjf  man  eine  14  bis  15  3oß 
breite,  und  ungefähr  18  Soll  tiefe  ©rube.  Siefe  ©rube 
mürbe  für  das  aufjune^mende  9lolpeifen  ju  f lein  fepn, 
fie  vergrößert  ftd;  aber  mährend  der  folgenden  Operation. 

2.  9ftan  fdjütiet  in  die  ©rube  giftende  jtoßfm, 
die  mau  mit  todten  Äo^len  bcbecft,  und  fodann  das 
Q)ebläfe  anlaßf.  Sttan  bringt  die  klumpen  von  den 
vorhergehenden  ©d;meljen  ins  $euer.  9J?an  warnt 
fte  uad)  und  nach,  und  fd;miedet  fie  ju  ©rangen  von 
15  bis  16  Linien  im  ©evierfe.  3ßenri  diefe  Tlrbeit; 
meld;e  10  bis  12  ©fanden  dauert,  vollendet  ijf,  erhalt 
man  aus  der  $eerdgrube  eine  luppe  ©ifen,  deren  ©e- 
mid;t  gewöhnlich  den  fünften  Sl)ei(  des  ©emicf;rs  der 
©tahlftangen  betragt. 

3.  SRan  nimmt  die  ©djlatfen  mit  der  ©djaufel 

heraus.  Sttan  reinigt  die  Jpeerdgrube,  füllt  fie  fogleidj 
miedet*  mit  fehlen,  und  (egt  die  ©tücfen  Diofyeifen  (die 
jtifammen  12  bis  13  Zentner  wiegen),  eins  über  das 
andere  auf  den  Jpeerd;  mau  (jält  fie  mit  einer  - 

oder  einer  ©ränge.  9Han  umgiebt  die  ©rube  mit  ei¬ 
nem  $ran$e  von  naffer  Äohlenlofcbe,  bedeeft  alles  mit 
mehrern  abmed)felnden  lagen  von  Sohlen  und  ©Raf¬ 
fen,  und  fdjreiret  nun  $um  ©djmeljen. 

Sie  ©efellen  begeben  ftd)  fodann  meg  und  legen 
fid)  nieder.  Ser  Jpa  mm  er  m  elfter  bleibt  allein,  und 
feine  Arbeit  mahrend  des  ©d)mel$ens  des  ^voheifenS, 
(Weld)es  ungefähr  4  ©runden  dauert;  fd>ranft  ficb  dar¬ 
auf  ein,  das  ^euev  von  geit  |u  3^it  31«  beobarf)ren,  die 
melthe  die  ©tüden  Sio^etfen  galten/  ju  veran* 


beeil ,  baß  53ab  mit  einer  ©fange  ju  unterfudjert,  unb 
etwaß  ©d)laden  unb  Ächten  auf  ben  Jpeerb  $u  geben, 

4.  ©enn  baß  SXe^eifeh  eingefcömoljen  iji,  fommett 
bie  ©efellen  wieber  $ur  Arbeit,  ©te  nehmen  bie  ©tan- 
gen,  bie  fte  nor^er  (2)  außgefdjmiebet  haben,  legen  jte 
über  baß  $euer,  warmen  fte,  unb  je,rfd)roten  fte  in  4 
Soll  lange  ©füden ,  bie  fje  fogletcb  in  fairem  ©affer 
ablofcfeett, 

'  ©af^renb  biefer  Gebete,  Weldje  B  biß  9  ©funben 
batiert,  bleibt  baß  mit  einer  5  bt&  6  Soll  biefen  läge 
©djladen  bebedte  9vo§eifen  turnt  ©inbe  beß  ©eblafeß 
un berühr f,  $5io  barin  enthaltene  Äo()le  fann  alfo  nid)t 
Verbrennen,  unb  bie  SBerbinbung  ber  Äol)le  mit  bent 
Eifert,  wirb  bureb  ben  jjöjK*1  ©rab  von  $i(5e,  weld;e 
man  im  J^eerbe  unterhalt,  er(eid;terf, 

Sber  J^ammermeifter  fte(j t  barauf,  bie  ©djladert 
jietß  flar  unb  flufftg  erhalten*  Semerft  er,  baß  fte 
bider  werben,  unb  baß  SKohetfen  erfalten  fonnte,  fo 
legt  er  ein  ©tud  Üuarj  auf  baß  geuer,  unb  in  furjem 
erhalten  bie  ©d;ladm  ihre  erfte  glüffigteit  wiebet\ 
©ie()t  rr,  baß  Öaß  Dvoheifen  ju  fdjnell  muftg  wirb,  fo 
vermehrt  er  ben©inb,  um  eß  mieber  jum  bluffe  |U 
bringen  unb  eß  gafyr  ju  mad)en,  55emerft  er  im  ©e- 
genf^eile,  baß  baß  Sioheifen  ftd)  ntd;f  verbiden  famt, 
unb  baß  eß  ju  lange  ftöjfig  bleibt ,  fo  verminbert  er 
ben  ©inb  unb  bie  ©taife  beß  geuerö, 

$.  ©enn  baß  Stoheifen  muftg  geworben,  Unb  fafl 
gan$  in  ©ta^l  verwanbeit  ifl ,  fo  nimmt  ber  Jpammer* 
meiner  einen  klumpen  ba von  herauf,  unb  legt  ihn  mit¬ 
ten  auf  bie  ©cbladen  vor  baß  ©eblafe  hin,  btefer  klum¬ 
pen/  welcher  einige  nod)  nid;t  gan$  rebucirfe  $he^ 
enthalt,  wirb  fo  vollenbß  gahr,  er  bieibf  aber  nur  furje 
Seit  in  biefer  läge,  Denn  er  würbe  fid;  am  Snbe  irt 
(Eifen  vecwanbeln. 


6.  ©er  Jpammermeijier  nimmt  i'§n  6afb  aus  Dem 
geuer  §erauß;  ein  ©efdle  fafk  i$n  mit  eine r  gange, 
unb  brtr>c  i^n  nad)  aflen  ©efren  fyetum,  nodbrenb  ein 
anbevev  tfjn  mit  einem  Jammer  beflopft,  um  ifyn  ganj 
$u  machen.-  SKan  bringt  if>n  fobann  untre  Den  Jam¬ 
mer,  unb  fdjmiebet  i(jn  jU  93araf(e(opipeben  ober  lang* 
lid)en  SJierecfen  aus,  Don  Denen  man  j ebe  ©eite  Den 
©erlagen  Des  Jpammerß  auöfegf* 

9Ban  fa^rt  fort,  auf  bie  namM)elixt,  mehrere 
klumpen  auö*ufd)mieten,  roeld;e$  6  bis  7  ©tunbeu 
rodbret:  bie  ga^t  Der  fflumpen  Jß  getvofjniid)  20  bis 
2 1 ,  roeldje  oon  Dem  baju  genommenen  Diof^eifen  unge« 
fdf)rf§  in  ©tafjle,  unb  2  ober  in  (£ifen  liefern, 
©er  ^’o^enoerbraub  betragt  s|  bi$  4  ^funb  auf  ba$ 
§)funb  ©ra^L 

7.  $Öenn  alles  €ifen  aus  bem  Jjeerb  ^erauö  iß, 
fo  nimmt  man  bie  ^cl^en  beraub ,  bebt  bie  ©d)lac?eh 
in  gorm  oon  ©d)dbeu  ab ,  Die  man  burd)  ^bfuiphmg 
ftd)  bilben  lagt,  unb  erftieft  Das  geiter,  inöem  man 
Den  $eerb  mit  $60e  an  füllt. 

©iefe  golge  oon  Operationen,  Deren  ©auer  30 
©tunben  ma^rt,  jdgt  einige  geiler,  Denen  ieid;t  ab- 
ju^eifen  rodre. 

6r|ler  gebier.  ©aS  '&usfdjmieben  Der  klumpen 
von  bem  oorbergebenben  ©cbmeljen,  (roeld;e&  bet)  Der 
jmepten  Operation  gefd}iefit),  X^dngt  nicht  mit  Dem  ©abr* 
mad;en  be$  ©tal^les  jufammen :  es  oeridngert  bie  Ar¬ 
beit  um  u  bis  12  ©funben. 

Smepter  gebier,  ©ie  gerfdjrotung  Der  ©fangen 
(in  Der  vierten  Operation)  bat  nicht  Den  nämlichen 
SXadkbeil,  roeil  ftev  n)di)renb  Des  ©nfd^neljens  00m 
Svobeifen  gefdjiebt,  unb  es  nicht  aufbdlt:  fte  fjat  aber 
5weV  anbere  mefrntiiebe  3lad)fbeÜe.  1)  ©ie  2(rbettev 
fmb  §  bis  9  ©runben  lang  mk  einer  fe()r  befd)n>edid)en 
Arbeit  befd)dftigt.  2)  ©ie  metallifd;en  ©jede,  n>dd;e 

11.  iv.  mm,  0 
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Don  jeber  ©fange,  bie  mait  wärmt,  abfliejsen,  unb  in 
bie  .geerbgrube  fallen,  finb  von  eifenartiger  9lafur,  unb 
muffen  bie  ©üte  Des  ©tal;lß  verberben. 

4»  2luabrmgen  Der  ©taldbammet  im  ^Departement 
be  1*  3fece. 

SDi^gabriken  in  ber  ©egenö  von  Sttveß,  liegen  in 
ben  (Eommunen  von  SXigeß,  Stendge,  Q3orion  u.  f.  w.; 
eß  ftnb  i^rer  jwanjig,  unb  fie  enthalten  jufammen  27 
©tal)lfeuer,  von  bcnen  nur  24  im  ©ange  finb*  Un¬ 
geachtet  fie  fofi  alle  an  ©affer«  liegen,  bie  felbji  ber; 
ber  großen  Trockenheit  nid;f  verfiegen,  fo  muffen  fie 
boch  oft  feiern;  bieg  gefehlt  aber  immer  auß  ©anget 
an  SorrSthen  unb  juweifen  auß  Mangel  an  Arbeitern* 

9Kan  kann  bei;  jebem  geuer  wöchentlich  nicht  mehr 
alß  btei;  SRal  fd;meljen,  unb  jbbalb  nur  bie  geringjce 
Reparatur  verfallt,  gefehlt  eß  nur  jmep  9ftal.  EDlan 
macht  jebeß  SKal  fteben  Gallons  ober  (Eentner  ©fahl. 

3m  'Allgemeinen  kann  man  gegenwärtig  monatlich 
nur  auf  neun  9Ral  ©djmeljen  red;nen,  ober  auf  72  beß 
3af)teß,  ba  bie  Jrmmmetwerke  ntd>c  leidet  langer  als  8 
öftonathe  im  ©ange  finb. 

3*beß  geuer  liefert  alfo  jährlich  nicht  mehr  alß  504 
(Eentner  @taf)l,  unb  alle  gabriken  beß  ^Departements 
be  l’3fere  jufammen,  geben  folglid;  nid;t  mehr  alß 
12096  (Eentner  ©ta()l,  unb  2419  (Eentner  (Eifen,  wo* 
I«  18600  (Eentner  SKoljeifen  unb  48384  Zentner  ^oh* 
len  erforbedich  finb. 

Uebrigertß  ijl  biefeß  ungefähre  ^tobuct  weit  unter 
bem,  maß  eß  fepn  konnte,  unb  waß  eß  wirklich  feptt 
würbe,  wenn  bie  $ammerwerkß=>23efiher  von  Sitveß 
bie  Sohlen  unb  baß  SKo^ei'fen  leichter  erhalten  konnten» 
An  biefem  legten  fehlt  eß  gar  nicht,  felbfi  bei;  bem  ge¬ 
genwärtigen  ©ange  ber  ©ifenhutten,  unb  wenn  bie  9la* 
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thnat  *  unb  erntete  ©afburtgen  6effet  werben  bewirf^» 
„fcfyaftet  werben,  fo  uerfprechen  fte  große  Hüifsqueüen* 

5.  T>on  Dem  im  Departement  öe  la  fcTiepre  übltd^c» 
Verfahr^/  *n  Vergleichung  mit  Dem  Oes  Departement® 
öe  i’3fere  unö  anberer  /ELanber. 

S)?an  macf>f  auf  öielen  Hammerwerfen  bes  £)epar» 
tementö  be  (a  Olime  ©tal)l;  aber  anpaltenb  fabrieirt 
man  i(jn  nur  auf  ben  brep  Hammectt>er^n  twn  ©oue» 
in  Der  Kommune  ©t.  Äubin,  unb  auf  ben  bepbenHaro* 
merwerfen  uon  SSarroiles  unb  iebinon,  in  bec  Kom¬ 
mune  Padgnp. 

Sas  Verfahren  bep  ber  Serfmigung  beS  natüdi« 
c &en  ©tajjls  bafelbß  iß  folgenbeS : 

1*  2Ran  fangt  Damit  an,  bas  Otoßeifen  in  einem 
befonbem  Heecbe  noch  ein  9)?al  ju  fchmeljen,  (welches 
man  mazer  la  fonte  nennt)  unb  eS  (Durch  bas  Äuge 
in  ber  QSorberwanb)  in  15  bis  20  Urnen  biefe  ©e&etben 
abßed)en. 

2.  9Kan  giebt  ber  gorm  eine  feiere  Stiftung,  baß 
ber  ®inö  auf  bie  -»ritte  ber  ffimbfeire  trifft. 

3.  ÜKan  füttert  ben  $eerb  mit  iofdje  aus  (biefer  iß 
ein  gewöhnliches  §rifd;feuer,  20  bis  22  3dl  breit,  unb 
18  3dl  tief,)  unb  macht  in  ber  ®orbetroanb  bas  Äuge» 

4*  SDcan  tragt  funfjig  ?>funb  wn  jenem  ©Reiben* 
eifen  (fonte  mazee)  auf  ben  Sfreevb,  unb  fcfrmeljt  e$ 
ein;  wa^renD  Des  ©d;meljens,  weld;es  ungefähr  if 
©tunbe  Seit  erfordert,  wärmt  mau  bie  ©cfjrote  mm 
bem  öor^erge^enben  ©chmeljen,  unb  ßhmiebet  fie  j« 
©tangen  aus,  bie  mau  fogleid)  ablofcbt. 

5*  2Benn  bas  ©djeibeneifen  gefdjmofjen  iß,  läßt 
man  es  ga^r  werben;  man  laßt  bie  ©d)facfen  ab* 
fließen,  wenn  if> rer  ju  md  finb,  unb  wenn  fie  ju  Die? 
werben,  macht  man  fie  wieber  ßüffig,  inbem  man 
öuarj  ober  ©anb  ins  geuer  wirft* 

tX  » 
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6.  ©enn  eitblid)  bas  <£ifen  eine  mufige  unb  §alb* 
feße  Sonfißenj  erlangt  £at  f  nimmt  man  ben  ganzen 
jUumpen  auf  ein  SRal  heraus,  flcecf c  il^n  unter  bem 
Jammer,  unb  t§dlt  i§n  in  mehrere  Studen  ober 
ßd)rote* 

7.  SKan  fangt  fcgletd)  bie  nam(id;en  Operationen 
tvieber  von  vorne  an*  SHan  fe§t  von  neuem  tvieber  50 
§3funb  Bd)eibeneifen  auf  ben^eerb,  uub  verfahrt,  tvie 
fo  eben  gefagt  tvovben  iß* 

^Sep  biefer  9Ket£obe  fonnen  ein  Jpanimermeißer  unb 
feine  ©efellen,  in  $tvolf  ©tunben  3  bis  (Eentnev 
@taf)l  verfertigen*  SJutn  gtebt  il)nen  getvo^niid)  ]u  10 
Didiers  ©ta^l,  16  3)Mierö  Dio^eifen  unb  37  Darren 
(bennes)  Sollen,  tveldjeß  einen  beträd)did)ern  Abgang 
außtvdß,  als  bei;  bec  Sdetl^obe  vonDiiveß,  unb  einen 
faß  gleiten  j?oj)lenaufgang* 

6.  SDie  JblAuofen?,  5dfd>s  unb  Ötßbforbeiten  in  Cyrol* 

A.  2>ie  (£ifen*  unb  S5taf;lprocefte  3 u  Äleinboben 
bey  3ugen  im  BiUmbale* 

£>te  ©tfenßdne,  welche  in  bem  nuttaglidjen  ©o 
birge  in  ber  ©egcnb  vom  Eingänge  in  baß  3tUertl;al 
biß  oberhalb  beß  glecfenß  ©d)tva§  in  verfdnebenen 
©ruben  gewonnen  werben/  beße[)rn  rl)eilß  in  fpat^tgen 
©fenßeinen,  meißerfs  von  weißer  unb  graulidjweißer 
garbe,  unb  rfycilö  in  Sraundfenßein.  Unb  biefe  ßnb 
eß/  weldje  biß  je|t  bep  biefem  Sifenrverfe  ju  ©ute 
gebrad)t  werben. 

2Üle  ©ifenßdne  pßegt  man  ()ier  vor  ber  ©infd>md* 
jung  burd)  ein  trodneß  5^d)tverf  ju  |  (Eubifjoll  großen 
©tüjfd)en  ju  pod)en:  fobann  burd)  cm  ©itter  von  ©i» 
fenbrai)t  ju  werfen ,  unb  tvas  md)t  burdjfällt,  nod)  ein 
Sttal  unter  bie  $>odißcmpel  ju  bringen;  baß  ©urd)ge* 
tvorfene  aber  in  einem  mäßig  fernsten  3ußat^e  auf 
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ben  ©ichf-  ober  Sefd;icfiingeboben  permitfelfi  einet 
fc^tcf(id)en  93omd>cung  aufjujie^en* 


3u  Dfenjieinen  bebient  man  (ich,  hie?  einet*  'Kt :t  ro- 
tfym,  jiemlirb  flemfornigten  ©a.nbfieine,  welcher  aber 
auf  fangen  ©ebrauch  im  Steuer  etwas  mürbe  wirb. 
Um  jur  3umauerung  be$  (£ifen  unb  ©d)lacfenaugeö, 
meiere  wa()renb  Des  ©djntefjgangeö  feiten  gan|  an fge* 
brechen  werben,  red)t  feuerfejten  ie^m  $u  bereiten, 
wirb  bet*  ie^m ,  weichet*  f)ter  nid?t  genug  feuerbettan* 
big  ju  höben  i fl,  in  wofjl  getrocknetem  SuJ^artbe  j«  fei* 
nem  5puloer  gepocht,  barunter  fein  gepochter  Mmianth 
gemengt,  biefeS  ©emengfel  bann  mit  ®aflfer  befeuch¬ 
tet,  unb  fo  jum  ©ebrauche  aufbewahrt. 

©er  ISlauofen  i|l  nach  bem  ©afjburger  5u£maajk 
jjemejfen; 


§ocl>j 


6d)ub  goil 

rom25oben|lem  bis  jut*©M)t  (Schur)  22  — 

*  «  bis^ur5orm(0epeifen)  —  2i| 


(bepm  55obenfteine  — 

weit^^  ^er  ®^c  na$  ^et’  ^n9em 


2If 

1 3f 


^in  ber  9>iiffe 


fürjern 


2 

2 
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bie  beheben*  ober  @ch.f(leinö  i|t  pollfcmmeti  wagvcchf* 
rSölf  —  —  2  ©rabe  fd)wad> 

flöinboffnung  wett  —  — 

j  *  hoch  — *  —  2-f 

[ia  nge  —  —  1  7 


ber  5otm{ 


©ie  $orm  befiehl  <ntS  Rupfer,  ihr  JRüfifef,  ober  ber 
Svanb  ber  SSSinboffnung  tft  nid)f  ganj  einen  3^1  bief, 
unb  ragt  nid)t  über  bie  9)?auerflad;e  in  beu  Öfen  oor, 
fonbern  liegt  festerer  gleid;. 

©ie  Sölafebalge  ftnb  pon  £0(3 ;  bie  Q3a!gfajlen 
(SKantel)  jwep  3.oß  &icf/  gut  ahgebunben,  lang  17' 
%“  unb  hinten  weit  4'  4", 


©ie  liegen  .auf  12  ©rabe  gälte,  unb  geben  in  ei* 
net'  SRinufe  jehnmal  um.  Sie  33algtiefen  fielen  8  unb 
9  3t>d  eom  SKuffel  bei*  gorme  jurücf* 

Srep  ?^eile  gepolten  €ifen(leinö  unb  ein  5^eil 
gepocbten  jtalfjteius  machen  Die  Sormaaß  ober  Die 
83efd)tcfung  aus. 

Sie  97afur  ber  ©fenfteine  forbert /  baß,  um  in 
SXucfßdjt  auf  Ä'o^ienna-branb  nort^eil^after  ju  fdjmeU 
Jen,  unb  r eines  3ioljeifen  auäjubringen,  im  gehörigen 
®erf)aftmffe  jfalffiein,  ate  ein  gluß  beforbernber  gu* 
fddag,  mit  in  bie  93efd)icfung  genommen  werbe.  ®an 
null  audj  beobddjret  (jaben,  baß  bie  ©djmeljung  ade« 
mal  leidster,  unb  mit  geringerm  5fo^lenauftuanbe  ge« 
fd)af),  wenn  burd;gefjenbo  rlein  gepod>tee  ©ifenftein, 
ate  wenn  jugleid)  €ifen|iein  in  grobem  ©tüd'en  mit 
nerblafen  warb;  unb  ba  bie  oon  ben  ©ruben  311  biefer 
Sifen^urte  fommenbeu  ©ifenfteine,  in  Jpinfidjt  auf  Q5e* 
panbfj)eile  unb  ©ifeugefjaif ,  nicht  bon  gleicher  2(t*C  fmb, 
fo  muß  auf  bereu  ncrl)altutßmaßige  töefdjicfung ,  um 
inoglidjjt  »ort§eil()aft  311  fdjmeljen,  bejbnbereö  «dugen* 
nierf  gerietet  werben.  $ud)  feilen  biefelben  jur  s^3e* 
fbrberung  guten  ©d)mefjgangeß  niemals  in  na  (fern, 
wohl  aber  ju  £ßermeibung  oielen  Dfenjlaubeö  (ber  in, 
burd)  baö  ©ebläfe,  auö  bem  Ofen  auegeftoßenen  Sr 
fenfteintfyeiten  befreit)  in  etwas  feudjtem  ^ußanbe  auf 
ben  QSormaaßboben  fommen:  weßwegen  aud;  ber  fletn 
gepod;te  ifaifjlein  ein  wenig  angefeud)tet  ju  werben 
pßegf.  2Benn  @ifenficine  in  einem  fef)r  n affen  3u- 
jtanbe  311  uerblafen  tommen,  fo  wirb  um  ben  Ofen  in 
gutem  ©äuge,  unb  baö  Steifen  in  gehöriger  ©ufe 
ju  erhalten,  an  beren  ©id;t  (@a£)  abgebrodjen. 

SSenn  im  Öfen  eine  ©id;t  3J  ©cbulj  tief  hinun¬ 
ter  gegangen  i|t,  fo  werben  2  Ä'orbe  Äol/len,  bie  mit 
einanber  i^©ad  füllen,  gefebuttef,  bann  eine  ©i d)t 
Hein  gepochter  Sifenfteitte,  tvefd)e  300  $g.  QBiätu  ©e« 
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wtd)t  wiesen  /  unb  ^terouf  ioo  (g.  d?alffleine  gefegt* 
TCuf  jebe  x>ier(e  ©id)t  lagt  man  ©c^lacfe  (Sinter)  unb 
gememiglicb  nad)  bei*  fünften  ©id>t,  wenn  nid;t  eine 
©ugwaare  von  grogern  ©ewicbte  $u  gicgen  ifl,  alfo 
benage  alle  2\  ©funbe,  DJo^ccfen  ab ♦  3taeb  abge* 
ftocf>enem  £)to^etfen  lagt  man  wieber  bie  nac&bringenbe 
©d;lacfe  aus  bem  Öfen,  mithin  wirb  auf  folcfye  Ktt 
auf  5  ©lebten  einmal  Sifen,  unb  jwe^mal  ©«bladen 
abgegoeben* 

'  ^nnerbafb  24  ©tunben  ßefc^e^cn  gemobnltdj  48 
©age;  unb  werben  fo  mit  ungefähr  54  ©ade  Äo^leti 
ober  bem  iWaage  nach  144  ©tddr  Sifenjleine,  unb  bet)* 
lieb  48  Zentner  jfalffiein  verblafen ;  bagegen  an  9Jo§« 
eifen  gewobnltd)  in  9  2(bjlid)en  30  Zentner,  folglich  in 
einer  ©odje  mit  einem  .Soblenaufwanbe  von  beiläufig 
378  ©ac feti/  210  Senfner  aufgebradjtt  e$  fommt  auf 
1  Zentner  9iol>eifen  if  ©ade  Voglen  A 
1  Zentner  ober  ©taacSifengein  2  2  fg*  9io§eifen^ 

\  2  ©iebfen, 

1  ©tunbe  }  if  ©ad  fiepten. 

\  8  Zentner  ®ifen*  unb  Äalfjleme* 
Der  bieftge  Äoblfad  ifl; 

6  |  Soll  lang, 

nach  bemSaljburgerSugmaage  1  $ug  iofSott  fi*f* 
—  —  —  —  51,930  Subifj.  weit* 

>  einer  ©odyc  werben  ungefähr  326  ©lebten  ge* 
mad;t,  unb  230  (Zentner  Steifen  aufgebracht.  Die 
9Hajfe  be$  Stobeifenf ,  weldje  bet)  jebem  Mbgid)  erbat* 
fea  wirb,  wiegt  gewobnlid;  über  s|  Sentner,  unb  tyify 
ein  glog  (fonjl  ©arvj,)  unb  auf  eme©d)id)t  66  ©tddre 
Sifen/  unb  23  ©tddre  ^alf (leine* 

^Sei;  bei*  SSorberfeife  (2(blagorf)  bef  Dfehö  ijl  eilt 
^afdbenjug  errichtet,  vermittelt  beffen  bie  ©djladen, 
Aiogen ,  ©ugfomten  unb  ©ugwaare«  herauf  unb  bin* 
weggehoben  werben* 
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5Birb  Dkl  ^alfflein  jugefdjfogen,  fo  b\af)t  fidj  bk 
©d)lade  mehr  auf,  unb  erfcheint  im  falten  SufTanbe 
gnmiichmeiß;  wirb  aber  baoon  wenig  jtigefebt,  fo  wirb 
biefelbe  grüner,  btd>fer  unb  bläht  ftd>  weniger  auf. 

£>as  ©tid)lod)  $um  ©ifenablaflen  wirb  jeber  £eit 
mit  f(etngepod)fer  ©d)lnde ,  worunter  etwas  flarge* 
pochter -glupfanb  gemengt  r|l,  $ugemad)t;  Das  ©d)lai> 
fenlocf)  aber  mit  gröberem  ©anbe  oerworfen.  s*Öepm 
©d)ladenpod?werfe  tjt  ein  3Bafd>  ober  ©d)lammtrog 
mit  angebradK,  in  welchem  Die  in  Den  ©djladen  be* 
fmfelicben  ©tfenforner  erhalten,  unb  pon  wo  Die  ©anb» 
f^eile  in  einen  oorliegeuben  ©umpf  l^inab  gewafchen 
Werben. 

SSenn  bie  ©idjfen  im  Öfen  nicht  gleichmäßig,  fon* 
bern  ungleidjmäßig ,  balb  lahgfam,  halb  fd>nell,  unb 
tief  niebergeben,  fo  'tfi  bet*  Dfen  gar  oft  mit  2ln|a|en 
ober  2{nbauu«gen  (J^urfen)  b.  i.  mit  Grüßen,  ober 
SKinben  von  nur  $um  'X^eÜe  gefd;md}fen ,  jufammen« 
gebacfcnen  feilen  Der  ©cbmeljmaffe  belegt. 

Reiche  unb  feud)te,  überhaupt  }d)led;ce  jfehlen  he* 
forbern  ben  2[nwud)S  ber  #nbauungen,  unb  forbent 
me§r  ^alfjleine  jurn  ^ufcbfage. 

2öenn  ftd>  jlarfe  2lnbauungen  geigen,  welche  ftd) 
burd)  geringere  ©ifenflein»©icbfen,  burch  gute  grobe 
^o^len  unb  jwedmäßige  ©inbfüjjrung ,  nidjf  mehr 
außofen,  unb  wegfd)tnel$en  laffen,  unb  ftd)  über  bem 
beerbe  oorfinben,  fo  pflegt  man  Ditfeiben  hier,  ohne 
bie  QSorberfeite  ju  offnen,  wie  folgt,  aus  bem  Dfen 
gu  fchaffen.  9Kan  hangt  fdjwere  ©ewid;fe  an  eiferne 
betten,  wirft  biefe  auf  bie  (Kreinhängenberr^lnbauun* 
gen  mit  ©ewalt  hinunter,  unb  mad)t  fte  hkrburd;  flucf- 
weife  loS;  bann  wirb  eine  ^Perfon  hinuntergelaffen ; 
biefe  hangt  bie  loSgetrennten  ©tu de  an  eine  ^efte, 
fe£t  fid)  auf  bie  35urbe,  unb  wirb  burch  eine  Tfrt  2Ka* 
fchine,  bie  man  einen  itufjug  nennt  jur  ©tcht  $erauf> 
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.gezogen;  bann  wteber  ben  @<$acf)r^inunfcr ,  unb 
]mv  fo  oft/  biß  ber  Ofen  auf  fold;e  38eife  do n  alle» 
2(nbauungen  geräumt  iff. 

SSergreßert  man  bie  (Eifenfietngtchf,  unb  fd)uffet 
$u  gleid;er  geif  weniger  /  ober  nur  bie  alte  5[ftenge  $o(j* 
len,  fo  fallt  bau?  3io§ei|Yn  gerne  auf  bem  23rud)e  non 
weiter  garbe  auß;  wirb  hingegen  bie  erfiere  Dermin* 
bert/  unb  bie  Äohlengicgt  oerme()rt,  ober  aud)  nur 
beijm  alten  2Kaage  gelaffen,  fo  erfd>etnt  baß  Steifen 
Don  grauer  garbe  unb  ifl  reiner  außgear.beitrt, 

©ie  glogen  oon  grauem  S&rudje  ftnb  fdjwerer,  alß 
bie  Don  weitem/  wenn  bet)be  ÜRaflfen  Don  gleichem  Um* 
fange  ftnb* 

©enn  ftcb  Sio^eifen  unb  ©ehladPe  im  Dfen  nicht 
gut  Don  einanber  "fdjeiben,  (lautern)  fo  ifl  bie  ©id)t 
ju  Dergrogern,  unt  gierburd;  ßüjfigere  unb  bünnere 
©d)lacfen  $u  erzeugen* 

2>e  glüjtger  unb  bid)fer  bie  @d)(acfe  wirb,  je  weiter 
.wirb  baß  Steifen,  unb  je  meljr  bie  mit  bem  Svogeiferi 
abgelaffene,  unb  unmittelbar  auf  bem  gloge  Itegenbe 
<8d)lacfe  ftd)  aufblaftf,  unb  glaftg  $eigf,  bejio  me§t 
wirb  eß  grau« 

©djlacfe  bie  ftd)  rotlj  im  gfujfe  $eigf,  unb  ermaß 
fliegt,  giebt  gerne  weißes,  bie  weiß  unb  fdjnell 
flteßenbe  hingegen  graueß  3coi)eifen« 

2lud)  giebt  @d)lacfe,  welche  nach  bem  halfen  auf 
ber  Dfretfadje  grünlich  weiß  ausfiegt,  gewoi)nlid) 
graues,  bie  grunlid)  fcgwarje  aber,  jumal,  wenn  baß 
Sxo^eifen  im  glufje  Diele  gunfen  außfpruf)t,  weigeß 
SXogeifen;  unb  gleich  wie  baß  3\of)eifen ,  wenn  eß  gun* 
fen,  gleichfam  ftraglenweife  dou  ftch  flogt,  im  SSrudje 
immer  wetg  außfäftt,  fo  erfcheirtet  im  ©egentjjeile  jeneß, 
baß  wenige,  ober  feine  gunfen  außmirft,  meiflenß  grau* 
233enn  bie  Tfnbauungen  fid)  loetrennen,  fo  wirb  bie 
©djlacfe  gerne  fd;war$,  unb  baß  Stoffen  weig. 


$>te  4  öefner  (QMaaleute)  fammt  bem  SWeijler  Se * 
jief)en  i£re  Segnung  fommt(id)  von  ben  Zentner  £Kof). 
cifen  mir  Sinflufle  ber  ©tipmaare,  unb  jroar  »on  je* 
bem  ©enfner  ix  $)f.;  ber  SKeifter  £at  ben  brirren  ?[;ei( 
bauen,  bie  übrigen  aber  bie  f  ju  bejieljen. 

S)ie  (Einleitung  beS  Svofjeifenö  in  bie  ©Urformen 
gefd)iel)t  auf  folgeitbe  2üeife.  3ftad?  oröentlid)  juge* 
ridbtetem  glepenbefte  wirb  ju  ©ube  beöfelben  eine  i 
gofi  weite  Defjnung  am  Qäoben  burd?  ben  9\anb  be$ 
glopcnbettö,  ober  Sftaffelgrabenö  gemad)t,  barauf  ein 
©d)ubbled>  mit  2  langen  gaden  am  auperjien  SKanb* 
besfelbcn  bi$  auf  i§  gell  tief  eingejledt,  unb  bann 
aupa*[)alb  beö  glopenbettö  bie  ©Urformen  im  ©taube 
grmad)t,  ober  bieeigenö  bereiteten  formen  (©upmobel) 
in  ©anb  gegraben.  Sag  ©ifen  fTiegf  alfo  juerfl  ins 
glopenbett,  fammelf  fid)  ein  wenig  bet;m  2(uopuffe, 
unb  lauft  fo  fort  in  bie  gönnen.  genug  eingepof* 
fen ,  fo  brudt  man  ba$  ©dwbbled)  ganj  nieber,  unb 
»erfperrt  ^ierburd)  ben  weitern  'Äuspup  beö  9iof)eifen$ 
aus  bem  glopenbctte  in  bie  gormen. 

9ftan  pPegt  f)ier  fonio^l  in  $e(jm,  als  in  ©anb  ju 
giepen;  4  ©upwetdarbeiter  beforgen  bas  ©upwetd  in 
Jefjm ;  jenes  in  ©anb  t>errid)ten  hingegen  ber  ©djmelj» 
ober  Dfenmeiper  (SMaameiper)  unb  feine  SOTittrted>ce. 

VJlan  bebienf  fid)  $u  ben  ©anbgupwaaren  bes  ge* 
meinen  glopenbttfS*©anbeS ,  unb  eS  werben  in  btefen 
l)auptfad>lid)  ^Poebfolpen  (©cfyawatfen),  Jammer*  unb 
2fmboSp6de,  Jpeerbplatfen,  Ubrgewid)te,  unb  bergl* 
gegoffen.  Ser  ©anb  wirb  l>ierju  in  feud^ern  gu* 
panbe  aufbematn-r. 

Samit  bic  2>a£n  ber  Jpammerpede  eben  unb  glatt 
werbe,  fo  ppegt  mau  bei)  ©inrid)tung  ber  (joijernm 
gorme  auf  ber  für  bie  Q3a(>n  bepimmten  ©eite,  eine 
fogenannte  Don  ©ifen  gegoflene  £3al)nle()re  bid)t  an  Die 
jwljevne  gorme,  bie  pd>  an  bie  eiferne  gorm  genau 
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onfcfjüeßen  muß,  emjtife^en,  unb  weiter  bie  gewofjn* 
lid}e  3urid>tuug  wad/en.  Sann  wirb  bie  fjoljerne 
gottne  aus  bem  ©auöe  gezogen,  bie  eiferne  hingegen 
barin  gelaffcn*  Samit  bie  eiferne  gönne  ober  95a§tu 
Ißf^re  ma^renb  unb  nad;  bern  ©legen ,  feine  mißrätijuge 
®aare  »erurfaefre,  fo  wirb  fte  vor  bem  ©infef'en  in  ben 
©anb  etwas  erwärmt,  fern  gepulvert  ©fengfimmer 
(©fenbodW  wir  ®af[er  angemad;f/  unb  bamit  ifpre 

23aj)n  vermittel|l  eines  lappen  übetfmd>en;  festes 
gefd;iel)C  auö  ber-Urfacöe,  bamtt  bie  ©ußmaare  ftd) 
’iudjf.aN  bie  gönne  anbange*  2£mbofc  unb  Jpammer* 
jfoefe  oon  nmßgrauem  3iol)eifen  rangen  t^rer  niedrem 
Jparfe  wegen  beffer,  als  bie  non  bunfelgrauem. 

9)ian  pflegt  ()ier  auep  non  ©djlacfen  mand)erlep 
®aaren  <$u  gießen:  j.SS.  Jpeerb*  unb  ©aljborrplarten, 
Pfeiler  $u  ©tu&cn'  unter  bie  ©aljpfannen ;  Üftaue x* 
unb  Dfenjtticfe.  'Jjierju  wirb  biejeuige  @d)lacfe,  wel* 
d)e  vor  2tbfajfung-  bes  Sifenö  abgefrod;en  wirb,  unb 
fej)r  arm  an  ©fen  ifr,  vmvenbef,  unb  511  biefemSnbe 
in  bie  bereiteten  gormen  geleitet. 

Sie  ©aljpfarinen  Pfeiler  werben  jtücf  weife  gegof- 
fen;  bieötücfe  fiub  von  verfd)iebener  ©roße  unb  Stde; 
bie  mcijlen  aber  1  guß  lang  unb  breit,  6  gell  bi  cf. 
©ie  £aben  in  bei*  SJiitte  auf  jeber  breiten  ©eite  i  \  Soll 
tiefe,  unb  1  3^1  weite  viereefige  lod>er,  bamit  ein 
©fücf  an  baS  anbere  vermittelte  Sufammenfugung  mit 
feuer^altiget!  ©d)lacfen  ober  ©feinen  einigermaßen  va> 
bunben  werben  rönne.  Sie  gorme  511  ben  gelodeten 
^feilecjlucfen  bejfe^t  in  einem  ©tocfd)en  Spo lje$  von  ber 
verlangten  ©ejtalf,  unb  in  2  barauf  pafienben ,  i|3bfl 
‘tiefen  SSmtdjen,  weld)e  bie  locker  £aben,  bie  tu  bie 
ipfeilerßucfe  fommeu  feilen. 

9tad)bem  bas  nur  2  SBreftc&en  belegte  ©f6dd;en 
in  ©anb  eir?gefe|et  worben  tjV,  fo  wirb  jirerß  mit  einer 
Sange  bas  ©eoftdjen,  unb  alSbann  erjt  bte  Ö5rettd;en 
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fo  gerauggegeben,  ba§  bk  geformten  ©aabjapfen  nic^t 
»erleget  werben.  gur  ein  folcbes  $)  feiler  (tue?  bas  um 
gefdgr  50  9>funb  wiegt,  werben  »em  ©oljamte  |u  Jpafl 
5  $t\,  für  ein  €  tud  ogne  lod>  aber  3  $r. ,  unb  für  ein 
©tucf  'aljborrplaffen  bie  1  3od  bicf,  3  gug  lang  unb 
breit  finb/  8  ivr. 

Sie  ©ieger  in  legm  gaben  »on  jebem  (Eenfner  ©ug* 
waare  ein,  naef)  4Q5efd>affen^eir  berfelbcn,  be(Mmmre$ 
©elb;  unb  muffen  jid)  legm,  ©ragt,  Jpolj,  Äogien, 
furj  alles  felbft  bepfcgaffen. 

35te  Bereitung  bcg  gormenlegms,  unb  bie  ber  gor* 
men  gat  mit  ber  bep  bem  ©aljburglfcbcn  Sifemrerfe  ju 
Stenten  üblidjen  nie!  ?(egnlid)e$  unb  Uebereinftimmem 
bes;  nur  ber  Unterfd)ieb  wirb  gier  beobachtet,  bag  ber 
iegm,  welcher  ber  ©ugmaare  bie  bejlimmte  Sicfe  giebt 
fowogl  auf  ber  dugern  als  innern  ©eite  mit  ^erlogenem 
$a(ge  (Unfd>litt)  »ermitteffi  einem  lappen  befdjmierf, 
unb  bag,  fo  halb  tiefer  legm  log,  unb  ganj  twn  bem 
gormungöwerfjeuge  gebrad)t  ifl ,  ber  dugere  ‘Sgeil  be$ 
Äerns,  unb  ber  innere  ^geil  be$  SRantete,  mit  feinge* 
jlogenem;  unb  mit  Gaffer  befeud)feten  ©fenglimmer 
(©fenboebt  ober  mit  fd;warjer,  feuerbefldnbiger  ;Paf* 
fauer*tfrbe  überflrtd;en ,  gerieben,  unb  btefelben  erjl 
bann  wieber  jufammengefegt  werben;  wobureg  fiep  bie 
gegojfene  QBaare  lieber  00m  gormenlegm  trennt,  unb 
igre  Steinigung  ogne  OTüge  unb  Ä'ofren  gesiegt. 

Sa  ber  ©fenglimmer  bepm  einmaligen  ©ieben 
einer  gluffigfeit  in  fold?en  Hopfen  (Jpdfen)  berfelben  eine 
blaue  garbe  giebt,  fo  foll  in  felbigem  juerfl  eine  lauge 
gefotten,  unb  bie  'Mbfdufcr  gieroon  belegrt  werben, 
©eigeä  SJog*  ober  glogeifen  färbt  ben  $u  fiebenben 
Körper  megr  blau,  alß  graues.  bider  bie  ©ug« 
waare  gegojfen  ifl ,  befto  megr  jetgt  fid;  biefe  Unbe- 
guemli^feit,  unb  umgefegrt. 


©ep  bie  fern  ©ifenwerffc  wirb  bas  Pfunb  gemeiner 
©ußwaare  in  icfym  für  6  Rw,  unb  bas  in  ©an& 
gesoffene  für  3£&r*  nach  bem  2o©ulbenfuße  oerfauft* 

2((le$  Steifen  (gloßmerf)  roiib  hier,  beoor  eö 
ber  grife&grbeit  ubergeben  wirb,  unb  $war  bas  graue 
(©(öl)(rol)eifen)  auf  ©tat)!  /  bas  weiße  aber  auf  ge* 
meines  ©fen,  in  einem  Jpeevbe,  bas  »äartrennfeuer 
genannt,  burchgelaßen ,  unb  bann  in  bunne  ^iaften 
ober  6d)eiben  geriflen,  ©rjlere  Reißen  0tal?l«  unb 
lcfterei£tfen  ^artrennplatten,  ober  aud)  «Sartretin; 
unb  bie  2lrbcte  felbfi  wirb  ^artrennen  genannt*  ©er 
geuerbau  iji  bem  2teußerlid)en  nad;  einem  grijehfeuer 
md)t  una^nlid) ;  bie  ©d)lacfenplatte  mit  $6d)ern  $ut 
7fb|led)ung  ber  ©d^Iacfe oerfejjen ,  unb  ber  ©oben  be$ 
jpeerbes  wirb  oon  feud)tem  jvo^engeflube  in  runbe 
©eßalt  gebracht*  ©ie  gönne  ragt  ntd;C  fo  weit,  wie 
bep  bem  grifebfeuer  in  ben  ijeerb  oor,  unb  bas  Sc¬ 
hlafe,  welches  aus  jwep  ©lafebalgen  befiele,  f)at  ei¬ 
nen  gall  oon  35®*  ©iefeS  geuer  bleibt  oft  eine3Sod)ß 
binburd)  im  ununterbrochenen  ©ange  (wirb  nicht  aus- 
gewajjert). 

©ie  ©mfdjmeljung,  ober  bas  ©urcblafien  beS  $u 
©tabeifen  beftimmten  SKofjeifenS,  gefchte^t  im  ®efent- 
lid)en,  wie  folgt*  9ftan  legt  $uer|f  Heine  ©tüde  ei- 
fenreicher  gri|d)fd)!aden,  bie  t>om  Sjjeilmacben,  ober 
tton  Dev  luppe  fallen,  ungefähr  104  Pfunb  auf  bert 
©oben  beS  geuers*  9Han  rings  um  ben  Jpeerb 
Äo0lenlofcbe ,  giebt  .^oblenlöfdje  barauf,  rudt  bann 
|wep  ©tude  gloßen,  ober  ©an$e  neben  einanber  im 
*£>ecrb  t>or,  unb  bebeeft  fie  mit  Stotjlen*  Anfangs  muß 
.  bas  geuer  bie  eingelegte  ©tblade,  unb  bann  erfr  bie 
gloßen  angreifen*  Ungefähr  jwep,  juweilen  and)  brep 
Sftale  wirb  ©d)lade  abgelajfen,  unb  naebhin  baS  et¬ 
was  bidßuffige  fXoheifcn  in  mögfictoji  bunnen  Platten, 
bie  aber  meiflenS  jtemlid>  bief  ausfallen,  geriflen.  ©a* 
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mit  btefcö  SKo^cifen  auf  bet4  £)Serßdd)e  fc^neff  erßarre, 
roirb  nad)  jeber  abgehobenen  glatte  roieber  ©affer  auf 
bie  gefdjmeljte  Üftaffe  gefprt^t-  SJitt  ©nfcfrmeljung  7 
Qentner  Sicken  bringe  man  eine  Seit  von  4  ©tunben  $u. 

9Kan  tauft  (jier  öud;  alte  ©ußroaaren  ein,  fegt  fie 
fleinroeife  auf  bie  einjufdjmeljenben  gießen,  unb  fdjmeljt 
fie  fojjin  auf  ©ifen  •  ^artrennplatfen  mit  ein.  'Sag 
-Pfunb  guter  unverbrannfer  ®ußroaare  wirb  für  2,  unb 
bie  fd)ledj?e  für  1  $r.  eingelojl. 

Der  Jpeerb  ^um  Durd;la{fen  beg  ^Sta^fre^cifcn^ 
wirb  unten  am  53obeu  etroas  enger  jufammenlaufcnb 
geführt,  unb  ubrigenfallg  von  5voj)lengeßube ,  ober 
flarer  iofcfoe  bereifet.  2(ud)  hep  tiefer  ©d)meljarbeit 
roerben  2lnfangg  ©djladen  von  ber  grifd;arbcit,  ober 
©cbrodle,  jetod)  leidere,  lodere,  uub  eifenarme,  etroa 
50  ^funb  an  ®eroid)fe,  in  Den,  JjjcerbboDen  gelegt; 
bann  wirb  $6fd)e  unb  etroag  Äoljlen  barauf  gebracht; 
nun  bringt  man  $roet)  gießen  von  grauem  25rud?e  in 
benJpeetb, .  fcbuttet  roieber  Noblen  auf  biefe,  unb  fd)ti(jt 
tag  ®&ldfe  an.  Suerfi  fommt  bie  eingelegte  @d)(ade 
in  gluß,  unb  bann  crjl  roirb  bie  (Einfdmidjung  beg 
©tal)Iro()eifeng  angefangen;  bie  aufgeloße  ©d)lade 
fteigr  baib  $rot|cfcen  bem  Staube  beg  Jperrbeg  unb  ber 
gefcbmeljten  ©tahlroheifenmaflc  auf  bie  Dberßdche  ber 
le|tern  empor,  unb  roirb  bann  großen  Stetig  abge- 
fcßopft/  $um  ‘theile  ÖUd/>  a^ec  ni,r  einmal,  abgeßo* 
ftodjen.  ®nblid)  begiebt  ftd)  alle  ©djlccfe  auf  bie 
Dberfladjc.  ®ebad)fe  ©chmeljmaffe  liegt  unmittelbar 
auf  ber  $6fd;e  beg  Jpeerbeg  auf;  man  fdjopft  bann  bie 
auf  ber  Dberßddje  nod;  beßnblicbe  ©d)Iade  vottenbg 
ab,  unb  reißt  fenatf;  bag  ©tahlrei)eijen  in  bunne 
©eßeiben. 

©0  rote  bie  leidjfe,  eifenarme  ©d)lade  im  geuer 
nur  einen  bünnen,  lauteren  (faftigen)  Proben  madjf, 
unb  (ich  von  ber  ©fahlhartrennmajfe  gern  roeg  auf  bie 
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Sberfladje  jieljt,  fo  (jangt  fid)  im  ®egent£eile  bie  ei» 
fenretdje  unb  fermere  ©cblacfe  in  berfelben  fefler  unb 
biefer  an,  will  ftd>  pon  i£r  nid;t  fdjeiben,  lä§t©d)Wa()le 
jurücf,  unb  eine  fofcbe  Jpartcennmaffe  giebt  bann  ei» 
fenarfigw,  weid?en  ©tafjl. 

®ie  leichten  ©d)wal)le  unb  ©djfacfen,  roefdje 
bepm  ©tablbartrennfeuer  alß  Sufcfylage  bienen  /  werben 
t£eilß  in  außgeroafjertem  unb  rosigem ,  t()eilß  in  un- 
gepuffertem  3uffanke  perwenbet.  ©enn  jene 

©d/wa^fe  unb  @d;lacfen,  bie  unter  ©ajfer  gefianben, 
unb  eine  ßeti  lang  ausgeroaffert  worben  finb  /  oerf)al* 
ten  fid;  im  $euer  oiel  portljeilljafter,  alß  bie,  auf  wel¬ 
che  nie  ein  ©ajfergeftoffen  tfh 

©ie  ©nfdjme^ung  beß  ©tablroljeifenß  auf  @faf;(* 
(jarcrennplatren  foll  gleichmäßig/  unb  fo  p;el  moglid), 
gefd)tpinb  gefebe^en;  unb  baß  ©ta£ll)artrenn*  fo  wie 
aud)  baß  ©ta()lfrtfd;feuer  foll  me£r  eine  rötliche,  alß 
weiße  flamme  geben. 

'Sud)  foll  bei;  erjlerer  Arbeit  ber  ©inb  fo  geführt 
werben,  baß  er  unter  bie  eingelegten  gießen  fpiele,  unb 
bie  ^o^len  immer  pon  felbji  unter  biefelben  niebergeben. 

3u  fpere  geuer,  baß  iff,  wenn  ju  lange  in  einem 
unb  Demfelben  geuer  ©ta{)lrofjeifen  eingefd;meljt  wirb, 
arbeiten  nid)t  me^r  fo  gut,  biß  mit  biefer  ©cbmeljar» 
beit  einige  3^  außgefjalten ,  ober  injwifdjen  weißeß 
Dxo^eifen  auf  ©fenljarttennplatten  burd;gelajfen  wirb, 
©leicbroie  festere  ©cbmeljmajfe  bejlänbig  auf  if;rer 
Oberfläche  mit  bem  gotm|lachel  (Siaumeifen)  etwaß 
hart  anjufüf)len  tjf,  fo  muß  im  ©egenrf)eile  bie©tal)l* 
(iartrennmaffe  lauter  unb  bunne  fepn.  festere  macht 
weitere  geuer,  alß  jene. 

©enn  man  mit  bem  gormjfadjel  in  bie  ©fa^l^arf» 
tennma(fe  fal;rt;  fo  foll  mit  ber  am  ©tad;el  flebenben 
©ch^cfe  fein  €ifen  mit  beraußgei;en. 


Sie  ©tö^l^atfrcmiplarten  (affeu  Diel  bunner 
als  bie  ©ifenhartrennplarfen  ab&eben;  bie  (extern  finb 
auch  Diel  roher;  b.  i.  me|jr  mit  ©d)lacfenrl)eilen  Derun* 
reinigt ,  als  jene*  ©raues  SKoöetfen  giebt  im  23rud)e 
roetßeS  hingegen  graue  Jpartrennplatten,  roeld;e 
legrere  man  jutn  ©fahlmacben  mcbt  haben  toill. 

Ser  Surdßafjet*  (4>artrehner)  muß  bep  biefem$euer 
tag!id>  6  gloßen,  ober  ©änje,  b«  i.  ungefähr  1900  $U 
unb  $n?ar  \  bauen  auf  ©tat)!'  unb  f  auf  ©tfenhartrenn* 
platten,  auf  brepmalige&  ©iufdjmeljen ,  unb  Ableben 
in  3 rif  Don  12  bis  13  ©tunbrn,  wenn  es  an  gtnrei« 
d;enbem  TluffdßageiDaffer  nicht  fehlt,  uerarbeiten. 

SaS  $u  biefem  ©ifentoerfe  gehörige  gammerwerf 
ftnbet  ftd?  gleich  unterhalb  bee  ©d;mdjroerfe£,  unb  be* 
fleht  in  3  Srifcbfeuetn,  nebfl  1  gai trennfeuer,  unb 
1  großen  900  $)funb  fd)«)eren  Jammer. 

golgenbeS  iß  bas  9J?aaß  ber  grifd;feuer: 

unten  oben 

gujj  30II  gu(?  30II 

©djladenpfatte  (Ueberlaa*)  1  (  . 

^neeraarfen(^n)  {  .  2  2  11 

©tdjtjacfen  ($5inb0  ©eite  3  r 

gemieden  (Tlbbranb)  )  ^  3  9?  3  7$ 

SBon  bem  grifdjboben  bis  an  bie  gönn 

(öeßeifen)  i  5§ 

93on  ber  ©dßadenplatte  bis  SHitfe 

ber  gorm  i  g\ 

Sie  33älge  liegen  auf  25  ©rab,  unb  in  einer  9Wi* 
nute  blaß  einer  18  OJiale*  Sie  gorm  iß  i  \  $uß  lang, 
uorne  bepm  Siüffel  i|  3ot(  gocf> ,  reidßid)  $n>ep  3<dlc 
mit ,  liegt  auf  28  ©rab  Sali,  unb  geht  4  3oll  in  ben 
Jjeerb  hinein  (f^t  4  3*dl  UeberlageJ. 

Um  10  Uhr  in  ber  Nacht  fahren  bie  Jpammerleute 
jur  Ttrbeit  an,  (jeifyen  unb  fd)imeben  Die  im  oorigen 
'la ge  übrig  gebliebenen  ©d;erben  (9ftaßel)  aus,  unb 


fdjMttljfctt  fyiemf  ©fenljartrenn.*,  nadjfjin  ©tafjlfjatf* 
vet\n>  u«£>  enMicf)  tviebe r  ©fenf)artrennp(aften  ein; 
mithin  mbenxäßUd;  in  jebem  $rrfd?f«ier  2  ©feu*  unb 
1  ©taf^eil  ober  iuppe  (SJenn)  getagt",  unb  jebee 
$(jeil  in  4 ,  im  ©ommer  aber  in  5  ©gerben  burd)  Dag 
©e|etfen  gefdn-otet.  - 

Sttif  ©nfcbmeljen  (©nrennen)  unb  Äusfc&mtebm 
breper  tyetk  aus  einem  geuer  verfliegen,  mie 
fdjlufiibeö  jiätlbigen  Sutoartmd'^K-wdc^tend)  vor  ber 
©tal)lfrifrf)aebeit  13  bis  14  ©tunben. 

Senn  bie  2frbÄ  gut  utib  nad>  SSönfdj  gelingt,  fo 
foll  ein  $f)eü  1  ©ämm,  b*  i.  2500  3)f<inb,  mithin  bie 
|mep  grifdjfewer  rägfid)  10  Zentner  ©fen  unb  5  ©wru 
©ta{)l  unb  5Xof)jlat)l  (Sied),  folgüd)  jufammertfw| 
(£enrner  ober  6  ©<Smme  geben.  > . .  c*i} 

93?ic ©nfddjiffe  bes  Abgangs  bep  ber  J^artrennar* 
beit  |tigt  fiefc  auf  1  ©n.  ©fen  unb  ©taljl  25 
Abgang;  unb  •'auf 
1  €entn.}  —  —  sfl 

j©feh  unb  ©fa£l  |  ©ade  ivofjlenverbranb» 
1  ©amm)  —  ■  —  6  } 

3n  betreff  ber  grtfc(;arbeif  auf  ©fen  6eobadjfeC 
man  bep  biefem  Jpammerroerfe  folgenbest 

ÖSor  ©nfd)meljung  ber  ©fVriljarfrennpfaffen  mer* 
ben  feine  ©d)faden,  wie  bepm  ©ta{jlmad)en,  inS 
3 euer  gelegt*  $)a$  gtifdjfeuer  foll  roeig  unb  fanfe 
(milb),  nid)t  rotl)  brennen.  3m  erfrern  galle  giebt 
ergures,  meines ,  im  (effern  aber  fla^lfdiufftgeS  ©fern 
®ie  leichtere,  etfenanne  2lrt  ber  bepm  i^eilmadbeit 
enfjlefjenben  ©d)(ade  (2(bficß  meid))  wirb  jur  Regung 
ber  3rifd)boben  vermenbet* 

£)ie  fernere  unb  rekbe  ©d)Iade  (^ammerweief)) 
aber  in  fleingepodjtem  3u(lanbe  nach  unb  nad)  auf  Dag 
§euer  gegeben*  legte  mau  hingegen  le|fer£  Mit  ©d)lade 
auf  Die  336ben  ber  3rifd)feuer;  fo  entfiunbe  partes  ©• 
11.  $i>.  iv. 
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fen;  roefftoegen  man  aud;  6epm  g{offenöurd>(aflen  auf 
©ta£l  tackte  ©djlacfe  aufgiebt,  bamit  baß  ©taf)lrol)« 
ctfen  auf  ben  ©oben  fomme. 

£)urd)  facftteß  unb  atfmapgeß  Jpinoorrucfen  bet: 
Sifen^arfrennpiatten  an  ben  Drf  beß  ftarfften  geuerß, 
burd)  fparfameß  unb  gleicfjmäffigeß  Ttufgeben  reid;ee 
§rifd)fd)(acfen  (Umfe^ren) ,  ber  noeicbgeroorbenen,  nod) 
unga^ren  ©taf^lfKicfe  oermittelff  bet:  3)red)ffange  oorn 
faireren  Orte  beßtgeuerß  gegen  ben  ©inb,  enfjie^C 
guteß  ©fen. 

5öenn  bie  auß  ber  fadjtf^ofe  (©tnterffid)rcd))  auß* 
flieffenbe  ©d)lade  ©fenfunfen  (©d)n>eifffunfen)  auß* 
jmrft ,  fo  gefft  mitunter  gerne  aud)  ©fen  Ijerauß.  9flan 
tfiuff  fie  baffer  in  biefem  galfe  fd)nel(  jumadjen ,  (ab# 
(icpfen)  unb  erjl  nad)  einiger  3ac  mieber  offnen. 

*►  ©d)n>ä£le  vom  grifdffeuer,  toek&eß  auf  roeiffeß 
©fen  (©eidjeifen)  arbeitet;  aud;  bie  oon  einem  folgen 
iuppe  faüenben  ©d)lacfen  ftnb  leid)t  unb  wenig  eifen* 
faltig,  ©ie  werben  baffer  $ur  Segung  ber  ©tablfrifdj* 
hoben ,  bie  übrigen  eifenretd)cn  grifcbfddaden  hingegen 
gur  grifdjarbeit  auf  toekbeß  ©fen  oermenbet.  £3ep  ber 
grifdjarbeit  auf  ©taf)l  nimmt  man  auf  folgenbe  3Seob* 
adjtungen  unb  $iaaffrege!n  SKutfficbt. 

©obalb  ber  etffe  ©fentffeil  auß  bem  grifd)fjeerbe 
gehoben/  unb  unter  ben  Jpammer  gebrad)t  iff,  fo 
räumt  ber  2(ufgieffer  (®afferl)eit$er)  bao  geuer  auß, 
bringt  auf  ben  grifcbboben  in  kleinen  ©tüddjen  unge# 
fa^r  130  $Pfunb  arme  ©d)Ia<fen,  jte(;t  bann  mieber 
bie  nod)  fjetffe  $ofd)e,  fleine  (^rafcben  unb  grobe  Äo^# 
len  hinein;  fd)üftet  frifdje  Noblen  barauf;  legt  bie 
©cberben  oon  bem  gcfdjtotenen  $beile  ein,  unb  ffei|t 
biefelben  l)erauß.  91ad)  biefer  'Muebeijung,  wäbtenb 
n)eld;er  baß  burcbgelaffene  ©ta()lrot)eifen  bem  gcuer 
fd)on  naf)e  gebrad)t  mar,  wirb  biefeß  $um  ©nfd)mc(* 
jen  inß  geuer  oorgevütft ;  jebocty  muff  öterbep  2)eöad)t 
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genommen  werben,  bog  es  nicht  eher,  als  bis  Me  ein* 
gelegten  ©dgaefen  in  glug  gefommen  f?hb,  ju  fchmeljett 
beginne;  unö  ouef;  bonn  borf  es  md)t  mit  einem  Stole 
$u  weit,  fonbern  nur  fleinweife  in  bas  geuer  Dorge- 
rücft  werben,  inbem  eS  ficb  fong  fe(jr  mufig  topgg  (ft (fy 
ouftopft)  jeiflf,  fo&in  feine  reirte  ©cheibung  er¬ 
folgt,  unb  fdgedger  ©folg  oufgebracht  wirb.  3 5ie  an 
ben  Sto^lf^eil  flebenbe  ©dgaefe  foll  nicht  jofje,  »ieU 
me^r  leicht  booon  abjugogen  fetm;  wegroegen  mon 
auch  ju  biefem  geuer  Jeidjfe,  arme  ©tfgaefen  rod^f, 
unb  aufben  grifebboben  einlegf*  £)enn  welche  ©dgaefe 
Ijatißt  ftd)  ju  garf  ein,  unb  hinberf,  bog  geh  Me@ta(g« 
fcbmeljmaffe  im  ©afte  arbeite,  unb  ber  ©fahl  jur  ge* 
porigen  ®a()re  gelange.  9Ran  pflegt  btt)  biefer  grifd;- 
Arbeit  jwepmol  ©dgaefen  abjuged)em 

3P  nun  ber  $heil  auf  feldje  2lrt  gemacht,  fo  gellt 
man  baS  ®ebldfe  ein ,  bebedpf  i^n  mit  jfofgen  unb 
ibfehe,  lagt  t^n  f  ©funbe  im  geuer,  mit  23rennftojfe 
umgeben,  liegen,  unb  in  etwas  fühl  werben;  auger- 
bem  würbe  gd)  berfelbe  unter  bem  Jammer  mürbe 
haltenmub  fag  verfallen.  Stad)  biefer  «Seit  b'tty  man 
ben  $he*l/  weld)er  nid)t  fef;r  bief,  (onbern  jtenilich 
breit  unb  bunne  fetjn  feilte,  im  rothwarmen  3ugnnbe 
heraus,  ftogt  bie  ©dgaefe  baoon  weg,  bringt  bann 
unter  ben  Jammer ;  jdngt  unb  c(jeilt  ihn  in  4  Scher¬ 
ben  (Staffel).  $)iefe  le|fern  werben  wieber  ins  Aeuetr 
gebracht,  /  unb  in  weigglupenbem  3«gnnbe 

unter  ben  Jpammer  gebracht;  aber  erg  Dann  in  Kol¬ 
ben  unb  3<wne  gefchmiebet ,  fo  halb  fie  bis  jum  ©rabe 
bes  9totj)gIühens  ausgefulgt  fyaben. 

£)ec  ©tahlthrd  fort  pd)  unter  bem  Jpammer  ^art 
jeigen,  unb  Ie|cerer  Anfangs  bepm  3nngen  besfetbett 
nicht  $u  garf  umgelaffen  werben,  ©obaib  aber  beffeit 
’Äusfdjmieben  (2lusgrecfen)  uor  geh  geben  fann ,  folf 
bet  Jammer  in  bem  Siaage  garf  umgehen ,  bag  Oie 
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©tahljapne,  ober  ©fangen  nodj  ro^warm  im  ©afifet 
abgelofcht  werben  mögen* 

®ie  bie$älte  bis  in  bie9ftitte  bes  ©fahls  bringt 
fo  fangt  er  farf  $u  fnijfern  an,  wekheS  man  für  ein 
.geiefjen  eines  guten  ©taf)lö  (;a(t.  ©ine  ©ta^ljlange 
fod  auf  einmaliges  Sftieberwerfen,  ober  bepm©arauf* 
fragen  fogleid)  jerfprtngen,  wenn  ber  ©tahl  anbers 
von  gehöriger  @ute  ijh 

©ep  biefer  grifebarbeit  auf  ©taf)(  rechnet  mrnt  | 
©tunbe  aufs  ©infchmeljen  ,  f  ©tunbe  aufs  AuSfuh* 
len  unb  i  ©tunbe  jum  Ausjcbmiebcn;  man  bringt 
bemnad)  mit  Aufbringung  unb  AuS|d;miebung  eines 
©ta^ieifens  3  ©tunben  ^u. 

©in  @taf)ltf)eii  fort ,  wenn  baoon  guter  ©fahl  er» 

•  wartet  werben  will,  wenig,  ja  fa|t  feine  ©d)lacfe  1 
(^ammerweid))  geben;  ba^ingegen  ein  ©ifentfjeil  ftd)er 
brepmal  fo  »iel  gtebt. 

©leiebwte  fiä>  bet)mgrifd)feuef  auf©tabeifen,  wenn  1 
mit  bem  gormjkd)el  in  bie  ©d)md$majfe  gefahren 
wirb,  an  biefen  bloß  Sd)lacfe,  ofpne  ©ifen,  un^angf, 
eben  fo  fort  biefes  aud;  bepm  ®tahlfri|cbfeuer  jeberjeit 
ber  gall  (epn- 

weither  ber  ©tahl  au&fallt,  ober  aud)  je  wei» 
d)er  bie  ©tablbartrennplatten  finb,  je  wenigere,  je 
leid;fere  unb  ärmere  ©chlacfe  legt  man  auf  ben  ©oben 
beS  grifcbfeuerS  ein.  3e  troefener  unb  fpißiger  hin» 
gegen  t>ie  (Sta^i^artrennplattcn  fmb,  je  reid;ere  ©d)laf- 
fen  mu£  man  auf  ben  grifdjbüfcen  legen. 

®enn  bie  ©tahlmajfe  im  grifebfeuer  nid)t  aufjfei* 
gen  will,  fo  fegt  man  mttiJKaa^e  reichere ©d;lacfen  ju; 
benn  wenn  fie  auf  bem  ©oben  fi^en  bleibt,  fo  erhalt 
man  gewöhnlich  mürben  ©tahl. 

gur  ben  ©enener  unb  6amm  ©tabeifen  unb  ©tahl 
befommen  bte  ^ammerarbeicer  foigenoe  iohnungen: 


■  .  - 

©ifen* 

©ta^l« 

£entn.  ©amm. 

£enfn.  ©amm. 

St r.  Stv ,  ; 

£r.  Är. 

^ammernteiffar 

3  li 

6 

15 

ftrifdjer  (Reifer)  einer 

3  li 

6 

15 

2tufgie§er  (SÜBaffergeber) 

*?  4| 

2 

5 

£)uvc5I<i|Ter  (#artrenner) 

*  5 

2I 

*4 

r  ü. 

5  8 

Summa  9|  34't  *6f  4Pf 

*  ©f<wr  ©ifenfrein  fommt  §ur  ©ifenfntfte  fleflellc  jit 
flehen  auf  —  18  $r« 

unb  1  ©acf  ifofden  —  40^  • 

1 6amm  ©ra&eifcn  wirb  an  ör t  «nb  ©rette 

uerfauft  für  17.51,  36  * 

1  5^funb  ©faljl  —  —  5|  * 

1  .  SRoltftaty  (SWocf)  —  4f  « 

1  *  orbinaire  ©ufjmaare  in  ie§m  6  # 

t  »  ©ufjmaare  in  ©anb  3|  » 

Siefes  Jpammerwerb  erzeugt  jabrücf)  mir©tnfd)(uffe 
be$  ©taljte  1000  ©anime,  ober  2500  Rentner  ©ifen« 

B.  5Die  ISifens  unb  nt  ptllerfee,' 

Sa$  fjier  abjuf)anbefnbe  €ijenmerf  liegt  im  ‘Sijale 
9Mflerfe.e*  nom  Stufe  ©♦  Sodann  2  ©funben  gegen 
Mittag  entfernt«  ©6  befielt  in  5  ©ifenjleingruben,  in 
ber  ©djmdjfjütte  (2M<ui|)auö),  in  einem  Jpammerwerfe, 
jroepSra^s,  unb  Dfageljaipnfcbmieben,  tmb  in  einer 
Sraiytfabrif* 

Sie  ©fenjleine,  mlfye  man  ^ier  nerbfaji,  werben 
atte  im  S.§ale  Pitterfee  erobert;  tmb  jwar;  iften$  am 
©ebraberge,  2fens  im  Sütjrlingtljaie,  ju  goprlingteu 
ten,  unb  im  goprlingroalb  *  ©raben;  3tenö  auf  ber 
9Hunafpe,  4ten$  511  ©d;aetfing*3unn  auf  einer  $od)* 
alpe,  unb  5tens  511  $rattenbad).  Ser  ©ifenflein  nom 
©ebraberge  iji  eine  2(rt  fpaf^igen  ©ifenjieinö  (©fa|)l* 
fieine)^  bricht  in  einem  ifalfgebirge  ein,  welches  mit 
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5bonfc6iefergebtrgen  gleicbfam  umgeben  ifi,  unb  i(l 
pon  gelblicbweiger  unb  weipgrauer  garbe.  ©ie  (Elfen* 
fleine  von  ben  übrigen  ©ruben  finb  meijfenS  fbonartig, 
unb  pon  brauner ,  unb  fcbwarjbrauner  ^arbe.  ©a  id> 
meine  JpauprabftdK  auf  bas  (Eifenbütfenwefen  ridjtefe, 
fo  lajfe  icb  mid)  fjiec  auf  feine  9lacbrid;ten  pon  ben 
(Eifenjleingruben  ein. 

Me  $u  perblafenben  (Eifenjfeine  werben  burdj 
ein  troefnee»  ^Podjwerf  flein  gepoebt,  bureb  einen  ©ureb* 
Wurf,  welcher  |  £>d\  weite  iod)er  (jat,  geworfen,  ut\b 
bann  40  ßentner  Dapon  auf  einmal  auf  ben  ©icbfboben 
(QSormaa^bcben)  aufgezogen,  ©ie  Perbalten  fid)  über* 
§aupc  jlrengpüfftg  im  ©d^meljfeuer. 

©ie  Dfenjleine  beheben  in  einer  2lrt  ©anbjfeinS 
Von  bunfelrotber  garbe;  fie  flehen  gut  im  geuer,  $er» 
fallen  nicbtleicbt,  unb  erb^it^n ,  wenn  ber  23lauofen 
«ine  £eit  im  ©ange  war,  8  bis  10  3<-'He  tief  in  bie 
SDfauer  hinein  eine  wei£e  garbe.  ^ebod)  muß  ber 
Öfen  jährlich,  befonbers  im  ©e(Me,  mit  pielen  neuen 
Öfenfteinen  ausgebefiert  werben, 

©er  £3lauofen  ifi,  wenn  er  ins  Q3ierecf  gefegt  wirb, 
pon  folgenbem  üftaajje. 


M- 

(QSom^obenjleine  bis  an  bie  Sorm(Oefj- 
;  eifen;  1  6 

)93on  bort  bis  jum  9ung*  ober  Diunb* 

(  jhine  bes  ©eflelleS  No.  1.  53 

*Q3on  biefem  9ling|leine  No.  1,  bis  jum 
\  SWittelpunfte  bes  ©cbad)tes  ober  beS 
vocv  |  SaucbeS  in  runber  ©ejfalt  5  2 

}$on  ber  9ttitte  No.  2,  bis  $um  piereefi« 

\  gen  ©id)trol)re,  5  2 

^93om  (Enbe  bes  SKingfieines,  ober  ber 
(  Slunbung  No.  3.  an  bis  jur  ©iebt.  4  — 


* 


©anje  Jpbbe  20  — 
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35as  6cf;fatfenjli$Iocfr  liegt  uom  ©obenßeine  6 
bis  8  Soße  (Jod?. 

8up.  gou. 

(Unten  am  23obenfieine  ins  23ierecf  i  6 
^23 et>  No*  wo  bas  ©ejMe  ftd)  enbet  2  2 

jQSepm  crfTen  ötingtieine,  ber  auf  bem 
(  QSicrccf  No.  i.  ru()ef  2  6 

f^n  Der  SÜiitte  ber  Siunbung,  ober  be$ 

.  \  ©auebes  No.  2. 

wcl*  <33et;m  ®nbe  bes  @cf;acbtes  ober  23au* 

\  d?es  No.  3*  worauf  bas  ©idjtrofjr 
l  ftf&f 

>23ei>  ber  ©iebt*  unb  2Binbfeite 
ySep  ber  ®orber  **  ( 25ru jlwanb)  unb 
(  -SRücfwanbfette 
©eil  oiereefige  Defen  fid>  immer  runb.  auSbrennen, 
fo  glaubt  man,  bie  ruuhen  Defen  würben  wenigere 
Tlusbejferungen  erforbern,  unb  langer  bauern;  man  ge* 
benft  bafjer  einen  fpid)cn  im  fünftigen  Sa^re  $u  er- 
bauen.  Sie  3urid)tung  ber  Dfenßetne  ijt  fret;lidj  lang* 
famer  uub  foßbarcr* 

JDiefer  Dfcn  foll  folgenbc  üftaajje  erhalten* 

%nl  Sott* 

(2Som  SSobenfieine  bis  £ur  SKitte  bes 
?  Saueres,  ober  bes  fogenannten  jvo£- 
\  lenfacfeS  Lit.  a.  io  10 

$on  Lit.  a.  bis  $um  ©idjfro^re  LU.  b.  5  2 

$Son  Lit.  b.  bis  jtir  @id)t  Lit.  c.  4  — 


10 


5 


bß om  Qkbenjieme  bis  jur  $orm  1 8-3°^ 
(Unten  bet;m  ^Sobenfleine 
r23e^  Lit.  a.  in  ber  ©litte  beS  ©aucfceS 
mpit  /Q5ep  Lit.  b.  wo  bas  ©tcbtrofjr  anfangt 
1  SMe@icbtLit.c. 
l%Stx)  ber  ©id;t*  unb  ©inbfeife 

ber  93ocber*  unb  Siücfroanbfeite 
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>?um  9flaapjlabe  bebiente  icf>  mid)  liier  beß  bieg* 
Jrflicfcen  gußmaajseß,  weldjeß  fid)  $unt  ©aljburgifdjen 
wie  13  §u  12  per|alr* 

Unter  bem  SSebenßeine  finb  jwep  $u  Sage  außge* 
|enbe  Übjucfjten  angebradjt.  Sie  $orm  lirgt  bcrmal 
auf  12  ©rabe,  unb  ber  tnwenbigen  ©eite  beß  S^rm» 
peinß  gleid>;  fie  itf  Dorne  runb,  unb  2f  Bofl  weit, 

Sie  s2Mafebalge  fmb  oon  $olj;  |aben  18  ©rabe 
unb  roeebfein  in  einer  Minute  10  9J?ale ;  bie 
23alg;£)üfen  fielen  gf  3°^  *>om  Sorntrüjfd  $nrüc£, 
unb  finb  fdjwad;  2-J  gelt  it>eir* 

3)te  ©artirung  ber  Sifenfreine  gefd;ie|t  |auptfad;* 
(id)  nad;  bem  $#er|)altmjfe  ber  9ßorrar()e  berfeiben.  *2tuf 
15  ©taare  ©ifenpeine  werben  gewot)nltd)  i-|  ©taare 
SJacbfanbeß,  ber  auß  t>erfd)tebenen  ©ejieinßarten  be* 
f te|t,  unb  eben  fooiel  .ftalffanDß,  ober  .ftadjleineß  ju* 
gefd)logen. 

®enn  eine  ©idjf  3  Sup  tief  niebergegangen  iß, 
fo  werben  2  Äorbe  Äol>len,  bie  mitfammen  i  ©aef 
faffen  gefd;üttet;  batauf  eine  ©id)f  (ein  ©a|)  Sif  n* 
peine,  weld;e  bet ;  i-|  ©raar  |ält,  unb  215  $)funb 
wiegt;  unb  auf  biefe  uod)  f  Siacbfanb,  unb  eben  fo 
piet  Ä'altpdn  gefe|t.  9iacb  jeber  3teu  ©id)t  Iäpt  man 
©djlade,  unb  nad;  ber  5fen  SKo^eifen  ab,  meldjeö  ge* 
meiniglid;  alle  2§  ©tunben  gefd;ie|t* 

3[nnerljalb  2  4  ©tunben 

werben  49  btß  50  ©teufen 

gefegt;  fo  mit  ungefähr  49  —  5*  ©ade  $o|len 
Sifenjleine  107  biß  109  Senf* 

ner,  ober  81  —  82  ©taare 

6  Senfner  SSacbfanb,  *  6  ©taare 

ferner  6  Sentner  .fi’alfpein  *  6  — 

perblafen,  |tcrbep  gemeiniglich  10  SKaleSifen  abgelaf* 
fett#  unb  fo|in  bet;  30  Settfner  SXo^eifcu,  wdc|eß  in 


— 


io  ©liefen  gfeßen  befh{jt,  unb  baoon  jeher  300  tyfutib 
wiegt/  aufgebracht.  go(glid)  werben  m  einer  ®od)e 
beiläufig  210  biß  21 3  (Eentner  9voi)etfen 

baß  in  7°  —  71  @t.  Stoßen, 

befielt,  oermitteljl  350  -—360  ©adren  .Spljlen 

erjeugt,  unb  eß  faden  bemnad) 

Stoßeifen.  Äoßfen. 

Wfunö  ©atf 

fi  ©taat  ©fenfleine,  wefd)eß 

{  132  9>funb  wiegt  36  -f 

r  ji  (Eentner  ©fenjlein  26  6iß  27  T7^ 

'  ©od>e  2i3£enen.  354 

1 1  (Eentner  Steifen  2  j  ©taar 
l  (Eifenßeine  unb  if 

©aß  Sftaaß  für  1  ©aef  .Sfoljfen  ijl: 
lang  xSußio|gott 

weit  1  —  io|  — 

f>od>  1  —  10J  — 

unb  faflfet  an  cubifcbem^nhalfe  43/638  — 

©aß  ©naß  für  3  ©aefe  Sohlen  wirb  eine  Äo^en* 
benne  genannt* 

©eil  bet-  ©ifenjiein  Dom  ©ebraberge  firengßüffig, 
unb  oon  magerer  ober  troefener  9tatur  ijt,  fo  würbe 
man  gebrungen  bie  gorm  auf  12  ©rabe  $u  legen, 
©enn  aber,  anßatt  ber  gegenwärtig  gewo^nlid;en 
$alfte  auf  eine  SSefdjicfung  (QSonnaaß)  nur  ber  4te 
$ljeil,  unb  oer^altnißmaßig  eine  größere  9)?enge  t>on 
ben  leicbtßüfftgen  ©ifenfteinen  ber  übrigen  ©ruben  ge- 
nommen  werben,  fo  pßegt  man  bie  gorm  auf  4,  bie 
25alge  auf  ig  ©rabe,  unb  bie  ©üfen  3  Sode  00m 
gormrüjfel  jurücfjulegen.  ©ine  ©id)t  wiegt  in  foldjent 
gade  beplid)  200  $funb,  unb  ein  hierbei)  aufgebYad)ter 
gloß  etwa  2 1  (Eentner.  $öad)fatib  wirb  bei)  biefer 
©attirung  feiner;  an  bejfen  ©tött  aber  ber  6te  $heif 
ÄaKßein  $ugefd)fagen.  . 


266 


©aß  ©d)lacfenflidj(och  wirb  gemeiniglich  mit 
©d)facfenfanbe  verworfen ;  baß  ©fenjiidjloch  aber  mit 
fuffigrr,  mit  ©anbe  vermengter  ©d)lad'e  jugemacht* 

Sie  ^Mafebälge  e^un  befferc  ©irfung,  wenn  jte 
bepm  $opfe  nidjf  ju  weit,  fonbern  fo  viel  ee  Die  auß- 
juftoßenbe  ©inbmafle  juläßt,  enge  gemad)t  werben: 
benn  fte  blafen  bann  mit  mehr  ©tätigfeit,  unb  ber 
SBinb  floßt  ftd)  vorne  an  ben  ©ufen,  unb  am  Sorm* 
rüjfel,  wie  man  £ier  beobachtet  t;aben  will,  weniger 
ab;  unb  je  weiter  bie  ©Öfen  von  bem  $ormrüj[el  nach 
bem  93er()ältntf[e  &er  Deffnung  ber  erfteren,  unb  beß 
ledern  jurüdlegen  fonnen,  $.  sS*  8  /  9  biß  10  3olle, 
je  mtlber  ober  gefcbmeibiger  foll  ber  Ofen  arbeiten. 

2Benn  man  gute  fohlen  ljat,  unb  bennod)  weißeß 
SXo^ctfeti ,  jumal  bei;  geringen  ©idjfen  von  Eifenßei* 
nen,  entließt,  fo  ifl  ber  Ofen  ju  weif.  2(ucb  wenn 
bie  §orm  $u  weif  ijl,  leibet  ber  Öfen  nur  leichte  ©itf;* 
een ,  unb  baß  9tof)eifm  wirb  bennod;  weiß,  ob  man 
gleich  gute  5?o()len  hat. 

®enn  bie  gprm  3  weif  weit  geworben  ijl  fo  i(l 
fte  $u  weit,  unb  eß  muß  bann  eine  Umformung  ('Äuß« 
wecbfelung)  gefächen,  b.  i.  eine  neue  §orm  eingelegt 
werben. 

©enn  bie  $u  verblafenben  Eifenjleine  mager  unb 
ßrengßuffig  ftnb,  fo  muß  bie  Sorm  jleilcr,  (fchärfer); 
finb  aber  biefelben  mübe,  ober  fett,  unb  leicbtßüffig, 
fo  muß  fte  ebener/  fof/in  jeber  3*it  ^r  9fatur  ber  Ei* 
jenjteine  unb  ber  örtlichen  Erfahrungen  anpaffenb,  ge» 
legt  werben.  * 

Eine  freil  gelegte  Sonn  arbeitet  jroar  gefdjwinb, 
unb  bringt  bie  magern  unb  jlrengfluffigen  ©fenßeine 
halb  in  guten  Sluß;  aber  baß  SXofjeifen  fallt  feiten  ge¬ 
hörig  rein  auß,  unb  befommt  eine  aufgeworfene,  b.  i. 
unglatfe,  mit  fleinen  unb  großem  ©rübchen  verfe^ene 
Oberfläche. 
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©et  obere  ?§eil  beß  gormrufielß  mtrb  (per  etmaß 
förjer  alß  ber  untere  gemacht,  bamit,  meil  bie  gorme 
£ter  eine  peinlich  peile  Inge  befommt,  ber  $Binb  in  beit 
obern  $()eil  beß  öfenß  gehörig  mirfen  fonne*  Jpalt 
man  am  obetn  ^eile  beß  gormrüffelß  ein  ‘Sletpotfj 
(©enffebnur)  an ,  fo  jeigt  ee  am  untern  Steile  menn  Die 
gorm  auf  12  0rabe  liegt,  einen  Tlbpanb  oon  f  Soll 
febmad),  unb  menn  fte  auf  2  ®rabe  liegt,  einen  Tlb- 
panD  00 n  -§  ged* 

2Ran  mill  Iper  Beobachtet  haben,  bap,  menn  ber 
obere  gormriijfel  ermaß  furjer,  alß  ber  untere  ipA  unb 
baß  ©cbmeljfeuer  §i|ig  geht,  bann  gerne  auf  ber  Ober* 
Pad;e  glatt  erfcheinenbeß  guteß  Steifen  entpe^t* 

Tlucb  geben  ©rfahrungen,  bap  ber  ®inb,  menn 
ber  obere  ^ett  beß  gormrüffelß  langer  alß  ber  untere 
ip,  befier  511  ©oben;  menn  er  aber  fürjer  ip,  im  Öfen 
ttie^r  aufmartß  arbeite* 

©et  $u$ufchlagenbe  ÄalfPein  foll  jmar  jeberjeit  in 
efmaß  feuchtem  Supanbe  fcpn  menn  aber  bereit  3Us 
fdpagung  im  n offen  Supanbe  gefdpeht,  fo  fallt  baß 
Steifen  oerhältnipmäpig  gerne  etmaß  meiper,  unb 
unreiner  (frifeber)  auß. 

®an  gebraucht  §kv  jum  ©fenblafen  mitunter  feljr 
Heine  Sohlen,  inbem  baß  ©utdpapgitter  nur  etmaß 
über  1  Soll  meite  Öeffnungen  hat;  fo  Heine  Loipen 
nimmt  man  fonp  ju  QSerblafung  prengpüpiger  ©ifen* 
Peine  nicht  gerne* 

Jjier  pflegt  man  jmar  fein  ^SBafcheifert  alß  Sufdpag 
bet)m  ©chmeljofen  $u  uermenben;  man  tbut  aber  im¬ 
mer  rootp,  menn  man  $u  Tlnfange  ber  ©chmeljung  fo-' 
mo£l  in  Tlbpd)t  auf  QScrmeibung  einer  balbigen  Tln- 
bauung  (Tlnfe^ung)  im  Öfen,  als  auch  um  liefen  bepo 
halber  auf  einen  gropern  ©rab  non  Jpi|e  ju  bringen, 
jeher,  anfangß  ohnehin  flemen  ©idp,  etma  20  9>funt> 
SSBafcheifen  uor*  ober  nachfefct* 


3m  Anfänge  beS  ©cftmefjens.,  fo  fange  nodj  fein, 
unb  bann  nur  weniges  Steifen  $u  ©oben  fomrnt,  wirb 
baS  <£ifenftid)lod;  öfters  aufgemad)t,  unb  ber  Ofen  mit 
ber  frummgebogenen  Srecbflange  (JRaumeifen)  bon  ber 
auf  bem  ^obenjteine  beßnblicben ,  juin  #nbaueti  ftd) 
anfducfenben  $ai)en  ©d;lacfenma|]e,  burd)  beren  Jper- 
ausräumung  geretmger* 

S3et)  Q3erfäumung  biefer  Arbeit  ßauft  ftcf»  $af>e  f;afb- 
gefcftmol^ene  9Ka)Je  auf  Stoffe ,  bie  21nbauung  bermef^rf 
ftd;,  wirb  immer  ßoljer,  enblid;  fe|i,  flarf  unb  bunfel* 

3$  nber  bie  2(nbauung  fd;on  einmal  3  bis  2  3olle 
ber  gorm  na£e  gefomrnen,  unb  fann  biefelbe  jpjjin  bom 
SBinbe  beßricßen  werben,  fo  enfjle&t  unausweid;bar 
im  ©eftefle  ein  fefter  ©rocf  bon  ungefd;iebener  ©d;laf» 
fcn*  unb  ©fenmajfe,  welche  bann  burd)  feine  2Binb- 
unb  ©id)tem9iegultrung  mef)r  bejwungen  werben  fann* 
SDian  muß  baljer,  um  einen  fofd;tn  gall,  unb  bas  TLn S* 
blafen  beS  Ofens  ju  bereuten,  fo  halb  man  eine  Ijarf» 
ttaefige  2{nbauung  bemerft,  früjjjeitig  anfangen,  leid;« 
fere  ©ic^fen  ©fenßeine  aufeugeben,  auf  jebe  ©id;t 
ungefähr  20  $funb  ®afd;eifen  jujufcblagen,  unb  bet;- 
§er  auch,  um  ben  Angriff  ber  Tfnbauung  jit  beforbern, 
bie  53alge  etwas  naßer  an  ben  gormrüjfef  überruefen* 
Sbas  2Ba|d;eifen  loft  bie  auwadjfenbe  21nbauung  halb 
auf,  unb  baS  burd;  feine  9?af^errucfung  an  bie  gorm 
me^r  abwärts  fpielenbe  ©ebläfe  tragt  jur  2(uf(6fung 
berfelben  ebenfalls  biel  bei;* 

SDkn  will  (>ier  beobad;tet  ^a6en,  baß  bie  ©ic&ten 
auf  ber  gormfeite  be$  Ofens  jfarfer,  als  auf  ben  übri¬ 
gen  ©eiten  niebergeljen;  ba^er  man  ftd;  aud;  mit  bem 
2tufgeben  berfefben  barnad;  rid;tef«  ®enn  bie  ©id;- 
fen  $u  (angfam  niebergef)en,  fo  muß  man  bie  53alge 
ber  gorm  etwas  ttaljer  ruefen ;  aber  nur  in  bem  ®aaße, 
als  es  mit  2?orfid;t  gefdjeljen  fann,  olme  ©efafjr  jw 


laufen  böfr  btefelbe  beffl  'Mngtiffe  be$  geuer$  au$ge* 
fegt  werbe« 

ginbet  man,  baß  ber  ©inb  ju  wenig  ju  Robert 
arbeite,  fo  rfiuffen  bie  ffeafge 'etwas  gehoben  weroen; 
unb  im  ©egettf^eile, ;  wenn  betfel&e  $u  jlarf  auf  ben 
©oben  wirft,  fmb  fte  tfer^aitnipma^tg  nieberjulaffen, 
bamit  ber- ©tnb  in  eiWfrne§r  Ebenen  9Üä;tung  in  ben 
Öfen  fpiete.  1  ' J  ‘ 

©enn  ber  gormffein  angegriffen  wirb;  fo  muß 
man  mit  ben  Salgen  jurücf fahren,  ben  görmrüflel  mit 
$et)mgut  berßaud;en,  ein  wenig  ©affer  t)ineir»gießen/ 
unb  benfelben  eine  Seitfang  abfül)len  laffen« 

©enn  ba$  geuer  51t  ßarf  gegen  bie  ^SorberV  ober 
Simpelfeite  (Q3ruß)  arbeitet,  fo  iß  mit  ben  ©dlgen 
gegen  bie  ^orberfeite;  unb  wenn  im  @egentl)eile  ba- 
felbß  eine  2fnbauung  entfielt,  fo  iß  mit  benfelben  ge¬ 
gen  bie  SXücfwanb  $u  fahren,  bamtt  baö  geuer  $uc 
gleichmäßigen  Arbeit  im  Ofen  bie  gehörige  Leitung  be- 
fomme;  benn  ber  ©inb  fpielt  im  erßern  gaile  mef)t 
gegen  bie  Svucfwanb,  unb  im  Ie|tern  mef^r  gegen  bie 
SSorberfeife« 

3e  weiter  ber  Öfen  fiel)  ausbrennf/  je  mefjr  muß 
mit  ber  gorm  allmdljltg  ^uruefgewidjen  werben,  fonß 
baut  eß'  fid)  über  Dem  gornmijfel,  unb  $ur  Seite  beö- 
felben  baib  an,  Unb  eö  fallen  barm  immer  unlauter 
gefd)mel$te  ©d)lacfentl)eile  trber  beffen  Öffnung  f;erab, 
welche  eine  gehörige  ©inblertung  Ijemmen.  Ueber* 
fjaupt  geben  weite  öefen ,  wenn  fte  mir  ber  ©roße  unb 
©tdrfe  Des  ©ebldfeo  nicht  im  gehörigen  SSerbaltnijfe 
fielen,  $u  ßarfen  2lnbauungen  ben  erßen  Einlaß. 

©enn  ©tdKeft  im  Ofen  fef)r  ungletd)mdßig,  halb 
langfam,  balb  fcßneU,  mit  jäjjetti  Senfen  (Si|en) 
nieDergefjen ;  wenn  bet)nebß  ber  Öfen  nur  mehr  leichte 
©id)ten  ertragt,  unb  bas  9vof)eifen  öennod)  weiß  auö- 
fdllt/  fo  fmb  biefe  fttgere  SKerfmale,  baß  bie  tfnfdfce, 
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ober  Ttnbauungen  jm  Öfen  fie^  $tt  Raufen,  unb  biefet 
ftd)  $u  oerfefen  beginne  (es  wad)ß  im  Öfen  zufanimen). 
3«  biefem  galle  muß  man  o^ne  2(uffd)ub  befonberß 
gute  .fohlen  auffe§en,  eine  leid)tflüflige  SSefdjicfung  t>bn 
milben  Sifertfleinen  machen  ,  2Bafd>eifen  jufe|en,  unb 
bie  ©id)ten  auf  bie  SSJlitj^e  be%  öfenß  aufgeben.  Jpilft 
biefeß  md)t  halb,  fo  muß  man  ben  Öfen  niebergehett 
unb  ausblafen  taffen,  bie  93orberfeite  beß  ©eftelleß 
aufbred)en,  unb  ben  Ofen  bureß  s£red)jlangen  oon  fei* 
nen  Ttnbauungen  reinigen. 

®enn  bepm  ©eblafe  etwaß  brtefte,  ober  forijl  eine 
fcbneile  2lußbefferung  not^ig  iß,  unb  felbigeß  abgefd)ü|t 
werben  muß,  fo  wirb  ber  gormrüjjel  mit  ießm  oer* 
ffaud)t,  unb  bann  unb  mann  etwaß  s3Bafjer  hinein 
gefpri|t,  wornad)  man  einen  Angriff  ber  gorm  burcf) 
bie  J?i|e  md)C  $u  beforgen  hat. 

Sod)  feilen  bie  SJalge  nid)f  über  bret)  Sfunben 
lang  abgefcbü|t  bleiben,  inbetn  es  bet)  längerer  Sauer 
%eß  ©tiiljlanbeß  auf  bem  SSobenßeine  halb  fü()l  $u 
werben,  unb  ftd)  bann  anjufefjen  beginnt. 

$Benn  man  burd)  bie  gorm  baß  oom  obern  ^ßejle 
beß  öfenß  hcrun*mriefen&e  ®rj  h^^eiß  berunterfal- 
len,  unb  bei;m  'Muffailen  in  fleinere  ?heile  jetfpringen 
fte^t ;  wenn  baß  SKo^eifen  weißgelb,  |ad;te  unb  fülle 
auß  bem  Öfen  lauft,  wenige  gunfen  außwirft,  nießt 
ftömmenb  aufbrennt,  unb  nid)t  gefd)winb  jufammen* 
fleht;  wenn  bie  @d)lade  ohne  ©eraufd)  unb  fülle  auß 
bem  Öfen  rinnt,  ftd)  aufbla^t ,  auf  ber  öberßaebe 
fcßneil  falt  wirb,  unb  etwas  glaftgt  erfefteittt;  fo  i)dt 
man  guteß  unb  reines  9vol;eifen  $u  hoffen. 

Sin  lauterer  gloß  feil  im  ‘‘Öette  auf  unb  ntebec 
feßwanfen,  weiß  in  ber  garbe  erfdjeinen,  beprn  2lbjie* 
fjen  ber  ©cßlatfe  nid)t  augenblicfltd)  mit  einem  £aut- 
d>en  ftd;  überziehen,  tmb  ferne  bitfen  erhabenen  äianbec 
bilbett. 
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SBcnn  bie  Stoßen  auf  ber  Qberßache  ber  lange 
nach  eingebogen,  unb  non  bicfen  SKänbern  erfdjeiaen, 
unb  wenn  biefelben  vorne  beijm  (Einflüße  in  bas  5fo§en» 
beet  nid;t  breit  unb  bünn  auögeftoßen  ftnb ,  fo  haben  fie 
Ä^injeicfeen  ber  Unlauterfeit  an  fich* 

3>e  lauterer,  b*  i* ,  bünnflicßenber  ftd)  ba$  3Jo{)ei« 
fen  bet)m  2lbftechen  jeigt,  bejlo  zarter  i|l  gemeiniglich 
fein  25rud;. 

©aö  Steifen ,  weldjes  von  einem  femfermgeti 
23rud)e,  unb  weiß  von  garbe  ijl,  unb  auf  bem  außer« 
jfen  SKanöe  eines  abgebrochenen  glogenflüdö  etwas 
blätterig  (fcßaalenformtg)  ausßeht,  wirb  £iec  für,  gu* 
fe$  SKobeifen  gehalten. 

©ie  gtoßen,  welche  auf  ber  Oberfläche  fein  auf« 
geworfene  Unebenheiten  unb  ©rubefjen  hüben,  geigen 
auf  einen  grauen  unb  feinfornigen ;  bie  von  f  leinen 
©rübd)cn  auf  einen  weißgrauen{frifd)grauen)  unb  min« 
ber  feinfornigen;  unb  bie  von  grob  unb  tief  aufgewor¬ 
fenen  ©rübd)en  auf  einen  weiten  33rud>.  SSci;  ©irt« 
girung  bes  Ofens  auf  weißes  SKoheifen  wirb  mehr  Sioh* 
eifen,  als  bep  ber  Schmelzung,  auf  graues  SKoheifett 
aufgebracht* 

3u  fchwere  ©id)fen  €ifenpeine,  weidje  unb  fleine 
(brafebige)  Sohlen,  unb  zu  fd)wad)er  Umgang  be$ 
©ebldfes  verurfad;en  immer  ein  weites  unreines  Stof)* 
eifen.  ©dl  man  bagegen  anflatt  weitem  graues 
eifen  erzeugen,  fo  verringert  man  bie  0id)t  ber  Stfen- 
jMne,  ober  man  vergrößert  bie  ©id)t  von  Sohlen, 
wählt  gute  unb  reine  Sohlen ;  aud)  fann  man  in  bie« 
fer  2lbftd)t  bie  ^algbufen  bem  S°rmrü|]el  etwas  ndhec 
bringen* 

Sür  befonbers  gute  Schladen,  in  £Kudfid)f  auf 
Sd)melzgang  unb  Qualität  Des  Srohetfens  ^alt  man 
hier  Diejenigen,  weld>e  bunfel  unb  fchwdr$lichgrun,  gia- 
figt  unb  bimj}einartig  (glasfebrig>ausfehen;  Die  fchled;- 
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ttften  aber  fmb  bie  von  weifi?  unk  afdjgrauer  garbe, 
von  unebenem  unb  erb  [gern  53rud/e. 

®enn  ble  ©c&lätfe*  fo  halb  ftc  mit  ©affer  begof- 
fen  wirb,  parf  auflauft,  unb  eine  weife  garbe  be¬ 
kommt,  fo  fommf  gerne  graues;  fallt  aber  biefe  grün¬ 
lichgrau  aus,  fo  fBinttii  weif  es  Steifen  $um  9$or» 
fcheme.  ©$feS  gtebt  auch,  wenn  es  rudjt  lauter  unb 
püfftg  aus  betn  Öfen  lauft/  eine  nieberfegenbe  bid)fe; 
bas  graue  Svo^eifen  aber  eine  ftd)  aufblapenbe  (ocfere 
©dpacfe.  Sine  ©iblacfe,  weldje  bepm  '2(u$piefen  aus 
feem  2lüge  nid;t  aufauft,  unb  an  ben  9vanbern  feines 
glufbetteS  nicht  fogleid)  fchwarj erfcbeint,  verfünbef, 
baf  weifeS,  unlauteres  (frijfyeS)  SKö^elfen  nadjfolgen 
werbe. 

*  QSenit  aus  bem  Öfen  fLiegenbe^  Steifen  in  eine 
«ferne  gorm  gegojfen  wirb ,  fo  wirb  biefe  2)?affe  fprobe, 
bricht  kid)t  ab,  unb' ber  Säruch  erhalt  eiif  grobes,  un* 
bepimmtes  (Gewebe. 

©er  Dfenmetfler  (SMaameifier)  gieff  fier  oerfdjie* 
betie  ©aaren  in  ©dnb,  j.  53.  Jammer  •  unb  tfmbos* 
Pocfe,  Öfenpücfe  unb  Öfenroljre.  gür  bas  $)funb 
foldjer  ®ufwaaren  bekommt  er  i  iof;ne;  für 

jene  ®ufwaaren  aber,  weld;e  $um  ©ebraud;e  b^e  Dor¬ 
tigen  Sifenwerfs  bePtmmt  finb,  werben  t^m  jährlich 
6  gl.  überhaupt  bejafjlt;  ©as  ^Pfunb  ©anbgufwaare 
wirb  f^ier  für  3  «Sr.  3  9>f.  oerfauft. 

©aS  J£)ammerwerf  liegt  eine  furje  ©treefe  unter» 
halb  ber  Sifenl)ütte,  unb  es  fnben  fiep  in  btefem  ein 
©urdpaf  *  ober  JjbarCrennfeuer,  brei;  grffd;fcuer  nebp 
einem  9  Senfner  fdjweren  Jammer. 

©ie  ^ammerhelme  finb  oon  53udjenf)ol;e  gemacht/ 
unb  beren  ®orraf()  in  ©rammen  wirb  oernufteip  ©af» 
feraupeifung  in  einem  na  (fen  3l*panbe  aufbewahrt» 
©ie  ©auer  eines  ^ammerhelmes  erpreeft  fid;  feiten 
langer,  als  auf  £  3ähte* 
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©ie  ©aumen  ($a|en)  werben  (j iee,  um  bte©efle 
nid;c  $u  fc&wdcben,  nic^t  in  bie  ©eile  felbfl ,  fonbern, 
wie  folgt,  eingejogen:  bie  ©eile  roirbnamlid)  ba,  wo 
bie  ©aumen  ju  befejligen  fommen,  mit  jroep  jlarfen, 
15  Solle  mit  »on  einanber  ab|lel)enbett  ©ifenringen, 
beren  jCreißburcbmejTer  1  guß  großer,  alß  ber  ©urcl>* 
mefler  bet  ©eile  i|l ,  belegt ,  unb  ber  Sroffd^nraum 
»on  6  3^«  ringsum  mit  (jartem  Jpolje  »erteilet;  itt 
biefeß  jfeit*  ober  §utterf)ofj  werben  bann  bie  eifernen 
©aumen  mit  unfergelegtem  Jpolje  eingejogen,  unb  mit 
^eill;o(je  aufß  fd?arfjle  befejligt. 

illleß  Svol^eifen  wirb  l^ier  burdjgefajjen,  unb  itt 
glatten,  ober  »ielmefpr  in  großen  ©tuefen  abgehoben, 
fobann  metf^enö  auf  ©fabeij'en,  unb  nur  etnoaß  roeni« 
geß  auf  ©tal)l  unb  9iol;(ia^i  (®?oct)  »erarbeitet. 

©aß  ©urefylaß  *  ober  Jjartrennfeuer  Ijat  folgen* 
beß  9Jlaafi : 

AM. 

6d)lacfenplaffe  (Ueberlagfeite)  1  f  3  6 

fiintermefen  ('Kfdjenfeife)  }  . 

©idjtjatfeu  (ffiinbfeite)  }  wett 

Sorm$a<fen  ( 2lbbranbjfeife  )  )  {  3  ^ 

$iefe  »on  ber  gorm*  biß  jur  35obeuplatte  —  21 
93on  ber  ©d)la<fenplatte  biß  jur  Glitte 

ber  gernt  —  — 1  1  .  7 

©ie  gorm  ijl  »on  Tupfer,  am  Siujfel,  bee  »orne 
ganjebenijl,  2  Soll  weit  unb  2 £  gell  (joefy;  j)at  24  ©rabe 
Sali,  unb  4  gell  Ueberlage,  b.  t.,  fie  ragt  4  Soll  in 
ben  Jpeerb  hinein* 

©ie  93dlge  liegen  auf  20  ©cabe,  unb  wedjfeln  in 
einer  SWinute  1 1  Stal*  ©ie  Diij'en  fmb  1 4  Soll  n)eit, 
unb  liegen  »om  gormrüjfel  7-J  Soll  juröcf*  ©er  £tn* 
tere  33alg  fielet  bem  anbern  gegen  ben  Büffel  etroag 
*>or,  bdmit  baß  geuec  meljr  gegen  ben  ©urdjlafleP 
arbeite. 

11.  SEK  IV.  »ans.  © 
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©ep  bet  3)urd)laß*  ober  $artrennarbeit  ge^t  man 
{der  im  2Befentlicben  fo  ju  SEBerfe.  Anfangs  wirb  ber 
Jjeerb  bureb  KuSrdumen  gereinigt,  auf  bem  ©oben 
iofefoe,  6  Sott  bid ,  liegen  gdaffen;  barauf  wenige 
acme©cblade  (2lblaß-  ober  2fbjncfjn>erf)  oon  Srifd)* 
ober  I)urcblaßfeuern  hineingelegt,  auf  biefe  7  bis  12 
©djaufeln  voll  reicherer  ©d)lade  (Kbjloß weid?) ,  unb 
©cbwdhle  oon  5rifd)feuern  in  fleinen  ©tüddjen  hinein* 
gegeben,  unb  bie  iöfdje  rings  herum  eingejogen*  9iun 
werben  Äo^len  barauf  gefebuftet,  jwep  gloßenjlüde  in 
ben  jpeerb  borgerüdt;  fobann  wieber  holden  aufgege* 
ben,  baS  ©ebldfe  angefd)ü^t,  unb  fofort  bie  üZinfdjmeU 
jung  beS  Sio^eifenö  angefangen* 

3«  ber  Seit  oon  4§  ©tunben,  wobep  man  gemet* 
niglicb  jwepmal  ©cbladen  abjufledjen  pflegt,  werben 
jwep  Sloßenftüde,  b*  i.  ungefähr  6  Zentner  innerhalb 
13  bis  14 ©tunben,  aber  6g(oßenjIude,  alfo  bepna^e 
19  Zentner,  mit  einem  ^o^lenaufwanbe  t>on  9  bis  10 
©dden  burcbgelajjen*  ^Dagegen  erzeugt  man  auf  ein* 
maliges  Durchläßen  3  Jpartrennjlüde,  unb,  ba  tdglid) 
brep  fold>e  3)urcbld|Te  gefc^e^en,  beS  Sages  gewöhnlich 
je^n  foldje  ©tuefe  mit  einem  ©ewjd)te  bon  ungefähr 
185  Zentner.  (Zs  fdmmt  bemnad)  auf  1  (Zentner 
Steifen  i\  ^Pfunb  Abgang,  unb  auf  1  (Zenfn.  Jjart» 
rennftüde  ■§■  ©ad  ^of;lenberbranb* 

©leiebwie  weißes  ZKo^eifen  wenig,  ober  faji  gar 
feine  ©d)lade  jur  Unterlage  (Einlage)  forbert,  fo  be¬ 
gehrt  hingegen  bas  graue  beren  jiemlid)  biel. 

©owobl  *m  3Durd;laß-  als  im  grifd;feuer  leibet  ba$ 
weiße  Steifen  immer  mehr  Abgang,  als  bas  graue. 

©efonbers  bortheilbaft  in  ‘Äbficbt  auf  (Zrjeugung 
guten  (ZifenS,  unb  auf  ©rjielung  eines  mäßigen  2fb- 
gangs,  jeigt  ftcb  hier  eine  fdjidltdje  Auswahl  ber  ne< 
ben  einanber  einjufcbmeljenben  gloßen ,  unb  biefe  febid* 
ließe  SQBabl  befielt  barin,  paß  man  jeberjeit  ©ebacbi 


nimmt ,  ba$  eine  gfoßenffucf  Dort  weiger ,  ba$  anbere 
ober  wn  grauer  IKoheifenforte  inö  geuer  ju  bringen. 
Wieweit  finbet  aber  biefe  ©ahl,  wegen  SDZangel  bec 
einen  ober  ber  anbern  ©orte  nid;t  patt. 

0raue6  Steifen  bringt  fon>o^l  in  Surdjlaß  als 
in  grifebfeuern  mehr  als  weißes  $u  Sieben;  baf;er  bann 
«rflereö  mej)r  ©cblacfen,  als  le|tere$  jur  Unterlage 
forbert. 

3m  ©urebiagbeerbe  wirb  gewöhnlich  eine  arme 
©cblacfe  bon  eben  biefem  geuer  —  wenn  ober  biefe 
bepm  2lbjJed)en  roth  herunter  ßojfe  unb  $u  fptßig  fid> 
geigte,  —  hierfür  eine  arme  ©cblacfe  oon  grifebfeuer 
eingelegt;  benn  reiche  ©cblacfe  t^ut  nid;f  bie  beffeu 
SDienjfe,  inbem  fie  im  ©urd)faßfeuer  nicht  (ji«reid;eub 
angegriffen  unb  aufgelofet  wirb. 

©enn  bie  $)urd;laßarbeit  auf  ©fahlhartrennplat* 
ten  gerichtet  iji,  fo  wal^lt  man  jur  Unterlage  auf  ben 
^eerbboben  jeberjeit  bie  drmfle  ©cblacfe;  unb  auch 
biefe  wirb  fykx  in  geringer  SKenge  genommen ,  baß, 
wenn  man  $.33.  bep  ber  ®urd;laßarbeit  auf  (Elfen  12 
©cbaufeln  »oll  ©d;lacfen  aufgiebf,  bei;  erjferer  bereu 
nur  1  ober  2  ©cbaufeln  voll  eingelegt  werben. 

$tp  ber  ©urdjlaßarbeit  auf  ©tahl  muffen  beffere 
Sohlen,  alß  bei;  ber  auf  (Elfen,  aufgegeben  werben. 

feilen  biefe  »on  aller  f ofeb*  rein  fepti ,  unb  in  gr6* 
bern  ©tuefen  bejW;en:  fonfl  lauft  man  (Gefahr,  baß 
bie  ©djmeljmaffe  fid;  nicht  in  lautern  Sußanb  arbeite, 
fonbern  mufig  unb  enblicb  aud;  fefi  (gleim)  werbe. 

Sahrt  man  mit  bem  gormfiad;el  in  bie  ©djmelj* 
maffe,  fo  foll  ftcb  bet;  ber  ©urebfaßarbeit  auf  @^§1 
biefelbe  lauter7  unb  bunne,  bei;  ber  auf  (Elfen  aber  jdjje 
anfüljlen,  wenn  gute  Jpartrennfiucfe  aufgebracht  wer* 
beft  wollen.  Jpierndcbfi  richtet  fid)  auch  ber  ©ureblaf* 
ftr  in  Swcfficbt  auf  ©inbfuhrung  Mb  Einlage  von 
©tplacfen. 

©  3 
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&ie  ©djfacfe  Dom  33urd)laßfeuer  auf  ©taf^I  hangt 
fiel)  an  ben  gormßacpel  bunne  unb  Don  fd)mar$er  garbe 
an,  unb  zeigt  fid>  mürbe;  bie  ©cblacfe  aber  oom 
©urcblaßfeuer  auf  ©ifen  fort  fid)  ungleich  biefer  anle* 
gen,  unb  Don  weißgrauer  garbe  erfdjeinen* 

S)er  ©cßwahle  forten  fid)  im  ©urddaßfeuer,  eg  mo» 
ge  barin  auf  ©fahl  ober  <£ifen  gearbeitet  werben, 
nadj  abgehobenen  Jj)artrennßücfen  eigentlich  feine  jet« 
gen,  unb  bie  ©djmeljmajfe  fo^tn  auf  ber  fSfdje,  unb 
nid)t  auf  bem  entblößten  Jpeerbboben  liegen ;  benn  tm 
le|tern  garte  giebt  eg  troefene  (fpere)  Jjartrennßücfe  ab* 

3>ie  ©üfe  beg  3io^eifen6  fann  oorjüglidj  bei)  ber 
SDurdßaßarbett  beurteilt  werben ;  unb  ba  biefelbe 
hauptfad)lid)  Don  ber  S5efd)icfung  ber  (Eifenßeine  unb 
3ufd)lage,  unb  Don  ber  ©trigirung  beg  Dfeng,  unb 
biefe  l;ier  meifleng  Don  bemDfenmeißer  abhangen,  fo 
wäre  eg  gut,  wenn  berfelbe  zugleid)  ber  ©ureblaßar* 
beit  fünbig  wäre,  um  auf  ben  gart,  baß  oon  ben  $am» 
merarbeicern  bie  ©üte  beg  Svoljeifeng  in  S^eifel  gezo* 
gen  wirb,  fid)  beg  ©tunbeg  ober  Ungrunbeg  ihrer 
Tfeußerungen  felbß  überzeugen,  unb  barnaef)  richten 
ju  fonnem 

$)ie  Jjartrennßücfe  werben  in  ungeroßetem  3U* 
ffanbe  ben  grifebfeuern  übergeben,  unb  biefe  haben 
folgenbeg  SKaaß : 


©ebufc.  3pI L 


3  4 


gormjaefen  )  f 

9ßon  ber  gorm  big  auf  ben  grifdj- 


2  If 


hoben  tief 

®on  ber©d)lacfenplatte  big  jur  ÜJlitU 
ber  gorm 


i  4 


*  $ 
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SDie  gorm  ijl 


wrne 


/  roeif 
l 

roeit 


&infm  {  f>od> 
lang  burcbauß 


em. 

-  ** 

*1 
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(iegt  auf  20  biö  25  ©rabe  fcfjmad),  jjt  am  9?üfle( 
gleich  eben,  ragt  4^  Soll  in  ben  Jjecrb  hinein,  unb 
bejleljt  auß  jfupfer. 

$)ie  53a(ge  finb  von  Jpolj,  unb  haben  10  ©rabe 
3all,  unb  roechfeln  in  einer  Minute  10  biß  i2  9Ka(e, 
i^re  £>üfen  fmb  vorne  i|  Soll  weit,  liegen  7|  S#tf 
vom  $ennrü|fel  jurücf,  unb  bie  ÄnfWbüfen  (©tu|ten) 
fmb  auf  23  ©rabe  gerietet.  ©er  vorbere  23afg, 
(ffiolfbalg)  (ie^t  bem  Hinteren  (Jpanbbalge)  um 
l  Soll  vor, 

®ie  Jrifcher  beginnen  il)re  Weit  um  1 1  Uf)r  in 
ber  9Racf)t ;  fie  Ijeijen  unb  fd)mfeben  anfänglich  bie  im 
vorigen  läge  übrig  gebliebenen  ©cfcerben  ($Ra jfel)  unb 
Äoljlen  auß,  unb  geben  bann  1  ober  2  jjartrennjHicfe 
inß  §euer.  ' 

£)ie  grtfcbar6cit  auf  einen  ^^eif,  ber  gewöhnlich 
^so^funb  gefd)miebete& ^ifengiebt, -bauert  mit  #uß* 
beijung  unb  'i(ußfd;miebung  beßj'elben  4  biß  4|  ©tun* 
ben,  ©emeinigltcb  werben  auf  ein  geuer  beß  5agß9& 
Gentner  Jjpartrennfiücfe  verarbeitet;  barauß  brei;  ^beile 
(iuppe)  gemad)t,  unb  fomit  bepnabe  3  ©amrn,,  ober 
beplid?  750  ^funb  gefebmieberen  Siifenß  in 'Seit  von 
i4©tunben,  mit  1  o|  ©<nf  en  $ohlenverbranbeß  auf* 
gebracht;  folglid)  fallen  auf  i  Sentner  ^)arfrennjiücfe 
Abgang  bepm  ©urd)laj$feuec  2%,  bepm  grifcbfeuec  25 
biß  26?)funb,  unb 

«f  1  Scnrner  ©fen  f  f  @cf,m. 

\  5  2  ^atfe  ifohlem 


/ 
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6^2fu^ei|ung  ber  ©gerben ,  montan  o$n e» 
$in  etn>a6  grifc^>fdblacfe  mit  aufgiebt,  hiervon  ein  ji^m« 
lieber  ©oben  geiegt  mich ,  fo  merben  auf  ben  grifd)* 
hoben  bei;  ber  folgenben  grijibarbeit  feiten  nod)  ©d;laf» 
fen  nadjgetragen ;  aufccr  bas  3vo()cifen  wäre  fe^r  bitrre, 
unb  auch  bas  geuer  ftarf  auSgctrecfnet.  Äber  aud;  in 
tiefem  galie  pflegt  man  nur  i  bis  2  ©cbaufeln  »oll 
auf  ben  grifd)boben  $u  geben.  9lad)  ber  brieten  grtfib* 
arbeit,  b.  i.,  nacb  Aufhebung  bes  britten  ^eilS,  rnirt) 
bie  ©cbmahle,  befonbers  menn  ftd>  in  ben  oor^erge* 
Renten  $mep  grifd>arbeiten  an  ben  ?beil  menig  baoon 
anhangt,  auSgefiocben ;  jumeilen  aber/  jumal  menn 
bie  ®d)roa()(e  bet;  Aushebung  be$  »origen  $h6^0  mit 
aus  bem  Jpeerbe  gekommen  iff  /  mirb  fte  auf  bie  nadjjte 
©ebiebt  barin  gelaffen* 

. 

©ep  (Einftbmeljung  ber  ju  einem  ?(je,k  erforber« 
litfjen  jpartrennflücfe ,  meldje  »on  meinem  unb  frifebem 
Stobeifen  entflanbe n  finb ,  mirb  öfters  ©cblacfe  abge* 
Iciffen ,  als  bep  0nfd)mel$ung  foldjer,  melcbc  »on 
grauem  unb  troefenem  SXoheifen  aufgebradjt  merben ; 
benn  erflere  enthalten  ungleid)  mehrere  ©d^acfentheile, 
als  leitete  in  ftdj).  ©enteiniglid)  gefd)ieht  es  im  er» 
flern  gallc  jmepmal,  im  ledern  aber  gar  nie.  ©a$ 
ga^re  (£ifen ,  meldjes  ficb  in  ber  auf  bem  grifebboben 
eingelegten  ©d)ma()le  fitnbef,  feil,  menn  bis  grifduir» 
beit  gut  gelingt,  in  bie  ©cbmeljinaffe  be6  feiles  ein* 
ge^en,  unb  bepm  2tbffed;en  reine,  arme  ©cblacfe  aus 
bem  Jpeerb  flicken. 

0iebt  man  ben  grifd)fcuern  mehr  ©djfacfe,  als 
fte  geneigt  ftnb,  anjunehmen,  fo  erhalt  man  »on  einer 
fold)en  (£infd)meljimg  locfcres  (rogleS)  unb  faferiges 
ih^briges)  (Etfeu. 

3e  ,jahcr  ljnb  grauer  bas  greifen  ijl,  je  ffeiler 
fann  bie  gorm  gelegt  merben.  ©raues  glopeifen, 
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weites  Don  trocfener  DTaruc  i(I,  forbert  unfr  nimmt 
Diel  mejjr  ©c&lacfe  an,  alö  ba$  weige. 

23ep  bem  (Eifenwerfe  ju  Jpaibacb,  unmeit  SBergel 
in  $i;rol,  wo  man  SXoijeifen  Dan  ber  cfben  befd)ricbe* 
nen  ©ifenjjufte  gugen  im  ^iiiertfyQh  oerarbeitef,, 
ig  bie  gorm  auf  13  ©rabe  eingelegt,  unb  bie  £)ufen 
liegen  beym  grifcbfeuer  6f,  unb  betjm  ©urcblagfeuer 
6£  Soll  —  b*ei’  aber  7  Soft  Dom  gormrüflel 
unb  ba  Mefer  mit  ber  Seit  etwas  furjer  n>irb ,  unb 
enblid;  gar  in  etwas  rüdwdrts  fommt,  fo  giebt  man 
Anfangs  benfelben  einen  Stücffianb  Don  7  J  Soff, 

2Biii  man  ben  5öinb  ogne  Tlbdnberung  ber  gorm* 
läge  gern  me§r  ju  SBoben  bringen,  fo  rucft  man  bie 
einjufd;me4enben^artrennflucfe  fo  weit  gegen  biegorm, 
bag  berSSJinb  burd)  feine  Tlbjioguug  an,  benfelben  mef)r 
|u  ISoben  geworfen  werbe, 

5Senn  bie  grifcbfeuer  bunfefrotlj  aufbrennen,  unb 
wenige  @d)lacfent^eile  Don  fidj  auswerfen,  fo  fagtvber 
griffet;  bas  geuer  arbeite  fperre  unb  trocfem  Unb 
wenn  bie  grifcbfeuer,,  wie  dou  Jpolafeuer,  flaranienb 
unb  raudjenb  aufbrennen,  fo  ijl,  um  gutes  Sifen  unb 
guten  Staig  aufaubringen,  erforberlicfe ,  Scblacfe  ab* 
augeben, 

Steigt  bie  ©cbmelamaflfe  auf  ©taigfrifcbfeuer  über 
fid),  unb  geixt  nicbt  Dtelme^r  breit  aus  einanber,  fo 
ift  es  ein  3eid;en ,  bag.  bie  Jfjartrcnnfeuer  oon  weidjer 
Statur  fepen,  unb  bag  man  me£c  eifenarcigett ,  als 
wahren  @taf)l  jn  erwarten  gäbe,  2Senn  aus  folgern 
^artrenneifen  noch  guter  ©tai)l  (yeroorgeljen  fall,  fo 
mug  man  bem  itufgeigen  ber  ©dxmeljmajfe  burcb 
2(ufgebung  febr  leidster  unb  armer  ©dgaden  au  wei^ 
ren,  unb  etfiere  ijierburcb  au  Stoben  au  bringen  fu* 
eben;  benn  weigeS  J^artrenneifen  foil  im  grifcbfeuer 
jeberaeit  garf  a«  s^oben  bringen,  böS  £arte  unb  trodue 
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hingegen  fi cf>  auffif wingen ,  wenn  auß  folgen  ©orten 
ein  guter  ©fo^l  gemacht  merken  will. 

£)aß  Sifen  Don  einem  pfdf(igen  ?^eifer  b*  i.  Don  { 
einem  fofeßen,  welcher  auf  Den  5rifd)bobeti  tief  in  bie 
Ächlenftube  ober  fo|d;e  nieberbringt,  giebt  compacteß 
unb  ^arteß  Sifen. 

Sin  hartes  unb  fefleß,  ober  compacteß  ©cher&en* 
eifen  fofl  meljr  rotf),  alß  weißglühenb  unter  bem  Jpam* 
mer  außgejapnt  noerben  benn  im  (extern  gade  jerjfort 
eß  fid)  gerne ,  unb  rf)ut  fich  auf,  b*  i*  noirb  unganj. 

5ßenn  baß  unter  bem  Jpammer  außgereefte  Sifen, 
noa^renb  beß  2fbfdjrotenß  mit  bem  _©e|eifen  gunfen 
(©ahne)  oen  fid)  wirft,  fo  ijf  eß  nicht  ohne  Sabel. 

5ßenn  bie  grifcbfeuec  fperr /  b.t.  faftloß  fmb;  nicht 
mtnber,  noenn  DaßSifn  hart  ift,  fo  l)dngt  fid)  an  bie 
auß$u{)eiheuDen  ©d;erben  unö  Äolben  gerne  lb|cf>e  ein, 
unb  biefeß  Sifen  fpru^r  bann  unter  bem  Jammer  mei* 
jlenß  Diele  gunfen  oon  fid)» 

£>ie  ?heile  follen  unter  bem  Jammer  nach  Sljun- 
lichfeit  fe^r  breit  außgel)ammert  werben,  bamit  fie  bann 
in  befto  längere  Scheiben  geteilt,  unb  biefen  oermoge 
ihrer  größeren  Oberfläche  bejlo  gefeßwinber  bie  jum 
2(ußfd)mieben  erforberlicße  Jpi£e  gegeben  werben  fonne. 

Sifen.  oon  welchem  unter  beni  Tfußrecfen  fleinbldtte- 
riger  j£>ammecfd)lag  (©inter)  abfdllt,  iff  oon  einer  ge- 
fd)meibigern  2fr t,  alß  jeneö,  baß  groß*  unb  großblätte¬ 
rigen  oon  fid)  wirft* 

®enn  bie  53 anb  (9>ufcßen)  «ringe,  womit  baß 
©tabeifen  in55unbe  (^ufdjen)  jufammengebunben  wirb, 
fcrudjig  unb  unganj  ausfallen'  fo  farm  baß  ßifen,  Don 
welchem  biefe  3ünge  herabge^apnf  würben,  billig  unter 
bie  fcßlecßten  ©orten  gejohlt  werben. 


f 


7*  33Dte  obctpfal3ifd?ctt  Semnnbeer&e. 

©ie  Aufbereitung  ber  Sifenerje  auf  ben  Verrenn* 
ober  fafalonifcb.cn  beerben  mit  bem  $6fd)feuer  bleibe 
auch  ber?  ber  t>ort^eü^afteflen  (Sinridjtung  eine  fehler* 
l)affe  ©d)me^met()üöe;  Denn  man  oerbrennt  habe»)  alle 
Mal  oiele  Noblen ,  unt)  jaget  oiel  ®tfen  in  Me  ©d>laf* 
fen.  Der  einzige  SSort^cil/  weld)er  fid)  bet)  bem  glücf* 
lieben Sufammenpujfe  aller  gunpigen  Umpanbe  erringen 
laßt,  i|]  mehrere  ©efd)meibigfeit  beS  erzeugten  ©d)inie* 
beeifens;  allein  mißlingt  bie  Manipulation  aus  ma$ 
immer  für  einer  ürfache,  fo  wirb  bas  ®ifen  nebp  ei* 
nem  oußerorbentlidjen  Abgänge  ober  Äaio  aueb  ge* 
n>£^nltd>  bas  fd}led)tepe* 

0lid;f  alle  (Stfeuerje  laffen  ftcf>  auf  biefem  $$euer  be* 
arbeiten;  biejetiigen,  weldje  viele  Äaif erbe  ober sSraun* 
pein  enthalten,  ober  fef>r  leid;tflufftg  finb,  unb  ft d) 
alfo  bep  einer  geringen  ©d)meljhihe  febeiben  laßen, 
fd)einen  ba$u  am  wenigpen  gefdßcft  $u  fepn;  bie  tfjon* 
artigen  unb  befonberS  bie  faltblafigen  unb  Prengßußt* 
gern  aber  am  bepen  |u  taugen.  Man  gerremit  mit 
Meiler  =  ober  Sietftgfohlen.  ®o  bas  ©r$  in  feinem 
übermäßigen  ^Berthe  fle^t ,  im  Ueberßuße  oorl)anben 
ip,  unb  einen  jiemlid;en  ©ebalt  f;at;  auf  ber  anbern 
©eite  bas  oiele  Sxeiftg  gar  nic^t ,  ober  $u  feiner  widri¬ 
gem  Abjicht  oerwenbet,  unb  wohlfeil  oerfoblet  unb 
bei;geful)ie  werben  fann,  gicbf  ber  3errennf)eerb  noch 
einigen  Siuhen:  fo  halb  aber  $u  beflen  betriebe  Met* 
lerfohlen  oerwenbet  werben  muffen,  fo  halb  fallt  aller 
9lu§en  hinweg,  obwohl  bie  Arbeit  mit  felbigen  weniger 
©chmierigfeifen  $u  l^ben  fd;eint.  Sben  bieß  oerpeht 
ficb  aud),  wenn  bie  ©rge  arm  unb  fte  unb  bie  Steiftg- 
fohlen  treuer  finb*.  —  Der  wefentlid;e  ©ienp,  ben 
bie  Serrennheerbe  jemals  $u  leipen  vermögen,  bcPe()C 
barin,  baß  in  jenen  ©egenben,  wo  jum  betriebe  eines 
großem  §euevS  bie  Meilerfohlen  ju  fparfam  ßnb,  burch 


282 


bie  Senufung  eines  fonjl  oerlornen  23rennmaferialß 
nod)  einigeß  ©fen  erzeugt  werben  fann*  Die  SWeiier- 
fehlen  mögen  aud)  bie  fcbledßefren  fepn,  fo  werben  fie 
botf)  allezeit  in  einem  J£)of)ofen  mef)r  als  auf  bern  Sw* 
rennljeerbe  roirfen;  ©lau  *  ober  3*8^nerfeuer  unb 
©tüdrofen  würben  ben  QSorjug  nod)  oerbienen,  wenn 
man  9Keilerfo()len  ju  oerfd)leubern  £atte,  §erx  $ron* 
fon  be  Eoubrap  bemühte  ftd)  jwar,  in  einer  eigenen  216« 
(janblung  ben  Q3ot*rang  ber  fatalonifd^en  geuer  oor  ben 
Jpo^ofen  nid)t  nur  in  9uicffid)t  ber  Qualität  beß  ©* 
fenß,  fonbern  fogar  auch  in  9vü<ffid)t  ber  Äof)lenerfpa* 
rung  bar$utf)un.  Die  'Mb^anblung  iß  ober  ju  oollßan» 
big,  alß  baß  man  bie  Siafonnementß  beß  Serfafferß 
unb  bie  9iid)tigfeit  ber  S&eweife  gtünblid)  beurteilen, 
unb  feine  Q3crgleid)ungen  unterfud)en  fonnte.  Die 
oberpfaljlfd)en  3erwnn()eerbe  finb  aud)  in  ben  ©jen 
unb  ber  Manipulation  ju  weit  l)tnfer  ben  Jpeerben  oon 
•Sorfifa  unb  goip,  als  baß  fie  mit  benfelben  in  eine 
Parallele  gejMt  werben  bürften. 

3n  ber  obern  Pfalj  würbe  biefe  2frt  geuer  lange 
oor  ©bauung  beß  J^)o^ofenS ,  unb  jwar  wegen  ber  ärt 
beß  JpoljeS  (eß  finb  meijlenß  gerd)en)  eingefü^rf/  unb 
ba  jumal  unb  jum  Xljeil  nod)  je|t  mit  QJortljeil  betrie* 
ben.  ©egenwarfig  niüßen  fie  in  ilfrer  alten  ©eßalt 
bleiben,  weil  ber  Jpoljofen  in  unferm  Q3aterlanbe  ein 
oorbefjalteneß  Diegal  iß ,  unb  barauf  tljeilß  wegen  ber 
läufigen  ©ußwaare,  fljeilß  wegen  beß  mäßigen  Um* 
gangß  für  außwartige  geuer  fein  eutbe^dicbeß  Svo^ei» 
fen  erzeugt  werben  fann.  Da  inbefien  beo  meutern 
«Öammerwerfen  alle  ober  bocl)  oiele  in  9vütfftd)t  ber 
©je  unb  ^ol^len  oorljin  angegebene  s23ebingnif[e  me£r 
ober  minber  nod)  Eintreffen ;  fo  werfen  aud)  bie  meißen 
berfelben  nod)  einigen  Ueberßuß  ab.  Um  nun  ben  be¬ 
frag  beßfelben  im  Q3erf)altniß  mit  ben  J>ießgen  unb 
je§igen  Pr  ei  fen  ber  Materialien  unb  iofjnungen  ber  Hx» 


beitet  beplaujtg  ju  berechnen  ,  unb  baburd)  /  wenn  viel* 
leid)*  bie  Emd>rung  eineg  3*rrenn&e*r&**  irgenbwo  , 
unternommen  würbe,  bie  Ueberftcfrf  t>tr  von  bemfelben 
ju  ermartenben  Vorteile  ober  ju  befürd)tenben  ©cfya- 
ben  jum  Voraug  moglid)  ju  mad;en,  aud)  allenfalls 
eine  Vergleichung  imifeben  biefer  unb  jeber  anbern  9Ka* 
mpulatton  an|Men  jn  tonnen ,  foü  gegenwärtiger  Muf* 
fa|  geroibmet  fei>n. 

Sm  f)aufg|lcn  wirb  in  ben  ^ieft^eti  ©egenben  ber 
ju  Arnberg  geroonnene  bid;te  SSrauneifenjiein,  welcher 
jum.J&eile  mit  braunem  ©lagfopfe  burdjjogen  ijl, 
viele  Ätefderbe  bepgemifdjt  unb  eingemengt  £at,  unb 
allezeit  einen  ifaltbrud)  mit  ficb  fu^rt/  auf  bem  3^* 
remifeuer  verfdjmoljen.  SDie  ju  ©iebeneidjen'im  Jpe r* 
jügthum  ©uljbacb  unb  $u  iangenbruct  bep  Vilgecf  ge¬ 
grabenen  Eifenerje,  roeldje  anberwartg  jiatt  ber  Araber* 
giften  angemanbt  werben,  ftnb  ^ierortg  wegen  ber 
Entfernung  ganjlid)  unbekannt.  35ag  ©eibel  jenes  Eu 
fenjieing  wiegt  ungewafdjen  beplaujig  42©^funb,  ge* 
wafd)en  unb  getroefnet  aber  etwa  450 $>funb ;  nach  bem 
(>ie|ligen  OJluftermaape  feit  bag  ©eibel  im  jwolft&eiligen 
SRündjner  ©cbu()e  2'  6 ''  1444  lang,  i4  9"  4"'  breit 
unb  1'  2"  7'"  tief  fepn,  unb  alfo  im  SBürfel  5'  874" 
1410'"  ober  bepnafpe  $\4  halten*  E$  wirb  aber  bag 
Erj  nur  in  23obenwe()r  feit  jwep  Sauren  erjl  gewa* 
fdjen,  fo  vorteilhaft  aud;  biefe  Vorbereitung  fid>  nug* 
$eid)net.  3ebod)  tji  im  vergangenen  Jperbfte  auf  Ver* 
anlajfung  beg  einficbtgvollen  unb  unermübeten  Jperrn 
£offammer  *  unb  ^bergratbg  fab  ben  ©rubeti 
felbjl  eine  Erjwafd>e  angelegt  worben.  93epm  'Mn* 
taufe  fojlet  bag  ungewafd)ene  ©eibel  jiatt  ber  e^enia* 
ligen  36  j e|t  40  Är. ,  bag  gewafd;ene  aber  56  Äc*, 
bag  Suljrlobn  furg  erjte  iji  von  50  ^r,  auf  1  ©ulben 
10  big  15  ^reu$er  gediegen ,  fürg  jwepte  aber  noch 
unbefümmt;  unb  ber  2Bafd;abgang  betragt  nach  wich' 
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figen  SSetfud^n  unb  erroaö  barufeer.  hierorts  wirb 
biefeß  auß  büttenmaiinifAen  2lbftd)ten  gewofinfiA 
mit  £ter  geforberten  ©r jen  gam'ref;  bep  ben  in  oerfAie* 
benen  3eif*n  mit  einer  berrad)tlicf)en  Tin^f  Verrenn* 
flütfe  o{)ne  ©attirung  oorgenommenen  proben  l>at  fiA 
ber  ©e^alt  eines  ungemafAenen  ©eibelß  im  Curd;* 
fAnitte  ungefähr  auf  154  unb  beß  (Eentnerß  auf  37 
Pfunb  anSXobeifen  erwiefen.  Tluf  anbern  Jpüttenwer* 
fen  redmee  man  gemeinen  tom  ©eibelerje  etwas  über 
einen  €enfner  ©Amiebecifen  $u  erhalten:  bieg  fame 
bei)  |  Abgang  im  SofAfcuer  auf  ben  nnmlid)en  ©ef;aff 
hinaus.  dllein  ba  baß  ©ewidjt  eines  aus  brep  ©ei* 
bdn  erzeugten  Qrifenß  zroifdjeii  410  biß  580  Pfunb 
wedjfelf/  unb  (jter  bepm  trennen  nod)  $Ti|'d)jAtotfen 
gugefegt  werben,  fo  fanit  man  ftd>  non  ber  guoerlaf* 
ftgfeit  biefer  ©etjaifßangabe  feiAt  überzeugen.  2öegen 
Sfiangel  aüeß  cfjemifAen  Apparates  tjt  es  unmoglid), 
biefen  gefjfer  ju  oerbefiern,  Q3on  gewafdjenen  Tiinber* 
ger  £rjen  aflein  würbe  £ier  noch  feine  Probe  ange* 
füfjre.  ©ewo(^nIiA  werben  jwep  ©eibel  gewafdjeneö 
Timberger  unb  ein  ©eibel  ^iefigeß  €rj,  weldjeß  aus 
brep  ober  oier  oerfAiebenen  €rjen  jufammen  gatfirt  ifl, 
auf  ein  3errenneifen  twrgelaufem  ©0  fange  bie  guten 
gn|d>fAla<fen  bauerten,  gab  ein  fe(d)rs  SSormaag  nadj 
einem  brepquartaligen  £urd)fd)nitte  520  Pfunb 
rennrcl)ei|cn ,  wöbet)  baß  ©ewid)t  zwifdjen  460  unb 
575  wed)fefte;  feitbem  eß  aber  an  jenen  ©djlacfcn  ge* 
brid?t  #  ifl  bie  mittlere  ©d)were  ber  Srrrennjlücfe  auf 
510  Pfunb  unb  barunfer  f)erabgefunfen.  Tiuß  bem 
ebengefagten  erhellet,  wie  hod)  bie  S3eflimmung  beß 
©ebafteß  auf  bem  Scrrennbeerbe  überhaupt  $u  aAten 
fep;  um  fo  weniger  oerbienen  einzelne  Q3erfud)e,  wef* 
Aen  zwar  afle  f)ieftge  (Erze  unterworfen  würbe n ,  einige 
Tlufmerffamfeit.  3>flen  ungeaAtet  lagt  ftd>  hieraus 
t)oA  ber  ©e|alt  beö  Timberger  <£rz^,  ber  Q3ort^eii  beß 
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SSafdjenS,  unb  ber  Einguß  einer  gefd)icffen  ©attirung 
beiläufig  überfragen.  ©ie  reid;ern  jwep  ©attungen 
Erje  oon  jener  ©attirung  fdjd$et  man  nach/  nad)  bem 
2(u$bringen  im £of)ofen  auf  25  big  2  g,  bie  armem  gwei; 
aber  auf  18  bäum  20  ^rocenre.  —  Eswdre  gegen 
ben  5Plan,  bie  Urfacben  jener  ©ewrdKöabmedjfelung 
unb  beträchtlichen  Abgänge,  welche  bafb  in  Seglern  bec 
SSKanipulation ,  balb  in  ber  ©efd;a(fen§eit  ber  9J?ate* 
‘rialien  gefugt/  unb  in  einer  2(b(janblung  über  bie  9Wa* 
ntpuiatton  jergliebert  werben  müfien,  burd>juge£en, 
nnb  i§re  Unrermeiblicbfeit  ober  ba$  ©egent§ei(  ju  be* 
monjlriren;  (>ier  wirb  e$  $ureid)en,  ba$  ©afepn  ber* 
felben  ju  wiffen,  unb  ben  ofonomifdjen  d?alful  barnacfj 
einricbren  ju  fonnen. 

.  2(uf  ein  Srrrenneifen  oon  brep  Seibeln  Erj,  wie 
fie  hierorts  üblich  ftnb,  werben  rechnungsmäßig  18 
$übel  9veifigfo^(en  jum  ©cfymeljen/  unb  oier  Äübel 
©cbieferi:o^len,  ober  in  beren  Ermangelung  auch  oier 
Äubel  gute  SKeiftgbohlen  jum  Strrennen  oerbrannt; 
überbieß  wirb  auf  18  Äübel  93erbranb  1  Äübel  ®er* 
lofchung  angefe|t.  ©er  JfCübel  f>at  3'  1 1"  io'"idnge, 
2*  4"  1 1"  SSreife,  unb  \*  5"  7'"  Siefe,  unb  1 4' 
128"  15  58'"  im  ®ürfeliul)alt,  unb  bofiet  fowof^l  bep 
©cbiefer*  als  Sieiftgboßlen  im  f)6d)|len  greife  bis  juc 
•hatte  gefMt  1 3  ifreu jer  1  ^f. ,  im  geringem  greife 
aber  o^ne  ba$  oon  i  bis  6  Äreujer  oerdnberlidje  $u£c* 
lohn  5  Äreujer  2  ^f*  /  im  SSRirtelpreife  enblicf)  unge¬ 
fähr  1 1  $reu$er.  26enn  einige  ^Prioatljammermeijlee 
ben  .Rubel,  wie  man  behaupten  will,  fdjier  um  ben 
hoppelten  9>reis  bejahen ,  fo  beruht  bieß  auf  befonbem 
33erl)dltni|fen.  ©ie  meinen  Sreiftgfo^len  werben  au£ 
Svdjtg  unb  Sunbe  ber  Streben  gefcbwellt ;  fie  fmb  aber 
eben  beßwegen  bdußg  mit  deinem  ©ejeuge,  bas  ber 
SBinb  burd)  ben  ©d)orn|lein  wegfü^rt,  oermengt,  unb 
barum  bie  ftyktytjhni'  ®on  bem  Sonnen*  unb  nac& 
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tiefem  t>on  tarn  gichfenreifig  werben  feit  beffen  Sohlen, 
allein  ^ierortö  wegen  beß  wenigen  Jjoljeß  biefer  2lrt, 
ba  man  mehr  auf  baß,  bejfere  SReilerfohlen  gebenbe, 
gerchenholj  bet)  ben  gor jiamfern  fragtet,  auch  Die 
wenigjien.  3Rad)  biefem  Umjianbe  anbert  ftd>  natür* 
lid>erweife  aud)  ber  ^ohlcn&erbraucf)*  2Rit  SKeilerfof)* 
len  würbe  fyev  noch  fein  gerrenneifen  gemadjf,  unb  auf 
blof eß  Jjorenfagen  ijl,  befbnberß  in  ben  ^ieftgen  ©e- 
genben  unb  in  biefem  gadje,  nicht  rathlid),  gerabeju 
nacb$ufd)wahen*  £)er  Äalfjufchlag  betragt  \  ©eibel 
auf  einen  Zentner  SKohjerrenneifen ,  imb  ber  ?>od>ab* 
gang  bet}  feibigem  £  ©eibel  auf  ein  ©eibel.  €ß  wirb 
habet},  wie  bet)  ben  hefigen  Srjen,  baß  23obenwehrer 
©eibel  $um  2Waafe  genommen;  bie§  fyat  *'8">5r' 
in  ber  iange,  a'  o"  3"'  in  ber  Breite,  unb  i*  4"  5|" 
in  ber  Siefe,  unb  folglich  7'  858"  1027'"  im  Subif* 
Inhalte*  25 iß  jur  Jjütte  gefiellt  fofiet  baßfelbe  20  $r. 
$>er  Äalfjiein  h<H  t)en  geiler,  baf  er  jiemlicb  oiel 
geuerfieüinieren  mit  fich  führt*  £ß  ijt  glo|falf(lein, 
unb  1; üt  nidjt  feiten  ih*cra^l^c  un&  Äerne,  befon* 
berß  t>on  2lmmomten. 

Set}  bem  iofd)feuer  würben  in  ben  altern  SKeebnun* 
gen  wer  .fiubel  jfohlenoerbraud}  auf  einen  (Eentner 
©djmiebeeifen  angefe|f ;  allein  eß  i|l  auf  er  adem  Sweic 
fei,  baf  faum  fed}ß  Äübel  23erbranb,  unb  ber  nach 
1  bon  18  hierauf  trejfenbe  \  iofdjabgang  jureichen* 
2)er  über  $wety  guf  h°!?c  iofchfranj  unb  ber  eben  fd 
Weife  ^ejfel  beßfelben,  womit  baß  geuer  umbauet  wirb, 
bie  ungefähr  5  /  auch  6  unb  7  ©funben  auf  bie  Jjalfte 
eineß  folchen  Serrenneifenö  anbauernbe  ©djmeljung, 
unb  ber  auf  bie  ©chmiebung  unb  2lußjrre<fung  bes  SU 
fenß  00m  Einfang  bis  jum  Snbe  wieber  baßjenige  a 
priori  begreiflich,  waß  bie  (Erfahrung  a  posteriori 
bewiefen  hat*  £Roc^  fafllid)er  macht  biefeß  ber  Um* 
flanb ,  baf  wegen  beß  einreiffenben  Äoh^nmangelß  bie 
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beffern  jfoljfen  immer  für  t>en  Jpoljofen  ausgeßaften 
werben  muffen ,  unb  nur  bie  weichem  fiir  bie  Jpammer» 
{jutte  bleiben.  3e|t  fommt  ber  5?übef  i?auffoj)len  auf 
43  unb  44  ÄVeujer,  aus  ben  (anbc5^errlid;en  Sal¬ 
bungen  aber  mitÄnroeifegelb,  Salbjin^  unb  gu^rlof;n 
etwa  auf  17  jfreujer;  im  Mittelpreife  wirb  er  ju  40 
Äreujer  angefe|t.  ©ie  j?of;len  ftnb  burdjaus  oon  9fta- 
beljjolje  gefcßwellt,  unb  meißens  ^roar  uon  gerd;en,  bod) 
öfters  übel  gebrannt,  unb  oon  untüd;tigem  Äo^len^olje. 

3u  35  Zentner  gerrenneifen  wirb  bet)  ber  93erl6* 
fdjung  ein  ©eibel  Äalf  jugefchlagen,  unb  herauf  | 
©eibel  ^ocbabgang  gered;net. 

Obwohl  ein  nur  einigermaßen  geratenes  Streun* 
ßud  im  €ifen  ßd;  ungleid;  me£r  bem  ©cßmiebe »  als 
Steifen  nähert,  fo  tß  bod;  betj  bejfen  93erl6fchung  j 
Abgang  ober  ifalo  paffirt.  Man  wirb  ßd;  alfo  nid;t 
lounbern,  wenn  bie  J£)ammerfd;miebe  aud)  bep  ber  groß» 
ten  Siacblafftgfeit  eine  namhafte  2(usfd;miebung  aus- 
weifen.  2Bo  man  «auf  gutes  Sifen  ßeßt,  bie  3crrenn» 
ßüde  berjm  gangen  brüdt,  unb  bie  Jammer» 
ßhmiebe  nicht  alle  ^Pßicbf  unb  $reue  oergejfen  haben, 
follen  bod)  immer  über  T3^  Abgang  fepn ;  auf  SSBerfen, 
»0  man  mehr  auf  oiel  als  braud;bares  Sifen  trad;tet, 
iß  er  auch  /  gegenwärtig ,  fcßon,  noch  minber.  ©ie 
Ärt  bes  <£r$es  unb  bie  natürlichen  @ebred;en  ber  Ma¬ 
nipulation  oerurfad;en  aber  allezeit  einen  großem  .Sata, 
als  er  unter  anbern  Umßanben  auch  bei;  anbern  Jput- 
ten  ßatt  ßnbef* 

©ieoorjuglichße  ©üte  beS  aus  ben  Berrennßüden 
auf  bem  iofcbhwbe  erjeugten  ©cßmiebeeifens  beßef;t 
barin,  baß  es  weicher  unb  $äf)er  iß,  unb  ben  bem 
Cifenßeine  fchon  an(;angenben  jfaftbrudj  weniger  jeigt, 
als  bieß  bep  bem  aus  Sio^eifen  auf  grifchfeuern  er¬ 
jeugten  ©chmiebeeifen  gewöhnlich  iß*  Äffein  es  finb 
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ber  deinen  Urfad)en,  weldje  jenen  ©otjug  vereiteln, 
fo  oiele,  unb  ber  ©ebred;en  bet*  SOiampulation,  tt>eid>e 
nod)  für  Die  SBerbefl'erung  ober  ©ewegung  frühe  genug 
bemerk  werben  formen,  fo  wenige,  baß  biefe  ©üte 
feiten  in  ihrer  9Solifomment)eit  erjielet  wirb*  ©abep 
<|1  es  jebod;  mürbe/  verfuttert  leid;t  im  geuer,  fdjweifjc 
ungern,  laßt  ftd)  md)t  wol;i  vierfantig  jlretfen  ,  unb 
japr.et  unb  fpi|et  aud;  bet;  ber  außerjten  iöe^utfamfeic 
fafl:  nie.  QSerunglücft  ein  $£>eü,  fo  muß  er  juweilet! 
nod;  einmal  verl6fd)t  werben,  um  bod;  Äaufmannsgut 
barauö  ju  fabriciren*  Sogar  bie  nur  fennbar  ju  nafie 
ober  ju  trocfene  3nmad;ung  bes  löfdjfeuerS  l;at  fowo^l 
auf  bas  Ausbringen,  als  bie  üualttat  bes  ©fens  einen 
fe^r  wibrigen  ©infiuß.  gum  jfarfern  Umtriebe  ber 
bepben  geuer  finb  fed;S  Arbeiter  gewöhnlich,  bep  maßt* 
germ  Umgang  fünfe  erflecflid;,  viere  not^wenbig.  ^epm 
Serrennf^erbe  arbeiten :  ber  3errenmmi|ier,  welcher  Das 
geuer  regiert;  erhalt  vom  Zentner  aus  ben  3ermm* 
flücfen  erzeugten  ©cbmiebeeifens  13  '-  Äreujer;  ber 
Jpütcenmann,  welcher  bie  ©je  vor*  unb  bie  ©cblacfen 
weglauft,  7  ^reujer;  ber  ^of;len jii^er,  weld;er  bie  Jfoh* 
len  faubert  unb  auftragt ,  4J  Äreujer.  ©ie  ©efdjafre 
ber  le^tern  jwep  fann  im  Siothfalle  ein  9)lann  über* 
nehmen*  gum  löfdjfeuer  gehören :  ber  löfcßmeiffer  mit 
feinem  @d;miebegefe(len ,  weld;er  bas  geuer  bauet  unb 
bas  ©fen  ausjirecft,  fyat  vom  ©ntner  ©cbmiebeeifen 
24  5?r*  jum  io^ne;  ber  iöfd;jd;mfljer ,  welcher  bas 
Serrennflücf  verlöfd)t  ober  einfd;meljf,  bejiehf  00m 
Zentner  8  Äreujer.  ©er  ©djmiebegefell  ober  aud;  ber 
9ftei|ier  fann  auf  einige  Seit  auch  ben  lö|‘d;l)eerb  ne* 
benf)er  verfehen. 

Aus  ben  vorljergehenben  Angaben  ließe  ftcb  nun 
fceplid;  leid;t  bered;nen,  wie  fheuer  ber  ©ntner  Schmie* 
beetfen  auf  bern  Serrennljeerbe  unb  löfchßuer  ju  liehen 
fomme;  allein  um  ftd;erer  jw  ®erfe  ju  gehen,  wollen 
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mir  eines  bet  uorljin  angcjogenen  bret)  Quartale  jutn 
©runbe  unferer  9iecf)nung  (egen* 

3mD.uartale  Sieminifcere  1794  mürben  59  ©fen 
gemacht,  unb  baju  verbraucht: 


Sflach  jivey  ©eibein  auf  jebes  €ifen  118 
©eibel  Ämberger  Srje  ju  i§l.  51  i?r* 
bie  im  Selbe  abmerfen 

9iad)  yq  betragt  ber  SÜdfdjabgang  504 
©eibel 

9Jad)  i  ©eibel  ijl  ber  SSerbraudj  beS 
SMogenborfer  unb  3Biefenl)o{jer  SrjeS 
29 { ©eibel,  unb  ber  ©elbbetrag  bafür 
nad)  36  jfreujer 

3?ad)  f  uon  1  ©eibel  ifl  ber  58dfd),ab» 
gang  iy|  ©eibel 

9lad)  |©  eibel  mürben  Mf  ©eibel  Sgelö» 
rieber  ©r$  gefegt ,  bie  nad;  43  ifr.  im 
Selbe  betragen 

3ftad)  |  uom  ©eibel  55erbraud)  belauft  ftd) 
ber^ödjcbabgang  auf  5  ©eibel  bet;na^e 
unb  $u  ©elbe  auf 

9tad)  l  ©eibel  mürben  aud)  14I  ©eibel 
25ud)er  gi  je  oerblafen,  bie  nad)  40 
Äceujer  fojlen 

91ad)  l 

ebenfalls  5  ©eibel  bet;nal)e  anjufe|en 
unb  im  ©elbe 

Sür  bie  fdmmtlidjen  uerfdjmoljenen  177 
©eibel  betragt  beö  ©rjmdfd)erö  55er» 
bienft  nad)  2  Är.  2  ^f.  uont  ©eibel 

*uf  bie  mit  jenen  59  Sifen  erjeugten  298 
Zentner  yo^Pfunb,  betragt  nad)  ^©ei* 
bei  auf  1  (Eentn.  Sw^nneifen  ber  Äalf» 
II.  st.  IY.  $<wb» 


3  ©eibel  Södfdjabgang  finb  gier 


Jk= 

Är. 

218 

18 

93 

33 

17 

42  - 

1 1 

48- 

IO 

3 

35  - 

9 

50  - 

3 

20  - 

7 

22 

Df. 
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aetbraud)  bepna^e  74J  unb  n ad;  20 
jtreujer  im  (Selbe 

©er'Podjabgang  nadj^DomSeibel  mac&t 
25  ©eibel,  betjna()e 

Ttuf  59  Sifen  mürben,  fammt  ben  jum 
3errennen  gewöhnlichen  x>ier  dübeln, 
nad;  22  dübeln  auf  jebes,  1298  M* 
bei  Derbrannt ,  bie  im  Selbe  nad;  1 1 
5?reujer  ausmad;en 

©er  iofd;abgang  nad;  1  ron  18  Rubeln 
betragt  725-Äübel 

SQBenn  bie  aus  bcn  mit  ben  3*nrennjlücfen 
jugleid)  t>erl6fd;ten  8  Stn.  37  9^fnnb 
altem  @d;miebeeifen  nad)  |  Abgang  er* 
jeugten  6  Gentner  28  ^Pfunb  Don  ber 
ganzen  öuartaler^eugung  ju  221  (£tn. 
20  9>f.  abgewogen,  unb  für  bie  haben  ja* 
gefegten  38  9Rcfeln  erfauften  @d;n*ie* 
befinter,  mie  £ter  gewöhnlich  of^ne  ©e 
£alt  angefef^en  werben,  fo  fmb  aus  je¬ 
nem  gerrenneifen  214  Sentn.  92  ^Pf. 
©djmtebeeifen  erjeugt  worben,  wofür 
$um  $ol)ne  gebührt: 
bem  3errennmeifier  nad)  i3§  Äreujer 
bem  Jpüttenmanne  nad)  7- 
bem  Äo^lenjie^er  nach  4  3  ^Pfenn. 

©ie  gemeinen  Jf)üttenfoflen  mit  Dem  (£in* 
ffuflTc  jebes  üuartals  5  51*  1 5  5?r.  be* 
tragenben  23au-  unb  ©ebinggelbes  bür* 
fen  ftd)er  auf  6  för.  t>om£tn.©d;mie* 
beeifen  angefe|t  werben,  unb  betragen 
©et)m3errenn^eerbe  belaufen  fid)  alfo  ade 
Unfojlen  für  2i4@entuer  92  9>funb 
©cfymtebeeifen  auf 


gl.  |$r.  <flf, 

34  55  — 
8  20  — 

237.58  — 

13,13; — 


48  2i  2 
25  4  2 

17—  3 

31  24  — 

772  20  — 
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3)er  Senfner  Stobjerrettneifen  foflec  alfo 
t>er  Jputte  felbjt  3  gl.  3  5  j?r. 

2£uf  bem  $6fd;f)eerbe  mirb-bepm  93erlo< 
fc^en  ju  35  Sen.  SRo^eifen  ein  ©eibel 
jfalf  jugefdjlagen ;  eö  treffen  alfo  auf 
29 8  Sen.  90  §3f.  fKo^eifen  8|  ©eibel 
ju  20  ifreujer  253 

5Der$od;abgang  $um  bierfenSbeile  mad;f 
begnade  bm;  ©eibel,  unb  im  Selbe 
Sftacb  fecbö  Rubeln  00m  Senfner  mürben 
auf  214  Senfnet*  92  ?)fimb  ©d)mie* 
beeifen  1289^  Äu bei  SReüer^fkn  ju 
4oÄreujer  oerbrannf,  unb  im  Selbe 
befragen  j 

Siacb  i  oon  18  Rubeln  ijt  ber  iofcbab- 
gang  7if  Äübel/  unb  im  Selbe 
gür  38  9Ke|eln  ©cbmtcbefinfer  mürben 
nad)  7  $r.  aufgelegt 
SDem  iofcbmeifter  unb  feinem  ©d)miebe» 
gefellen  gebühren  nacb  2  4Äreujer  »om 
Sentner  für  jene  214  Senfn.  92  ^Pf. 

$um  iofjne 

SDem  iofdjfcbmeljec  nad)  8  -föreuj.  für  bie 
namltcbe  Quantität 

SDie  ^ürtenfoften  nad;  io^reujer  t>om 
Sentner  ©d)miebeeifen  mad;en  für  bie» 
fe$  öuarfal  _S5‘  49 

S>ie  Unfoflen  be^rn  iofdjljeerbe  befragen  1066  13 

Unb  bie  fammtlicben  Srjeugungefofien  auf  bie  0011298 
Senfner  yo  ^funb  3*rrennro()eifen  cr$eugfen  2i4Sfn. 
92  -Pfunb  ©cbmiebeeifen  madjen  1838  §1»  33  Äu 
Ss  tommt  folglich  ber  Senfner  biefes  ©cbmiebeeifen^ 
ber^ütce  felbfl  auf  8  31*  33  Är,  1 

5  » 


IJ.L 


859 


47 


4 


£r. 


40 


46 


26 


58 


28.39 


85 


U 
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SJItt  bem  j?ohleupreife  ijl  jroar  aud)  ber  ^reis  bes 
<Eifens  im  Q3echdlenij[e  erhoffet  worben ,  unb  oonsSt 
30  $r.  unb  9  gl.  —  auf  9  §1.  —  unb  9  3  t  30  j?r* 
bis  10,3t  —  geflogen;  ba  ober  ber  Hlnfaß  (;ier  unb 
ba  gewiß  etwas  $u  niebrig  iji,  fo  borf  man  immer 
behaupten,  baß  ber  Ueberfluß ,  welchen  bie  Svedjnung 
ouSjeiget,  nid>C  jum  reinen  Ertrage  bleibt. 

3m  Durd)|cbnitte  gab  ber  ßentner  Steifen  in  je¬ 
nen  brep  Quartalen  71^  5)f,  unb  im  gegenwärtigen 
11yö  ^Pfunb  ©d)miebeeifen. 

Me  QSerfucße  unb  Unternehmungen,  ben  Sohlen* 
»erbranb  bepm  $6fd)feuer  $u  oerminbern,  waren  frucht¬ 
los  abgelaufen;  entweber  würbe  bas  ©ifen  unbraud)* 
bar,  ober  ber  ^ohlenoerbraud)  fam  auf  ben  alten  guß 
jurutf.  9iun  blieb  nichts  weiter  übrig,  als  baß  man 
ben  Srfolg  oon  bem  ®erfud)e,  bie  gerrennflucfe  auf 
einem  gewöhnlichen.  3ri}'d)()eerbe  mit  einigen  23erdnbe* 
vungen  ber  Manipulation  $u  »erfrifcßen,  abwarten 
unb  berechnen  mußte.  Ungead)tet  bes  in  ben  Jpeerb 
gefcßlagenen  iofchbobens  äußerte  hoch  bas  erzeugte 
©djmiebeeifen  fogleid)  mehrere  ©teißgfeit  unb  beutli- 
djere  ©puren  bes  nie  ganj  $u  oermeibenben  ^altbru-  1 
d)eS  /  aber  aud)  mehrere  £drfe  unb  Dauer  im  Seuer 
unb  ©ebraud)e,  unb  eine  größere  Hinneigung  fid) 
fd)weißen  unb  oierfantig  ßrecfen  ;u  laßen;  nur  jurn 
gapnen  unb  ©pifcen  fonnte  es  nie  gebraucht  Werbern 
3nb<»ffen  ßel  ber  SSerfud)  in  Diücf ficht  ber  Äohlenerfpa» 
rung  bepnaße  vortrefflicher  aus,  als  man  wunfcßen  ober 
bod)  hoffen  burfte. 

Die  für  bas  lofchfeuer  auf  ben  Senfner  fonjl  nur 
angefeßten  oier  Äübel  Sohlen  würben  auch  wirflid)  nur 
x>erbraud)t,  unb  wenn  bejfere  jf^oßlen  oon  ungefähr  für 
bie  Jpammerhutte  außgeßalten  werben  formten,  aud)  fo- 
gar  ßi^roon  nod)  etwas  erfpart.  ©elb|f  bas  Htusbrin* 
gen  ßat  babep  betrdchrlid)  angenommen*  Um  ben  6r# 


folg  mifcßöuftd)«*  barjujletfen,  fort  bas  Quartal  <Sruci$ 
1795  auf  a(>nlid)e  Hu  betydjnef  warben /  wie  es  bereits 
mit  einem  anbern  gefeiten  itf,  bamif  burd)  bte  ®er- 
*>ielfad)ung  ber  fSeyfpiele  bie  9Ratur  bes  Serrennjjeee# 
bes  leider  unb  polifommcnec  erfannt  werben  möge* 

SKit  74  gerrennjtucfen  würben  in  Quartal  Srucis 
warf)  ben  »origen  ®crt)ältniffen  secbrdudjt: 


ljl. 

Är. 

148  ©eibel  Tfmberger  €rje 

273 

48 

SDerSSafcfoabgang  betragt  634  ©eibel 

U7 

18 

— 

37  ©eibel  3)?6genbotfer  *  unb  SJiefen^o? 

(jer 

22 

12 

— ' 

SDer  ©afdjabgang  ma$t  24I  ©eibd, 

14 

48 

— 

i8|  ©eibel  ©gelsrteber  (äifenjlein 

13 

*5 

2 

©er  ©afc&abgang.  belauft  |1^  auf  6£ 
©eibel 

4 

25* 

— , 

i8|  ©eibel  35udjer  ©fenjlein 

12 

20 

— * 

©er  SBafdjabgang  betragt  ebenfalls  6 £ 

©eibel 

4 

6 

©es  £r$wafd;ecS  io£n  macfjt  bon  biefen 

222  ©eiDeln 

9 

15 

©er^alfoerbraud)  auf  bie  erzeugten  367 

! 

r 

Zentner  25  fg.  iff  91 £  ©etbel, 

30 

35 

. — 

©er  9>ocf>abgang  hierauf  so|  ©eibel/ 

begnade 

IO 

IO 

2{uf  74  ©fen  wirb  -Ko&len&erbranb  per- 

1 

regnet  162g  Äubel  Sveijtgfo^len 

298 

28 

— 

©er  Sofdjabgang  nach  i  »on  ig  j?ubel 
betragt  go|  j?übel 

16 

; 

35 

2 

9iac&  ben  aus  367  Zentner  25  fg.  9lo(j- 
eifen  erzeugten  284  Rentner  70 
©djmiebeeifen ,  erhalt : 

©er  Semnnnteijlee 

65 

13 

I 

©er  ^üttenmanti 

33 

12 

3 
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Ser  ^o^enjie^er 

Sie  Jjpürtenfcjlen  werben  angefe|t  mit 

SSetjrn  3wenn£eerbe  finb  affo  Die  fonimf» 
lid;en  Unfojlen  für  284Senfner  70  fg. 
©cbmiebeeifen 

Unb  ein  Senfner  S^^rennro^eifen  fojiet 
ber.Jjürte  3SI*  26 Äc.  bei;na(je« 

3um  Ö3erfrifd;en  ber  367  Semner  25  fg. 
Sio^eifen  würben  io§  ©eibel  jfalf  ju« 
gefd;lagen 

Sec  ^Pod;abgang  betragt  3§  ©eibel 

Sftacb  4  dübeln  00m  Sentner  würben  $u 
284  Senfner  70  fg.  ©d;micbeeifen 
1136!  $übel  $o()Ien  »erbrannt 

Ser  16fd;abgang  nad)  1  »on  18  befragt 
6g|  jfubel,  betyrmf^e 

Sem  $rifd;meijler  unb  feinen  2  ©cbmie« 
begefeflest  gebühren  nad;  32  Äreujer 
»otn  Zentner  ©cbmiebeifen 

Sie  Jputtenfefien  finb  nad;  ber  Angabe 

Tille  Untoften  bem  grifcbfeuer  mad;en 
alfo  für  284  Zentner  70  fg.  ©d;mie- 
beeifen 

Unb  bie  fammf!id;en  Srjeugungsfoflen 
auf  bie  »on  367  Zentner  25  {g.  3^* 
rennroljeifen  erzeugten  284  Sentner 
7°  $0*  ©cbmiebeeifen  befragen 
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976  43 
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I 

757  4 J  — 
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151 

47 


1004 


1980 


50 

3i 
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<£$  fofiet  alfo  nach  biefer  5?eranberung  ber  Senf* 
ner  ©d;micbeeifen  ber  Jputte  felbfl  6  §(♦  57  ifr.  2 
«nb  giebt  ber  Senfner  3ett’ennroi)cifen  im  gegenwärtig 
gen  Quartale  77 f  fg.  ©d;miebeeifen.  9iad;  einem 
bretKfuartaligen  Surcbfcbnitte,  basjenige  Öuarfal,  wor» 
in  bie  erflen  QSerfucbe  gewagt  würben,  barin  einge« 


fcblojfen  gi eng  bie  2(uöfcbmiebung  6i$  auf  74?  33ep 
fofd)  einet*  auffallenben  ®erbeflerung  jeiget  ficb  berger- 
rennljeerb  freptid)  in  einem  ungleich  »orr^eil^aftern 
liebte,  als  et*  anfänglich  bargejlellt  würbe,  unb  wirflid) 
fann  er  baburd)  einigen  91u|en  verfdjaffen,  unb  fogar 
vor  bem  Jpolwfen  einigen  QÖorjug  verbienen.  hierorts 
wäre  bie  Et*|eugung  beS  ©cbmiebeeifens  auf  bem  eben 
gezeigten  5B ege  wirflicb  vorzüglicher ,  als  auf  bem  Jpolj* 
ofen  unb  burd)  bas  grifebfeuer.  H\ lein  bie  Angaben 

berttnfojlen  ftnb  and)  bet)  ben  lebten  bepben  fo  febwan- 
fenb,  unb  $um  Steile  fo  übertrieben,  baß  nad)  felbt- 
gen  feine  SKedjnung  mit  ©etvif^rt  aufgeführt  werben 
fann.  Ueberbieß  h^S*  bet;  bem  einen  wie  bet)  bem 
anbern  $u  viel  von  ben  örtlichen  Umßanben  bec  9fta* 
nipulationsavt ,  unb  bergleicben  ab,  woburd)  bie  allge¬ 
meine  Angabe  allerbings  fe^r  verfdjieben  mobifteirt  wirb* 
Solch  ein  Umffanb  ifi  bet)  bem  f)iefigen  5Berfe,  baß 
man  bet)  Erzeugung  beS  9?o^eifcnß ,  unb  alfo  |uerfl 
bet>  ©attirung  ber  Erje  immer  auf  beffen  gleidje  Xücb- 
tigfeit  ju  ben  vielfältigen  ©attungen  von  lehm*,  ©anb- 
unb  jegt  auch  von  '2lmmunitionsgußmaare  bie  vorjüg* 
liebße  Siucfficbt  nehmen  muß,  wobep  not^wenbig  ber 
$ohofen  unb  bas  5rifd)f*uer  vertiert.  Uebrigens  wirb 
e$  wohl  ber  Erinnerung  nid)t  beburfen,  baß  bie  wich¬ 
tigen  2$ortl)eile  eines  JpoljofenS,  bie  ftd)  mit  Sittern 
nid)t  ausbrücfen  laßen,  ober  bod)  in  bie  gegenwärtige 
Ocecbnung  nicht  einfcblagen,  in  fo  mand^em  anbern 
53efracbfe  eine  genaue  Erwägung  erljeifcben,  unb  bie 
meißen  Sflale  ben  Vorrang  behaupten,  baß  h*eP  bloß 
von  einer  3Ketf)obe,  @d;miebeeifen  $u  erjeugen,  unb 
von  ben  Erjeugungsfoßen,  unb  bem  etnfeirigen  9?u|en 
berfelben,  bie  Diebe  fep;  unb  baß  folglich  alles  auch 
nur  aus  biefem  ©efiebtspunfte  befrad)fef  unb  behanbelf 
werben  fonnte.  3mmer  wirb  bie  Erfahrung  ben  ®  ert(j 
unb  bie  SSBefenheit  ber  gleich  vom  Anfänge  vorausge- 


fdjitffen  Vebingnifle  unb  hüffenmanntfdjen  ©runbfofe 
im  orbentlid)en  ©ange  ber  ©ad;e  erproben ,  unb  ben 
2(b|lanb  beß  gerrennljeerbeß  <wd>  in  &*r  vort^etl^aften 
S3erbinbung  mit  bem  grifd/feuer  gegen  ben  Jpof)ofen 
unb  feCbfl:  gegen  ben  ©tüdofen  beuflid)  be$eid)nen, 
wenn  g(eid)  einige  unregelmäßige  93orfa(!e  jutoeilen 
«ine  2lußna(>me  baoon  ju  madjen  fdjetnen. 

$>  Beitreibung  be$  4>ot)oUn:  unb  ^rifcbproeefiee  311 
Haucbbattimer  bey  iYZudenberg, 

@r.  i£rceUen$  bem  ^rn.  Conferen^nn* 
tiifier  ©rufen  von  *£tnfiebel  gehörige  <£ifemoerf 
iaud)hammer,  fyat  fid)  burd)  bie  raftlofen  Vernutungen 
beß  4)rn.  Veftferß  tro£  fo  mancher  ©d)ioierigfeiten, 
melche  baß  local  entgegenfe|te,  ju  einer  JJolje  gelben, 
melche  i^m  ben  Slang  unter  ben  erften  Sifentoerfen 
SDeutfdjlanbß  jufichetn*  Äeine  Sföute,  feine  Sollen  • 
mürben  gefpart,  wenn  eß  barauf  anfam,  burd)  93er» 
fudje  bie  iteor^e  unö  'Prapiß  bee  Sifentutfemoefenß  ju 
oerooflfommnen.  Vefonberß  h°fr  fid)  bie  Jpotofenar* 
beit  unb  bie  Äunflgießerep  $u  einer  außerorbentlidjen 
Jpof^e*  3nbem  id)  hier  eine  furje  Vefc^reibung  beß 
iaud)l)ammerß  biefem  ©erfe  einoerleibe,  fe§e  ich  $u* 
gleich  bem  vortrefflichen  Jj)rn.  Veft|er  ein  fleineß  33enf* 
mal  ber  SDanfbarfett  für  bie  oielen  Unrerfrutungen 
melche  mir  biefeß  ©erf  $ur  ©noeiterung  meiner 
petifchen  Äenntnijfe  beß  ©ifentüttemoefenß  barbof* 

35iefeß  fächfifcb?  €ifemoerf  liegt  ganj  am  ©nbe  beß 
SHeißner  Äreifeß  eine  ©tunbe  oon  ©udenberg  unb  | 
©tunbe  oon  bem  Dberlaufi|cr  ©fäbtcben  9vu§lanb. 
Vepbe  Derter  liegen  an  ber  fcfctoarjen  ©Ifter,  welche  v 
hier  bie  ©ränje  ber  bepben  läufigen  beßimmt  unb  un* 
meit  bem  ®orfe  Slaunborf  oorbep  fliegt ,  weldjeß  auf 
ber  ©trage  oon  SHüdenberg  nad)  Sluhlanb  liegt,  unb 
oon  iauchtammer  i  ©tunbe  entfernt  iß. 
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Die  ganje  ©egenb  um  Sföucfenberg  ifl  fumpjig 
unb  ©r  jeugerinn  beg  Sorfeg  unb  Siafeneifenfbing«  Dag 
2ßerf  ijl  t>on  brep  ©eiten  mit  .^teferwaibung  umgeben, 
unb  ^ae  nur  gegen  ©üben  auf  bag  Dorf  Sftauuborf 
eine  frepe  3ugftd)t«  Die  ju  bern  ©ifenwerfe  gehörigen 
grifd^ammer,  geug*  unb  3m;nfcbmieben  liegen  rl)eüg 
in  ber  3Ra^e  beg  «^oljofeng,  tjjeilg  aber  auch  in  ber 
©nffernung  non  jwep  ©tunben,  wie  eg  bi?  93er for* 
gung  ber  ©erfe  mit  ^uffchlagewaffer  in  einer  ebenen 
©egenb  notfjtg  machte. 

iaudjjjammer  felbfl  befielt  bemnadj  aug  benen  $um 
©ijenjteinfdjmeljen  unb  ©ifengießen  nötigen  ©ebau* 
ben,  Dfftcianten*  unb  2lt*beiferwol)nungen«  gunfjejjjtt 
©ebaube,  ohne  Heinere  Raufer  unb  ©cbuppen  mitge* 
rechnet,  umfdjließen  einen  großen  meredigen  Svaum, 
ben  £ü:tenpla|* 

Das  ^oi>ofengebdu5e  jlef)f  auf  ber  6fdid;'en 
< Seite  beg  Jpüftenpla^eg  unb  ijl  45  ©den  lang  unb  35 
©len  breit«  “Sn  bie  ©ittaggfeite  beefelben  ijl  ein  30 
©den  langeg  unb  12  ©den  breiteg  jfarmbaus  onge* 
bauet«  ©in  jwepteg  t>on  eben  ber  ävt 

bejtnbet  fid)  an  ber  (^intern  ©eite  beg  «jjohofengebäubeg, 
3in  bem  le|tern  flehen  jwep  Jpo^ofen  fo  hinter  einan» 
ber,  baß  bie  Jpeerbfeite  beg  einen  bem  Jpaupteingange 
»om  ^üttenljofe,  bie  beg  anbern  aber  ben  enfgegenge- 
festen  jugeh^rt  ijl«  Swifcben  bepben  Jpofjofen  liegt  bie 
Scabjlube  für  bie  ©eblafe  ber  Jpofjofen  unb  juc  SSetrei* 
bung  beg  ‘Jreibrabeg  ber  2fußaufmafd)ine« 

Der  jmepte  biefer  Jpoljofen  würbe  »or  10  fahren 
in  bet  21bficf)t  erbauet,  wa^renb  ber  etwanigen  9vepa* 
ratur  beg  erjlen  in  biefem  ju  fdjmeljen,  ober  wol;i  gar 
bepbe  jugleid)  ge£en  $u  lofFm*  S3ig  je&t  n>ar  biefeg 
ober  nicht  not^ig,  unb  fo  ijl  biejer  Öfen  noch  ofjne 
©eblafe  unb  ©eftelle* 
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®er  übrige  Jputfenrnum  enthalt  eine  Derfdjtoffene 
?(6tf)eilu»g  in  melier  bas  ©eblafe  liege,  ferner  eine 
Sormer*  unb  ©ießermerfflatte.  3tl  brr  einen  nrirö 
nur  ©anbgug,  in  einer  $weptcn  Raiter  ie(jm  •  unt) 
©anblabengup  unb  in  einer  Griffen  ganjer  fehmguß  ge* 
formt  unb  gegoffcn.  Sine  Heinere  nierfe  ^br^eilung 
enthalt  bie  83omd)tung  jum  ©ießen  Heiner  9Jtafd)i* 
neurl^eUe.  2>aS  Jpol)öfcngebaube  bat  jtoep  33oDen, 
unb  eine  i>erfd)lojfene  Öid;f,  n>dd;e  mit  einem  fleinen 
^buvme  gejiert  ijl. 

Die  ^cbienf(t)uppen  fmb  fetpr  $n>etfma§ig  unb 
gleich  hinter  Dem  ^obofengebaube  angelegt,  ©ie  fajfen 
einen  oierecfigen  5>ia(3,  <*uf  n?eld>en  man  bie  Noblen 
ftnrjf,  ein,  unb  fmb  die  niireinanber  oerbunben.  3rt>ei> 
berfeibeu  finb  150  (£(!en  lang  unb  20  0len  breit;  ber 
beirre  l;at  65  0len  lange  uub  20  0fen  Breite.  3?ber 
©dnippen  fyat  feine  eigne  2(btf)eilung  für  bie  2(rt  ber 
Ä'e()len ,  unb  r  tangenmanbe  mad;en  Tlbfonberungen, 
»crmege  mcld;er  bas  Snrjtefjen  $u  oieler  lofcfte  nerl)tn* 
bert  nrirb. 

7ln  eben  biefer  ©eite  fief>t  man  efmaS  weiter  fyn» 
auf  ein  neues  36  01en  langes  unb  16  0len  breites 
mafftoeS  tl7afd)inenb^U0  dou  2  ©tocfwerF.  3n  ber 
SDütte  beS  untern  Raumes  liegt  bas  $öafferrab,  burd) 
roeld)eS  ein  0fcnbo()rwerlf,  ein  ©djleifwerf  unb  jroei; 
Sifenbrebniafd;ineu  bewegt  werben.  £)ie  obere  Stage 
bewahrt  mannigfaltige  DJcobelle  jur  ©ießerei).  2fuf 
bas  D3tafd)iuenf^aus  folgt  bas  f£tfemriaga$w,  weldjeß 
in  einer  2fbt()rilung  bie  =  unb  in  ber  anbern  bie 
©d;miebewaaren  enthalt. 

2(n  ber  mitternad)tlid;cn  ©eite  fielen  jmep  0ffi- 
ctantemtJoljnungcn,  weldje  bie  Sjrpebitionen,  DJJo* 
bellfammlungen ,  eine  0fen£uttenbibliot{)e£  unb  eine 
Mineralien  *  unb  Jputtenprobuctenfammlung  enthalten* 
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©a$  Jßaboratorium  auf  t>cr  2Be(lfeife  ijl  26  ©* 
len  lang  unb  20  Süen  breit.  .£>ier  wirb  probiert, 
emaillirt  unb  bas  Smaiflirte  jum  ©|eil  aufbemaltrt. 

2(n  berfelben  ©ette  folgt  min  bie  öOtrfstdmuefce, 
welche  auf  er  einer  fef)r  geräumigen  SSerfßart  nod) 
SBpjjnungen  für  Arbeiter  enthalt,  ©iefe  ©eite  fd)ließf 
ein  ©a)K;of. 

©ie  füb(id)e  ©eite  beg  Jpüttenpla|eg  enthalt  außer 
einem  EPcl>ncfebaufce  für  Arbeiter  ein  40  0ien  lan* 
geö  unb  1 5  0(en  breifeg  maffiveg  Jpaug  ju  verfdjifbe* 
nem  2>ef;)uf.  ©0  3.  95*  finbet  man  barin  eine  ©fehler- 

roerfftatt  511m  SSKobelliren ;  ein  gimmer  ,$um  gönnen 
beö  Äunjlgu|feg ;  eine  geilen()auerwerffhuf;  Sortid)* 
tungen  311m  Policen ,  Sronjiren  unb  ©d)war$en  beg 
'  feinen  ©uffeg.  ©er  ©oben  beg  ©ebaubeg  tragt  eine 
Sftenge  ©fatüen,  Stiften,  Sugreliefg  u.  bergl.  m.  von 
■®i;pö  als  SDaijier  jurn  formen. 

Jjinter  biefem  ©ebaube  ftnben  ftd)  nod)  einige  2fr» 
beitertvobnungen,  meid)e  jutn  $l)eil  aud)  nod)  von 
bem  5Berfe  benujjt  werben.  ©0  $.  S.  enthalt  bag 
eine  bie  5öerfjiatt  für  geugarbeifen,  wo  bie  ©tücfe 
beg  gangbarengeugg  gefertigt,  unb  aud)  neue  ©eblafe, 
Staber  :c.  $ufammengefe|t  werben.  Sin  fleineg  ftd) 
§ier  anfd)ließenbeg  ©ebaube  $u  ber  Sereitung  ber 
funftlicpen  ©ejMmafte  fd)Iießt  biefe  interef]dnte©ruppe 
ber  $üttengebaube. 

©ag  Sifenwetf  £aurf)fjammer  verarbeitet  nur 
feneifenffeirr ,  wcld)er  ftd)  in  bem  Um  frei  fe  mehrerer 
teilen  in  bortiger  ©egenb  finbet.  wirb  berfelbe 

jurn  ${)eil  jiemftd)  weit  ^erbepgefdjatft,  ba  ber  nähere 
$um  ?^eü  fd)led)t  unb  beg  guten  £Borrat()  ftd)  ver* 
minbert  §at.  ©er  Jpauptpunet  für  bie  ©ewinnung  beg 
€ifenßeinö  tji  bie  ©egenb  bet)  iiebenwerba  unb  ilrbi* 
Sau,  in  einem  Umfreife  mehrerer  ©tunben.  Sttan 
Siebt  bem  Sifeujteiu  bat  Siamen  von  bem  $unad)jl  ge* 
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leerten  Orte ,  afß  Sic&er,n>crt>er  /  23et)etgborfer,  5Bah* 
renbrücfcr,  ^oni$cr  :c.  ©ine  $nm;te  ©egenb,  mcni* 
ger  ergiebig  alß  fonjl ,  ifl  bie  oen  iXabeburg,  beren 
©ifenueinmeberfagen  fid>  in  »erfdjiebenen  ttnterbred>un» 
gen  bi6  in  bie9?a[)c  bei?  Sfabfd)enß  Ortranb  erjireefen» 
Sie  f>ier  gelegenen  3*^’  unbSÖiefen  brr  Dörfer  3<m* 
nemie,  2(rnßborf,  ©uteborn  cnf^alfcn  SKafeneifenjlein* 

2(ucb  bie  ©eger.ben  »on  'Mlrbobern,  5ifd)wajfer, 
Dobrilugf,  ©*hri$  liefern  bemiauchhammer  ©ifenfieim 
©ß  erfd>wert  nafürltd)  ben  Serrieb  beß  2Serfß/  baß 
man  biefe  ©ifenfleine  3  biß  4  teilen  weit  ju  fahren 
£at;  inbem  bie  nähern  9lieberlagen  nicht  fonberlid> 
mächtig  finb,  unb  nur  in  QSerbinbung  mit  befler» 
©orten,  alß  $♦  23*  bem iiebenwerber  fd;meljn)iir&ig  ge* 
funöen  werben* 

Sie  ©ifenjleinlager  ber  Jie6enwerber  ©egenb  ftnbeti 
fid)  grogtent()eilß  auf  ben  Jput^ungen  ber  Dörfer  in  ber 
97a(^e  beß  Siaberßromß  ober  ber  ){rme,  meldje  biefe 
^ur^ungen  burd)fließen;$um?heM  fogar  in  bem  Strome 
felbft  ober  in  Q3ertiefungen,  benen  man  beutlid[>  ben 
ehemaligen  ©umpfboben  nod)  anfie^r. 

Die  3iabebcrger  ©ifenfleinlagec  pnben  fid)  me(>r  auf 
Seibern  unb  2Biefen ,  unb  in  einem  me§r  fanbigen  25o* 
ben  alß  erjiere. 

QSermoge  ber  23erfd)iebenhcit  ber  ©emengtheile  beß 
SSobenß,  in  melden  ber  Siafeneifenjfein  gebilbet  mürbe, 
unterfd)eibcn  ftd)  audj  bie  ©ifenjleine  in  £infidjt  i^rcr 
©ute  oon  einanber,  unb  eigentlich  bejiimmen  oorjüg« 
lid)  biefe  med)amfd)en©emenge  if)r  23etf)alfen  imgeuer. 
©inige  liegen  auf  grobem  Quarjfatib,  bepnalje  ganj 
froefen  unb  finb  aud)  mit  ©anb  bebeeft.  Die  Decfe 
»on  Dammerbe  fyat  oerfd)iebene  SRacfytigfeit ;  juweilen 
|©de,  juroeilen  \  ©de;  unb  ein  anbereß  2)?al  1  \  ©d* 
3(nbere  iager  liegen  auftjjon»  ober  iehmfdjidjten  / 
mehr  ober  weniger  mit  ©anb  oermengt,  unb  fyabm, 
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roetm  fie  unter  SSajjer  ßefjen ,  entroeber  gar  feine  ober 
nur  eine  geringe  ©ecfe  non  ©djlamm  ober  Sorferbe* 
©te  iager  fe|en  oft  ab  unb  feigen  ftd)  oon  oerfd;iebener 
9R&fytigfcit>  j*  Sö*  12,  t6,  sogode;  jutoetlen  auch 
tno&l  eine  €de  unb  baruber*  ©ie  fmb  oft  nur  3  biß 
4  iacftter  breit*  ©ie  größten  lager  geben  100  biß  1 50 
guber  ßifenjiein* 

ÜDie  ©evttinntmg  fces  *£tfenjleinß  iß  fe^r  ein* 
fad;.  Suerft  wirb  baß  lager  oon  bem  ©ifenßeingrdbec 
mit  bem  ©pieße  unterfud;t;  barauf  entblößt  man  eß 
ba,  m  eß  auf  bem  fpocbßen  ^uncte  abfe£t  in  einem 
tlmfreife  oon  4  biß  j>  ©den  oon  ber  ©ammerbe*  gin* 
bet  ßd)  ®afier  ein ,  fo  fujjrt  man  einen  ©raben  jum 
2lbjief>en  beßfelben*  ©er  ©ifenßein  feibfl  wirb  mit 
$ülfe  ber  23red;ßange  unb  ber  .S'eilljaue  (peraußge* 
fd;lagen  unb  mit  Darren  auf  ben  $pod>plal$  gefahren* 
3ft  fo  bie  erße  ©cßicßt  beß  iagerß  l)eraußgefd;lagen, 
fo  füllt  man  bie  ©rube  mit  bem  Abraum  unb  räumt 
eine  $toei;te  ©d;id;t  ab*  ©ie  gefolgerten  ©tüd'e  fmb 
in  ber  ©roße  oon  1  biß  i|  Qiubiffuß.  9Wan  feßetbet 
auf  bem  5>ccbola^e  bie  reinem  ©orten  auß  unb  pod;t 
fie  unter  bem  gaußel  auf  einer  eifernen  ^od;platte  mit 
ber  JJanb  biß  jur  ©roße  einer  toelfcben  9<uß.  ©atauf 
toirb  ber  gepochte  ©ifenßein  00m  ©anb  unb  $l)on  burd) 
bae  ®afd;en  befreiet.  Jpter ju  mad;t  fid)  ber  Arbeiter 
eine  ©rube  oon  3  ©den  lange  unb  2  (£den  Breite  in 
ber  9idl)e  beß  $)od)pla|eß*  ©ie  fummelt  fid;  balb  ood 
®aj[er*  ®r  legt  ein  33ret  quer  über  unb  oertodfd)( 
baß  l£rj  in  £6l$ernen  ©ieben.  9Son  W 
ben  bie  ©ruben  außgefcßaufelt  unb  ber  23öbenfa£  toirb 
$um  jtoetjcen  SRafe  burd)  ein  feinereß  ©rabfjieb  oer* 
toafd;en*  ©iefeß  jroe^te  jforn  iß  oon  ber  ©roße  einer 
ßrbfe*  ©er  oenoafcbene  Stfenßein  toirb  hierauf  oer* 
mejfen  unb  auf  einen  trod'nen  pafc  biß  jum  2fbfü(;ren 
geßürjt* 


302 


TCffe  biefe  gewonnenen  in  £infttf)f  ber  ©emengt^eife 
oerfduebenen  ©orten  oon  ©fenjletr.en  ftnb  aber  orpeto» 
guojlifd)  wenig  abweidjenb.  ©ie  enthalten  größten¬ 
teils  3Biefener$  unb  etwas  ©umpferj,  ©as  ®iefen- 
et$  oon  Siabeburg  unb  THtbobern  fd)emf  ber  afte|Ten 
©ntjteljutig  $u  fepn.  9leuer  bürffe  baß  ©iefenerj  oon 
llrbigau  feptu  ©$  füf^rt  Jjolj  jum  $()eil  nod)  unoer* 
onDert ,  $um  Sf)eil  in  ©fenftein  oerwanbelt  bep  fic&. 
©as  neuere  fd>eint  bas  in  ben  lagern  bep  liebenwerba 
oorfommenbe  311  fepn.  ©s  nähert  fiid>  fefjon  Dem©umpf- 
er§e.  diejenige  ©orte  aber,  weld)e  man  befonberä 
Itebenmetber  ©ifcnflein  nennt,  ifl  beftinimt  ©umpferj. 
©ie  fufjrt  oiel  blaue  ©ifenerbe,  bie  erft  i^re  blaue 
garbe  an  ber  iuft  erfptelc ,  unb  unoeranberfe  $3ur$el- 
unb  Jpol^eüe  eingemengf.  ©ie  liebenwerber  ©ifen- 
(leine  überhaupt  ftnb  fe§r  od;rigt  unb  oerwittern  leichter 
als  bie  3iabeburger  unb  anbere  ©orten*  SD?an  jtefjt 
fte  baffer  aud)  bep  bem  Jpol)ofenfel)me4en  oor.  9tur 
baS  eigentlidje  liebenroerber  ©umpferj  bebarf  einer 
langem  Verwitterung  unb  md)t  in  ju  großer  5Renge 
oergatfirt  werben.  ©3  fdjeint  reicher  an  ^3^o6p^or* 
faure  ju  fepn  unb  giebt  baf;ec  ein  jwar  bünnßüjfrgeS 
aber  $u  grelles  9\of)etfen.  UebrigenS  ftnb  alle  ©ifen- 
(leine  aus  ber  liebenwerber  unb  Urbigauet*  ©egenb 
leidjtflüjfiig;  bie  SXabeburger  ftnb  (Irenger;  nod)  (Iren* 
gcr  aber  bie  oon  TlrnSborf,  3<**meroi£,  ©uteborn  oor» 
jüglid)  wegen  i^reß  $tefefgel)alCeS.  ©ie  oerfd)tebenen 
©orten  jener  ©ifenfletne  ftnb  oft  probirt  worben,  grü¬ 
ner  l)abe  id)  mit  Jperrn  Verwalter  gwingenberg  mel)- 
rere  burd)gearbeitef.  Steuerlich  ^at  einer  meiner  fiei^t« 
gen  goglinge  /  £c*  ©«**  SKofcfrcr ,  oermoge  ber  ^robe 
auf  bem  troefenen  3Bege,  folgenbeSvcfultate  angegeben: 
ioogg.  ©ifettjlein  oon  ‘Ärnöborf  36^  fg.  Steifen 

- —  —  VcperSborf  58  —  — 

- —  —  gifdjwafter  37  \  —  — 
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ioofjg.  Sifenfiein  Don  ©uteborn  36§|g.9Ie[)etfen 

- —  —  3annemi|  3  5i  —  — 

_ -  —  —  iiebemrerba  48  —  — 

- —  — 3Kalitfd;fenborf  43  —  — 

- .  —  —  ^P6m($  40  —  — ’ 

— - .  —  —  Siabeburg  34  —  — 

- —  — ©cf)rif  4i  —  — 

- —  —  ©djmerfenborf  36  —  — 

- —  —  Urbigau  42!  —  — 

- -  —  —  2Baf)ecnbrücf  44  —  — 

Me  biefe  ©orten  pon  SifenjWnen  mujfen  wenig* 
flens  ein  3a|>r  lang  Der  Periritterung  auSgefe^t  au r* 
bc«  /  e§e  fte  fiel)  gut  Perfd)mel$en  lajfen. 

©ie  ^Dürfen ,  wie  man  aus  bem  folgenben  erfe* 
(jen  wirb,  nur  eines  geringen  3ufd)ltfgc$  t>on  23ml£* 
®eti)6l)nlid)  bebient  man  fid>  eines  bläulicbmeipen  §165 
falfjleins  aus  ber  ©egeub  pon  5)irna,  melier  tljeiis 
aufber  Slbe,  4(}eils  auf  bem  S'lofjfanale  bis  ©robi|  bei; 
€l|}erwerba  transportier  wirb*  Sftad)  bem  'MuSlaben 
wirb  er  bafelbfr  in  einem  unfern  bes  Kanals  liegenben 
§)ed)werfe  gepod;t,  unb  bann  7  ©tunben  auf  beehre 
nad)  bem  iöud;^ammer  gefahren*  ©eit  einiger  Seit 
bebient  man  ftd)  auch  eines  'iropffalfjleins  aus  ber 
©egenb  Pon  SiKeiffen*  Sr  fmbet  ftd)  im  $riebifcb* 
tl;ale,  unb  iffc  bafelbji  aus  einer  falfijaltigen  £tue!!e 
gebilbef*  9]ad)  meiner  Tfnalpfe  enthalt  er64  9)rocent 
Äo^lenfaure ,  32  reine  Äalferbe  unb  etn>aS  Sifenojrpb. 
©a  er  weniger  ^alfcrbe,  als  ber  gebad)fe  glo^falfftein 
enthalt,  jo  tonnen  i(m  nur  bie  geringem  Stausport* 
fojien  empfehlen* 

3ber  jtoblenbebarf  be$  5BerfeS,  wefcf)er  ftd)  jafjr* 
lief)  auf  $  bis  9000  Älafter  belauft,  wirb  tjjeils  aus 
foniglic^m ,  tf;etls  aus  eigenen,  tl^eilS  aus  benad)bar« 
ten  ^rioatwalbungen  genommen*  Su.&er  ®erfel)lung 
werben  meijiens  weid)e  £6ljer  angewenbet,  unb  $war 
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ungefähr  -f  liefern  unb  £  Sid)tenljo(j*  Die  wenigen 
garten  Jpe(^c^len  fonnen  faum  in  Setradjt  gejogen 
werden*  Srjiere  betteten  ungefaßt:  aus  5000  Klafter 
©cbeif^e^,  2400  Älafter  2tjtljo4  unb  1600  .Slafter 
©roefen.  'Den  großen  2^eii  bet-  Äoljlen  muß  man  3 
bis  4  Reifen,  ben  geringem  2  bis  3  ©tunben  weif 
tranSporttren* 

Die  $er£oljlung  wirb  fe£r  gut  betrieben*  Stan 
fe§t  nur  35  bis  40  Klafter  Jpolj  in  einen  Steiler*  Die 
guf?|ci)ici)t  wirb  unter  70  ©rab,  bie  jwepte  unter  60 
©rab  Neigung  aufgefMt.  Die  britte  ©djicbt  iji  Hei* 
ner  uno  bilbet  einen  deinen  Steiler  in  ber  9>erip()erte 
beS  großen,  ©eine  Jp6()e  i|l  2  ©den  unb  ber  Durcb* 
niejfer  3  £llen*  ©enn  nun  ber  Steifer  bureb  bieSBer* 
förmig  einfmft,  fo  füllt  biefer  fleine  Steiler  ben  Siamn 
wieber  aus.  Stan  bebient  fid)  auch  feiner  Jußfd>eite, 
fonbern  entbehrt  btefc  bureb  eine  gefebidte  Direction 
bes  A'euerS. 

3u  einem  ©djoef  Äubel  *)  ifoblen  werben  bem 
j?6i)ier  gut  getfcan: 

16  ©d>eitflafter  a  §©|(en,  ober 
24  Tlftflafter,  ober 
3.2  ©todflafter* 

Das  (Seffell  bes  JpobofenS  wirb,  wie  icb  bereits 
im  erften  3.t)eil  ber  Jpüttenfunbe  anfu^rte ,  aus  Sjjon 
unb  Wiefel  gefd)lagen*  Die  Wiefel  jinbet  man  in  ber 
Staf^e  als  ©efd)iebe*  ©ie  werben  in  einem  ©lütjofen 
gebrannt,  im  3Bafier  abgelofcbt ,  geftampft  unb  burd)» 
fiebt*  Die  Äorner  Ijaben  \  bis  |  3oll  im  Durcbmeffer* 
Tiueb  btn  D;on  unb  ben  3ulMlef)m  grabt  man  in  ber 
Sia^e  bes  S3erfes.  Die  ©ejMmafie  wirb  jufammen* 
gefe|t  aus: 

2  teilen  jfiefelgraupen  00m  alten  ’MuSbrucfj* 

6  Sbeüßn  neuer  feinerer  ©raupen* 

S  Sin  $«bel  =  4,2  £>reeoner  6d;ejfe(. 


—  3©f  — 

i  $()eil  etwas  größerer« 

4  Jtjdlen  feuerbeftanbigen  getrocPnet  unb  |u 

3fte{)l  gepod)t. 

3  Sjjdlen  3«)Mle£m« 

£>ie  SKaflmafle  f e$t  man  jufammen>  aus*  ,.' 

3  $()dlen  alten  iiuöbrucf;, 

3  feilen  3u|Mlef)iti/ 

5  Sjjdlen  $t)on  ,  unb 

bie  Sinimngsmaffe  ju  ben  23acf fieineti ,  «US* 

6  feilen  gufMleljm  unb 

5  Stellen  S^on« 

£)a$  Vermengen  gefcf>ie(jf  in  pljernen  $ajlen  mit* 
telji  ^ulen  unb  unter  Sufegung  notigen  2Ba(fer$ 
jur  Sittbung« 

3)te  QSerforgung  bcö  ®erfe$  mit  tüaffer  (jatte 
ifjre  groß«  Scbwierigfejten,  unb  mar  mit  beträchtlichem 
Äoftenaufroanbe  üerbunben.  3mar  ijl  biß  0egenb 
fumpjig  unb  qucHenreid),  allein  ber  natürlichen  $age 
wegen  wenig  (befalle  ju  erlangen,  Sttan  £at  ba^et 
iiemlid)  entfernte  ®affer  $um  ®erf$betrieb  gerbet)* 
fuhren  muffen« 

3d)  übergebe  f)ier  bie  93efdjreibung  ber  5eidjanfa* 
gen  als  in  bie  ^evgbaufunbe  gehörig,  unb  will  nup 
bemerken:  baß  in  neuern  Seifen  eine  iDampf nuifcfyint 
3um  Se^uf  ber  ®ajferoerforgung  erbauet  Wörben  ifh 
<£$  tritt  namlid)  auf  bem  $aud)t)ammer  juweilen  ber 
3aÜ  ein,  baß  eö  in  troefnen  3a&ccn  on  ®a([er  man* 
gelte«  SDian  war  gezwungen ,  um  ben  Jpofmfen  im 
®Mge  ju  erhalten,  bas  0eblafe  butefj  3ftenfd)en*  ober 
5l)ierfrafte  ju  betreiben«  Um  biefes  für  bie  Sufunft 
3u  umgeben,  würbe  erwähnte  9Hafd;ine  an  bem  jwifdjen 
iaucf;(;ömmer  unb  Siaunborf  gelegenen  See  angelegt 
bamit  fit  bas  ®affer  aus  bem  gegen  28  €fien  tiefer 
olö  iaucl)bammer  liegenben  See  £eben  /  unb  nach  &em 
®erfe  führen  tÄnne* 

n.  a*.  IV,  San*.  U 
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©er  ©ampfcpUnber  biefer  SDiafcbine  ijl  40  goß 
r^einl.  im  ©urd;meffer  unb  logujj  Ipod).  3 11  einem 
40  ©len  langen  unb  5  ©len  riefen  banale  tritt  baß 
SSafler  in  ben  fogcnannten  ©d;ad)t  mo  fid>  baß  ©aug* 
ro£r  Der  2)lafä;ine  befinbcr.  Jpier  beträgt  feine  3Liefe 
gegen  7  §u£.  ©er  25  lange  balancier  tyat  6§ 
gufc  Jpub  unb  bemegt  fid)  bep  bem  jlärfjlen  ©angc  ber 
3Kafd;ine  14  biß  15  9?al  in  ber  Minute  auf  unb  me» 
ber,  $5ep  bejfen  Aufgange  freigt  baß  SBajfec  in  bem 
14  jclltgen  ©augre^re  85  $ug  ijod)  biß  in  ein  ©punb- 
puct  meld)eß  mit  3mep  Jtlappm  t>erfel>en  ift ;  »on  pier* 
auß  gef)t  eß  in  bem  1  o  gu£  fjo^en  unb  1 8  3‘->H  weiten 
^olbenro^re  biß  in  ein  ©mmumcattonsfnitf  beß  &ol* 
benrol)reß  unb  ber  ©teigero^ren/  meld;eß  5  gu£  lang 
unb  uon  gleid)er  2öeite  mit  bem  j?olbenrol;re  ijh 
©leid)  über  bemfelben  ijl  ein  3mepfeß  ©punbfiuef  be* 
finblid)/  *>on  mdefeem  auß  alßbann  bie  ©teigeropren 
aufgefe^t  ftnb.  ©ie  betragen  in  iprer  Jpol^e  40  guf$ 
unb  (paben  16  gell  im  ©urdjmefier.  ©0  rotib  beim 
baß  SSBajfer  non  bem  ©eefpiegel  gered)ner  64  gug  ge» 
§oben.  3n  biefer  £6l)e  tritt  baßfelbe  in  einen  5Ba|]er» 
bottid),  auß  mdd)em  mieber  gallrä^ren  non  12  jjoß 
©urdjmeffer  fenfred)t  herunter  geben.  2lu  biefe  fehltest 
fid)  eine  3Jto{)venlage  gegen  250  @d;ritt  weit  unter  ber 
©be  aufjleigenb.  ©iefe  9e6i)rentour  eubigt  fid)  in  einen 
©raben,  weldjer  nun  baß  gehobene  QBafler  bis  in  baß 
Raffln  bep  iauebbammer  leitet,  ©ie  geuerung  ber 
9Kafd)ine  füll,  menn  bie  Stfothmenbigfait  fie  in  ben 
©ang  fc^t ,  mit  $ orf,  meid) er  in  ber  01äl)e  bricht,  ge» 
(ebenen,  ©pe  ict)  311  ber  £3e|d)reibung  ber  Jpopefenar» 
beit  felbji  übergebe,  mirb  es  nun  notl)ig  fepn ,  nodj 
t)eß  (Beblafes  Der  2luflaufma|d>ine  unb  ber  ©nrid)* 
tung  beß  Jpo^ofenö  felbji  ©ma^nung  $u  tl)un. 

©aß  ^obofengebläjc,  meld)eß  311c  hinten  ber  Jpeerb» 
feite  in  einer  verfd;loj|enen  Äbrbeilung  beß  Jpojjßfenge» 
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baubeS  fiel)t,  ift  ein  jfaffenge&lafe*  Die  jwei;  ©inb* 
fallen  finb  unter  Oer  Jfrättenfofjle  fo  angebracht,  baß 
bie  aufgegangenen  Kolben  mit  ifj r  in  gleicher  ßofre  flc^ 
hen.  Die  Kolben  werben  burd;  eiferne  an  einer  eben* 
faf($  eifernen  ©eile  befmblicben  ©ellfü'ße  nieberge* 
br ucff.  Dbert)alb  auf  Dem  jfolben  befmbet  fich  ein  i| 
©le  ho^eS  ©erüfte,  meines  mit  @treid;bled;en  für  bie 
©ellfüße  nerfeljen  i|l,  mib  bet>  bem  jebeSmaligen  91ie« 
bergange  bes  jfolbens  fo  tief  in  ben  ^SBinbfaffen  hin* 
eingebtf  als  bas  ©eblafe  J$ub  §at.  Unten  an  ben 
Kolben  bejtnben  fid)  bie  Ünberungsleijlen  welche  burefr 
©ta()lfebern  an  bie  ©eiten  ber  Mafien  gebrüeft  wer* 
ben.  Durch  jwei;  über  bem  ©eblafe  angebrachte  93a* 
(anders  werben  bie  Äolben  wieber  aufgezogen.  Die 
filappenventite  fuib  auf  bem  53oben  ber  ©infefajleii 
angebracht,  eben  fo  bie  hüten  jur  Abführung  bes  ©in* 
bes.  Die  ©ellfüße  ftnb  wie  bei;  bem  ^orjowi|er  Äa* 
jiengeblafe  ( f.  b.  erjlen  ^heil  b.  J^üttenfunbe)  epicrj* 
doibifd),  unb  bringen  eine  fanffe  93ewegung  ^eroor* 
Diefes  ©eblafe  wirft  fe§r  gut  unb  bringt  falte  <onben* 
firte  Suft  in  ben  Ofen.  Das  9Mafen  i|l  mitteljl  jwet) 
Düfen  unb  zwar  horizontal  parallel. 

Kn  ber  93orberfeite,  wo  bie  ©ellfüße  aufjlreidjen, 
fjat  bas  ©eblafe  40,  '  (jinten  aber  nur  32  ßo((  Jpub* 
3eber  ffiiubfaften  enthalt  54  Subiff.  luft.  95ei;  bem 
mittlern  ©eblafewechfel  ju  5  ©al  in  ber  ©mute,  fern« 
men  alfo  pro  ©inufe  540  =:  pro  ©tunbe  32400  ©1« 
biff.  iuft  in  ben  Öfen. 

Das  ©ajferrab,  welches  biefeS  ©eblafe  treibt,  fjl 
9  ©len  f;och  unb  i|  ©le  breit  gefchaufelt.  (Ss  fann, 
ft  naebbem  ©ajjer  oorhanben  i|l,  ober®,  mittel*  ober 
unterfd)lad)tig  betrieben  werben.  K11  be||en  ©  Ile  ift 
ein  3  ©|en  hohes  ©tirnrab,  bejfen  eiferner  Äran|  60 
Äamme  hat,  unb  mit  holjernen  Krmen  an  bie  SXab* 
welle  befejligt  ifh  Diejes  9vab  greift  wieber  in  ein 
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kleineres  oon  einer  Sfle  im  t)iumefer  unb  £0  ©efrtebe* 
fletfen  /  welkes  an  bie  eiferne  ©eile  mit  i£ren  ©eil» 
fußen  befefiigt  ijl,  ein* 

$)te  5ot&etutigem4fd)tne  Jum  Tiuflaufen  ber 
SSefcbicfung  eine  bem  $mbefd;ad)te  ähnliche  bop» 
pelte  ^onnenleitung.  ©ie  jleigt  aus  bem  dJioUer^aufc 
an  ber  Stoibfeite  beS  Jpüttengebdubes  in  einem  bretter- 
nen  93erfd)lage  i6  Sllen  mit  einer  Steigung  bon  60 
©rab  auf  ben  ©icbtboben.  $)!efe  feitungen  finb  mit 
eifernen  CSa^nen  berfef^en  in  melden  bie  eifernen  Sid* 
ber  ber  ‘Jreibefonnen  laufen«  Tin  ben  Jjafen  ber  $on* 
nen  fmb  eiferne  betten  befejligt,  welche  über  einige  an 
ben  ©alfen  bes  Jpüftenbadjes  angebradjte  Stollen  ge» 
fül)rt  finb*  ©ie  werben  auf  ber  finfeit  ©id)tfeite  über 
eine  fjorijontalliegenbe  f)6l$erne  ©eile  oon  1 8  3°ß  ina  , 
S)urcbmejfer  aufgewunben ,  unb  wenn  bie  eine  Sonne 
fieigt  fallt  bie  anbere.  ®er  Ümtrieb  ber  ©eile  wirb 
bureß  5ftafd)inerie  unter  jlü§t,  unb  fann  burd)  ©ajfer- 
ober  SDtenfcbenfraft  bewegt  werben.  legeres  gefcbieljt 
mittel  jl  einer  Meinen  eifernen  Sftafdjtne,  welche  aus 
jwep  ©tirnrdbern ,  brep  ©etrieberdbern  unb  einem  ei- 
fernen  ©cbwungrabe  nacb  Den  ©efe£en  beS  JpebelS  fo 
jufammengefebt  ijl/  baß  man  an  ber  Kurbel  nicht  meljr 
als  6$funb  jfraft  notbig  I )atf  um  eine  mit  Sifenjhin 
gefüllte  12  Zentner  febwere  Sonne  auf  ber  feitung  in 
bie  ju  jiel)en.  ©ollen  Äol^Ien  aufgewunben  wer¬ 
ben/  fo  barf  man  nur  bas  ©d)rcungcab  einige  SJtal 
recht  fcbnell  breiten,  unb  bie  Äoblentonne  ßnbet  fid; 
o^ne  weiteres  ein« 

©iefe  $6rberung  ffl  allerbings  fe£r  leiebt/  aber  ein 
Wenig  Seitraubenb.  Sine  Sonne  get)t  4  SKinuren  e^e 
fie  il)re  16  Sllen  ©eg  jurücfgelegt  bat.  3|1  ©ajfer 
genug  oortjanben,  fo  benujrt  man  biefes  jum  betriebe 
ber  ©eile. 
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©er  <5obof en  *)  felbfl  tff  wegen  beß  feuere  fan* 
fcigen  ®ot)en  auf  einen  5>fq()frojl,  auf  spellen  eine  6 
Ellen  j)ol)e©ruuDmquer  gefegt  i|l,  erbauet.  ®on  bie- 
fer  ©lauer  an  bis  ju  bent  erjlen  Jguttenboben  tjl  er  9 
Ellen  (jödjt  oieretfig  aufgemauert  unb  jtpar  ju  12  Ellen 
ine  üuabraf.  3n  &i*fer  wirb  er  Pon  4  jlnrfen 
fernen  Swingen  ^ufammenge^aften,  unb  bann  ijl  er 
7  (fllen  fjoc b  bie  an  bie  ©kbt  runb  unb  conifcb  aufge- 
fufjrt t  fp  baß  fein  unterer  ©urebmeffer  10  ©len,  ber 
obere  aber  nur  ?|  §(le  betragt.  Um  bae  ©pringen 
beß  Ofens  $u  Permeiben,  tjl  berfelbp  jtpifeben  bem  er* 
fleo  ^)üftenboben  unb  bem  ©idnboben  mit  eifernen 
Steifen  pon  4  Soll  freite  unb  J  3dl  ©iefe  eingefaßt/ 
unter  welken  in  Entfernungen  pon  i|  Elle  gefebmiebete 
©dienen  nach  ber  ^of^e  beß  Ofens  gelegt  finb,  bie 
pon  ben  Steifen  angebrueft  werben. 

©er  über  ber  ©iebt,  welche  ftdj  auf  ber  SJviicffeire 
beß  Ofens  beßnbet,  aufgefüjjrte  SKantel,  ijl  gf  Elle 
im  üuabrat  unb  1 2  Ellen  f)od)»  Er  perengt  ficf)  et¬ 
was  nach  oben/  unb  ge§c  in  ©eßalt  einer  E|fe  Durch 
baß  Jpörtenbach. 

Sur  ^fü^rung  öer  Jeucbtigfeit  finb  unter  bem 
SSobenjleine  2  2(njücbte,  bie  ftcb  freujweife  burchfcbnei- 
ben,  angelegt,  ©ie  gelten  auf  ber  ©Jinbfeite  beß 
öfenß  aus.  2(ucb  in  ber  Öfenmauer  (leigen  fleinere 
3»g«  in  bie  Jpelje  bis  unter  bie  ©id)t,  wo  fie  feit- 
rndrtß  öuegefjen.  Uebtigenß  ijl  bie  ganje  Ofenmauer 
pon  ^Sacf (leinen  erbauet»  ©ie  $6l)e  beß  Ofens  befragt 
Pom  ffiobenjlem  bis  jur  ©iebt  32  Juß.  ©ie  $eerb- 
fo&le  liegt  1  Elle  f)6ber  als  bie  Jputtenfo()le.  ©owoljl 
ber  ©ebaebt  als  aueb  bie  Sla|l  unb  bas  ©ejlelle  ftnb 
runb.  ©er  ©ebaebt  jelbji  ijl  22  $uß  20  Soll  l)ücb* 
©eine  ©ejlalt  ijl  bie  eines  abgebrochenen  .ftegelß,  ber 

*)  Elan  febe  Tab.  O. 


ofoii  mt  ber  ©idjt  4  gu§,  unten  an  bet  9ta(l  aber  8 
gu$  4  3^i  Sbrtbmejfer  Ijat.  Jpier  i|l  aud)  bie 
größte  ÜB  eite  bes  Ofens.  Sie  9{a(l  f>af  eine  Neigung 
\)on  50  ©rab,  unb  iT)re  fenfredne  j£ol)e  betragt  4  guf$ 
4  Soli,  if)te  fdjtefe  Jpobe  aber  2  (£llen  17  Soll.  ©ie 
lauft  in  ©efialt  eines  Trichters  auf  bas  ©efieile  jufam- 
nten,  weldjes  4  gu§  l)od),  oben  6  3oll  unb  unten  15 
gell  weit  ift.  Sie  Sefe  bes  $ee rbes  betragt  1 3  3°^  ö )/ 
feine  lange  5  gu£  6  3ofl  bis  an  bas  £3orbeerbbled) ; 
bis  an  bie  SSormauer  aber  6  gu£.  Sie  Breite  beS 
JpeerbeS  betragt  15  3oll,  .i|l  alfo  von  gleicher  üöeite 
mit  bem  untern  Steile  bes  ©ejrelleS.  Sie  gorm  liegt 
13  Söll  über  bem  Sobentfeme  in  ber  falben  Jjo^e  bes 
Jpeerbes  unter  einer  Neigung  Don  16  ©rab.  SaS 
gormauge  iji  2-|  3oll  lang  unb  if  3°^  ()od).  Sie  Sü* 
fen  liegen  4  3°^  00t  ber  gormrüubung  unb  blafen,  wie 
eben  gejagt,  parallel* 

Sas  Suftellen  wirb  folgenbermagen  unternommen : 
QBenn  bas  alte  ©ejlell  rein  ausgebrodjen  ifi,  fo  wirb 
bie  neue  üftajfe  mit  ÜBaffer  gehörig  angefeudjtet ,  unb 
in  oiererfige  ©tücf’e  eines  ©ubiffußes  ©roße  geformt* 
Siefe  werben  in  bem  Jjol)ofen  aneinariber  gefegt*  5Run 
treten  Arbeiter  mit  eifernen  Stammeln  hinein  unb  (lam* 
pfen  bie  Sd)id)t  ber  üftaffe  fo  lange  bis  fie  nicht  me(jr 
naebgiebf,  unb  eine  tfrt  oon  Ä'lang  oon  fid>  giebt. 
Siefe^  2(iiffe§en  wirb  bis  $u  ber  Jp6()e  bes  Ü3obenjlein$ 
wieberfwhlt*  3(e£t  wirb  ein  Mafien  aus  ©ugeifen,  Don 
ber  gorm  wie  if)n  bei*  Jpeetb  haben  foll,  aufgefe|t,  unb 
ber  9iaum  jroifd)cn  biefem  unb  bem©emäuer  bes  DfenS 
wirb  auf  eben  bie  ÜBcife  mit  ©cjMmaffe  ausgefüllt* 
3{uf  biefen  wirb  ein  ähnlicher  jwepter  haften  oon  ©e» 
flalt  beS  ©eflelles  gefegt  unb  eben  fo  berfa^ren*  Sie 

*)  SKedjnet  man  tt>ie  qemobnlidj  Oen  JpecrO  mit  $um  ®e* 
(fette,  fo  betragt  Oemnacb  Oie  £oI;e  Oes  @e|UHe$  5 
m  7  3o«. 
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öeffffling  für  bie  8orm  erholt  man  burd)  ein  emgeleg* 
tes  runM  Jpol|«  '35ie  3vajl  wirb  herauf  aus  freier 
Jpanb  geformt  unb  fejlgefd;lagen.  gum  7tnfcucf>ren 
ber  9fta)Te  mu£  m6g(td>fl  wenig  SöaflVr  genommen  unb 
alles  außerft  feft  gcjlatnpft  werben,  SBirb  nun  ber 
Öfen  angelajfea  fo  fcftmeljcn  bie  eifernen  Mafien  a us, 
unb  ba$  ©e|M  bleibt  in  ber  gennmfd;ten  ©ejklt  |leljen* 

Sie  2?cfd)tcfung  beS  #ohofen$  als  ber  erfte  mich* 
tige  ©egenflanb  beS  Jpohofcubetriebes  wirb  auf  folgende 
*Mrt  jufammengefe|t:  ©enn  |um  änfauge  bes©d?mel- 
$ens  oon  allen  ©ifenfieinen  genugfame  SJorratfye  oor* 
|janben  jtnb,  fo  mahlt  man  biejentgen  ©orten  welche 
leidjrpüffig  unb  reichhaltig  fmb.  3n  ber  Solge  brid>t 
man  oon  biefen  ab,  unb  bie  SSefcbicfung  wirb  etwas 
ftrengcv  unb  armer;  gegen  bas  Snbe  bes  ©cbmeljens 
befcbidf  man  enblid?  bie  drmflen  unb  jlrengjten  ©orten 
mit  einem  geringen  3ufd)lag  ber  Seffern«  3°  ber  SXe* 
gel  fann  man  io  bis  12  Soeben  mit  einerlei?  \5cfdn6- 
fung  auSbauren;  jitweilen  fann  man  fie  auch  langer 
erhalten :  §olgenbeß  ift  ein  33^-fpiel  oon  einem  äuf* 
laufen  wie  es  25  ©oeben  geführt  werben  fomue« 

4  Darren  Hrnsborfer  ©fenjlein, 
io  —  SÖeperSborfer/ 

2  —  ©uteborner, 

2  3annemiher, 

4  — *• .  Siebenwerber, 

6  —  3ftalitfd)fenborfer^ 

10  —  kontier, 

2  — -  SXabeburger, 

8  —  ©cbmecfenborfer* 

10  —  Urbigauer, 

2  —  ©ahrenbruefer« 
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©oldjer  60  fiarren  machen  ein  ttuflaufett  aa$. 

3«  Der  ©litte  be$  ©d)melje.n5  werben  täglich  i|  2luf* 
laufen  in  baö  ©lollerhaus  unter  Die  2luflaufmafchine 
geforbert,  zuweilen  aud)  etwas  weniger,  je  nad)bem 
Der  Dfen  arbeitet,  ©ie  bejlimmte  2ln^at>l  Darren  wirb 
bon  jebem  Sifenfieinhaufen  in  bas  ©lollerhauö  gefah¬ 
ren  unb  auf  Den  Stoben  gpßürjt.  Sin  ©rittheil  Des 
'Muftoufens  wirb  hierauf  ebenge$ogen,  mit  Äalfjiein  i 
hebecfr ;  Darauf  ba$  $wet)te  ©rittheil  gefcfricbtet  unb 
wieber  J^alffiein  Darauf  t>ertf)eilt.  9Rit  Dem  legren 
SDrtrt^etl  wirb  Die  ©d;id)t  bebecft,  hierauf  wirb  jebe 
$onn*  abgejlodjen  unb  gemengt,  aufgemunben  unb  auf 
Den  ©ichrboben  geflürjt.  Jpier  liegen  ungefähr  40  bt$ 

50  Darren  porrär()tg  ^  welche  bor  Dem  2lufgeben  noch* 
mals  gemengt  werben»  öo  harten  Sifenjlein  fom* 
men  5,  t  bis  7  Darren  Äalflleine,  ©ie  Mufgeberfäji* 
chen  fajfen  etwa  40  ‘pfunb  Sifenjlein.  2£uf  eine  ©id)t 
werben  2  $ubel  Sohlen,  Die  44  Subiff.  ausmad)en, 
unb  ungefähr  3  Sentner  wiegen,  gegeben,  ©er  erjle 
$ube!  bejleht  aus  grobem;  Der  jmepte  aus  flärern  Soh¬ 
len,  Durch  weldje  bte  ©efcbicfung  weniger  burdjfalien 
fann.  ©owoljl  Sohlen  alß  Sifenjlein  werben  mit  Der 
@id)tfrü<fe  ebengejogen.  Damit  Die  ©id;t  regelmäßig 
in  bas  ©ejlelle  fommt. 

©ef;t  Der  Dfen  gut,  fo  fud)C  man  fdjled)tere  unb 
beflfere  Sohlen  $u  g(eid>en $he^n  iu  geben;  bet)  fcbled)- 
term  ©ange,  unb  wenn  bas  2Jbbred)en  an  Der  ©chid)f 
nichts  helfen  will,  giebt  man  bloß  gute  Sohlen.  33eo 
einem  guten  ©ange  Des  Ofens  iß  Der  gewohnlidje  ©ag 
14  unb  15  ÄäßdKn  öefcbicfung  auf  eine  ©id)f;  ju* 
weilen  ßeigf  er  wohl  nuf  *8  unb  fallt  aud)  wieber  auf 
einige  Mafien,  wenn  es  an  befiern  Sohlen  mangelt,  ober 
Der  Sifenßein  bon  ©cftnee  ober  Siegen  ju  fe^r  Durch¬ 
näßt  iß.  ©ann  berminbert  ftd)  auch  Die  ©idjtenjahl 
in  24  ©tunben*  ©ewofwlid;  gehen  15  unb  16;  |u» 
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weilen  ä&er  öucft  ig  nieber,  biefeß  (e|fere  öfter  me|jr 
gegen  ba$  Snbe  beß  ©chmeljenß,  wo  man  ben  Ören 
meftr  angreife  unb  ßarfer  blaß«  Den  Jjieerb  lagt  man 
nie  ganj  Dpff  werben;  außer  in  bem  gaffe,  baß  man 
ein  feftr  großes  ©tü<f  gießen  wollte*  3n  ber  Siegel 
werben  in  24  ©tunben  3  $auptausfd)6pfen  gehalten, 
unb  außerbcm  bep  bem  ©d)lacfenaftjie§en  fleine  $or* 
tionen  ju  fleinent  ©ußwaaren  gefcftopft* 

3>n  ber  2Sod>e,  jo  lange  als  geformt  wirb,  ßicftt 
man  niemals  ab;  nur  ©otmfags  wirb  für  bie  gdfcb* 
feuer  geßocben*  9Han  laßt  bann  ben  Jpeerb  Doffer, 
unb  ßid)t  baß  Sifen,  laßt  eß  ju  glatten  Den  3  guß 
lange  unb  lögofl  freite  in  ben  ©anb  laufen*  Dte 
ungefaftr  i|  Sentn*  rotegenöen  Sötten  fommen  in  bie 
grifeftftüeten.  Sin  ^ßeif  beß  Abßicftß  bient  ju  bem 
©ießen  ber  ^eerbplatten  für  baß  grtfcbfeuee* 

Aflerbings  Derurfacbt  baß  Außfcbopfen  beß  Srofjei« 
fenß  aud>  etwaß  ©torung  in  bem  ©ange  bes  $0^0» 
fens,bas  ©efteff  wirb  ieid)ter  befdjabigt  n\;  allein  bie 
©ießerep  ijl  bie  Jpauptfad)e  $um  laud)ftammer,  unb  bie 
Tlrbeiter  müflen  aflen  möglichen  gleiß  jur  Schaltung 
eines  guten  ©angeß  anroenben* 

gu  Anfänge  bes  ©djmeljenß  iß  ber  ©ang  auf  affe 
©cife  feftc  gut;  bie  ©dßacfe  fchonblau,  bid)t  geßof* 
fen,  Doflfommen  Derglafet*  frei)  Don  Sifenfornern  unb 
leicfttßüfftg*  3 )aß  Sifen  iß  grau ,  feinfornig  auf  bem 
33ru<ft,  fe§r  faltbar  unb  faß  ja  jeher  ©ußwaare  Dor* 
trefflich  gür  ganj  feine  ©aare  iß  es  juweilen  ein 
wenig  |u  bicf,  aber  fefjr  gut  |um  Sßerfrifcftem  Daß 
Ausbringen  betragt  bann  etwas  über  200  Sentner  wo* 
cbewlicft*  SSRan  fallt  $u  biefer  geit  nie  Dom  ©a|e,  fon* 
bern  ßeigt  immer  meftr*  Q5ep  biefem  mäßigen  Aus¬ 
bringen  fann  man  eß  aber  gewöhnlich  ftaußger  S3eßel* 
lung  Don  ©ußwaaren  wegen,  nicht  bemenben  laßen, 
fommt.mm  $u  einem  Ausbringen  biß  gegen  300  Stn« 
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Der  Öfen  iflf  nun  überfebt ,  unb  man  befommt  ein 
fauer  jtojfoaltigfreS ,  gum  ©nf?  in  JjinftdK  ber  Dünn* 
füfftgfeit  febr  taugliches  Reifen.  9?od)  t|l  es  gum 
9>lattenguß  faltbar,  unb  lagt  fid>,  o6gleid)  t'chon  fdjwe» 
rer ,  frifdjen.  Sreibt  man  ben  (Jrtfah  35.  bet>  bem 
SJiuniriensguß  ned)  f)ühfr'  fo  wirb  bas&oh*ifen  nod> 
fprober  unb  meiner ,  ber  ^Mattenguß  fpringf,  unb  bic 
grifcher  femroen  fd>n>er  mit  bie.fem  ©uß  $ured>te.  ©e* 
£en  gegen  bas  ßnbe  bc$  6d>itiel$en$  bie  ©tebten  jti 
febneü  nieber,  fc  bleibe  bas  Dvobetfen  ju  p^oßpbor&al» 
fig ,  weil  bie  ^bospberfaure  nicht  genug  in  bem  ober« 
Öfenraum  bceejrpbirt  werben  fann,  unb  nun  i|l  eS 
febwer,  ein  ©rabeifen  opne  ivalrbriid)  ju  erholtem 
Da  bie  ©iegerep  bas  Jpauptaugenmerf  gu  iauebham* 
mer  i(t,  fo  fann  freplid?  bep  bem  ©ange  bcs  ©cbmel* 
|en$  weniger  auf  Oie  gri|'d;arbeit  SXücfgd>t  genommen 
werben. 

Die  35efd)icfung  $u  $aud)f)ammer  ip  feljr  geneigt 
etwas  grifebeifen  vor  ber  gönn  abgufe|en.  DiefeS 
fcbü|t  bie  gormfeite  bes  Ofens,  unb  man  läge  halber 
gern  etwas  9kfe  fielen ,  unb  räumt  nur  fo  viel  beSfel* 
ben  weg,  baß  ber  28inb  ungefjinbert  in  ben  Öfen  frei» 
ben  fann. 

®enn  ber  Öfen  etwas  ju  ga^r  gebt,  welches 
wie  oben  gefagt  mehrere  Äennjeicben  angeben,  fo  feft 
man  |  ober  ein  ganzes  .£a|td)en  Sifenjtein  mehr  pro 
©id)t.  Sur  ©;hültung  eines  vorjügiid)  feften  ©ußei* 
fens  wirb  auch  mit  ber  35efd)icfung  etwas  Äellendfen 
(welches  ftch  in  ben  ©cbopffellen  anljängte)  aufgege» 
ben.  DiefeS  fommt  nun  burch  eine  jwepte  ©chmel* 
gung  weit  reiner  mit  bem  nun  rebucirten  Xheile  in 
33erbinbung. 

Seigt  bie  unvoflfcmmen  glajtge  ©chlade  unb  bas 
Steifen  einen  fchlechtcn  ©ang,  wie  es  $.35.  bergafl 
iß,  wenn  ber  Öfen  gu  fe^r  uberfe|t  würbe,  fo  giebt 


man  erß  einige  ©ic&ten  gute  Äo^fen  auf,  unb  bat  bie« 
feg  nid)t  ben  gehofften  Erfolg,  bonn  bcid)c  man  aut 
©afje  ab«  Suwetien  ^(ft  a(,er  QUC^  &agi  ül>ec 

ber  ©ang  wirb  rooljf  gar  nodj  fdE)Ied)rer,  bic  0d)lacfe 
wirb  grün,  porog  unb  enblid)  fdjwarj.  9tim  t|l  bie 
Ur|ad)e  im  ©ejlcfle  ober  ber  läge  ber  gorm,  welche 
für  bag  fcbon  erweiterte  ©ejMl  nicht  me^r  paßt,  ju 
fud)en.  Sg  muß  umgeformt  werben*  öas  ©ebiafe 
wirb  a6gefd)ü|t;  bie  gorm  wirb  l;eraug  genommen; 
unb  wenn  fie  fid?  nod)  braud)bar  jeigt,  wirb  i£re  ©Km«* 
bung  wieber  Ijergeftellt ;  fon|l  aber  wirb  eine  neue  ge» 
nommen.  ©o  oiel  alg  im  ©ejlelle  fe|)lt,  wirb  bie  gorm 
weiter  jurüdfgelegt«  SDiefeg  bann  5  big  6  3oll  augma» 
d;en*  9Kan  rid)tet  fie  nun  auch  einige  ©rabe  ()6(5er  alg 
jnoor«  5Sar  aber  ber  Öfeugang  oor  bein  Umformen 
gut ,  unb  man  mußte  bie  gorm  bloß  barum  jurüd  le¬ 
gen,  weil  fie  ju  frei;  in  bem  Öfen  würbe,  fo  bleibt 
i^te  Neigung  gegen  ben  Jporijont  biefelbe. 

geigt  ber  Öfen  bloß  einen  ftrengen©ang,  fo  hilft 
man  bureb  etwag  meljr  j?alfflein  nad;. 

Sin  ©djmdjen  bauert  ju  iaueßhammer  jwifcbeit 
einige  30  unb  5o5Bochen.  See  je£tge  Jpol)ofen  tyat 
bereits  1 5  ©cßmel jen  auggeljalten  unb  liefert  je|t  ( 1 8  *  o) 
baö  fed}g$e§nte. 

golgenbe  Angaben  bienen  jur  Ueberftdjf  beg  “Mug- 
bringeng  Unb  beg  $?o()fenaufgangeg  bep  oerfd)iebenen 
3ia^regfebmeljen ;  babep  ijl  auf  nacßlommenbe  3flaaße 
unb  ©ewießte  9iücffid;t  ju  nehmen.  Sin  guber  Sifen* 
fiein  z:  5  Tonnen  z  10  Sreebner  ©d)effel.  1  'ioune 
=  2  ©regbner  ©cßeffel  =z  5§  Sentn.  ober  9}Subiffuß. 
Sin  Subiffuß  wiegt  60  fg.  Sin  jfafidjen  Sifenjlein 
=  |  Subf.  zr  40  gg.  SinSentner  Äalfjlein  =  1,314 
Subiffuß,  Sin  jfübel  Äo^len  =:  4,231  Sregbuer 
©djeffel  zz  i|  Setuner  =  10,467  Subiffuß.  Ser 
Sentnec  zz  100  fg. 


fcrftes  03>me*3en  in  öent  gan$  neuen  (Dfeit* 
34®od)en,  4^5  guber  (Jifenfiein  ,  2332|(£enfn« 
$altftein,  mit  109  gc&ocf  44  Äubel  Äol)len, 

TCuögebra^f : 

5704!  Qenfn,  8|  fg.  9to(jeifen,  in  einer  ®odje  im 
SDurdjfcbnüe  167I  Rentner  3  unb  überhaupt  38* 
f)rocent  (Eifen, 

(£in  Senfner  9Jol)eifen  erforberfe; 

\\  Sonne  ober  264  gg.  Sifenfiein« 

37I  {g,  •S'aifllein. 

Äube(  ober  158  fg.  Äo.(>len, 

Qtin  3t»cytes  0d;ntel3e*t  niedrere  7fab»re  fpater» 

44  Soeben,  1033  guber,  ij  Sonne  (Eifenfiein* 
4547J  (Etnr  $a(fßeinA  179  @d;ocf  36  Äüb.  Äo^len« 

TCu^gebrad^t ;  i 

10414I  ßenfner  1 1|  {g.  3\o^eifen  /.  in  einer  ©odje  im 
$Durd)fcbnitt  236I  (Etnr.  19®«  unb  34  ^)rocent  (Eifern 
(Ein  Rentner  SKo^eifen  erforberfe; 

Ä  Sonne  ober  291  (Jifenjleiu, 

j\  (Eentn.  Äüffjiein, 

iT^  $ubel  ober  168  fg*  Äp§(en* 

f£in  btittea  0d?niel3en  toie&er  einige  ‘Jttyvt  fpater* 

36  ffioeben,  852  guber  (Eifenjlein,  3478|Sentm 
Äolftfein,  148  <£d)otf  56  $übel  j?o()(en* 

2(ii6gebrad)f : 

87851  £entn,  10 gg.  SKo^eifen Ä  n>oc^en(ltd^  224  Senfrv 
unb  33I  9>rocenf. 

(Ein  (Eenfner  SXo^eifen  erforberfe: 

277  fg»  ©fenfMn. 
f  (Eentner  5?alf|frin. 

159  $}♦  Äo&len. 
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feine  ber  fpdteren  0d>md3Ctt» 

50  ®oc&en,  1107  $uber  ©ifenjlein,  3249©enttn 
Äalffiv  i9Q@cbo<f  44^übelj?oh.len,  in  5 722  Siebten* 
itusgebradbt : 

n838Stm  4$)*  9vof;dfen,  wöchentlich  236!  ©tnt 
$  unb  41  9^ocent* 

Sin  (Zentner  Diofeeifen  erforberte  X 
||  ‘Sonne  ©tfenjlein* 

27 §  j?alf|lein* 

4|  Mbel  Sohlen. 

©n  ftuber  ©ifenftein  gab  im  Durd&fdjmtt  io|  ©fr* 
19§®<  wog  26  ©entner/  alfo  41  ^rocent*  ©ine 
©idjt  wog  5°3il  ffr  ©ftofteto/  56l  ÄdlffM«, 
3  ©entner  Sohlen  /  unb  bas  non  einer  (Sicht  ausge* 
braute  Steifen  2065%  fg. 

Diefes  angeführte  ©cbmeljen  ijt  bürt  bet  2frt  bet 
\e%t  ju  iauebhammer  gewöhnlichen ,  unb  jeigt  /  wie  be« 
trad)t(td>  man  gegen  bie  fröhern  Seiten  in  Jpinftcht  ber 
üuantitat  unb  ber  ausjubringenben  9>rocente  u.  f*  n >♦ 
gefiiegen  i(l* 

Das  SKühetfert/  wetc&eS  biefer  Jpohofen  über  bie 
©ujhoaaren  liefert/  wirb  in  5  ftrifcb hätten,  bemOber* 
hammer,  Sftittelljammer/  Unterhdmmer,  ©rünwalbeü 
un&  ©robi|er  Jjammer,  oerfrifefet. 

Tab.  p.  jeige  bie  ©inrid)tungen  ber  ^tifebfeuec 
in  biefen  Jputten.  ‘Sie  ©jfe  i)i  i©  ©den  im  ömabrat, 
fcon  breb  ©eiten  offen,  unb  nur  auf  ber/  wo  bie  ^otm 
liegt,  üerfcblojfen h  übrigens  auf  bie  bekannte  Ttrf  er* 
bauet  unb  mit  einem  Svaucbfange  t>erfe$em  Das  grifd)* 
feuer  ijl  non  ©ufjeifenplatten  jufammengefehe.  Die 
©töcfen  heilen  :  ber  Sormjapfert,  ber  Jptnterjapfen  unb 
ber  ©id)tjüpfen.  Die  oorbere  ©eite ,  wo  bas  ©d)laf* 
^nfa|)d)en  liegt,  iff  aber  nur  burd)  9)?auer  gefd)loffen* 
ift  üon  ber  Sormfeite  bis  $ur  @id)tfeite  2  gug  9 
Soll  lang  unb  von  ber  Jjinteefeite  bis  jur  ®orber|eite 
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3  guß  breit;  feine  Siefe  betrogt  9I  3*^^*  ©erhoben 
ebenfalls  oon  ©ugeifen ,  bat  eine  geringe  Steigung  noch 
bem  Jpinter^apfen.  2)er  gormjapfen  fielet  unten  gegen 
oben  i|  Soü  $urü<f ,  unb  ber  ^inter  japfen  hangt  oben 
etwa  |  uuS  &«m  S«uer,  um  «in  leichteres  2luf* 
brecben  ju  haben»  J)ie  gorrn  liegt  non  bem  Jptnter* 
japfert  9  Soll  entfernt  in  ber  Jpo^e  bes  germjapfenS 
unb  unter  5  ©rab  galt.  Sie  liegt  fo,  baß  ihreSRun* 
bung  mehr  nad;  ber  2?orberf'eite  $u  gerietet  iß,  fo  baß 
fie,  oon  ber  innern  ©eite  beß  gormjapfenö  gered;nef, 
hinten  3|3oHA  oorn  aber  nur  2§  3oü  in  baß  geuer 
hinein  fleht.  3hrc  SRün&ung,  weld;e  wie  ein  QjrfeU 
dbfcbnirr  geformt  iß,  h at  *m  dichten  i|3oü  iange  unb 

*4  3'Mi  -S%* 

®a  bie  erfie  Siegel  bep  ber  Jage  unb  Südjtung  ber 
gorm  in  ben  laud)hnmmerfd}en  §rifch$eerben  bie  iß, 
bep  ermaß  engerer  gormmünbung  einen  fo  wenig  als 
möglich  ßed;enben  iuftßrom  in  baß  geuer  $u  fuhren, 
fo  uerfürjen  bie  grifd;er  ben  obern  $hel*  ^er  3'orni* 
munbung  etwas,  inbem  fte  etwa  -§-  Soll  bauen  nad;  bem 
gormblatt  herunter  abfeilen*  üDiefe  Siegel  wirb  aud) 
bet;  ber  Sage  ber,£)ufen  befolgt,  ©ie  hüben  genau  bie 
Süchtung  ber  Sonn,  unb  werben  si  oon  ihrer  SERnn* 
bung  jutücigelegt.  ©ie  liegen  bepnalje  parallel  neben 
einanber,  unb  ben  ©eitenwanben  ber  gorrn  fo  nahe, 
als  es,  ohne  baß  fid)  bie  luft  flogt ,  gefd}ef)en  fann. 

-®ie  befanute  Siegel,  ben  geuerbau  nad;  ber  s23e* 
fd;affenh«it  bes  SKol^eifenö  $u  anbern ,  wirb  aud)  fyec 
in  fo  fern  befolgt,  als  man  alles  burd;  bie  beraube» 
ruttg  ber  Sage  ber  gorm  ju  jwingen  fud)t.  s23ep 
weißem  grellen  Sioheifen  fuhrt  man  ben$3inb  fet>r  flad), 
bep  grauem  aber  ßed;enber,  giebt  alfo  ber  gorm  mehr 
ober  weniger  Steigung,  legt  bie  Dufen  naher  ober  ent* 
fernter  uom  geuer,  ober  wenn  bi eß  nod;  nicht  genug 
hilft,  erweitert  ober  jiejjet  man  ben  gormrüffel  mehr 


3*9 


jufammtn»  Bafjer  barf  and)  bie  gorm  mdje  einge¬ 
mauert  fei;n ,  fonbern  jte  wirb  mit  ©reinen,  fb<umfe§t, 
baß  man  fie  kielet  nad)  ^Belieben  crd>fen  fann* 

S)ae  ©d)Iadenfa|tdjeri  (i  ßt  3  goü  oem  Robert  be$ 
grifd)feuerß  mit  fo  Ptei  Steigung,  baß  bie  ©dßade 
bep  Dem  2lbßed;m  fdm  (1  genug  abfußen  fann.  Uebec 
bemfelben  hegt  Das  Jjeerbblecb,  weld)eß,  ba  eß  bei)  ber 
Arbeit  alß  Unterlage  für  bie  £3red)jiange  unb  Bungen 
bient,  auß  einer  Sifenplatte  befielt.  2(uß  bem  ipin* 
terjapfen  iß  noch  ein  grifebjapfen  pertical  aufgejMC 
unb  Daburd)  jene  ©eite  9  3^ü  l)6l)er  alß  bie  übrigen* 
(£r  bient  baju,  baß  Jpmmterfaflen  ber  $o()len  bepm 
2(ufgeben  $u  petzten  unb  bae  geuer  me^r  jufammen 
gu  galten.  Bie  ®id)tfeite  t(l  mit  einer  eifernen  glatte 
belegt,  bamit  bas  Stad)  rüden  Des  SJolmfenß  in  ba$ 
geuer  leidjter  pon  ßaffert  geljt* 

Bie  grifd)metj)oDe  felbß  befielt  in  bem  oben  in  ber 
erßen  2ibt^eiimtg  betriebenen  ^fnlauffrifcßen ,  mit 
einigen  2lbanberungen,  welche  baß  bortige  Sioljeifm 
nort)ig  mad)t.  Bas  grtfd;en  £at  £ier  feine  große« 
©d)n)ierigfeiten  unb  erforbert  eine  genaue  Äenntnifj 
beß  $u  perfrifeßenbeu  Sioljeifenß  unb  ber  Sftittel,  naefy 
bejfen  sSefd)a(fen^eit  ben  geuerbau  einjnrid)ten. 

SBegen  ber  perfd;iebenen  $rten  beß  bortigen  Stojj* 
eifenß  fallt  aud)  baß  ©rabeifen  nid)t  immer  pon  glei* 
d?er  ©üte  auß.  (£ß  iß  fel^r  jum  Äaltbrud)  geneigt, 
unb  nur  bie  beßen  grifd)meißer  ßellen  pollig  gutes 
©djmiebeeifen  barauß  l)er‘.  <£ß  werben  ^um  ^Ijeil  ei* 
9«ne  jum  grifeben  gegebene  Ratten,  tljeilß  allerlei 
Abgänge  Pom  ®ießen  unb  mißratene  (Süße  ben  gei« 
fd;eru  überliefert,  ©ie  fcßmeljen  bepbe,  wo  möglich, 
in  33erbtnbung  ein,  um  einen  mittleren  ®ef)alt  in  ber 
®üte  fjerauß  $u  bringen.  Meß  Sio^eifen  wirb  in  93o* 
ß«n  $n  *0  Zentner  in  bie  gri|d)l)ütten  geliefert,  wo  e$ 
in  flemecn  Quantitäten  $um  93ecfrifd;en  gewogen  wirb* 
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fbie  SKenge  beS  Stopfens,  welche  man  $u  einem  Sfjeit 
einfcbmeljt,  i|l  etwas  berfcbieben,  ndmlicb  2b*b  fei¬ 
ten  aber  3  Zentner. 

S3et;  bem  f)iefigett  Srifd)™  (jat  man  $u  beobadjfen: 

a)  einen  langfamen  ©ebldfewed)fel  wd£renb-beS  erjlen 

b)  eine  g!eid)fdrmig  fortbauernbe#bfüf)lung  beS  8rifd)* 
bcbenS  Dermittel|l  beS  barunter  geleiteten  ®afferS; 

c)  einen  madigen  3ufd)Iag  #on  Äalf  mdlprenb  bem 
0al)rmad)en ,  aber  nid)t  bei)  bem  Anlaufen.  9Kan 
red)net  7  bis  8  -Pfunb  Äalf  pro  Zentner  Dio^eifen. 

d)  Sin  fefcr  forgfdlcigeS  unb  oft  $u  wieberl)oblenbes 
2iufbred)en. 

©as  Verfahren  ijl  nun  folgenbes;  5Öenn  bas 
§euer  gejlellt  unb  ber  Srifd)t)eerb  mit  fdfd)e  gefüllt 
1(1,  fo  werben  erjl  einige  ©djaufeln  ©ahrfdjlacfen  unb 
Jpammcrbrocfen  in  einiger  Sntfernung  non  ber  Jornt 
öufgefd)uttet  /  auf  weld)e  man  erjl  brennenbe,  bann 
falte  Äo^len  legt ,  unb  bas  ©ebldfe  langfam  anlaßt* 
£)ie  fleinen  ju  einem  Stiften  bejlimmten  SKo^eifen« 
(lucfe  werben  nun  auf  eine  glatte  gefd)id)tet  unb  Diefe 
ber  gorm  gegenüber  auf  bie  ©id)tfeite  fo  gelegt,  bag 
fie  in  bas  geuer  §ineinjle()t  unb  wdlnenb  bem  Sin* 
fcbmeljen  naebgerüeft  werben  fann.  91ad)bem  ber  Jpeerb 
mit  Äo^len  gefüllt  ijl,  fangt  baß  Sinfd)tneljen  an.  Ss 
bauert  etwas  über  §  ©tunbe  unb  mug  bei)  einem  ganj 
langfamen  ©ebldfewed)fel  gefebe^en.  ;J|1  Sifen  in 
ben  Jpeerb  Innern,  fo  laßt  man  ol)ne  etwas  bamit  Dar* 
junel)mett,  bas  ©ebldfe  fo  lange  barauf  wirten,  bis 
ber  $l)ei(  Dom  Dorigen  S*nfd)en  berauegefebmiebet  ijl/ 
weld)es  etwas  über  eine  ©tunbe  bauert»  5ödl)ren& 
biefes  gefebie^t,  b^*  man  bas  Seuer  f|ejn^  unö  üot* 
ber  ©id)t  unb  ®orberfeite  wirb,  um  bie  ^)i|e  meb* 
tm  SWittelpunct  bes  Jpeerbes  ju  erhalten,  eine  fejlge» 
fotogene  äßanb  Don  jfoblenclein  aufgeworfen;  au# 
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ju  tiefer  gei t  mehrmals  ©djlacfe  (Siohfdjfacfe) 
abgeßod)en.  Sag  ©ebläfe  mirb  nun  <ib$e(ti)ü%t ,  bie 
Äo^len  merben  großtenfheilß  auß  bem  Jener  gemorfen, 
unb  baß  biß  je^c  fLufftge  (Sifen  mirb  baburc^  jum  (Er* 
jiarren  gebraut*  Sie  ©düaden,  meld)e  f Id)  auf  feiner 
Oberfläche  fluben,  merben  abgehoben,  unb  bafür  einige 
Jpammer&rocfen  unb  ®a(>rfd)Ia<fe,n  auf  ben  €ifenf(um« 
pen  geworfen.  3tun  mirb  bei*  Jpeetb  mit  frifcben  jfolj* 
len  gefüllt  unb  baß  ©ebläfe  |larf  angelaffen.  £et t 

von  einer  f)d^n  ©funbe  tfr  bas  (Eifen  mieber  im  jluß, 
jebod)  mnßger  als  Juror.  9ftan  läßt  nun  mieber  baß 
©ebläfe  lungfamer  gehen,  unb  fann  fcfyon  nad)  f  ©tun* 
ben  mit  bec  33red){tange  baß  ga^renbe  t£ifen  ermaß 
bre§en  unb  menöen ,  meldjeß  beim  and)  fe()r  fleißig 
gefd;el)en  muß-*  3n  B^t  *>on  2\  ©runbe  erfolgt  baß 
erße  Kufbrecben ,  unb  man  fummelt  bie  gefallenen 
©dfladen  (©at)rfd)lacfen).  ©eprn  2{ufbred)en  mirb 
bet  ©fenflumpen  fo  oiel  als  moglid)  mit  ber  23red)» 
ßange  jerfieinerf,  bie  ©tucfe  aber  ganj  locfer  bem 
©ebläfe  gegenüber  aufgehäuft  unb  Dafür  geforgt,  baß 
fie  oon  Seit  ju  £>e\t  in  ihrer  läge  rergnbert  unb  00m 
SBtnbßrome  getroffen  merben.  53ep  biefer  Operation 
mirb  ber  crjle  aber  geringer  'theil  Äalfßein  aufge* 
freuet.  9lad)  f  ©tunben  erfolgt  baß  jmepte  Äufbre* 
eben,  unb  jmar  mieber  mit  einem  3ufal  oon  Äalf. 
Sag  (Eifeu  ij}  fd;on  oiel  gajjrer  ,  jäl^e  unb  fd)mer  fheil* 
bar.  Ser  ©ebläfemecbfel  folgt  nun  ftbneller  unb  mirb 
bep  bem  folgenben  ®aheäufbred)en ;  mo  ebenfallß  Äalf 
jugefe|t  mirb,  nod)  oermehrt. 

Um  }ule|t  baß  ©ahrmerben  beß  (Eifenß  ju  ooltenben^ 
läßt  man  bas  ©ebläfe  fcbnell,  nämlid)  §  9ftal  inberSfti* 
nutr  med)feln,  giebt  fleißig  Äohftn  auf  unb  beßxeuet  ben 
klumpen  nod)  mit  etma^Äalf.  ©0  hübet  ftd;  Dieluppe, 
meld)e  baß  'Ünlaufeifen  in  ber  Stöitte  enthält.  Ser  Jrt* 
fcb«r  legt  nun  bie  Ttnlauffi&be  ein,  unb  febmiebet  baß 
n.  iv.  3ß 
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<£ifen  in  Kolben  auß,  roefdje  Arbeit  in  ungefähr  f  ©tun* 

Den  beenbigr  wirb„  3(t  biefeö  gefeiten,  fo  fcf)u|t  man 
baß  ©ebiafe  ab,  fanget  bcn  £()eü  unb  jerfeft  it^n  un* 
ter  bem  Jpammer  in  $wep  ©tinfe,  unb  hiermit  ift  bic 
gan$e  Operation  beß  Snfd)enß,  weld;e  t>om  2Cnn>armen 
biß  $um  3^ngen  9  biß  i o  ©runben  bauert,  beenbigt.  - 
©te  SKenge  beß  «Mnlaufeifenß  i)t  »erfcbieben.  ©ie  rid)» 
tut  fid>  nad>  ber  ©üfe  beß  Svo^eifenß.  3m  ©urd?* 
fd)tittt  fann  man  auf  2\  (Eenty.  2\  2Baage  red>nen. 
©aß  übrige  ijl,  ben  Abgang  nid)t  mifgeredjnet ,  ^beiU 
eifert.  2lud)  bie  SKenge  ber  ?iufbred)en  ftnb  oerfcbie* 
bcn.  3C  gnf)rfd)mel$tger  baß  Sio^eifen  um  fo  weniger 
2(ufbred;en  unb  umgerejjrt.  ©aß  ©tabeifen  wirb  burd) 
3(uffd)Iagen  mit  ber  Loipen  Äante  auf  Den  7(mboß  pro* 
birt,  unb  bie  gefprungenen  ©reibe  werben  nodjmalß 
unter  bem  Jammer  ausgewogen.  ©aß  gerfpringen  ber 
©tabe  erfolgt:  wenn  baß®fen  nid)t  bie  gehörige  ©at)re 
f)at,  ober  wenn  eß  unganj  tjl,  ober  wenn  bep  bem 
©d)mieben  ju  mei  (Jifen  angenommen  wirb,  unb  bie 
©tabe  nid)t  ^in(anglicf)  außgefci;iid)tct  werben,  ©aß 
wodjentlidje  'äußbringen  eineß  jrifd)feuerß  ift  nach  bem 
2Bajferoorrat{)  unb  ber  #rt  beß  £Kol)eifenß  oerfd)ieben. 
(£g  ift  jwifeben  75  unb  100  ©aag.  ©aß  ^t*tfd>en  ijt 
ttcrbmgt,  unb  man  oeriangt  auß  gStn.  Stcbeifch  5  Stn. 
©tabeifen.  ®aß  ber  $rifd)ec  über  biefen  ©a£  auß* 
bringt,  friegt  er  mit  1  £)vtt)lr.  für  bie  ©aag  oergütef. 
2(uf  1  ®aag  ©tabeifen  werben  if^m  i|  ÄYibel  Noblen 
gut  get^an.  bleiben  Noblen  übrig,  fo  befommt  er  für 
baß  -Kübel  4  ©r.  ©aß  etwa  gejjlenbe  an  Noblen  ntujj 
er  erfejsen. 

©cm  ocrgefc|ten  5-Mane  ber  ^üttenfunbe  gema§, 
übergebe  id)  bie  übrigen  fo  intereffanten  $abrif»  unb 
.K'unflarbeiten  auf  biefem  2Berfe  mit  ©lUfdjrpeigett.  ! 
jpier  tarn  eß  nur  barauf  an,  eine  tbberfidjt  beß  ßpob» 
ofen»  unb  Sri|d;proccjfeß  ju  iaud;£ammer  ju  geben. 
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(Jrfldnmg  tw  itupfer. 

Tab.  AA.  (Ein  mit  wer eäigct  ©d;acf)t* 

gigur  i*  33erti;alburcbfcbnitt  nad)  Der  iinie  FK. 

—  2.  —  —  — - GH. 

—  3.  ^orijontalburcbfdjnitt - —  AB. 

—  5.  2(nftc^e  do n  oben. 

—  6.  —  \>on  Dorne. 

—  7*  8»  ©aß  ©ejMe  nadj  hoppelt  fo  großem 

9ftaaß|Tabe. 

a.  ©er  oierecfige  fegeifirmige  ©cf)ad;C. 

b.  ©ie  Suglodpet:  um  ben  ©djad)f. 

c.  jijjauptaujudjce  welche- unter  bern  Ofen  megge^en* 

d.  2luf|\?|njauerd)en  um  ben  #ufgebungßraum. 

e.  (Ei  ferne  glatten  womit  ber  Öfen  oben  bebecft  unb 
baß  ©tücf  t  beßfelben  eingefaßt  iji. 

f.  ©ie  9iaft.  ^ 

g.  ©aß  gormgewolbe. 

h.  giferne  ©tangen  ober  'Hnfer  Weld)e  burcfj  bie 
ganje  5Wauer  beß  öfenß  gefjen  unb  jur  SSerbin* 
bung  bienen. 

i.  (Eifhne  glatten  unb  SSalfen  worauf  baß  Jortnge* 
wölbe  unb  anbere  SQfauerung  beß  ivernfd;ad}te$ 
ritten. 

k.  ©ie  ©d;(acfengaf]e. 

l.  ©er  QSor^eerb. 

ui.  (Eifere  glatten  womit  ber  OSor^eerb  bebecft  unt) 
eingefaßt  ijl.  2$efd;reibung  beß  ©ejMeß  felbji* 

n.  ©aß  ‘Sümpeljlücf. 

o.  ©aß  Siucfenftücf. 
p-  ©er  ^Sobenftein. 

q*  ©ie  gotmftücfe,  woju  eigentlich  bie  ©eiten  *  ober 
Sacfenßücfe  geboren. 

$  3 
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r.  Sie  3Btnbjlu<#e* 

s.  Sie  f)6ljernen  Salge* 

Tab.  B.  4<>bofm  311m  Ödjmeljert  mit  irot?et  £>teirts 
io\)U;  nach  bet  24ngßbe  bes  Ferrit  (Brafen  t>on 
0terhberg. 

A*  ®erticalburd)fd)nitt  ttadj  bet  Unie  a.  b. 

B*  Ser  ©runbrifu 

c.  d.  2leußere  ©renjünie  beg  ©emauerg* 
e.  £.  Untere  Sreife  beö  ©erneuert 
ti.  Ser  SRäutet  betjm  §üßbtt. 

o.  Sie  äußere  ©teinmauer. 

p.  Sag  ©emauet  felbfh 

q.  Svojl  auf  meldjem  Die  ©teinfofjfen  brennen* 

g.  gugang  jur  J?ei|ung  ber  Sieoerberirofen. 

h.  Staunt,  m  baß  in  bem  Steberbtrirofen  gefd;mol- 
jene  ©ifen  auggelajfen  rcirb* 

i.  innerer  Staunt  beS  $of)ofehÖ* 

b.  Ser  fegelformige  @d)ad)t  felbjl,  m  ber  ©fern  ‘ 
(lein  mit  Jpoljto^len  burcljgefcff  wirb* 

l.  Surdijüge  ober  gen>6lbte  Dehnungen  bu rd)  roeldje 
ber  iuftflrom  unter  ben  Sioft  geführt  roirb* 

m.  luftfang  unter  bem  Stolle,  rco  fid)  bte  2ffd)e 
fummelt  unb  burdj  bie  Sugange  1  auägeforbert 
wirb. 

r.  Sag  unterfte  ©eroolbe* 

Tab.  C.  Ärumofen  3um  Umf4>md3en  beß  Uobeifettß. 

A.  93orbere  2(nfid)f* 

B.  ®ertifalburd)fd)niff  nad)  ber  linic  x  x. 

C.  Jpori$onralburd)fd)mrt  nad)  ber  linie  z  z. 

a.  Soröermanb  bes  Ofens  uon  ©ußeifen* 

b.  Siaurn  wo  aufgegeben  wirb* 

c.  ©eitenmauern  M  2lufgebunggraimi$* 

I 


d  $rager  worötif  bie  ©ufen  rufjen« 
e,  *Muge  ober  öeffnung  burd)  wdd;e  ba$  gefcfimofr 
$enc  (£i|en  in  bie  Pfanne  f  laufe* 

g.  ®er-Äernfd)ad)tmdd)er  von  fei(f6rmigm©feinen 

h.  und)  ber  innern  ©cbadjtmeife  h  aufgefü^rt  tjh 

i.  $)er  mif  ©djlacfen  ausgefüiffe  Svaiim  jwtfcfjen  bd? 
Äußern  Söanb  unb  bem  i?ernfd)ad)f. 

k.  $)ie  gönnen  rootin  bie  ©ufen  l  liegen, 
nn  $ana(  bureb  welchen  ber  5öinb  in  bepbe  ©ufen 
gleid)formig  verteilt  wirb* 

n.  ©n  ©tu<f  leb.erne  Sio^re  woran  bie  ©ufe  mitfefft 
©d)rauben  befeftige  i(l,  bamif  wenn  felbige  ab* 
gefcbmofjen  jmb,  anbere  eingewecbfdt  werben, 
fonnen* 

o.  fin  Sßenfil  jurtt  ©perren  be$  23inbe$, 

Tab.  D.  (Ein  i£ifenbammer. 

A*  Tinfidjf  von  ber  ©eite* 

B.  —  —  vorne, 

C.  —  —  oben* 

,  a.  Sie  fogenamife  Jpuifenfaufe  worin  bie  Jjjüffe  bi» 
feftiget  ift* 

b.  ©ie  ^Süd)fenfau(e, 

c.  trammfauie  )  welche  ba$  ©ejlefie  beS  Jammer« 

d.  Xrammbaum  /  werfeö  bilben. 

e.  ^ee(lf;o(j  weid^eö  rnic  jur  flrrefirung  be$  Jam¬ 
mers  gef^prt. 

f.  ©freben  wddje  jum  ©e|Wle  geboren. 

g.  5Se((e,  woran  bas  oberfddgd;nge  SBaflerrab  h 
befinbltd). 

i.  ©er  Aufwurf  ober  berjenigp  ©§ei(  an  ber  ®ef(e 
weldjer  ben  Jammer  n  (jebc  unb  ber  mit  t^oljer* 
nen  Äeilen  ober  grofdjen  feji  gemäße  i|i* 
k»  ®ic  §ulfe  wddje  von  Sifen  ift* 
n.  ©er  'ÄmboS  unb 
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o.  ber  Jjammer  von  vorne* 

Tab.  E.  *£in  fogenanntea  föUfiföe*  5rifd?feuer. 

A.  7Xnf(d)f  von  vorne* 

B.  ffiertifalburd)fd)nitt  berfelben* 

C.  7(nfid)C  von  ber  Seife  be$  gormgewblbeS* 

D.  a3ertiMburd)fd)nitt  nad)  ber  linie  x  x. 

a.  Ser  3euerraum* 

b.  Sie  €jfe» 

c.  Sie  Deffnung  burdj  weld)e  berSiaudj  Ijinauggeljt* 

d.  gormgewolbe* 

e.  Sie  gorm. 

f.  ©ferne  klaffen  womit  bie  Sormfeite  be$  geuer» 
vaumö  von  innen  bebecft  ifb 

g.  Sie  fogenannte  Suppe  ober  ©ajf*e  in  .weicher  fid) 
baö  gefdjmoljene  ®Men  fummelt. 

b.  (Ein  Q3or(jängeb(ed)  $um  ©d;u(3  vor  böö  ©efidjt 
ber  Tfrbeiter. 

i.  ©ferne  Säule  worauf  ba$  Sftauerwetf  k  ru§f. 

1.  ^bljernet  SMaSbalg. 

xn.  Ser  Ä'opf  besfelben  worin  bie  Suff  fiecft* 

n.  Ser  ©d/cmel  worauf  ber  25alg  ru§et* 

o.  (Eiferner  ©eüenjtuyl* 
s.  Sie  ®e((e. 

.  p.  Sie  fogenannten  Srücfel  weld)e  von  ©fett  ftnb* 
q.  Sie  9tafe  woran  fowofjl  bie  Srücfel(?ange  ate 
auch  bie  Jpubjlange  beo  ©egengewidjteo  r,  welche 
von  ©fen  ifi,  befetfige?  finb* 

Tab.  F.  3tvcy  englifct>e  Vrcyöüftge  (Eupuloofeit  $um 
Umfcbmebert  öc&  ttobeifena,  nömlidfc)  ein  ldngli$ 
oierediget:  unö  ein  runöer* 

Sic  93cfcbreibüng  Sec  öueftffaben  gilt  fwr  betjOe  Gefeit  $ugleic$. 
A.  QSorbere  2(nfic^f* 
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B.  9?ertifafburd)fd)nite  bei)  bem  t>:erc<#igen  Öfen  nad> 
ber  iinie  xx  tmb  D  nad>  ber  Uwe  z  z.  <öet) 
bem  runben  Öfen  iji  D  ber  ^orijontaUmrcbfdjmtt 
hmd)  bie  $orm,  fo  mie  E  bet)  Dem  uterecfigen  unb 
C  bie  #njtd)t  bet)  ber  non  eben. 

a.  garten  non  ©upeifen,  tneldje  bie  2(ußen feite  beß 
Öfenö  btlben. 

b.  ©ie  ©d)ad)Cmöuer  auß  ©ejiefrfleuten* 

c.  ©er  ©(^meljrauiu. 

d.  ©inbro^re  burch  welche  bie  ©up?  in  ben  Öfen 
geleitet  tnirb* 

c.  ©ie  ©ufe. 
f.  ©aß  ©ficftlod)* 

h.  $erbmbungßfd;rtfub<m  ber  eifernen  Platten* 

Tab.  G.  (Sin  Koftofeti  tmb  3roey  Koftbsesör» 

Sigur  i*  ©er  Stojiofen  im  ©runbrif?. 

abc.d,  ©aß  augere  9Kauermerf  beß  Öfenß* 
efgh.  ©ferne  Platten  toddK  einen  >^up  bocf)  über 
ber  @ol)le  liegen  unb  in  ber  2Kitte  Oejftmngen 
haben,  bie  jur^öeforberung  bes  iuftjugeß  bienen, 
ii.  Srnet)  ©ngangc  tneburd)  ber  gerofiete  ©fen|}ein 
^craußgebo^t  tnirb. 

Sigur  2«  2(nfuf)t  non  norne. 

©ie  Eingänge  i  i  ftnb  mit  eifernen  ©itfern 
nerfe^cn,  *ndd)e  tnteber  mit  eifernen  ©3 firm 
nerfcblojfen  werben,  bie  genau  auf  felWge  paffen* 
kk.  Smet)  ÄanSlr  belebe  mit  efgh  tu  QJetbinbuug 
flehen  unb  frifcbe  iuft  herbepffthrem 
Sin  eiferner  Steifen  jum  Sufammenhalten  beß 
©cmauerß. 

3«>en  fd;webifd)e  Stojljlatfe* 

Stew  3/  4  unb  5.  Sine  Stoflftatte  ganj  mitSSauer 
umgeben* 


p 
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A,  35ie  j£)inferfeite  beö  SioßljeerbeS ,  welche  boljet 
liegt  a\$  bie  ®oröer|'eife  ober  Vöruß  E,  roeldje 
$roei>  Deffnungen  (>af,  burd)  welche  ber  ©ifenßein 
auf  ben  Jpecrb  ein»  unb  ausgelaufen  wirb, 

C.  £>ie  gutter  *  ober  ©eitenmauern, 
ab,  2$  bieS&reite  bes  Jpeerbee  ju  jtpet) Jpolßangen« 
SDa  f)ier  Süoßßatte  neben  emanber  ge« 
baut  ftnb,  fo  ift  O  bie  ©d)eiberoanb; 
cd.  iß  bie  lange  bes  9\öß[)eerbeS ,  unb 
ef.  bie  £of)e  besfelben. 

g.  ©inb  lange  9  bis  12  Soll  ßarfe  Jpoljer,  aufroeldje 
bas  9i6ß(>o4  h  b  quer  über,  fo  bid)t  tote  mog« 
lid)  gelegt  roirb,  bis  auf  |  <£Ue  f)od)  oon  ber 
oberflen  Äante  ber  Sioßmauer,  Jpier  werben 
Jpoljer,  befonbers  in  ben  €cfen  ber  ©ruben, 
$ur  SÖeforberung  bes  lufcjugeS  aufgeftellt  unb 
nadjbem  ber  9ioß  fertig  iß  roieber  l;erausge- 
gogett,  hierauf  i±  ©Ile  Ijod)  Heine  $of)len 
ii,  nun  fpmmt  ber  ©tfenßein  k  welcher  tuie* 
ber  mit  fleinen  $o£)len  ober  feinem  £X6ß()olj  1 
gefd;id)tet  wirb  fo  oiel  als  notf^ig  iß, 

gigur  6,  ©ine  an  bepbert  ©nben  offene ,  namlicf)  A 
unb  B ,  unb  eine  oon  brep  ©eiten  einge« 
fdßofiene  Svößßätte* 

ab.  iß  bie  freite,  unb 

ac.  bie  lange  ber  fKoßßatte;  d  finb  bie  2(6;$udjfe 

burd)  bie  ÜHauer,  welche  nad>  2öillfu^r  geöff« 
net  unb  oerfcbloßen  werben  tonnen, 

Tab.  H.  tt7ef>rere  3Durd;fcbnitte  x>on  «5wbofen, 

gigur  1,  ©in  Jpolwfen  mit  gebampfter  ©idß,  welche 
burd)  ghik  formirt  wirb, 
f  f.  35ie  9vaß. 

c,  35aS  &«  Äernfc&äc&fe  fel&ß« 


\ 
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1,  ©aß  ©rac&teifen  im  Sfaßgemoibe  über  bem  gorm« 
(tolle* 

e.  ©ferne  Slatfer  im  gormjlqfie, 
bb.  ©ie  ©eflenjleine* 
a.  ©aß  ©ejMe  felbji* 
c.  ©er  ©oöenjTein. 
a.  ©ie  gorm, 

gigucs.  <£in  $o()ofenfcbacfjt  meiner  ju  ©ieimif  in 
Obeefdjiefien  im  3.a£r  1796  erbauet  mürbe* 

gtg.  3.  £in  rufftfcljer  j£)o()ofen  ^u  9}emjanß£  in  ©ibirien* 
gig.4»  (£in  fd)roebtfd;er  Jpo^ofen, 

1  55epgigur3.  tfl  ab  bie  ganjeJpofje beßöfenß, 
aef  baß  ©ejieile,  cd  Oie  größte  ©c&acbtmeice 
unb  g  bie  gorm. 

gigur  5*  ©n  naclj  ailen  oier  ©eiten  außgebceitefeßi 
©efiefle* 

A.  ©ie  gormfeite# 

B.  bie  5öinbfeite/ 

C.  bie  Dvucffeite  unb  4 

D.  bie  ‘iumpelfette* 

cc.  ©ie  bepben  untern  ©feine  an  ber  gprmfeite* 
dd,  jmei)  betrieben  auf  ber  SSJinbjßite* 

e.  ©er  gotmflein* 

f.  ©aß  ^Binbjiücf. 

g*  ©aß  gemeine  ©tucf  ber  gormfeite, 
h*  bergleicben  auf  ber  ©iubfeite* 
i.  ©aß  Jpinter-  ober  9lucp(iucp* 
k.  ©er  untere  Itümpeijtein, 
k  ber  obere  ?ümpelftein* 
f-  ©ie  SSKunbung  $ur  gorm« 
zz.  ©ec  eiferne  Rumpel. 

©urd)  bie  punftirte  iinie  mirb  angebeufef  mie 
mit  baß  hinter*  ober  Sutrfjiütf  jmifc^en  biß  ©ei« 
tenpeine  |ineinße§t. 


Tab.  I.  ££itt  Cltt  Stifdbfyeetb* 

gtguri,  ^orijontnlburcbfctmitt  beß  SXo&jla&fjyeerbe*. 
o.  Der  Eingang  auf  ben  Jpeerb. 
as.  Stne  Sifenplatte  worauf  bie  ©afinjangen  ru«  I 
l)en  unb  Die  jugteid)  afß  Unterlage  Der  ©pette 
be r?m  ©^arbeiten  beß  ©d>reiß  bient, 
hhh.  Die  bet;ben  Düfen. 
f,  Sin  iod)  worin  troefener  ffein  gefebjagener  £e()m 
getf^an  wirb,  Der  flau  beß  ©chweipfanbeß  bient. 

i.  Die  gorm. 

xn  m.  Die  .öeerbpfatte  welche  wieber  mit  einer  ei« 
fernen  glatte  bebeeft  ijl,  bie  man  bie  ®id;tplatte 
nennt,  wie  in  gigur  s.  um  jeigr. 

ii.  Die  ®id;ffeite, 

"  y.  bie  Jpinterfeife. 

uxy.  Der  ©fa|ilf)eerb  felbfh 
z.  Sine  Dejfnung  in  ber  9J?auer  worein  bie  gefertig* 
ten  ©tabe  oor  bem  garten  gelegt  unb  roc()warm 
gemad)t  werben,  hp  unb  th  geben  bie  $iid)« 
tung  beß  3Binbjhomß  ber  bepben  Düfcn  an. 

gigur  2.  2$ertifa(burd?fcfymft  beß  9io£jlal)l(jeerbeß* 
y.  Der  Sobenflein. 

gigur  3.  $orijontalburcf)fd)mff  beß  grifcfjfjeerbeß. 
ab  cd.  Die  ©r6£e  ber  Sfje. 
ee.  Sin  Ä'anal,  welcher  unter  ben  grifef^eerb  baß 
nötige  Sffiaffer  leitet* 

f.  Der  grifd)(jeerb. 

g.  Die  ijmterplatte# 

h.  bie  ©icbtplatte, 

i.  bie  gormplatte, 

k.  bie  gorm, 

l.  baß  ©tid)fod), 

m.  ein  eiferneß  35e^a(fnig  worin  fiel)  bie  a6gefte* 
c^ene  SERafie  fammelt  unb  abfüjjlt. 
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ff.  ’  ©er  gu£  eines  eifernen  $feilers>  wefc&er  jftr 
Unterjluiung  beS  9{aud)fanges  bient« 

n.  ©ec  an  ber  QSorberfeite  mit  i?o()lengejIübe  ange« 
füllte  3iaum* 

gigur4«  £Scrttcalburcf)fcf)nitt  burcf;  bie  iinie  ac. 

o.  ©er  grifd)boben« 

pp.  ©er  unter  bemfelben  mit  porofen  Körpern  un¬ 
gefüllte  Svaum« 

s.  ©n  über  ber  gorm  befejtigtes  eifernes  SMatt, 
n>eld)ßS^um  ©d)u§  ber  geuermauer  bient» 

gigurs«  ®erticalburd)fd)mtt  nad)  ber  iinie  AB. 
rr.  €ineS  ber  $r.ad)feifen  ober  eifernen  HnferS,  wef- 
d;er  auf  bem  Pfeiler  x  rußt  unb  jur  ^Serbin- 
bung  bient« 

t.  Sin  eifernes  QMaft  im  germflalle« 

u.  eine  über  bie  gorm  gefletf te  eiferne  Änobbe« 

gtgur  6«  Jjorijontalburcbfcbnitt  eines  grtfc^^eerbeS 
nad)  uergropertem  9Haapjtabe» 

h.  ©te  ©id)tplatte* 

i.  ©ie  gormplatte« 

v.  ©er  grifd)boben* 
k.  ©ie  gorm« 

w.  ©ie  jum  Sinfdjmefjen  aufgelegten  Sto^etfenfiucfe« 
zz,  ©ic  iinie,  welche  ber  ©inb  bep  ber  ^nflina- 

tion  nehmen  mürbe« 

3igut7«  ^orMonfalburcbfc^nitt  beSfetben  «öeerbes» 
yy.  unb  AA.  ©ie  SKid/tung  ber  ©inbffrome  aus 
bepben  ©ufen  bep  einer  fold;en  Vorlage  beS  ®e* 
blafeg« 

g*  ©ie  Jjinterpfatte« 

Sigur  i«  unb  2«  §at  i§ren  eigenen  5Waa£jiab* 


Tab.  K.  CEin  in  33led)f>ütten  gebräuchlich^  (ßlubofw* 
vot\d)tt  eigentlich  ein  englifcher  Üererbericofcn  i(l* 

gigur  i«  $ertitalburcbfd;mft  beöDfenß  nach  ber  linie 
1K.  gigur  2«. 

(Er  ijf  eigentlid;  jur  bloßm  $ol$feuerung  ein» 
gerichtet  /  fann  aber  auch  mit  einem  ?heil  ©tein* 
fohlen  gefeuert  werben*. 

ab.  ijl  ein  werfeitig* ppramibafifdjcr  Staum,  woher 
Ofen  gefeuert  wirb  ,  inbem  mau  ben  eifernen 
Schieber  gb  jurücfjieht,  unb  baß  ju  einer  be» 
quemen  lange  gefcbmtrene$of|  bei)  b  hinein  wirft* 
J£)ier  brennt  es  auf  bem  SXojle  m  rn  an  unb  bie 
glamme  fd>lägt  burd)  bie  gorni  d,  verbreitet  fich 
im  eigenflidjen  Ofen  ober  $mbe  F  unb  wärmt 
fcaß  hier  auf  ben  9io|I|laben  kk  liegenbe  5Med) 
ober  bie  in  ben  Ofen  gelegten  Stütze.  ©ie 
glamme  iji  beßhalb  gezwungen  /  tiefen  5Beg  jn 
nehmen/  weil  mtttelft  ber  guglodjer  ef  berluft* 
jug  tn  ben  großen  9iaud;faug  D,  weld;er  25  biß 
30  gug  i)od)  i(l,  geleitet  wirb. 

SSepG.  ijl  ein  eiferner  ©djteber  angebracht/  miffeljt 
bem  ber  luftjug  nad;  dfrforbernijj  gemäßigt  unb 
verflärft  werben  fann,  je  naebbem  er  weiter  h in* 
eingefeboben  ober  jurüefgejogen  wirb, 
h.  ©aß  ©cbuigewolbe ,  rooburd)  baß  ©rf;uren  ober 
bie  geuerung  bequem  verrid)tet  werben  fann. 

'  E.  ©er  fleineSiaucbfang,  woburd;  ber  bepöeffnung 
bei  ©djieberß  g  ent|iel)enbe  9vaud;  außgefuhrf 
wirb« 

C.  (Ein  gewölbter  luftfanal,  welcher  unter  ben  9io(l 
mm  geleitet  wirb,  unb  ein  wefentlid)  nothwen* 
bigeö  ©tuef  beß  Dfenö  außmad;f. 

gigur 2.  Jporijontalburcbfdjmft  nach  ber  linie  AB. 
d.  ©ie  gorm  ober  Jpolle. 
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fff.  $ufaüge/  welche  in  ben  ifunat  D  fuljtetn 
i.  gin  Heines  ©ewolbe,  woburdj  man  $um  3?ojl 
mm  femmen  fann,  um  bie  gefdjmiebeten  £Xo|f- 
jlabe  v  v  v  l)erUuSjU$iel)en  /  für  burcbgebrannte 
anbere  einjii|lecfen,  ober  fte  ju  rütteln,  wenn 
ber  Stoff  berffopft  wate. 

fckk.  ©egoffene  eiferne  Sicjfjiabe,  Wet^e  bem  ju 
roarmenben  s2Med)e  ic*  jur  Unterlage  bienen,  t^etlö 
um  es  fcbneller  ju  warmen  /  t^eils  um  es  leichter 
mit  ber  3^9?  faßen  $u  fonneit. 
oo.  (Eine  tri  ber  eifetnen  <piattf  p  beftnblidje  Sfute, 
worin  ber  niebergelajfene  eiferne  ©d)ieber  s 
©tg.  g,)  tritt,  unb  bie  herbere  öeffttung  be$ 
Ofens  bicbt  berfdjließt*  ©iefe  Sfute  bepnbet  ftcf) 
öud)  in  ben  beiden  ©eitenjfücfen  qq,  worin  ber 
©cbieber  fenfredjt  auf  unb  nieber  gel)t. 
n.  Sin  Heines  ©ewolbe/  weld)es  betloren  juge* 
mauert  wirb,  um  nötigenfalls  in  ben  S\aud>* 
fang  D  ober  bet)  bie  3ugied)er  fff  $u  femmen* 

x.  j)as  mit  ^öad (feinen  gemauerte  ©ewolbe  be$ 
©lü£)ofenS  F4. 

y.  Sin  in  biefem  ©emauet  bejinblidjeS  iod) ,  um 
längere  ©tabe,  woju  ber  Ofen  ^u  fdjmal  fepn 
würbe,  l;meinju(leden,  unb  jo  bennod)  warmen 
$u  formen* 

z.  Sin  #bjug  unter  bem  Jpeerbe. 

Sigur  3*  ^nficfet  bes  Ofens  bort  borne  nacty  ber  ©eite 
H*  Sig*  2* 

G.  35er  große, 

E-  ber  Heine  Svaucßfang.  » 

E.  $)as  %m\ ere  bes  Ofens,  wenn  ber  ©lieber  cruf- 
gezogen  ijf. 

P*  S)a$  eiferne  2Matt  mit  ber  9fute* 


qq.  £)ie  be^ben  eifernen  <Saulen,  worin  bet*  ©djie* 
ber  lauft* 

rr.  Sin  ^raefeteifen ,  worauf  ein  hinter  bem  ©cfyie* 
ber  jiebenbeo  SMatt  ru()t* 

s.  ©er  ©djteber  felb|r. '  ' 

t.  Sin  fleineßiabeben  oor  bem  im©cf)ieber  befinbli- 
d)en  $od)e,  weites  man  zurütffcbieben  fann,  um 
im  Öfen  fefjen  $u  fonnen. 

aß  $.  ©ie  Q3orrid)tung ,  mittelfl  mefdjer  ber  ©eftie- 
ber  s  bequem  aufgezogen  unb  niebergelaflen  wer«, 
ben  fann* 

gigur  4.  'Hnftdjf  ber  Sormfeite  im  Öfen. 

d.  ©ie  $orm  felbjJ,  welche  aus  (larfen  eifernen 
gegojfenen  Änobben  zufammengefe|t  ifi* 

gigurs*  2fnftd;t  bee  2Binbofenö  mit  i£ren  iuftjuglocbern. 

Tab.  L.  -»Sobofengejabe. 

92öd;  (Sartiey’o  2(b&ant>lutig  ic.  II.  S&eil.  §.6.  ®.  131. 
tlotbigeo  <Se3ab«  3um  Aufträgen  ber  (Siebten* 

1.  2lufgebetr6ge* 

2*  Sinen  Südbammer. 

3*  Sine  f leine  Jjarfe  $ um  ^ufammenbringen  be$ 
SrjeS  auf  bem  jfranje  be$  J£)e£ofen$*  (Tlud) 
als  Siofifrail*) 

4.  Sine  eiferne  ©djaufel. 

5*  Sin  ©ebiebfarren,  welcher  aud;  als  2 )?aaß  ge« 
braucht  wirb* 

§♦  9.  ©eite  177. 

(Se3al>e  3um  Sofien  ber  C£r3«* 

6.  Sine  Srjfeule* 

7.  tfra^e. 

8*  ©ebienfaß. 

9*  Sullfap* 


10.  (5r$frö|e. 

11.  Jjjäljevne  <Sd>aufe(  jum  tfuffc&iiKen  &eö  ®«. 
jltebees. 

§•  3.  ©ei te  187. 

(Bejahe  jum  -^anöpochen. 


12»  €in  Saujlel  mif  einfacher  ^Pfinne, 

1$,  0'nö  rhif  Doppelter  9>finne. 

14,  ^odjplatte,  worauf  baö  5>od?en  »erridjfef  wirb* 


1?  gfö  ßcbeifeiA  ®el^fg  ro'rö  flfbr<,ud>t  bepm 

16.  &n  löbel  ,  beS  CifcnPe»n*  «»f 

(bem  Jpoljofen* 


§  4.  @elfe  22 1. 

X>on  Den  &oblenEorben  »nö  Dem  übrigen  (Be3abe 
De»  Aufgebers* 

18*}  ^§lenfor6e* 

19.  ifoljfenfrail* 

2o*  0id;ftnaaß. 

21«  ifo^lenfrücfe* 

©eite  341* 

3um  ^auen  unD  3ubcreiten  De»  (BefteUfieins  roaf^cenb 
öem  3u|leUen  braucht  inan  Den  befonöer»  Oä3U 
eingerichteten 
22*  ©c|M(()ammer* 


gernec  (Beite  386* 

23.  ©tf)facfenf)afen. 

24.  ©ergieict)en  $um  Sorcfd^affen  bec  faltgewor* 
benen  @d)lad:en* 

25.  ©d)lacfengabel* 

26.  gormhutfe* 

27*  gormfpaben,  $le6fpa|n.  x 
2g.  gange  $um  *Äuf*  unb  Dtteberlajfen  be$  Sio^ei« 
fen$  aus  bem  ijeerbfumpfe. 


«Seite  630. 

Vott  Verfertigung  Der  *3c£iÄcfen$iegeU 

59.  Ser  33oben  ton  einer  Siegelform* 

Seite  6 42. 

Vom  0>d)lad:enpod)ett* 

50*  @n  ©djöpflojfel  über  ©iepelle* 

Tab.  M.  iBitt  englifd;er  ^eüerberirofen  $um  Ums 
fcbmeljen  Des  Kobeij'enß* 

Sigur  1*  93erticafvinngenburd;fd)mtt* 

—  2*  —  v&uer&urd;fcf)mtt* 

—  3*  JporijontalDurd;fd;nitt* 

— -  4.  Tlnftdjf  non  uorne. 

a.  Ser  $eetb  ünb  $war  Derjenige  ^)uncf  DeSfefben/ 
n>o  ftc|  Die  gefd;mof$ene  tföafie  fammelt. 

b.  Sie  Sfte* 

c.  €ine  Dejfnung  am  JpinferfljeÜ  Desöfens,  burd; 
roeldje  man  mittelft  Der  ^üre  d  Den  0ang  Des 
©cbmeljprocefies  beobad)ten  fann. 

e.  (Sine  $()üre,  Durd)  weld)e  Das  Sio^eifen  auf  Den 
Jpeerb  gebradjt  wirb. 

f.  ^Derjenige 'ibeil  Des  öfenS,  unter  welchem  Die 
Slanime  Der  ©teinfo^len  herüber  in  Den  Jjpeerb 
fpiclt* 

g.  jieflf  Die  aufgegebenen  ©teinfof^en  nor,  weld)e 
auf  Dem  gemauerten  ober  gewölbten  9io|le  i 
brennen* 

h.  firtb  3ugfod)er,  weldje  Die  jum  SSrennen  Der 
©teinfohlen  notige  iuft  jufujjren. 

k.  ijl  Der  itfcbenfall,  weld;er  Durd;  bie  'X^ure  ner* 
fcblojfen  ijh 

m.  ift  Das  ©tid;Iodj  in  Dem  riefften  5>uncte  De$ 
JjeerbeS* 
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n.  ®er  Siegel  ober  ®orbeerb ,  in  welchen  bie  ge* 
fcftmoljene  Sftaflfe  burct>  ben  ©tid)  laufe* 

o.  2)ie  2lfd;enl6d;er  be$  gewölbten  Großes* 

Tab»  N»  äbbtlbütig  eine*  englifcbeti  sSobofeti*  jum 
0d)mel3eti  mit  (StetitEcrfelen«. 

3Rarf>  beit  Dür§erge§enben  Beidmungen  finb 
Me  Steile  biefes  Jpöf)ofen$  oerjldnblid)» 

,  werbe  baffer  nur  bie  ©inbjufüjjrung  erfldren: 
aa.  ifl  eine  «ferne  Siof^renleitung  aus  bim  ffiinb* 
fajten  jwetjer  (£t;lirtbergeblöfe. 
b.  eht  eiferner  Regulator  jur  ®erf(jeilung  bes©tnB 
bes  in  bie  eifernen  Stohren  cc,  burd)  welche  bie 
iufc  in  ben  Ofen  geleitet  wirb, 
dd.  finb  $a£tte  511m  SBerjldrfen  ober  SSerminbmt 
bes  iuftjfromeS* 

Tab.  Ö.  2Der  <^obofen  3U  H&w&fonnwnzt  mit  futifb 

lieble  CDeflellmaffe  3UgefteUt. 

5Die  2lbbdbung  erfldrt  \\d)  ojjne  Weitere  23e- 
fd)reibung* 

Tab»  P.  2tbbiUmng  t>es  Srifcbfeuero  ^AU^b^mmee* 

3m  et™*  großem  QKaafjjlabe  oljne  weitere 
SrMdrung  oerjidnblid)» 

Tab.  Q.  2lbbilbrnigv  eines  SMauofenä» 

JigurA.  $)er  erjle  unb  unterjie  ©runbriß* 

2i»  3Me  ’Jtn^ucbte» 
b-  T)a$  Wlauerwerf* 

5igur  B.  ®er  jwepte  ©runbriß  über  bent  SÖobenfieine» 

a.  j)ö$  9ftauecmerf. 

b.  35ie  'Knsfutterung-  beö  Ofens* 
c*  Sie  untere  ©eite  beS  Ofens* 
d.  5)te  Seuftiiange* 

S) 
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e.  ©ie  8orm* 

f.  ©as  ©eblafe* 

g.  ©er  SKidjtbaum  her  IBafge* 

h.  ©aß  53algrab  famnu  beften  Schwingen* 

i.  ©aß  glammengewolbe* 

h.  ©ie  .ftieinftocfe,  in  welche  bte  Siafenjlangen  ein* 
geflemmt  werben* 

l.  ©ie  ©pur,  butdj  welche  baß  oerfdjmeljfe  Eifett 
außfUeßt. 

m.  ©aß  gloßenbeffe* 

gigur  C.  ©er  ©runbriß  bei;  bem  Eingänge* 

a.  ©aß  ^Pffajler* 

b.  ©ie  Öfenweife  ober  ber  Eingang* 

c.  ©ie  ©d;ürfeite* 

d.  ©ie  ifranjftucfe* 

gigur  D.  ©er  ©urdjfdjniec* 

a.  ©er  ^Sobenjiein. 

b.  ©er  Äo^lenfacf* 

c.  ©er  Eingang* 

d.  ©er  Ä'ranj. 

e.  ©er  ©inbfang. 

f.  ©aß  SalggefMe* 

g.  ©ie  23afgfd?emel* 

h.  ©ie  3vafenjtangen* 

i.  ©ie  Sugfetten. 

k.  ©aß  ©ampf»  ober  iufftofjr* 

gigur  E.  ©aß  äußere  Tfnfeljen  beß  öfenß  von  ber 
Eingänge»  ober  ©cfyopfeife* 

a.  ©ie.@d;ürfeite* 

b.  ©er  ifranj* 

c.  ©er  SBinbfang* 

©ie  Iot£red;fe  Um,  weiche  #en  bem  SDliffefpuncfe 
biefeß  öfenß  biß  jn  bem  Sobenjteine  in  einer  mit  ben 


i 
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©eifenttnten  paraflelen  Stiftung  gezogen  tt>icb,  fdffe 
nifyt  auf  ben  9Rittetpunbr  Des  23obenjieinö ,  fonbem 
auf  feine  Seite  unb  $n)ar,in  ber  Entfernung  non  ei¬ 
nem  falben  ©d)u£  weiter  non  ber  23rujt,  ate  non 
ber  gc&opfeife* 

S)ie  Stafen  finb  4  Klafter  fange,  in  einem  93ocf* 
gerujJe  feji  eingeklemmte  fercfyene  ©tdmme,  rneldje  per* 
mitt#  ber  S^gfette  ba$  ©ebldfe  in  bie  fytye  heften, 
nac&bem  folclje  burd)  bie  non  ben  ©cbwingen  ober 
g(afc()m  ber  Söelle  mebergebrucften  ©djemel  fmb  an- 
gefpannt  worben,  ©er  ©(ftaft  fammt  bem  Oranje  ift 
bep  biefem  Ofen  immer  runb ,  aber  gegen  bie  53ruff 
§o§er,  als  gegen  bie  ©d)o£feite.  3n  biefem  Tluffafye 
wirb  ber  aufgetragene  Eifenjlein  porldujig  getrocfnet, 
jum  5(jeil  perrojlet,  unb  auf  biefe  2Crt  ju  einer  beffern 
unb  gefdjroinbem  2(ufl6fimg  porbereitef* 


$  2 
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<£inifle  öct  »orjiiglidjjifn  ©Stiften,  ü6ec  &ic  in  bicfem 
®crfc  äbflej)atibelten  ©fgenjiänöf. 

A.  liebes  OAs  ißiferifluebtiitgen  in  t>erf($ieöenen 
Hundert)« 

^Daniel  CilÄ6/  <Befd)teibung  Des  (Etfenbergtt>crfö  Saberg,  irt 
©malanD.  ib&änDl.  Det  ©djroeb.  SdfaD.  D,  SBiffenfd}. 
«Ö.XXU.  1757.  0.15* 

Scheele ,  Differtatio  de  ferro  Tubergenfi.  Lond.  Goth.  1749. 

2(&fcanblun$  über  Die  Dorne(?m(?en  (Eifenbutfen  unD 
i£ifengruben  ©cfcroeöene;  in  Deffen  mefaUurgifcben 
«Helfen.  Berlin,  1777.  0.167;  Desgleichen  fiber  Die 
SRortoegifcben  0.  269. 

t^giganö’e,  grünblid)e  Sftöchridjt  Don  Dem  <£url<Jtiöifd?en 
(Eiienroerf  in  2ltigern,  in  Dem  Dritten  Supplement* 
<BanDe  Der  SBreslauet  Sammlungen.  SBauijen,  1728. 

ßetbzt ,  9Rad)ric&fen  Don  £nglifd)en  (Eifen&üften ,  in  Deffen 
SÖeptrdgen  jur  Q}?ineralgefd)icbre.  SB.  1.  Oftief  au,  1778 ; 
Desgleichen  über  Die  ©cbottifcben  (Sifenjjutten.  SB.  I. 
0.  4 53» 

(Brignon,  Don  Den  ©ifenjjurten  Der  Champagne;  in  Den 
Memoires  d.  phvfique  für  l’arc  de  fabriquer  le  fer, 
etc.  ä  Paris,  1775. 

pini,  SBeobacbf ungen  über  Die  ^ifengruben  bet)  Hio,  unD 
anDerer  auf  Der  Jnfrl  <£lba.  iUuö  D.  3tal.  Don  (Brnes 
litt,  Jpade,  1780. 

Crottfon  Du  (Zouötay,  SBetdjreibung  Der  (£ifenmanipufarion 
auf  Der  3»fel  2iu0  Dem  £ran$.  von  U)iUe, 

Ceipj.  1786. 

3ars,  6ber  SBo&mifd)e  (Eifenljutten ;  ©ie$e  D.  Dleifen  1777. 
0.  1  r  7-  143. 

0d>reber,  ^Beitreibung  Der  €ifenhüttemDerfe  ju  (£ifendr$ 
in  ©tepermarf.  fceipj.  1772. 

«Betreibung  Des  ßrifenbuttentDefenS  ju  ©offotD  in  pteußeti, 
in  Der  ^Betreibung  Der  ©tdDte  SBerlin  unD  ^PotSDftm.  * 


—  34!  — 

Sifenwerf  ju  Malmifc;  in  tcn  %tet* 
iauer  Sammlungen  1717.  0.  6 1. 

&iitigf)ftmtt,er'  von  (Eifen*  unD  Stablroerfen  in  Ötcyets 
märt’;  Söergmannifcb  Journal.  £*rjter  25anD.  1788. 
S.  156, 

33eobacbfungen  auf  einer  gufjreife  Don  Der  rotben  ^ütteic. 
biö  auf  Die  99lanfenburgifd?en  gurren,  ron  Blumbof 
unD  BtunFel  Dleueö  Sergm.  Journal.  3fen  23anDe$ 
3teö  Stucf.  0. 209. 

Söefdjreibung  Der  Botiigsb««*/  in  Strebers  Sammlungen. 
Z\).  I.  0.  40-  k» 

Marquid  peiroufe  ?(bl?anDfung  über  Die  €ifenbergn>erfe 
unD  (Eifenbütreu  Der  ©raffdjaft  geijr»  Ueberfeijt  ron 
Barfteij.  £afle,  3789. 

Ciemann,  über  Die  Dtobeifennerfrifdjung  auf  Den  Brauns 
fd?tx>etgifcben  Ratten,  in  Deffen  Söemerf.  unD  SBerf* 
über  Dad  <Eifen.  SSraunfcfyroeig,  1799* 

dancrin*  ©efebreibung  Ded  £ifen*  unD  Sfablbergroerld  bei) 
0cbm«l^lC>en  in  Reffen,  in  Deffen  SMcfcreibung  Der 
»or^uglidjfien  S3ergn>erfe.  granff.  am  M.  1764. 

RuDolpb’a  Slacbricbf  non  Dem  gifenbutfenmerfe  $u  Burg  im 
DoigslanD,  in  Scbreberd  neuen  Sammlungen.  5b- IX. 
6. 192. 

^Jung,  ren  Den  0fabl*  unD  gifentrerfen  im  Siaffau*  Siegi- 
(eben  ;  in  Den  Sbemetf.  Der  (£b«rpf.  p^vftfaUfd^  ^  ofotio- 
mifdjen  ©efettfcljaff.  1777.  0.165» 


B.  lieber  bie  ß*ifenfleitiet 

# 

Äarfleng  mineralogifcbe  5afeln. 

Äeug  Sebtbudj  Der  Mineralogie  unD  anDerer  JpanDbucber  Der 
Mineralogie. 
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C.  lieber  Die  (Setuinming  unD  2(ufbereituttcj  Der 
(Eifenfleine. 

Gramere  rollflänbige  Slacbrldn  t>on  Dem  «Ooflarfer  3u$c,  ei¬ 
nem  roidjtigen  ©ifenfleinroerfe;  in  Dem  ©ergm.  Jour¬ 
nal  1792.  0lffee  ©tuef.  0.337* 

S3efcfereibungen  einiget  (gifenfleingruben;  im  ©ergm.  Journal 
1791.  i(len©anDe8.  6teö  0tücf.  0.436. 


D.  lieber  Die  f?üttenmanmfcbe  Vorbereitung  Der 
(Elfenbeine* 

23on  Der  gubereifung  Des  Grifens  jum  ©dimefjen  auf  Den 
Jparjer  £utten ;  in  0d)reber$  0amral.  II.  5b*  0.235. 

3D<  p.  ©orfdjiag,  Grifenerje  miftelft  eines  £)fen$  $u  roflen; 
in  Den  efonomifeben  9]acbrid)ten  Det  patriotifcfyen  ©e* 
feflfd).  in  0djleften,  1774.  0t.  21.  0. 1 6g, 

<Berl?ArOt  übet  Das  £R5f?en  Der  ©ifetterjei  in  Dejfen2(nmerf, 
$u  3 fatS  Reifen.  0.652, 


E.  lieber  Das  -<ool>ofettfd?mel3en* 

iSarnef«  2tbljanDlung  rom  ©au  unö  ©etrieb  Der  Jpo&ofen; 
aus  Dem  0d)roeDifcben ,  t>on  grepb.  igoo. 

Henninge  ©cfdjreibung  eines  Jjpo&ofenS  in  Den  0d?n>eD.  2(b- 
banDL  ©D.  Xyill.  1756.  0.76. 

©on  Der  »ortljcilbafteflen  Hx t,  Die  ©ifenerje  in  Jjpobofen  3» 
terfcbmeljen ,  ^errmann  in  Drep  Preisfragen  über 
Den  Unferfc^ieb  jroifeben  SKofc*  unD  grifdjeifen.  ßeip$. 
1 799.  0.78. 

F.  lieber  Das  23lAuofenfci)mel3en* 

<E>erl>Arbt,  rom  ©lauofen;  in  Deffen  Hnmext.  $u  3ar$  hel¬ 
fen  0.  729. 

©cm  0ub(ifcfjen  ©fauofen  anf  Der  $6nig$bufte$  in  0djre- 
bers  0ammlungen  0.729. 


G.  liebe*  bas  Huppenfeuen 

»oit  Der  SBetbefferung  Der  Suppenfeuer;  in  f.  cbenn* 
fien  ©dEjrifren  @.323. 

Uebec  Oie  £>&erpf«(pfcben  Serrenn&mOe;  33ergm.  Journal. 
2tenS3D0.  5 tettpu 

%  t 

H.  Hebe*  bie  £&ifengießeref. 

v ♦  3uftt/  von  ^ifenbuffengiefjerepett;  in  Oeffen  $?anufacf. 
unO  gabriten.  2b.  H*  0.325. 

Grignon  Memoires  für  l’art  de  fabriquer  le  fer,  d'en 
fondre  et  forger  des  canons  etc.  Paris,  1775. 

I.  Hebe*  Me  5*tfdbp*oeef]fc* 

^immanns  Ttnlejfung  $uc  5?ennfnt§  Oer  grobem  <£ifen »  unt> 
©tabftoaaren.  2Bien,  1790. 

(Berbarbt,  pon  Oec  gcifcbarbeif;  in  Oeffen  Tfnmerf.  &u  3ar& 
Reifen  @.702* 

0$inble*,  oorn  SKofjeifen  unO  Oeffen  SSertoanOlung  ttt  ge* 
fcbtneioig  <£ifen;  f*  Oie  oben  angef.  ^Preisfrage  0.142^ 

K.  Hebe*  bas  Umfd)mel3en  bes  RMjeifens. 

Nouvelart  d’acoucir  le  fer  fondu  p.  Reaumur  ;  Par.  1762. 

Effays,  concernig  Tron  and  Steel,  by Home,  Lond.  1773. 

New  invented  Method  for  meiting  Iron,  in  Repertory  of 
Arts  and  Manufactures.  Vol.  II. 

L.  Hebe*  bie  weitere  Verarbeitung  bes  ^rifd^eifens* 

^limmanno  oben  angef.  2Berf. 

in  oeffen  poflff.  SlbfranOl.  oon  Oef  Oftanwfacturetl 
unO  gabrifen.  ßoppenlj.  1761« 

Äruni^  CncpclopäOic. 
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M.  Ueber  fcie  StAfjlbereitung, 

(UurttiQ  practifcbe  2fbbonM.  über  bie  (£tfen*  unb  ©(a^fma« 
nipuUrion  in  ^cbmalfalben,  ütörnb.  1799. 

I/art  de  convertir  le  fer  forge  en  acier.  p,  Reaumur%  a 
Paris,  1770. 

JUmmA»ns>  oben  angef.  2Berf, 

933ec  gugecbem  in  ber  gitteratur  beS  (£ifenbutfentt>efen$ 
weitere  gortfcbritte  machen  tritt,  bem  ifl  j«  empfehlen: 

€iettiann&  ^ifenbörrenfnnDe.  SJIöenberg,  *8oi.  6n  bi$ 
632;  unb 

2Mumf?ojfa  Q3erjeicbni§  ber  ©cbriften  über  ba$  <£ifen, 

1  ...  11 

4?err  SSergratb  Werner*  (Eifenbuttenfunbe/  i(f  btö  je(|( 
bfo§  <tu$  ben  Jjpef fen  feiner  ©cböler  unb  nacb  feinem  munb* 
lieben  Vorfrage  befannt.  $>te  2Bid>tigfeit  biefe*  fp(iemarii* 
feben  Unterricbfeö  erhellet  febon  <iu$  folgenber,  mit  ^rlaub- 
ttip  beö  J^errn  55ergratfe  Werner*  Jier  mitiutbeilenben 


Umriü  Der  @iftnf>uttenfunDe  De$  £erm 
25ergvatf)  2ßerner$. 


€t*f(etr  5§eif* 


€nffjn(f  bie  eine  Jpafffe  bet*  jfennfnifFe,  tnefdje  bie 
ß/fen^ufrenfunbe  aus  anbern  StBiffenfc^offen  enflejjnf, 
melcfye  al$  SJorfetuifnifle  notf)ig  ftrtb* 

©rfter  Sfhfehnitf, 

a.  (Dryctogtiofiifdbe  Äentitnifie 

flnb  t»em  ©ifenhuttenmaniie  b<J^u  nothig,  Da§  ec  Die  fo  man« 
nigfalrigen  ©attungen  unD  Bitten  »on  Elfenbeinen  unter* 
fcheiDen  fann,  fo  tx>ie  auch  bie  beybrecfcenbe«  ^offtiten. 
Die  jfoar  fein  (£ifen  enthalten  ,  öbeio  Doch  mit  Der  fcbm  eifert 
teetDen  muffen ,  roeii  man  ihr$  ScheiDung  t>on  Den  <£ifen* 
ffeinen  nicht  mehl  unternehmen  fann ,  unD  Die  auf  Den  ©ang 
DeO  Schmeißens  ©inffu§  h^n-  Sernec  mu§  cr  fluch  Die 
fcerfchteDenen  Suidbläge,  Deren  er  ftd)  he^m  Q3erfchmel$ett 
heDient,  fennen, 

Suf. einigen  ©ifenhuffen  fceDienf  man  (ich  auch  jefct  n\\* 
neralifcbee  Ätennmöterialien/  theÜÖ  Derfohlt  in  Dert 
Schachtofen,  theils  in  ihrem  natürlichen  3ü(?anDe  ju  glarn* 
menfeuern.  £>a  Diefe  ^Brennmaterialien  jtorper  Deö  9)?ine* 
ralreichö  finD ,  mit  Deren  ©rfennung  eö  alfo  Die  £>rDCtogne|te 
5U  thun  hat,  fo  ftnD  Dem  <£ifenhüttenmanne,  mo  er  ftch  foU 
«h«  heDient,  aud)  in  Diefer  SKücfficht  otDctognojlifche  $enn(< 
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ttiflTe  nStbig/  «m  Oie  belfern  5lrten  Btefeg  $?renmtiaferiafg 
»on  Ben  fdbledifern  ju  unterfcheioen ,  uno  ^gleich  ju  wijfen, 
$u  rodeten  fid)  feine  Arbeiten  am  bellen  qualiftciren. 

2luch  in  SKücffichf  Oec  ©efleflmaffen  tinO  anOerer  95au* 
materialien  mu§  Ber  0fenhüttenmann  mit  ert)ctogncftifchen 

J^nntnijfen  »erfehcn  fet;n. 

i 

b.  (BeogncfHfcbe  Bemttttifie. 

®ief e  müjfen  Ben  <£ifenbütfenmann  über  Bag  VorBom* 
wen  Ber  im  »origen  genannten  gofftlien,  Beten  ec  beOarf# 
belehren. 

Smepter  Slbfchnitf. 

2De»  bergm«»tmfd?e. 

95ielc  (Eifenbütten  haben  ihren  eignen  95ergbau  ,  B.  h. 
fie  laffen  Bie  (Eifenlleine  auf  eigene  Rollen  gewinnen,  unB 
ju  Ber  £ürte  fchajfen.  (£g  liegt  »aber  auch  Ben  (£ifenhüt# 
tenoffteianten  ob,  Oie  öberaufjidjt  über  Den  Bergbau  mit 
gu  führen,  n>o$u  algDaun  natürlich  bergmönnifd;e  Äenntnijfe 
erfordert  werben. 

dritter  2lbfchnift. 

3D  c  x  f  o  t  fl  md  n  n  t  f  d)  e* 

©ewohnlich  muß  (ich  Ber  Sifenhüttenmann  Bag  95rentt* 
material  felbfl  beforgen,  un»  jmar  nicht  allein  Bie  3nfcbaf« 
fung  Begfelben  beforgen,  fonBern  auch  in  »ielen  gdUen  Bag 
©plagen  Begfelben,  fo  wie  auch  Bas  Verfehlen  tc. 

giertet  2lbfchnitf. 

3De»  cl;emtfd>e* 

tDiefer  macht  Bern  0fenhüttenmanne  nicht  allein  Bie  »er# 
fchteBenen  Sigenfchaften  Beö  £ifeng,  unB  fein  Verhalten  ge* 
gen  anOere  Äocper  befannt,  fonBern  lehret  ihn  and)  Bie  91a* 
tue  Ber  €r$e  unB  Ber  ju  ihnen  erforBerlichen  3ufchldge 
fennen,  fo  wie  er  ihn  auch  mit  Ben  (Eigenfdjaften  Beogeuerg 
befannt  macht,  unB  affo  auch  Mittel  angiebt,  fold;eö  ge« 
hörig  ju  Bitigiren. 
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g  uh  feer  Sfbfcbni  tu 
2Der  ardpitectonifdpe* 

%at  tö  mit  2fn!ö$e  unb  23au,  forootjf  ber  43cfeii  unb 
dg  auch  bera  erfctDertidjen  SJCöflferbaue/  «ub 
Der  #uffitt)t  über  atieö  bieg  $u  t&un. 

©ecfjgftr  Slbfdjnitt. 

2Der  tMd)ani\d)z. 

#öf  eg  mit  bet  Anlage  bet  bei)  bem  (Eifenbüttenmefen 
erfor&edicben  €D?afchinen  ju  tbun.  $)iefe  ftnb  bei)  bem  fei* 
fen^iutennjefen  jaljtreicbec  «nb  mannigfafticjer ,  dg  bep  je* 
Dein  anbecen  Jputfenrcefen.  £)ie  tt>id)tig|?en  €Q?afcf>inen  jinbs 
<B<?b|öfema(d)inen/  BdjmiefcetDetire,,  podwerBe,  0dpleifa 
werfe,  VDa^coerJe,  0d?neiöerDer£e,  &ampfmßfd?inenf 
«nb  nocj)  mehrere  anbere  Heinere  9)?afcbmen. 


3«>ct>tcc  £§etl* 

6n(§ak  öen  n>irfiid)en  €ifen£ütfenproceß/ 

©tftet  Sfbfcbnitf.  / 

€ntbdft  bie  bcrfcfjiebenen  ©cbmefjmetboben ,  wefdje  man 
bei)  ^rjeugung  beg  iKoijeifeng  aug  feinen  0r&en  anroenber. 
3*  93.  bag  ©cbme^en  im  ^ofjofen  »nb  in  £i«uefen,  £)i* 
reedon  beg  ©cbmelseng,  3u|fefluwj  ber  Öefemc. 

Swepte v  7t  b f cf; n i t U 
£anbelt  von  bem  (Siegen  «nb  tnoöelliren» 

^Dritter  SIbfcbnifr. 

^n(ba(t  bie  grifdjprocejTe. 

>*  * 

Stiertet  2T 6 f n t tu 

_  £<uibelt  »on  benjenigen  Sfugbringunggmefbebett/ mo  bag 
w»  äugleicb  alg  Qtyvtp  ober  $xi\d)ziftn  a«g  feinen  ©r* 
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$en  gefcbieben  f  beite  in  £)efen,  fbeite  in  betriebe« 

nen  2(rten  t>o n  ßuppenfeueni. 

5«  nft er  2(bfcbnif  f. 

Sluguteniacbutig  öc»  ^nfcfccifens  3u  &«ufitifltittstt?aate« 

a,  0cbmiebearbeiten. 

b.  @cbmiebe*  pnb  s2öa^n>crfe. 

(^ecbdter  2(bfcbnitf, 

(Enthalt  bie  u?eitmi  XVrfeMtcrutigearbeiteti ,  ate  VOixfc 
t>led)fabrtearion,  tTagelfdpmteöm  jc. 

Me  biefe  2lbfcbnitte  jerfaöe«  no#  in  befonbeve  2i'b« 
IfreUungen. 


dritter  SljeU. 

(Enthalt  ben  anberti  5f;eil  ber  aus  onbern  ffißijfcnfdjafi 
ten  entlehnten  Äenntnifle,  bie  $rt>ar  nicht  als  ®or« 
fenntniffc ,  aber  bod)  alö  bem  (Eifenl)üttenmanne 
nu§licf?e  ^ennmiffc  anjufefjeti  |‘wb. 

€rffer  2T b f cO n i r f . 

$£ifen^mten  bau  §  hält* 

#  • 

iff  nicht  allein  genug,  bafj  bie  (Eifenbütten  cbeniifd) 
«nb  mecbanifcfe  richtig  betrieben  trecben,  fonbern  fie  möjfeit 
auch  ttegen  Des  $u  beabflcbtigenpen  SHufcens,  bausbälterifd) 
betrieben  roerben. 

3wepter  tfbfcbnttf. 

2Der  comtoteifttfcbe. 

Spat  eö  mit  23ucb&a(tung  unb  DtecbnungSfübrung  bepin 
€ifenbuttenn>efen  $u  tbun. 


©rittet  2(bfd;nitf. 

2>er  mettfamilifdje. 

Jpaf  eg  mit  bem  Wafc  nnb  Vertrieb  beg  $u  tfauf- 
mannßgut  gemachten  Kifeng  51t  tbun. 

5B i e r t c r  ftbfcbnitt. 

?Dcr  ted?nologifd?e. 

Knlbalf  bicjenigen  ßenntnifle,  bie  bet  Kifenbüttenmamt 
ton  Demjenigen  gabrifttefen  unb  Jpanbmerfe  buben  mnj?, 
bie  Dag  Kifen  meijer  verarbeiten ,  um  eg  ju  bem  baten  $u 
matbenDen  (gebrauche  gefcbicft  *u  machen,  «nb  ben  gähn¬ 
ten,  Die  tielieicfcf  gar  ben  nämlichen  25eft§er  buben ;  me&t 
in  Die  #anb  51J  arbeiten* 

günfter  2Ibfcbnitf. 
policey  *>  2lbfc^him 

J £af  eg  mit  bet  2luffid)t  über  bie  Untergebenen  ju  tbun, 
beten  21  n* ab l  bei;  Kifenbütren,  ju  benen  ^urteilen  ganje  Ko¬ 
lonien  geboren^  oft  jiemiid)  betradulici;  i|?j  habet  auch  bie 
gubrung  einet  gehörigen  2(ufftd;C  übet  alle  biefe  teilte  eine 
eigene  Äenntnig  erfotbetf. 


6ed;gfer  ftbfcbnitf* 

JDer  juriftifcbe* 

»Diefet  bat  eg  mit  ben  bep  bem  (Eifenböftenttefen  Mt* 
fonmienDen  SKecbtgfallen  ju  tfan. 

©tebenter  ^11 S f n i t f *  ' 

?t>er  CAmmerälifttfdpe* 

^at  eg  mit  bet  2tbminij?rarion  afleg  beffert  JU  tb«W/ 
toaß  man  Äammetgüfer  nennt ,  ju  ttelcben  aud)  bftetg  bie 
^ifenbuttenrtecfe  geboren,  «nb  bie  alöbann  eine  eigene  2lb* 
miniftratioti  erfocbern»  1 


3T0 


Wütet  2(  b  f  d)  n  i  t  f  * 

SDet  fUtifhfdje. 

liefet  l  eljrf  ben  Qüifenbüftenmann,  wie  ft  cf)  feine  ©e« 
fc^afre  ju  bem  ©faate  »erhalten,  in  wie  fern  ihn  biefe  un* 
terftuijen,  unb  wie  er  feinerfeits  Unter|?u§ung  »erlangen 
fann. 

‘i' 

Sfleunfet  2lbfdjnitt. 

2>ec  geograpbifcbe. 

tiefer  (jat  e$  mit  Der  Vorbereitung  beö  ©ifenbötten* 
wefenö  in  »erfdjiebenen  Zaubern  ju  tbun,  womit  ebenfalls 
ein  wiffenfdjaftlidjer  (gifenböttenmann  befannt  fenn  mujj. 

©ö  fonnen  nid)t  alle  'Äbfcbnitte  biefer  brep  Sbeile  gleich 
wertSauftig  abgebanbelt  werben,  fonbern  man  wirb  im  Vor«» 
frage  nur  bie  »orjuglid)  berücfftdbtigen,  bie  Den  ©ifenbuf- 
fenofftcianfen,  ober  bcn  Sbetriebomann  inöbefonbere  att> 
geben. 

££igenfd>aften  einer  ^Eifenfjüttenmanne». 

2fu§er  ben  nötigen  ^enutniffen  mufj  ber  ©ifenbötteu* 
mann  auch  nocf)  einige  moralifcbe  ©igenfcfyaffen  beftfjen; 
fowobl  ber  ©igentbümer,  als  auch  inöbefonbere  ber  öffi* 
ciant,  unb  biefe  ftnb: 

i*  l£m|tg£eit,  l£ifee  im  Äetcieb  unb  De»  2luf(td)t* 

2.  Krönung  in  ben  (Befdjdften* 

3.  (Entfcb)loffrnl?eit* 

4»  j&eobacfetungßgeifl  unb  2lufmerHfaml?eit,  fowobl 
auf  ben  ©ang  ber  Arbeit,  als  aud)  auf  baS  2lr* 
beiferperfonale. 

5.  ^ed)tfd)aftenbeit ;  inbetn  jtdj  ibm  »orjuglicb  »iel 
©elegen(;eit  &u  Veruntreuungen  barbieten. 


CCfjcomifcfee  unb  practifdje  Äenntniffe,  weiche  beo 
flhfenlpüttenmftnn  beft^en  muß. 

2)iefe  erlangt  er  bep  gehörigen  ©djulfemifnijTen  auf 

iwetjerlep  Wm 
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practifd;,  $urcb  genaue  33efrac&ftwg  ber  ©ifenfcik« 
ten  unb  ber  auf  benfelben  ootfommenben  ©efcftafte, 
tvo  et  (ich  alöbann  bep  fachfufobigen  SJiannern  nach 
bem  ju  erhwbigen  (?at/  was  et  fclbft  nidjt  genau 
t>erf?ant>- 

2.  putd)  ö?iiTenfd)ftftUd)ee  ßtuDium;  tbeils  in  ei¬ 
nem  fpjbematifcben  Vorträge,  f^eiiö  aus  $3ud)ern, 
unb  burcb  23ecbinbung  bepber,  unb  im  ©anjen  Dur# 
©erbinbung  beö  miflenjcbaftlicben  unb  fp|temati|cheti 
©tubiums  mit  bem  practifchen. 


(£t  iff  aud)  bep  bem  ©ifenbuttenwefen  etforberlidj,  baf 
bie  Söetriebsoff.cianten  alle  beprn  <£ifeubuttenwefen  t>orfom» 
menben Jputfenarbeiten  grunblid)  verlieben,  unb  felbige auch 
felbfl  ju  oerrid)fen  im  '©fanbe  {inb,  bamit  fie  bie  Jputten- 
arbeirec  ge^ocig  uberfeben,  unb  anweifen  fonnen.  3u 
biefem  (Enbe  foOte  eigentlich  jeber  ©ifenbüttenoffuiant  ade 
©ifenfcuttenarbeiten  eine  SeitCang  felbft  betrieben  haben,  um 
baDurcb  bie  jlenntnif?  su  erlangen,  unb  nicht  nur  an  einem 
ötte,  fonbern  an  mehreren,  fo  wie  e$  auch  Überhaupt  gut 
ift ,  fo  t>iel  2Berfe  als  möglich  5«  bereifen,  unb  fiep  mit  Den 
beifcijiebenen  2lbweid)ungen  unb  ihrem  betrieb,  unb  bert 
Urfadben  babon  befaunt  ju  machen. 


£te  &orfenntniffe,  welche  ein  (Bifenbitttenmann  bereit 
foQ  ^  ftnb  folgenbe : 

h  iHetaüurgifc^e  Chemie,  befonberä  in  SKücfjtdjt  ber 
bep  ben  »erfebiebenen  ©attungen  unb  2lrten  non  0- 
fenjfeinen  (Taft  frnbenben  ©chmeljproceffe,  ber  t>er# 
fdjiebenen  ©erbältniffe  beö  (Eifens  gegen  anbere  ©toff*/ 
unb  ber  9®irfungen  be$  §euer$. 

2*  (Drmognofte. 

3* 

a.  ©emeine) 

b.  SBaflet.  >  SSaufuuji 
c«  geuer-  ) 


— 

d.  aufttafjttte  ei» m 

e.  tTit>elleme«t. 

£  3ei<$nem 

4,  tt7ed>«nif* 

5,  Sor^tintniffe. 

6*  Äerc^bauHenmniffe. 

7.  {Cecfenologifd^e  Rctttttnifie» 
$♦  £o»momßifd?e  Äenntniffe* 
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